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C V R T 1 O N ^fV O. 

E COLORO, c hei fegreti della natura comfctr ver 
g (icno,e le cofe occulte di quella ceream di pale far e, d cbi 
le defidera,metteffero la cura e la diligenda nello dudia 
re per fapere, e non per vendere le jctetrxe d menuto , ce r 
tamente & dfe agli altri giouerebbon afjai,ma me 

tre che fi ajfattcano di perfundere at mondo difaper ogni cofa,fi fcoprono d 1 - 
effre ignoranti affatto ajfatto, & al f ne fonopagatidi quella moneta , che 
alia loro ingorda auaritia fi richiede . Cof non fecero gli antichi philofophi , 
che piu neWeffere, che net parere dudiauano ,le pedate di quali voi andate 
feguitando d tutto il potere vofro, che per 1'iAlemagna, per l’Ongheria,Da- 
Cia , T urchia, & J talia quafi tutta fete ito per vedere le piante, le pietre,& 
i miner ali, de quali tanta notitia e cognitione hauete, ch'ogn vno , che vi cono- 
(ce, vi predica per huo mo raro, e ftngolare , e tanto piu rdttcono in voi le vir- 
tt\ vodre, quanto piu cercate con lavodra modestia di ricoprirle ,fuggendo 
1’ofentationi vingegnate di piacere , e digiouare ad ognvno i Laonde infi- 
nita mollitudine d’ amici e di partegiani guadagnata hauete , che vi amam , 
yi riuerifcono,& offeruano, & io fon vn di queUi,percke conofco di quanto 
giouamento wV fata l’ amicit pt vofra , che per mezgo fuo ho dato f nor i tan 
ti belli e virtuofe hbri,tra i qua ti e la diurna P 1 ROTEC H N I iA, eho 
gtd dite uolte e vfata,<& hora la ter%a tiefce alia luce , dalle nodre ftampe, 
fempre adornata emedata da voi, e mai non hauete patito che fotto l’om 

bra vofra fipaleft,trouando certi nomifinti , alii quali f fino indrizgate le 
nodre epifiole^tiapprefjogli amici miet , che conofcono te corte fte vodre , e 
1’obligo mio verfo di voi, fon dato biafimato,& hannomi afretto che que- 
dafiata la mandi pel mondo fotto io [cudo deWhonoratifiimo nome vofro , e 
cof fo . L’ opera vofra dunque indrizscs a uoi,epregoui , che taccettiate con 
quel buon animo, coi quale io ve la offero e dedico, e non vi corocciate meco , 
e non vi sdegnate d effere pa trino, e diguidare in ideccato il vodro V anuc- 
cio,ch’a fi & a voi fard honore ,&a me dard vtde ,f come ha fatto pe’l 
paffitto,ctilddwgh dia pace aU'anima,&* a voi longa e felice vita, come de- 
fderate . Di Vinegia xfr. d^fpnle . 1 - 558 . 
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IL PRO EM IO NELLA PIROTE- 

CHNIA DEL SIGNOR VANNVCCIO 

B I RINGOCCIOg S F. N E S £ : 

NELLA QV A L SI TRATTA GENERAL- 
mcntc dogni forte de Minere , e Fufiani , & 
difpofirioni 4'altre materie , 



Avend ovi PromefTo di fcriucr Ia natura delle mi- 
nere in parti colare, me forza dirui in generale qualchc 
cofa, & mafsimamentc delli luoghi,dc ordeni, & gli in- 
ftnunenti che vi s’adoprano,e loro forme & modi.Pero 
fappiate chc in piu parti de! mondo gli fi trouano mine 

re,mapiu&mcnofecondo libuoniinueftigatori:efidi 

moftrano quafi nel tnodo che ftano le vene dclfangucne corpi deflt ani- 
mali, ouero Ii rami de gli arbori diuerfamete fparfi.Onde voledo gli accii 
rati inueftigatori di eife minere moltrar con certaTimilitudinc , come Ie 
minere nc monti collocate ftieno,hano figurato vn grandearbore tutto 
ramofo,piatatonelmeggio dcllabafe dvn monte, dal cui principale lii— 
pite varii & diuerfirami cieri uino,quaI gro{To, e qualfottile,aguifa ^ppria 
mete de quelli che fono co elffctto veri nc gli annoii bofchi; E vogliono- 
che crefcendo s’ingrofsino fempre, e tedano verfo il ciclo,conuertedo le 
materie dilpofte & ^ppinque nella fua natura per infin chc le cime arriui- 
no alia somita dei monte,& chc co chiara apparenzafi dimoftrino, man- 
dando fu ori in vccc di frondi &fiori fitmofitaazurre,o vcrdi,ouero mar 
gafsittecofilonetti diponderofaminera, oucr altre copofitioni di tetu- 
re . Per lcqualcofe fi puo,occorredo che fi ci moftrino,far fermacoiettu 
ratal monte effer minerale, &fccondo le dimoftrationi chefanno dclpiu 
& menojcofi e copiofo & ricco,ouer pouero di minera. Pcrikhc li cerca 
tori,fecondo lapparcnze che trouano,pigliano animo , & con fperaza & 
ficurtadVtile metteno ogni loro pofsibil cura, con ingegno & fpefa a ca 
uar quelle cofe chc li fegni gli hanno dimofiratoiperchc fpcffo co minere 
di tal forte nefono chc s’cfToltano a fu premo grado di richezzaiepero gli 
huomini con li occhidella cofideration &giudiciopcnetranodetrone 
moti,eveggono li hioghi oue fono, & quali apoto leqtita,c verfo qucllc 
addattano le caue,chc altrameti caminarebbono acafo,j>che ouc fieno le 
minere ne moti gli huomini cofi a poto cop ren der nolo po(fono,anchor 
chc buonifsimo giudicio haueffero, & anchor chc minutamente fu flero 
andati cercado : epo c ncceffario andarfi certrficado co lapparcze de fc~ 
gni,& tetar d’incotrarfi piu che fi puo,tenedo sepre gli occhi & gli orec- 
chi oue fperino poterne hauer q Iche indicio,& mafsimealli paftori, o ad 
altre genti antiene habitatrici di q paefi. Et cio dicoui,po chc mi pfuado 

* iiii 
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dic no b afti il buo giudicio ai primo afpetto dei motc,qual per gra fteri' 
lita,perafprez 2 a, p aeque cbevinafehinofiapotete adarluee certa ch’in 
cfTo fi cStenga mincra,tal che li tere at ori con fpefa & trauaglio di corpo 
a canar fi met tino. Et ancho pche no credo ch Vnhuomo in vnpacfentio 
uo, anchor chel fia robufto & accorta, fia baftante d andar minutamete 
cercado,non folo tuttiimoridVnao piu puinclechecontener puotef- 
frno minere , m a apena vn folo , anchor ch alcuni fono che per conofcer 
tal difficoka,dicano a tali effetti aprarii Ia nigro mant ia, qual(per tenerla 
io cofafabulola & p no hauerne altra notitia ) no intedo laudare nc nien 
bialimare,che pur qdo fuffe vero che facefsino tal effetto , fi trebbe certo 
vn vtile cffctto.Ma vorrei che quefti nigromatimi diccffero,perche noli 
adoprano ancho detta loro artepoi c ha trouata Ia minem , & br fi come 
nel principio , i! mczzoj&c fine, canadola 8c reducedola alie fufioni & alia 
pnrita dellc feparationi fnc , che fenza dubbio hauendo potenza di hir le 
predette cofe, fi puo crcdcr che ancho habbino potenza di far 1’akre. Ma 
perchc tali effetti fono tanto fpauentofi & horribili, e da non li doner ne 
potere, &: ancho da nbn voler effere pratticati datutriglihitamini>& an- 
cho forfi perchc tal cofano c nota,vfar non li fentoiMa tanto piu con ra- 
gion creder fi debbe che fi lalsi, quato che fempre nc principii di cauar le 
minere fi coftumi di primi eramete ricercar Ia gratia di Dio, accio di egli 
intrauengain aiuto della loro dtibbia&farigofa operaroue in cabio def- 
la verrebbeno a ricercar quella dc demonii.Onde(almio parerc)lafciado 
Ia viadellihuomini bcftiali & intrepidi * vi conforto per volerletrouarc 
pigliar qfta della prattica de fegni porrici dalla benignita della natura , & 
fopra alia verita fondati , & da tutti li prattici per la efpcrienza approna- 
ti,chc(come fi v ede) no confiftcinparole, o inpromcftcdi cofe incom- 
prenfibili & vane,con lequal andrette ccrcando le ripe dclle valli , laper- 
ture & ftuccameti dellc pietre,& li dor fi, onero Falteffremita dclle cime 
de monti, & fimilmente i letti & corfi de fiumi,c guardado nelle loro are 
ne,oner frale ruine de foliati, fra quali molte volte vi fi dimoftrano mar- 
gafsite,o pezzetti di miner e, o altre dmerfe tenture mettalliche>perlequal 
cofe facilmcntc fi puo hauer indicio che certo in quelli luoghi fiano mi- 
nere; e fi ritrouano oue fiano aponto con aumire minutamente allefiflu 
rc de loro ftuccameti - E preffo aqftifi da p general fegno effer minerali 
tiTtti que moti & luoghi oue fi vede fcaturiie gra copia d’acque crude , & 
chabbino (anchor chcfien chiare'alcun fipor mineral e,& chep ogni va- 
rietadi ftugionemutano qualita,e6 cfler ii verno tepide, & Fcffatefrcdif- 
tatopiu rhaucrc te da credere, quado vedrctegliafpetti di qtiemq 
ti ruuidi & filuatici,lenza terra, o arbori fopra; cie pur qualche puoca di 
terra vi fi troiu co qualche filetto dherba, fi vede die seza 1 color dei fuo 
verde t ut u (ecchiginofa 6c debole ( anchor che ne moti c han terra & ar- 
bori fructiferi alcuiu dclle minere fi trouano ) pur lepiu font que tali gia 
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dettiui: c di qfti aitri fe ne puo darpuoco legno, faluo che nndarc minuta 
mete a cercar le ripe de loro fiachi,de quali ibpraa tutti il piu vero fegno 
& di maggior certezza che dar fc ne polfac , quado nclla fupcrficie dclla 
terra , o m alto o albafTo la inincra alia vifta apparentemente fi diinoltrj. 
Sono alcuni che molto lodano per buon fegno certi refidui che fanno !e 
aeque douefi fermano, lcquali alcuni giorni ripofate, & daraggi dclfolc 
piu volte rilcaldate, moftra in certa parte dc toro refidui varie tenture di 
foftaze minerali. Et alcuni aitri fono che coftumano pigliar tal aeque, & 
in vn yafo di terra, o di vetro,o d’altra materi a, la fanno p ebullitione eua 
porare,& al tutto la dcficcao,c qlleterreftreitagrofle clVinluogodifecc 
nelfondo rcftao colgufto, o co’l faggio ordinario delfuoco,o altro m» 
do a lor piacere faggiano: Per tneggio delquale(anchor che no habbin il 
vero ap6to)s’appropinquanoacerta cognitione dclla cola: e colico qfti 
meggi& copiuchcfi puo nazi che fi vegaal principio di cauare,pcrnoti 
gettar la fpefa,v’hau crete a certificare che la mincra fia ouc la cercatc fof- 
nciente , & chella fia b nona, & in quatita: c tal effetto piu pfetramete che 
fi puo,debbefi co ogni induftriofa auerteza ri cercar ne luoghi propinqui 
ali e radici dc couicini moti,o alie ripe dei medefimo mote , c cofi tutte Ic 
fupcrficie oue fi troua fcoperto il faflb p fiuppria natura.ouer dal corio 
dell'acqua,faccdo prefoppofito,cfler quaii ipofsibile, chefc tali moti co- 
tegono minere, che no madino fuori qualche cshalatione:bcdie potreb- 
beaccader che fe cio non face(fero,fiifiepIabuonaquaIitadcUa mincra, 
che no foffedi natura euaporabile, ouero che gli ne foflepuoca quatita, 
o forfi pche il mote fofTe g rade,& la mincra anchor fia al balfo,e forfi ta- 
toindetrojchedi poter dar fegno lafiimofita diqllan6fiabafteitole,o 
forfi pche fra le fupficie & Ia mincra qualche iaifo(come albazano,o mar 
mo nero,o biaco,di natura defo & refiftetc) vi fi trouafleinterpofto,che 
paffar alia luce dclla fupficie fopiore no Ia lafcirc pero vi potrebbono ef- 
fere gli arbori & I’hcrbe(come vho detto)pcheIa terra chcv’e, ritiene le 
fue vertu, e puo nutricar le radici,d’dfc,pn6 eflerinccnarata,nearfa dal- 
li caldi & venenofi vapori minerali . Nep cio Iacque delle pioggie no la 
puo co’l fuo corfo portar via, come I qlii luoghi ouc Ia truoua riarla. E di 
tali moti n c ho gia veduti hauerc fopra gradiisimi caftagneti,capi coltiua 
ti,& gradiisimi bofchi di faggi & cerri . Tal chep conchiderui,p fegno 
dafprezza & fterilita dcl mote no fi togiie , che gli aitri Ittochi hauer mi- 
nere no pofsino, & chc cercar no fi debb ino,ma pchc li legnt lono ledo 
le nature delle mincrc:cpcro ve ne diro defsi piu terminatamete alliluo 
chi dc loro minere jppric.Qui n’ho vogliuto diri generale fol p daruenc 
vna certa prima luce. Et similmente p fami piu auertenti vi dico, 
che tutte le minere chep tali fegni trouarete,o chep qual fi vogliamo vi 
verrano alie mani,o fieno in pietra,o terra,oin arena,oltre al primo afpet 
to chc vi dimoltrino mincra di metallo, hauete dacofidcrarelapoderofi— 
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tiach e Iianno,'qI quanto e maggto retato piu moftra pfettione&buona 
mi) tiojie di foftanze,& aneho maggior quatita di m in era. E prefuppone- 
do che per fegni, o altri modi hab b iat e ri t r o ua ti i monti, & per la cogni- 
tione habbiat e aneho r trouatala minera, fenza fermamete fapere Ia par- 
t ico lare fpecic di effa:c p certificarui di dic metallo fia tal minera , & chc 
quantita ne tcnga>o che copagnia,o qual fia la purita di fe fldTa,o che ma 
fitiainlcilltrouije dineccfsita nanzi chc alcuna fpefavifacciatc pereo- 
nofcerla, che 1 aflaggiate vna, o pm voltefeome vlnfegnero ai fiio parti- 
colar luogo nel libro terzo : ) Et cofi certificati clfcllafia minera, & che 
metaik>>& quanti tacontcnga,e ritrouandogli per ii calculo tanto di vti- 
le chefakn lafpefa, vi eshorto adouemi animofamentedar principio > Sc 
con ogni diligeza a feguitar fimprefa,& metterui a cauarer^mcttendoui 
di qual fi vogha materia minerale a jpportione dd medefimo pefo che fu 
qtieilafoftanzache per farneil faggio pigliaftcnclkfuperficie,che di gra 
loga trouarete miglior quellachefara piudetro nd motc,c cofi t irati dal 
la certczzadel fiig gio, & dallaqi titadclk cofa chc vi fi moftra per li fegna 
da ogni akraragioneuolcagtone chc vi difponefle avoler fenname 
tc cauarejvi haucte aneho a difporre che coogni cclerita Io facckte,ac- 
cio eheprefto ncgodkteilfrutto,& chefenonfitroua mquelluoco,al- 
troue tentar potiate Ia voftrabuona fortuna, Ma volendo far quefto,ha- 
ueteprimamete dadeggere il /ito oue far fi debbail principio delkvo-* 
ftra caua: auertedo chVgli fia como do piu che fi puo agi i hu omini che vi 
hano a pratticarc^ef opratuttOjche hab bia facile Tent rata de tro nel mon- 
te,perarriuarg!i co minor fpefa&piu breuitadi tepo che fia po {sibile fot 
to il fegnale cftaueteprefojnttrauerfiuido coi giudicio,& dipoico fopra 
per retta linea in furo chepercitotanella mafTagroflIiddlamincra,rompe 
docolcorfo dcllaca ua ogni compofition dilaldadipietrache Silicon- 
trafTc , tenedo pero feinpre come vna tramotanali fegni chc di fuori vi fi 
moftrorno ? p arriuar ad efsi:Et olrre a tal luogo ouehauete deftinato far 
fentrata & principio delk taua >hauetc aneho r a fiirelettione dVnaltro 
IuogO jO da fronte di fopra,o da cato,pur chcl fia ^ppinquo & com modo 
a far vna, o duc, o piu cappancp comodita & feruitio de gli operai , l\mz 
p cr il dormi rei oro, & per potcrmftaril voftro afiiftente , & edera tutte 
le horc a vedere Sc follecitar gli Imo mini al lauoro , & aneho per difpefitr 
le vQttouagliC)& tencrle in faluo,&pcr jpueder a gli almior bifognklal- 
tra,per far vna fabrica da lanorar ferri,pcr acconciare i ferrameti guafti,c 
fanie de ououi , perfbccorrer a chi macano fccodo chc per adoperarh fi 
vano con fuma do & coi fpezzarfi guaftado. Et fatte qftecofe,cori buoiu 
jpuifione di vettouaglia , & coi numero de catiatori prattichi de quali tc 
voiferuire,c6 dc gliftrometi neceffarii da roper & cauar piet re, & da po- 
ter portar lat erra, coi nome dc Dio, & di jpfpera vetura, facedo benedir 
dal facerdotc tuttelaitre officie,& battigiarla caua,dcdicado- 
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lafcome fi coftuma)dlafantifiimaTrimta,o noftra Dona, o al nome di 
qualchc altro Santo chehabbiatc in dcuotione.inuocado Ia (ptettio fua, 
e cofi animofamete da re te principio acauare,c6pcficro di feguitar, e di 
non cefTare,infino chc lapofsibilita voftra potrafopportar lafpefa, oucr 
che habbiate trap affati i termini diffegnati delli fcgnali di fopra dettiui . 




Aucrtendo femp d’incominciar ii principio dclla cana albaffo, e pin cbe 
potete preffo aiia bafc & radice dei monte, con modo pero chc effa caua 
caminado p retta linea attranerfi el filone della minerapla piu breue & 
piu ficur a via che vi fi moftra . Laquale ( anchor chc molte uolte fia ben 
principiata daili cauatori) no c pero benfeguita,o per nonfaper ben ma 
tener la cauafaiche fi debbe hau er grande auertenza)pcrchc tirati dalla 
fperaza di certi rametti minerali, cnaile volte nel cauar fi trouano,{peffo 
dalretto camino dedin ano : pero chc(anchor che que tali feguir fi deb- 
bino)no fi debbe pero lafciar 1’ordine dei diffegnato camino, maandarc 
auati.Et oltrc a gli nitri prpcctti,liaui a memoria di j)curar,che cauado, 
piu chc potete fchiffate di tagliarc Ii fafsi fiaccati & teneri, pero chcfono 
pericolofi di ruina, & dijraro accade chc in quelli gli fi ritrouino minere. 
Matrouandoli eparendoui danonfuggirli,ui conforto chouetal rimo 
re vi fi dimoftraife,u ficurta di nonpder lafpefa dclla caua,& pfaluaria 
vita de gli operai,vfatc ogni pofsibile diligeza in be armaria conarchi di 
muro,& attrauerfati legnami a guifa di trauamete armate, oucr di grofsi 
& potenti pontelli per ritco,fatti di buono & forte legname di quercia, 
o-daltro arbore: Et quefto e ii modo coi qunl fi debbe pccder nel cauar 
dei lc mincre,per poter ficiiramente goder il frutto dclle uoftrc fatiche . 
Et perche(come fi uede,per le cauc uecchic rilafciate daloro)gli antichi 
vforno in tafeffetto un’altro modo, qualin cabio d’incomiciar dabaffo 
alie radici de montifcomeli moderni fanno) principiauano la caua nelia 
Sparte fuperiorc,oue per Ia fiipcrficic la minera il giorno gli apparcua,. E 
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cau.tdo affingi u a guifa di pozzi la fcguitauano al pfondo, & Kor in qua, 
hora in Ia,fecondo chc fe gli andaua dimoftrado,ia feguiuano. Dellaqual 
cofa m’e parfo al jppofito di doueruene far metione , pche a molti tal via 
fare aflai miglior & piu ficura di trouare che’l cauar p fiancho ( p hauer 
fempre inazila mincra, o puoco o aflai che fi troui, come vnfil perlcorta 
da poter feguitar & andar ai licuro a trouar Ia mafla grofla come fc Ia ve- 
deflero)Ma chi bc cofiderera tal cofa , conofccra li moderni hauer il bifo 
gno di tal cofa meglio intefo,per rilpetto (come f vede) dellc moltepiu 
comodita & ficurta che redepiu queftatal modo chelaltro : fi comefo- 
no le difficolta dc! defceder & afcenderenclla caua>& perii pcricolo dei 
ferrarii per Ic piu facil ruine > oltre la maggior fatiga dei trar fuora le mi- 
nere, & li altri fragmenti dellc pietre cauate:& fopra tutto,il no poter be 
trar fuori lacque, de quali ben fpeffo tante ne fopr’ abodano,challi padro 
ni moltiplicano Ipefa & trauaglio , pel gra numero daiutanti che le bifo- 
gna,& ancho pel far fare ruote,tr6be,fiftule,ftaduffi,& altri fimili ftrume 
ti da trarle fuora. N e con tutto cio,moltc volte polfono ancho far tanto 
chc da dfc vinti non rcftino,fi chepviua f orza abandonino la loro vtil& 
honoreuolc imprefa:tal chc p concludere dico(come ben potete copre- 
derejeffer aflai miglior & piu ficuro modo incominciar alie radici dei mo 
te cauando , & dentro a puoco a puoco entrarui,chc dalla cima, o dolfu- 
premo dorfo:& pfacilitarlNdcitadclfacq, & ilportar degli opai,ogni.x. 
cane andar co la caua lagliedo dolce dolce vn mezo b. offeruado po fem 
pre il tramutar de fegni che fuor vi fi dimoftrano, viando ii timon & buf- 
folo fi come li nauiganti , pchc habbino cagione di fempre tener Ia caua 
nel retto camino, & viare 1’ingcgno & farte p codurli al luogo dclla maf- 
fa grofla , & ouc e Ia caufa che v’hamoftratolefumofita& fegni minera- 
li nclle fiiperficic.Et a qfto jppofito parmi raccontarui come nel Oucato 
d’Anfi:ria,fra Ilpruc & Alla,gia molti anni fono, vidi vn ampla valle circo 
data da gran numero di moti, pel mcggio di cui paffa vn fiuioe copiofifsi 
mo di aeque, e nclli moti che vi fon dmtorno quafi i tutti fi caua qualche 
mincra:bcche’I piu fono di rame o piobo, ancho chc quafi in tutte fi tro 
ui cotener qualche particclla d’argentote fra detti monti vno nc vidi ncl- 
qual certi paelani dei I uogo,tratti dalla vifta di molti fegni,nc comincior 
no nel fopradetto modo cauarne vno, e cauado caminorno(lec6do il pa 
rcrmio)poco meno di duamigliananzi chelcintillao ombra di mincra 
vedtflcro; & eflendo quali cola caua perpcdic ulare arrittati fotto li legni 
che di fopra fegli moftrauanosmcotrorno in vn filon di pietra dalbaza 
no durilsimo groffo di falda piu duna cana & meggia : qual con ferri ga- 
gliardi & durifsimamete piu di tal pietra teperati,co gra latica & tepo fe- 
cer tato che’l trapaflorno, c coli trapaflatolo s’inc6trorno in vn filone di 
mincra di rame grofilsimo,& di lortc tale che qdo io vi fui,guardado fra 
1’una e 1’altra dellc dua,vi vidi effer vn parete di duriisimo aibazano:fatto 
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vn vacuo grahdifsimo , oue piu che.i o o.huomini, tutti a vnhora , fhua- 1 
no a lauorarcjfra da balfo c da akojnon hauendo altro Jume chc di Incer- 
ne j faccndo per tutto oue fi gli moftraua la minera , diucrfi tagli , c cofi 
afsiduamentc il di c la notte gli lauorauan a vicenda:cofii certamentc ma- 
rauigliofa , oltrc la caua , molto ini paruc, Se ancho il veder ch’io feci alia 
bocca la minera chc v’cra cauata,fcielta,e da fcicglicrc: e fra 1’altra, gli ne 
eravn pezzo tutto in vna fiildezza di minerapura,ch’cra cofi grande , e di 
tanto pcfo , ch’vn paio di buon caualli con vna carretta molio , non che 
tirato , a pena 1’harcbbono . Era quefta minera (come v’ho detto ) di ra 
me,mapcr magnificarIa,]achiamauanod’argeino,perche in fottanza 
ne contcniua tanto chc foprauanzaua ogni fpefi» che gli faccano , & Ha- 
ucanancho d’aiiantaggioii rame ch’crainfua compagnia,lichc(comc 
comprchcndcr potete ) traheuafene grandifsimo fiutto . Hora voglio 
chcfappiate,che nelmezzo deliacaua eravn canale chcraccoglieua Ic: 
aeque, cheper diuerferotture in efla cafcauano , equefto corrcua con. 
tanta vehemenza , chc tengo per ccirto , chc gagliardametc harcbbc fo- 
disfattoa ogni groffo molino : tal cheneU’anoar etornar della caua mi 
ricordo , fi perfacque di fopra come qucllc di fotto , eflermi quali , fi co 
mefe pallato fulsi lotto vna granpioggia, tutto bagnato : delchc non 
mi fcci marauiglia , per haucr intefo , che 1’accjua e la prima c propria co- 
pagnia , anzi forfi quclla cagione donde Ic proprie foftanzc della lor ge- 
neratione procedeno : dilche ( come v’ho gia detto ) gli intelligcnti di 
tal cofc parian do , pigliano argometo , e danno per vniuerfal norma, chc 
tutti i monti che fcatorilcono abbondanza dacquefono ancho abbon- 
danti di minere. Sopra di chc conllderaudo , mi sofferfc ncl penficri la 
grandczza di tal cofc , onda fra me cominciai a dire , fc allipadroni della 
prcfentccaua fuirerincrefciiitalalpefa, oper il longo camino, opcl ti- 
mordi nontrouarne,difpcrati della cofi, 1’hauelsino per vilta abban- 
donata, o fi fullero ( gionti a qucl duro fallo ) fermati , la gia fatte fpe - 
fa , Ie tante fatiche , fi d' animo comc di corpo, vanamente gettate ha- 
rebbono,ncfcrianodiucnuti richilsimi, c copioli d’ogni cTommodita 
come fono , ne a loro fignori, Se a congionti , ne alia patria, oue nati fo- 
ne,neapoueri,ne ancho a ricchi,ne manco alii vicini haucrcbbono 
puotuto giouare, come ( mediante la fortezzadel loro buon animo, c 
dcl lor faper , & volere ) haucuano fatto : Ondc conclufi,che chi comin- 
ciacotalicolcledcbbacon grandanimo , c patienza feguitarc,andan- 
doal men fin oue fi puo (perfcgni)pcnfarchclacofafia,fperandofem- 
pre , chc con 1’andar inanzi ( come efler potria ) il fegucnte giorno vi fi 
habbi a fcuoprir la cofa chc cercatc , c farui ricco e contento : ilche ( co- 
me comprehendor potete) pno aueni re : pe rchclcmadri di tutti lc piu 
ftimate ricchezze, &crarii di tutti i thefori , fon lc montagne : allc- 
qual ( fe con 1‘aiuto della fortuna , c dcl voftro ingegno) faprete apri- 
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re Ia via, non folo da trouar d arriuarc al ventre oue tal eofe ftan afeofte, 
none dtihbio die,eomeIi fopradei:ri,G pm,ricchifsimi non diu curiate, e 
chc cTHonori , d au tori t a , c d’ogni commodo chc lc richezze dar poflb- 
no , non v 'adorniace : attento chelabenignita della natura, liberalifsima, 
a rtcercanri tal cofe , promme > & accommoda: e pero quclli che Hanno 
dcficlcnodliaucrncchczzcjii dourcbbonpiuprcfto conogni intento 
volger al cauar ddle minere, che alia militia*pienadi moieftic, o alia mer 
cantia , conandar limando' *i mondo, o altrefaftidiofe cu re, forfi a buo'- 
huomini i!lccite,o andar a longhi e faftidiofi viaggi di terra, o d acqua,cd 
molti difagi, efraftianc,& incognite gentice ben ipcflfc di natura ferina, 
o con dar opraal fa bulofo Iapis alchimico, como molti chc fp erano di 
fermar quel lor feruo fuggiuuo , o fiffar Iclune , o parricolari fofittki, tte 
altrefimi! cofe vane , c fenza fondamento. Et auenga chc io crcda,chc I 
modo di trouar minere fia gratia da D i o Jpccial e , nodimeno e bifogno, 
nati che fi amo, andar ouc quefte cofe fono dalla natura prodotte , c ccr- 
cando, tentar di troiiarle, c trottate,cercar, cauando, riceuer la gratia, 
aiutando k difpofitione della Fort una,eTin clinat ione, coi volere, c coi 
jtaturalg indicio : & ancho cio non bafla, perchc , oltre ii poter princi- 
piar, e ieguire,bifogna efler pecuniofo,accioehe,non potendofi far con 
la propria opra quanto ii vuole , pofiafi fopplire con lo aiuto dc mercen- 
narii - Makfdamo hor da parte ii ragionar di tal cofe , prefopponendo 
c habbiate fatta la fpefa, c chabbiate non fol trouar a k minera chc cerca- 
uate , ma che anclio n habbiate eauato alTaperto gran quantita , e bifb- 
gno , anzi c vno de primi penfamenti chc gli richicde , nanzi chincomin 
cinteacauare, confiderar,e ben eflaminarlc commodita deHoccorrcn- 
ti cofe , cknecefsitache vi fi trouano, como , legnami d ogni forte , ae- 
que , e vcttouaglic , chc d T ogtfvnagfine vuol efler copia : e prima, di le- 
gnami , dc quali nc bifogna quantita, cioc, quella al bifogno della mine 
ra proportionata , per far carbone per lc fufioni , per arroftke , afiinarc, 
&dtriabbruggiamenti, oltre aquelliperarmarlc caue, fabricar edifi- 
cii , capanne , c fimil cofe , Flafsi ancho a penfaralli fiti oue s’hanno a far 
gli edificiijchegli fia bonaria, copia d aeque, c cliabbiano buonc tadu- 
te , e per commodita de carboni , non folo habbino illegname propin- 
quo , ma commoda alk minere ; e d’ognaItro incommodo ,piu quello 
delf aeque s ha a fchiffare , fi come materia a tali effetti important ifsima , 
perchc conkforza della fiiapoderofitaskddattan ruote.caltri ingenioli 
Rr omenti per alzar con facili t a gran mantici per rinuigorir potenti fuo- 
chi , e far batter magli di grandilsimo pefo , girar marine , c fimil effetti, 
leforze de quali ( come veder fi puo)fon in foccorfo degIihuomini,cIfaI 
trimentiferia quafi impofsibil arrhiarealli necefiari effetti, perchc pm 
opra,epmfaldaclaforza ddleuarcdunamotajcliekfatko/a opra di ce- 
to Imomini , e pero bifognahaucre grandifiima confidcratione,non fo- 
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loapcnfardi douer far detto edificio,ma anchofarlo gagliardo come 
bifogna,& commodo a condumi la mincra, &al carbone, ac ciochc il 
rifparmii in ciafcuno di tali effetti , tempo ,fatica, & ancho fpefa , per- 
chefon cofe che ciafcuna per fc nlicua, e tanto maggiormen te, quate piu 
nefono infiemerma perche fempre tutto aponto hauer non fi puo ad 
ogni commodo , dcbbefi ponderare , quali dc. dua porge piu di ytile, o 
fhauere il carbone piu accommodo , o laminera , airedificib,c a quello 
tal cofe piu che fi puo delibenfi accoftarc, fc 1 commodo dell aequa il ca 
ccde( anebor chc,fe polii b il fufle , meglio feri a che t ut te queftecom- 
modita fudero infieme) manon fi potiono hancrc,fe non fi come dalloc 
caiionc fbno locati . H O R concludendo , oltrc a quello che v ho dei 
trouar ddlc minere, e dei canarie j e di tuttclcaltre confiderationi det- 
to , vi dico , & cshorto , a douer metter in prattica , dbauer vna mincra 
di qualchc m^ttallo che fia voftra,perehc con cfTaptglicrctc oecafione di 
rilieiiaruiaquellefiipremc richczzc,chc defidcratc,&: che i meriti vo- 
ftri anebo hauer Jourebbono ; e pero vt ricordo , che trouato il monte, 
e cominciato a cauare , per trouar Ia mtocra, con ogni cura e diligenza 
fempre animo fani en te andate inanzi, adoperando fingegno , con fer- 
mezza d T atiimo s e buon giudicio , pero che in tal effetto fun eialtro vi 
feruimnno tn loco dbcclu a penetra r,oue con quclliarriuar non potete, 
Necrediateqiielchcdicon,ecredonomolti 5 chc tauando, tali cofca 
cafo fi trouino ,the( ancho cliefler potefle ) fi debbcpiu confidar Ihuo- 
mo neRarte,e buoha prattica, chcnclcafo. E N EL Lcntrarnelmon 
te coi cauarc, habbiate a memoria di in enare il taglio della caua clVegli 
attrauerfi il filon della mincra, quando gli ferete arriuati, perche felo fc- 
guitafti per il fuo corio, potria effer, clfandafti fempre accompagnando- 
Ia per longa diftanza per Ia groflezza dVn deto > e forfi manco , onde fa- 
citmente perder Io potrefti , fenza mat piu ritrouarlo, llmcdcfimo ac- 
caderpotrebeui, principiando vna caua ,fe per vitta ,dolendoui lafpe- 
fa, Tabbandonafii : li come a mofti, chepernon trouar alie prime per- 
colfe ( come vorrebbono ) laminera , dilperati da non poter trouare, la 
lafciano , come non foto inutile , ma dannofa, riputandofi guadagnar af- 
Jai , fe non aggiongon piu fpefaa quello che chiamano danno , c tofi fu- 
riofijfi li euan o daUlmprcla, non penfando,che potiono hauer lalciato il 
f rntto a vn altro che feguiti la loro imprela, ilqual forfi manco dVn braz 
zo, anzi d’un palmo , o duo deta, la pelle di clfa mincra ritrouaua; perii- 
che dir fi puo , che quelli volontariamente Ia lor o feli cita babbiano tafeia 
to tn abbandono , fi comca molti e intrau emito , E PERO chi co- 
mincia a cauarc , penh bene di {eguitare 5 cacciando da fc ogni vilta , c no 
temere ftracchezza di camino , mettendoui final mclft ogni fuo potero 
con lapofiibil diligenza , fenzarimorfo 5 oltre che in cami>io di vergo- 

gna e danno, voglio che honore &vtde gli ne refulti, ET A VOI,fc 
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mai caucrete : oltrc alii prcdcttiprecctti dico,che debbiate vfar ogni fo! 
Iccitudine , ordinando le vicende di fei hore in fei, b otto (fecondo ii na 
mero dc cauatori)mettcndo fcmpre glihuomini ripofati in efercitio 5 ao- 
ciociiepiu prefto arriuiate al termine diflegnato:& indo panni die 
rnoko vantaggio e fruttuofo contento vi confifta a chi polfeder vuol le 
defiderate coic , pero eshortoui a corrcrgU fenza freno .E PER C H E 
a tal effetti fi riccrcan molti addat tam enti , de quali parlar non fi puo fe- 
non in generale ( attento dic fecondo i luochi > enature dclle minere le 
forme de ferramenti variar bifogna,per efler differenza hauendo a canar 
quelle che fi trouano in manni, o in trcucrtiiii,in afbazzani, in colombi- 
no, e fimili pictrc. Per canar quelle die ne fafsi mortigni c teneri fi ritro 
uano jglivuole li ftromcntigagliardi c potenti, colno grofle mazze, c 
zappe di ferro , &ancho longe e grofie verghe da folletur c, zapponi for 
ti, picehi, pontaroli con manicKi , c fenza , c fimili ferram^pti di aciarro 
fino,c forte tcmpra,per canar, c romper fafsi, MA di quelli che feruono 
nelfaltre minere a cauarepietre piu tenere , non ne faro mentione , per- 
chc baftanu li communi, e ia necefsita i nfcgna qucl che far fi debba { an- 
chorchelphi, fono martelli dvn palmoavnamano,e pontanioli tali, 
zappe, zapponcclli , badili , e fimili) ma d^ogni forte ( cofi nelle tenere 
come nelle durc)bifogna gran copia,perb chc caufano che li operai non 
perdon tempo , e fon di grandifiimo giouamcnto alii patroni. Bifogna, 
okreatio,haiicrcopiadicorbc,ceftini,e facchi di pelli crude , carretti 
ferrati, con ruotc , e fenza , per condur li fragmenti delk cana . 




Similmcntce di necefsita hauer liquori ontuofi in quantita, per arde- 
rc , come fono ogli d^oliue, noci , femi di lino , di canapc, ragie d arbo- 
ri, bgralsi,ftr ut t i d animali terreftri,b di pcfci,pcrche fenza luce di luoco 
lauorar non fi puo:ne tal fuoco tener fi puo uiuo,feIa cana non ha qual- 
che fpiracolo dariapd meggio dVnbudello di legnojb akra apertura. 
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PIROTHECNIA. 

J> t LIA M IT^Et^A CEI L'0 1^0, E T S FB 
Q.VALIT A IN PARTICOLARB 
CAPITOLO PRIMO. 

E R Effere foro vn copofto minerale» che da Philofophl 
Si da ogni intelligete.di gradisfuna.pfettione in far cutri 
liniifti minerali»eapprouato:p iiche,& perla moltabel- 
lezza.e openione vniuerfale ch‘inluifleno virtu gioueuo 
Ii a glrhorami eccesfiue.E pero fra turte le cofc,che (ono 
iuqfto mondo(daU’animatein fuori)e il primo Rimato. 
Ondcanch'io,p honorarlo,voglio horqui principiar prima a dirdi lui 
chedalcu de*glialcri metalli, & \ particolar narrarui la fua cocettione 
& le fuc piu appareri qualitd, qual, aneor ch’el fia metallo not j$finio,& 
da ogni fpecie di pfone defiderato,& cerco:No fono po molti che fi cn- 
rin di fape di che ioitaze,o di che natura! formato il fia. Ma pche aneor 
voi no habbiate a effere vn di qlli»che folo il conofciate p il nome,o per 
la fupficie appare te, che ci fi dimoflraivi dico»che le fue originali & pro 
prie materie altro no fono, che foflanze elemctali.co equal $ tita & qua 
lita, fua all’altra^)portionate,& fbttilisfimamete purifiate.-pchecogiS 
te infieme,(eflendo di forze pari)ne nafeie vnaamicabile.&pfettisfima 
mifiionc:& indi appfio la fermctatione,& decottione , & al fin fi fanno 
fiffe»& £>mmaneti>& di tale vnio c6giote»che qfi fono lfeperabilntalchc 
dalla virtu delcielo»o dal tepo,opur dall’ordinedeIlafapietisfimanatu 
ra.o da tueri infieme.fi conuertono tal foftanze in quefto corpo metal- 
lico,ehiamatooro:ilqual f come edetto)perlafuamoltatemperanza 
Si perfettisfima & vnita miftione fi fa denfo,& di tal denfita , che non fi 
fcioglie dalla pmanenza commune, ma quafi nclla incorruptibi)ita:& la 
taufa e,per non poter cotcner in fe fuperfluitd alcuna, anco chelafufle 
fottile.e puoca. E di qui e, ch’ancor,ch’egli fia in terra, o nell’acqua,n6 
apporta feco ruggine nella longa cta,che l’una& 1’altra in lui non ope- 
rano il loro potere,ne il fuoco, che ogni cofa creata ha forza de ince- 
nerare,o refoluere,anzi non folo coi fiio vigore da esfifi diffende , ma 
dei continuo fi purifica, & fa piu bello.Et fimilmenteJapredetta fua per 
fecta vnione fa effer il fuo corpo fenza fleinma,& fenza ontuofita fuper 
fhia;onde auien che fempre fta nel fuo effer lucido & bello, nel luo mc- 
defimo colore, ne fregatq lafcia alcuna tentura negra.o gialla,alle cofc, 
come fanno quafi tutrigli akrimetallhne in /eancohaakun odore, o 
fapore>che all’odorato,o al gufto fi fentame magiadone per volonta,o 

A 




L. V. DELIA P. 

per inauertenza, e veneno della vita, come alcutn de gli altriiAnzi e me 
dici na,gioueuole d varie egritudini. Et la natura p propria particolar 
virtu l’ha per fingolar pmnlegio dottato a confortare ladcbolezza dei 
cuore,& de introdurui gaudio, & letitia,difponendolo ancora a magna 
nimita & a grandezza d’opere,& tal gratia vogliano molti lapienti, che 
gli fia flata conceduta dalla benignitd dcl folc , & pero fia tanto grato, 
& con tanta fua potenza giou i,& masfiine a quelli.che /e ne troitano ha 
uere li gran facchi,& !e cade piene.Et per concludere, e quello metallo 
vn corpo tractabile & lucido,dicolor,quafifitniie iquel,che cimoftra 
il fole. Et ha in fl* certa intrifica attrattion naturale, clfcflendo vifto,di- 
fpone gli animi ddefiderarlo. Et perqueftomolce virtufe gliappro- 
piano,&fa,che canto preciofo e da gli huominitenuto,anco che mol- 
ti molto contra di lui efclamino,accufandolo piuprefto perfemente 
della peflifera & moftruofa auaritia,& percaufadc molti mali,chcper 
gioueuole lodandolo . Malafciamo da parte quefta difputa , qualfia 
piy,il male,o il ben che faccia,che fariadifputa longa & Mutile , & per 
queftofeome v'ho giadetto)di nuouo vi replico, che le dignita , che in 
lui fi ritouanojnfha n fatto prima d’effo che d’alcun de gli alcri metalli 
trattare,& tanto piu, quanto mi par, che 1’ordine di quefla mia opera il 
ricerchi,per poter poi meglio fcendcre al grado de gli altri metalli, ac- 
cioche,feiquefte noflre parti d’lcalia,avoi,o adaltri,la lorre buonadcf 
fe d'haucr a operare, della pratticaalmeno fenza luce non vi ritrouiate, 
E l'ho fatto volonrieri, perdie acquiftiate tanto di piu ai fapere,per 
effer io certo,chc le notitie nqoue fempre partorifeon i nuent io ni nuo 
uc ne gli intelIetti,&nuoue notitie. Anzi fo certo, che fbno le chiaui di 
far refufeitar fingegni.&da fargli(voledo arriuar a certi luochi, che fen 
za il fondamento djtfife no che arriuaficro a termini charriuano, ma ap 
prtffo accoftar non fi potrebbeno.E pero hora,oltrc d quello, che y*ho 
in general detto,vi diro in particolare della natura, & generatione fiia, 
& coli li fegnijone fi produce, & fi gencra,per non lafciar indrieto cofa 
alcuna,& in vltimo vi diro coe purgar fi debba dalla fiia luperflua terre- 
ftreira,per6,detto ch’io v’harocome trouarla fua minerafiposfi. Ma 
percheli monti chetal mincra d’oro contengono , oli luochi ouela 
pratticadi rallauoro s’adoperi,nonpofTo dire hauer congii occhiue- 
duti, vidirofol quello che (accuratam en te cercando dmtenderne ) 
m’e itato da perfone degne di fede narrato, ouer quello , che leggen» 
do d’alcum ferittori ho racolto,da quali ho per verisfimo intefo, 
chc ! l piu di quefto metallo fi trouain Scithia, &in quelle prouincie» 
chcfranoi fichiamano orientali, & forfi,perchc in quei luochi par 
clie’1 fole il fuo maggior vigor cftenda . De quali hoggi ( fecondo la 
fama) tienflndia il primo luogo,& masfime quelle Ifole , chefarmati 
nauilii dei facro Re di Portogallo,& della inaiefta delTImperatore 
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fian di miouo troiuta, quali (fecundo ches’intcndc,) fbn chiamate i! 

Peru , & anchora altre.Nell’Europa ancho in piu luogbi fi troua oro, 
fi come nelfaSlefia, & nella Boemia in piu Iuoghi,& cofi ancho neli‘Oti 
garia, ncl Reno , & nelTApfa.Plinio dice , ch’in Aufiria, & in Lufitania 
ancho fe ne rroua , & che li Romani ne traheuano ogni anno xxiii.di li- 
bre.E cofi pariando di quefio preciofb metallo credo certo che lene 
generi,& che generar fe ne pofla in tutti quelli luoghi,oue il cielo quel 
Icdifpofitioni & caule elementali infhnTcc. Et volendo horquipatti- catCjv 
colarmente narrarui deflo, quanto lio nitefio, dico-chc’1 fi genera in va-j 
rieipecie di pietre, in afprisfimi montbSt che di terra, d’arbori,&d‘hen 
befon al ructo fcoperti ,& di tutte le pietre di tal minera la miglior 
e,vna pictra azurra,chiamataLapis'lazuli, ha il fuo color tal pietra azufi 
ro, fimile al zaffiro , ma non, cofi trafpareute , ne cofi dura , & ancho fe 
ne troua nelforpimento , & aflai piu in compagnia de minere daltri 
metalli. Et anchora aflai fe ne trona in frale arene fluuiali in molte 
prottincie. Qiiel chefi troua nelli monti , c in ordine di filone infra fal- 
da & fjlda,congionta co n la pietra azura.a nzi infra efla ne e molto me- 
{ colata. Et quefia tal mniicra dicano efler tanto megliore, quanto glie 
piu pondero fi , & carica di colore, & fra efla fidimoftrano , molte piu 
ponteggiature d’oro : di cono anchora, chcfe nc genera in vifaltra pie- 
tra fimile al manno falegno7ma e di color morto , &fih vn^altra ancho» - ’ 
che’I fuo colore giallo, con alcune macchie rofle per de nrro.Et ancho 
dieono trouarfene incertepietre negre, fciolte fenza ordine, a guifa 
di bronzi di fiume. E dicano anchora che fe ne troua in certa terra bi- 
tuminofa,di color fimile aH’argilIa,& che tal terra e molto ponderofa, 

& che an eho ha in fe molto odor dizolfo.Etchetal oro, che in effafi 
caua,e molto bello, & dei tutto quali fino.Ma che e cofa molto diffici- 
le a canario, perdie edi grana minutisfima,& quafi fimile a gli attomi, 
di modo cheTocchioa gran pena lo difcerne.fjefarvifipuo comenel 
Iapis lazuli , o altre pietre, ouer come fi fa nell’arene fluuiali, chequan- 
do il vififcorge, edi piucollanar dificilmetitecafeainfondo, & con 
la fufione,con la matre & fua molta materia terreftre vetrificando s’im 
pofia. Pur al fine con molta paticnza,& coi mezzodeH’una via &del- 
laltra,& poi coi mercurio sTiquifta.Ef come v’ho aiiati detto ne tro 
uaanchonellcarcncdidiuerfi fi mn i, come in Spagnainquelledel Ta- 
go, (n Tracia nel Ebro , In Afia in quelledel Patolo,& dei Gange.Nel- 
rOngaria , Sc nella Boemia, e nella ilefia in diiicrfifiumi , Et nella Italia 
nell’arene dei Tefino , Adda.St Po.Ma non gia per tutte 1’arcne di lor 
l.etci , ma folo in certi particolarluoghi, oucd certi gombiti fon alcu- 
ne ghiare fcoperre „ fopra allequali 1'acqua ne tempi delle inundationi 
delle pienelafcia certa bellettaarenofadnfieme conJaqual e detto oro 
mcfcolato , di forma minuta, comc fcagliuole,o manco, che vn fembo- 
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lmo.Hof quefte al tempo, delVmuerno pre(e,pa(Tate che /on te pienede 
portati fuor quafi dei letto dei fiume, accioclic lacquaritornado grofla 
tacilmcnte noti le ritolga,& ne fanno montitdapoial tempo della efta- 
te con certa patiente & ingeniola prattica li cercatori.per purgado dal 
]a terreftreita,lelauano, adattando certe tauole d^lbaro^olmo, ode 
noce bianca, o daltro legno rigliolb , chc habbino li lor piani fatti per 
arte della fega , o d’altro ferro tutti ftuppofi .* e fopra quefte per longo 
drittecon alqnanta depcndenza convna pala concaua& abondanza 
tVacqua tali arene fopra vi gettano.Pcr ilclie Poro , che v’e dentro, co- 
me materia piu graue,entra ne fondi di quelle ftnppofe legaturc>& s'at 
tacca& cofi viene a reftar prefo & leparato dalla cotnpagnia defieare* 
ne.Delquale poi,doueveggano, chealquanto nefiareftato,condili- 
gcnza il raccoglieno , & raccolto alia fine dei 1’opcra il meteno in vno 
vafo di legno fimile a vna nauicella da lauar fpazzature,oueo vn gran ta 
gliero cauato in mezzo,& di nuouo quanto piu pofiano.perpiu puri- 
ficatio, il rilauatiOjSc alfultimo lo immalgamano con il mercurio, &da- 
poi per vna borfa,o per boccia lo paflano,e cofi refta l'oro euaporato, 
il mercurio fimile a vna renella , in fondo , laqual cola cofi reftatacon 
vnapocadiborace, o di falnitro,ouerdiiaponnegroaccompagnata» 
fi fondc,St fi riduce nel fito corpo,dandogli poi forma di verga,o altra, 
fecondo che gli pare.Et quefto e aponco il modo , che fi via d’eftraere» 
Voro dalfarene fluuiali.Dellaquale opera li cercatori cauano {peflo in 
certe ftagioni , & hanno grandisfima vtilita, e tanto piu,quanto que- 
fta via per afpurgarlo non ha bilogno , come 1'altre , di tanta lpefa, per 
Vaiuto di tanti liuomini,di tante muraglie,di tanti fuochi,& di tanti al 
tri artificii.Ma folo 4 quefto modo e baftante vn huomo, e vna tauola, 
con vna pala , con vn poco di mercurio , & abondanza lofficicnte d ae- 
qua, laqual c cofa che Peftate per diletto fi cerca,e dapoi, quel,che fe ne 
caua,o poco,o afiai che’1 fia,e oro, il valor delquale voi ve lo lapetc.Ma 
laftiamoil parlarhoradi quefte ral i cofe, percheforfiin quefto luoco, 
fi potrebbe da voi, o da altrui cercardi faper certa caufa donde ta! 
oro in tali arene deriui,c’fet v’e condotto dalVaqua , o fe pur in que- 
fte fi produce , fopra delche hd molte volte, non lenza mia gran mara- 
tiigtia pe n fato, & masfime (bpra di quelle dei Tefino ,d Adda.&di Po, 
perche non ho luce , anchor chc per auanti v’habbi detto , che le gran 
piene delVaque il portino, e donde leuar lo posfino , per non dferpro- 
pinqua a nmn di quei luochi minera ,d’oro,ne forfi daltro metal- 
lo che fi fappi , & ne fto confufo , perche ho veduti alcuni ferittori, chc 
vogliano, che in quel luoco proprio,ouefitroua,eglifi gencri,il che fe 
cofi fofle, non farebbe vero , che 1’acque lo portaflero,& ancho che vi fi 
generi mi par cofa difficile a comprehendere, per non intendere fc vi fi 
produce per la vertu propia delVacque,Q della terra, o pur dei cielo,pa 
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rendomt ragioneuole, che fe alcuna foffe di quefte che’I producefle per 
tutto illetto di tal fiume»& cercando.fe netrouafleper tutto, & in ogni 
tcmpo.Ht fela influenza deIcielo,to me caufa potente, e quella chc tal 
cola opera, mi pardouerc che gli bifognarebbe operar moito immedia 
te, per non poterii altrimenti olTeruar fordine.che vfa la natura nel ge- 
nerare de metalli; producendolo prima aU’aperto>8£ in loco doueabon 
da vn fluffo continuo d'acquaio1tra che bilogno feria effer potente a re 
mouere le materie terreftri da loco, a loco,& non da mefcolarui ancora 
grandifsimadiTaguaglianradifrigidita&d’humiditi, 8canco che que- 
Jto tal compofico > & ordine principiato perfacquedel fiume nonfat- 
terraffe.mi par veder che le pioggie,o !e picne,che vi vanno foprade Ion 
perdiffemperare,& rompere,& at tutto guaftare ogni cola, che d effo 
fofle concerta: & anco vorrei che mifofi"edetto,fe tal cofa iui fi genera 
perche folo in quelli & non in altri lochi le ne genera, & perche , per fi- 
mil modo non li genera rargento,il rame,o il piombo,o qitalche vn de 
gli altri metalli, come l’oro : (materie forfi piu facili alia natura a for- 
mare che loro} perle inolte concordanze, & vltimeperfettioni, cheli 
gli ricerca, ( an cor che in piu lochi per campagnadi Roma,fralc arene 
di alcuni finmctti.G rroui minera di ferro minuto, di color negro,&an 
co perdie quefto a cerri particolar lochi dei fiume e conceflo,& no per 
tutto) i^er lequal ragiotii Sr apparenti effecti pare,che’I vi fia piu da]l’ac 
qtia porraro,che'l vi fi generi : ) ne anco il vero per quefto noftro con- 
tra jirficn rn prende: Perilchef parlandone infra di noi cofi do melli ca- 
ni . n i,',nr>r! -ero j: .rferma reto turione, m a per dirui quel.chepenfb ) vi 
dico, io ■. • in vn dedoi concetri,e luno e, chc quefto /olo accade ne 
finmi grati ha riceueno coppie dacqua di fonti, di foflati, & altri fiu 
mi,ond comeauie fpeftb)che per il disfar delle neui,o perle grandilsi 
mepioggi ,fj lauano leripe,8t tuete le pendiei de monti vicini, ne quali 
puo effere che vili trouiuo cerre che di propria lor natura habbino fb- 
ftanza d’oro , ouer ehem tal loto vi fieno minere ordinate inqualche 
acume.o alcra ltiperficie,ouegli huomini aneor non habbino prelo cura 
d’andare,o pur andar faci i mente non vi fi pofla,& che’l fia alio fcoperto 
de! coito dei folc.o dalh frtgiditi delle naiiiOuerddl’acq;maccre»per- 
che,qual 'i Aogli co fa che fia, alie gran quancica delle pioggie fi prelh co 
modita a lograme , & cnfi porrarnealli fiumi; ouer potrebbe efler che 
tali terre fieno dentro alii lochi proprii de monri propinqui, o pur dei 
medefimo principal ( che per non ni ai feccarfi & ceffar dal cocinuo cor 
fo delui eque a gli occhinoftn fempree ilfondo ricopcrtojnon e niara 
mgiia fe in tanti lecolila vera origine & cogniciondi tal cofa djprofsi- 
mi & couuicini di tali lochi intefu non fia itau . Ma fia al fine come fi 
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vuole, e vero * che in fe arenedi moltr fiumi fi rroua oro , & particolar- 
tncnce (fecondo che ho notitia) nelli fopradctn fiumi, O nde fedi rat 
co(l ‘ 10 P rc ‘° mcrauiglia,meriro a] tutto deflereefeufatoperche doue 
manca 1 intendere ia catifadellecofe perragione, olacertezza effectui 
ic apparente fempre vi fono lecofedubbie, vi na Ice nouita di meraui- 
gUa. Manco i quefta appreffo moltomaggior meratiiglia mi fi 
porge > di quello che molte volte per cola veri fsiinajho fenei to dire da 
vaneperfone , che in aicuni Jochi deirOngaria a certi teinpi a fimilitu- 
dine d herbicine hjor della terra iVe germugliato Toro purifsimo auol- 
ticchiarocome gambidi vilucchi alii fterpi cheiui fono j di grotfezza 
d u n nlodi fpago>& di longhezza di quattro dita,& qual dVn palmo , 
Dellaqua! eofa, o fimile, par che Plinio nel libro trigefimo tcrzo dclle 
fut hijtorie natura! Aquando paria dclle minere, con duc parolepaflan- 
do,n’acenni, che nelli fuoitempi ancora ilmcdefimo interucnifle in 
Dalmatia. Jlche,fe come dicono,fuflciI vero,veramete fmttidi celelle 
ii noti di terrena femenremieterebbonogliagricolroridi que campi: 
& beati ferieno da tenere, dapoi che da Dio , da cieli , o dalb natura gli 
fofle prodo tri/enza !or fanga,o arte,frutti tato preaofi,& grati.-gracia 
veramente vnica » dapoi che fra tanta quantitadi terra , & numero di 
poflefsiom, quante fono alia cura de viuenti,d’vna tat raccolta , da que- 
iiein fuorijfonotutte indegne. Ma che diro iodi quello, the 
Alberto magno , che feriue mquella fua famola opera de mineralibus , 
ouedice, haucr veduto in vnateftadihuomomorto efTeruifi generato 
oro ? onde dice,che e (Tendo quelta di fotto terra a cafo cauata,& troua 
tola oltre alTordtnario ponderola, fi vide che l'era piena d’vna minu- 
ti (sima arena, quale per Ia fua ponderofita , penforono coloro che la vi- 
dero, effer metallo, & rrouorno al fin per efpericnza clTer finilsimo oro: 
&c in vero, alrro fenfo non par che le fue parole voglino fuonare, Te non 
che Ia molta difpofitione della cof3,& !a grande influenza de cieli vi ha 
uefier generato tal preciofo metallo , che in verita e cofa da non fenza 
difficolra credere, & certo a me pare cofa incredibile, ma per hauerla co 
fiintefa, cofi anco a voi lho voluta dire. E pur confidcrando thi lo 
dice,& quatite fieno le forze ddle caule fuperiori,& quclle della natura, 
fe lo pno fhuomo pallare, viando la fede & openion de) fspcredt quclli. 
che celo dicano, poi che da per noi fiamo debili a inteder fondatamen 
te le caufe dclle cofe Et d a p o i cheho cominciato a dirui di tali 
effecti non voglio lafciar di narrarui ancora vn cafo , che gia inrcii effer 
auenuto in le parti delTOngaria , forfe in quel loco , doue foro germu- 
glia, quale non porge (peranza a chi ccrca minere dcl ritrouarne , Se 
anco a chi n ha troiute,rendc vna ccrca auerteza, & commodi ta di po- 
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ter fegmtar s & di trouarne delle altre. fi quefto e, che gia vi fu vna dono a 
villana, che per fua confuetudine vfiuia diandare alauarelabugata de 
fuoi panni in vno fodato oue correua alquanto dacqua . & fopraa vna 
pietraiche v’era,che piu gli parelia accommodaal fuopropofito , ve gli 
andaua fregandoda doue,perfuabuona ventura, a rrauerfo di tal pietra 
vi /i fcoperfe vn fiIonettod’oro ,comevn filo di Tpagogroffo, i! quate 
per il molto fregarui fopra,fi era fatto lucido & bello , & alia vifla mol- 
to apparente : ilche vedendo,& non fapendo, ne cognofceudo quel chc 
fufi’e,fi andaua di ra! cofa molto merauigliando,& conferitola vngior- 
no d gli huomini fuoi di cafa , & da efti veduta , deliberorno condurui 
chi piu di lor fe ne intende{Te,& cofi per toncludcrc^rouornojche quel 
lo era vn filone d’oro puri (simo fcoperto ai giorno , & che la falda di 
quelfado atrrauerfaua il corfo delfacqua di quel fodato. Perilche fubi- 
totaleacquaremofla, & per altro camino mandandola, cominciorno 
gagliardamente a canar tal minera, e cofi anco fin hoggi fi fcguita,& di 
giafonopafTatifotficentcnaiad’anni t chedi quelloco fempre fie ea- 
uato oro , & quefto e quello che non folo quel paefe iugraflfa > ma anco 
condifce ructo il refto della chriftianiti, & pero vi ho voluto cal cola 
dire , per auertirui, che non manchiate mai di voler, che ogni cola che 
vi puo giouar,ben inrediate,che fi ben foffe vn’ombra,fe gli debbe fem- 
pre preftar i’occhio,& l'orecchia,& niente d ifprezzare.fi come anco te- 
mere tutte queile cofe , che poflono nuocere: Perche fcome vedete) 
se alie parole della vecchia non fi fuffe dato fede , & dapoi non ben gu- 
ftate, non fi sarebbe certamente allhor trouata tanta vtil cosa , ne forfi 
dapoi mai . Ne anco manco f animo a quelli chc la principiorno a ca- 
uare (aneor che la cosa dimoftrafle pocaj nea fare vnaltro letto al 
fiume, che la copriua (tirati da ragioneuole speranza a douerla cofi 
fare per seguitarla.artcso che l oro & lo argento, ancora che‘lftapoco, 
quafi sempre.per il lor valorc.rendeno tanto vtile, che sopra auanza la 
spesa,& sempre quanto piu fi va dentro nel saffo, come anco dogni mi 
nera auieue, sempre piu quantita se ne troua) ancora che di quefta det- 
Poro li pratici inueftigatori defla dichino , non trouarsene mai trop- 
po gran saldezza, ne quella quantita che fi fa d 'altre, & forfidicono be- 
ne, ma non pero s’hi da credere, che douc il poco fi genera , non vi fi 
pofla generarlaflai, che se cofi foffe il vero, nonsarcbbe marauiglia la 
careftiadeffo Maa me par,ch’al mondola benignita della natura ne 
conceda molto , e che molta quantita fra gli huomini sempre fi ne fia 
trouato, etroui, attesoin quanti lochi ogni giorno cqntinuamente» 
fi rje monti, come nellarene de fiumi , o in compagnia dahri metalli sc 
ne cana,& di quefto ce ne fa teftimonio,confiderando quel che consu- 
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m^rto li pittori per orna metito delle cofe loro , & i lanori che fltnno gli 
orefici di puro oro, & quello chemetteno in dorar &. coprire gli altri 
meraiii,& anco quello che fi tefle,'& faflene tele, & panni , & quello an- 
cor,che ftracciano per loro adornamento le vanita delle donne,& quel 
]o,che con la forza dei foco &potenza di materiali bruciano , & mau- 
dano in fumo li alchimifti? Ancora quanto e quello, che Fanantia nellc 
inuraglie,o fotto terra copre,ouero co molti jngegni»& triplicate chia 
ui (erra per le forti & incatenate cafle,oltrea quello, che va (parlo,e che 
fempre camina per la comunita vniuerfale , a feruitio de gli huomini, & 
a comodita della mercatura; ilcheconfiderando,chi dira che (e ne pro- 
duca poco , vedra certo trouarfene al mondo quantita grande ( aneor 
che deflo pochi fieno , chc n’habbino tanto, che ft ne cauino come vor- 
rien la fete) Et in particolar dicendo delflltalia (aneor che non ce ne fia 
mata pparfa minera) per la viccu de buoni ingegni , fempretn ogni eti 
n*c flata piu che molte altrc prouincic copio(a& ricca(ancor che mol- 
te volte fia flata da varie nationi deprcdata& lacera) come anche hora 
ne tetnpi noftri dalle ferine man delle nation barbari, che da circa a 4-» 
anni in qua ci lono entrate).Ma chi (a ie anco(come altre volte quclli an 
t ichi & valorofi noftri vccchi gia ferno)di nuouo Iddio ci porgera occa 
fione di caftigarli,&d‘andar alie calci oro, per farci le cofenofire codu- 
plicata vfura rcftituire,ouer (fe non permetrera quefto) forfi vorra che 
d’oro qualche abondante minera fi ritrouirilche confiderando,& veden 
do quefta noftraregi6d'Italia eflertuttapienadi tate &tate eccellezc, 
che alochi habitabili puo cocedere il eido, creder no poflo che quefta 
delloro gli habbia perniflun modo man cata (eflendo ditante altre mi- 
nere,che la natura produce, copiofa & ricca , da queftadeiroro & quel- 
ladelloftagnoinfuori. 1 ,) & che Fvna&Falcra anco diqueftccifienomi 
par douer credere , ma che non fieno aneor alia luce , & a gli huomi- 
ni manifefte : & quello me lo pcrfuadequel chc ncdimoftrano li fiumi 
fopradetti, nelliqualifitroua , & atico li molti mcrzi minerali, che ci 
fjnojdelliquali crcder fi puo, chalcunid^fsi (comelipraricivogliano) 
come vn delli lor propii agenti naturali ne dienodeferiuer quafi chiaro 
inditio, ma per finche non fitrouano & palpano, non fi puo dire che 
non ce ne fia. Et s‘ v e r o per fin’a hora, che per altre cheperdtte 
vie (re fer nando quclla delli mercann) non fo che in quefte noftre parti 
oro puroci fitroui,& perogni vno poco che cifia,e quello chc fi troua 
per il lauar delVarene de fiumi : & 1’altro, e quello che dalTinduftrio (a & 
fottil arte dcl partire de gli argenti ntioui, o de dorati,o d altri metalli, 
che ne contenghino,delqual(come v’hodettoj fon pochi che non hab 
bino qualche particella in compagnia,benche qualpiu, & quat manco» 
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fecoruJo le mi/Honi,8r efta permanenza delle lor materie, ouer (eeondo 
le quulita & forze dc pianeti,che vi hanno influito : & queftoin fomma 
e quel oro, che nellenoftrc parti de Italia fitroua- Salvo pero fe 
non ci foflc qualche fitofofooperante,che cofarte Tua (come vogli ano 
]i curiofi e (ottili fpeculatori) ne facefle quclla copiofa quarita*che li ior 
libri (o piu prefto recettarii non intefi,che difilofofij alie lor crcdenzc 
promettano: perilcheapenfardicio, certamenre mi tira piu 1’auto- 
rird d’alcuno,che potenti ragioni , ch’io n’habbi mai intcfo; nellequali 
quanto piu dentro vi rifguardo, tanto piu quefta lor arte.che tanto eflal 
tano f&chedaglihnomini e tanto defiderata) eflervna volonta vana* 
& vn penfiero imaginato, impofsibil a ritrouarlo (fegia non fi trouafle 
chi fufledi qnalche Ipirto angelico patrone, oche per propria diuini- 
ri operafle ; atrefmche la ofcurita de fuoi principii dc gl'infinici termini 
Sraccordamenti di cofc , chede necefsira peruemre alia maturita dei 
fuo fine ha dibifogno) perlequali cole non fo come mai credcr ragio- 
neuolmenre vi pofla, chequclli taliartifti far mai pofsino quel.che pro 
mectono, odi cono. Et che fiaquerto il vero,guardifi in tanti iecoli taa 
ti filofofi docti (simi, Scdellecofe naturali intelligenci, & pratici,cheal 
mondo flati fono, & anco tanti gran principi, checonle pecunie,& 
con leauromahanno hauuto forza d'operare,edic6maudareatutti li 
buoni ingegni,che operino in tale arte, quali parriuare a tat porto han- 
no meflo ulle loro barche vele, & induftriofi remi, & contramontana 
hanno nauigato,& retato ogni pofsibil camino,&al fine fommerfi (cre 
donella impoisibiliti) non vi e mai,ch’io{appia, finoahoraalamarri* 
uato (benchcdi molti infra licredoli fi dica,) adducendo inciopiuau- 
torita di te(liraoniatize,che ragioni di pofsibi)ita,ouer cfferrti,che de-- 
moftrar pofsino, Infra liquali e, chi cita Hermete. ciri Arnaldo,chi 
Ray mondo.chi Geber,chi Occhan, & chi C ratero,chi il lacro Thoma- - 
fo,chi il Parigino, & chi non fo che frate Elia dell’ ordine di lan France- 
fco,alliquali (perladignira ddla fcienzalorfik>rofica,oueroper lafan- 
titi) vogliono che gli habbi certo rifpetto di fede,o che chi gli alcolra, 
taccia come ignorante.o che confermi quel che dicono.Ma no per que • 
fto qutlli tali nonperliiadeno , a chi ben ragioneuolmente confidera» 
che 1’arte alchimicafiavera,perchefi vedeche perdefideriod’hauerric 
chezze s*accecano di croppa credenza,& co cercardi voler tal arte per 
vera ferainar ne gli animi de gli altri , con lo eftetto dellapparente lor 
pouerta,fe la tolgano^ anco (quando per loro non adducano fauttori • 
tad’Ariftoteledminiftimo perfcrutatoredi ruttc le(cieze,ed’ogn’altro 
occulto naturalej ne anco pur quella dei lapietilsimo C6mencarore»ne 
dialcuno di quclli tanti approbatifsimifilofofiantichiVjuali maid’altri‘ 
cibi no fi fon cibati, che della fpecuIatiouc,& dellaltezza ddla filofofica 
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beatitudine, nonpurquelladi Plinio jod Alberco magno, ognVn de 
q;iali con ognicura femprejcomebraccoanfiolb, per inrenderle mi- 
rabili cole , & potenze della natura , per tutti li termini & lici dei mon- 
do cercandolbnoandati, Er dapoi che fon calcato in quefto di- 
fcorfo,come ruotaviolentementemoira, aneor che la fia lafciata, non fi 
ferma , cofi anch’io ritener non mi polfo cIVio non feguainanzi di dir- 
ui largamente quel»che nelgiudicio mio di taleola fento f aneor ch’io 
fo che molti in cio paftionati) le per forte quefta mia ferittura legge£ 
iero,meimputarebbono,acculandomi de ignoranza,& pro linitione, il- 
che patientemente fle gli vdifsi,per non combatrere) forfi gliel conlen 
tirei. Malienfi quelli in ciogliinteliigenti,ch'io talioro beatitudinedi 
fapere non gfinuidio. Perilche vi dico, che vfando ogni diligenza , n*ho 
veduti piu libri di tal cofe continenti , &ancoho tencato lolo dicon- 
uerlar con molti loro pratici, per anco piu intenderne,& non Ion re- 
flato ch’io non habbi tentatodi far qualche effetto,e (onmi etiam cro- 
uato vdireil parer di molti lapienti &ingeniole perfone, Stlentitogli 
fottilmcnte difpucare,fe tali colefon vere,o pur fabulole imaginationi 
e in fomma.pigliando tutti li fondamend alchimici>& da fronte mette 
do 1'ordine della natura, & ponderando il proceder delfvna , e’l proco» 
der delfaltra , non mi par che habbi in proportione itelle lor poffanze; 
( attelo che la natura procede nellc cofe intrinfecamence, e che co ogni 
iiia radical foflanza pafsi tutra nel tutto , & 1'arte debolilsima rispetto a 
effa.Ia segne, per veder di imicarla , ma va per vie efteriori,& superficia- 
li,) diffidlisfimofia,& imposfibileapenetrar nellecose : &prosuppo- 
fto ch’a gli huomini per tal arte fofie conceflo di poter anco haueredt 
quelle materie prime & proprie , di che la natura compone li metalli : 
vorrei che mi dicelfero , come hauer pocrebbono 1’influenze de cielia 
loro pofta,dalle quali tutte le cofe inferiori, che fon dencro a quefto co- 
ueffo dei mondo , dependono, e come anco sapprebbono mai gli huo- 
tnini con 1’arte quelle soltanze clemcntali deputare , o le quantita ne- 
cellarie 1'una allaltra proportionate,& a! fin.come fa la natura, condu» 
cerle a perfettione,e farne metalli. Neffun certo (aneor che gli huomi- 
ni non solo follero ingenioli, ma angeli terreni ) creder nonpoffo, che 
tal cosa fermar poteffero. E pero {secondo il mio parere) errano quelli 
che mettono in spesa le facoltd loro , & con le longhe & continue vjgi- 
lie ftauo sempre ardenti neldefiderio>& nellacto della operatione» piu 
che no fa il carbon acccso ne loro fornelli,p veder se poteffero condur 
a maturita la adamantina durezza di tal frutto,f ilche voleffe Iddio che 
cio far (i poteffe^ perche quelli, che tali cose far sapeflero,non solo fi po 
crebbono chiamar huomini, ma dei (edendo quelli ch’al mondo eftin- 
gucrcbbono 1 msattiabil scte dell auamia, & per la ftraorduiaria cccel- 
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lenza J:1 fipere, colquale di grati longa auanzcrebbono ii poterc della 
namra,inadre,S£ mmiftradi curte lecofecreatc,figliuo!adi Dio, & ani- 
ma dei mondo.con adoperare mezzi,quali for fi, (e lei non gli ha in efle- 
re.& fegli ha.a tali effetti forfi non gli v{a: Macerto,diqueftononme 
inganno,ch'io non vegga inquefto efferto le matri, doue vogliano con 
tenear tal loro parto,hauer li ventri dartificial vetro,& !e materie in lo- 
co di ipermaiefTercole compofte accidentali, & fimilmenreli calori che 
adoprano,no fieno difeontinui intemperati fuochi,molto di fsimili alii 
mturaliicon mancargli certa proportion di foftanza nutrit iua,& augu- 
!nenraciua,& cofi anco interuiene alii tempi,mifure, & pefi, a tali effetti 
neceffarii. E chi dubita, che li principii che vogliono adoperar quefti» 
noti fieno materie (econde,& co(e mifte,& compoftedairarte^Doue Ia 
natura f fetondo li fifici naturali ) non vogliono chella gli vfi altritnenti 
che puri (simi : ma quale e piu puerile ftolntia, che creder, che gli huo- 
mini conl ingegno polsino abbreuiar il tempoalparto di quelle cofc 
che la natura, volendole far perfette , non puo far lei (per ricercariegli 
forfi !a longhezza determinata ch‘e(1a gli da) che certo molto vtile (a- 
rebbe che rtei tempo dellecareftieil frumento feminato conprcftezza 
a perfectione riduce(fero,per (oppliralle necefsici humana. Ma la caufa 
che dtcano quefto , benifsimo fi comprende» perche feta noftra la lon- 
ghezza dei tempo non afpetta, & tal difperatione li fa credoli, peroche 
abbreuiano i! tempo anche loro. Dicono, che co’Imezzo di tal loro m- 
duflriofaarte ritrattano indiecro gli effetti determinati della natura, & 
che li redutano alie materie prime, & che feparano li fpirti da corpi , 8t 
alor volota vi gli ritornano,come fe fufTero ilcoltello della lor guaina: 
credero b: ne,cbe quelle follaze che nelle cole fi chiamano (pirti, fia pof 
fibile con )a violenza dei foco cauarli,8i ridtirli in vapori, ma cauats,non 
credero gta die iriai ve li ritornino, che vn tal efferto altro non farebbe 
che vn (aper far refufcitareli morti, & per piu magnificarfi, dicano , che 
co tal lor arte crappafl ino la natura, 116 (olo in reaniniar le co(c,ma che 
eciagli dano la vcgetabilitddi poter animardell'akre,ilche forfi lanam 
ra,£er no hauer poruro,o faputomo ha fatto. Et quefto rato piu mi par 
difficile, quato fi vedo li metalli effer ridotti alfultima lorpfetrioneira- 
gioneuolmere fi die creder, che fien arriuati a termini, che fon fuor dei 
1 'ordine della lor materia , & l'hu mi do radica! nutri tiuo per arriuarcal 
termine luo, effere conuertito in maturita» & anco forfi: per eflir pafla- 
ta perinezzo U violenzadel foco,quando fu purgata, c pofsibilcchegli 
h bbi rotro quella linea della vita, epQ altra di(pofitione,che no hauca 
prima, lequal cufecol pciifiero fra me rumi nado,refto cofulb>chc quefti 
credoli fieno cato della vifta accecari f che quelle tali cole taro apparen- 
ti & verc,conie’ldou6r vorrebbe,n6 difeetnino/ ouil defiderio grande 
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che hanno di farfi ricthbgli faandar co Io fguardo lontano, ne veder gli 
'lafcia gliintcrmedii.penfando folo alPeffetto de lor fine, amalandofi di 
quellaombradi felicitd,chedi tal cofatrarrcbbeno.dellcquali veramen 
te,(i come fe le imaginanode Ic riufciflcro,beaei chiamar fi potrebbeno 
pero che poffedcrebbono li mezzi da poter feguir leffetto quafi dogni 
lor poft ibile appetito , fopr’auanzando la gradezza di qual fi vogli gran 
principe» o conia forzadeH’armi, ouer con le magnificeze & grandezze 
de gli edificii»o con la vi rtuofa & magnanima liberafita.beneficiando 1« 
prouinae,ouero con la guerr.» vincendo li tiirchi>eflaltare fin al cielo la 
chriftianalegge, come potrebbeno, & cofimili altre opere eccelleti far 
fipotrebbeno glonofi & immortali. E qual farebbe maggior errore a 
gli huomini theperder il tempo afeguitarfaltrcfcienze&arti ? &la* 
fciar d’imparare o ftudiar quefta tanto vtite, e tanto degna.anzidiuina 
& fopra naturale, hauendo forzadi produr cole taco precio fe, anzi piu 
perfecte,& afTai maggior quatiti,& con piu comoditd & prcftczza che 
no pLio far la natura, arte da poterci dar (fc vogliamo) fignorie & regni» 
& gratia dopo morte d’acquiftar il cielo con iar el emo fine, fabricar mo 
nafieri,hofpidali,& cempii,& congiouare fempre al profsimo»non folo 
con actomodarlo delle facolti , ma ancora fanifiearlo effendo infirmo, 
& fe e vecchio,dalla vecchiezza ritornarlo alia giouentu,& a piu ottinia 
perfettione che prima non era ? Et cofi anco a quelli, che fon gia quafi 
alia! tra vi ta paflati,per il poter di tal arte, refufcitargli la virtu vitale , 

E r Q_v e s t a tal lor opera horia chtamano quinta eflenza>& hor la- 
pis filo!bforum,& hor 1’oro potabile, con laquale fc offerifeano ad ogni 
effecto naturale di poter darii fin che vogli;mo,afsimigliando la quinta 
effenza alia natura, & poter di cieli & delle piu potenti ftclle,l’oro pota- 
bile al fpirto , & anima delle cofe , e’1 lapis al poter della magna natura* 
Ma con tutto quefio que padridell’arte,& che ne furno inuerori,& che 
con taure Iodi la eflalcorno.fbn tutti morti, & non per vna non che duc 
o tre gioucntu hmno godiico,& ( come promettono ) non (q che fieno 
aneor refufeitati : certamente bella & gloriofa cofa, & di mafsimo con- 
tento farebbe a coloro, che tal arrealchimica pofledeflero, qua do fi tro 
u affero nclle camere lor vna boccia,o altro valo pieno d’un licore ouer 
di poluere,o di cofa pucrificata» che h au die for za eon ftrabboccheuole 
abondanza,& con certa influenza continua generar ouer conuertir lar 
genco vino in oro,o in argento, o in che metallo che voIeflero,con inol 
nplicare ogni poca quati ti che d’efia habbino preflo airinfinico,perche 
mai cauandone quanto che fe ne caui.no vogliono che li pofsi mai man 
care argento, ne oro, & cofi ancora il poter operare contutte quelle 
virrii eccellenti & fomme che alii creduli tal arte promette . Per il che 
non con li nomi che tal cofa chia mano» ma quello Jddia ch’e fateor di 
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tutte le cofe, fequel che dican foffe vero prigion invnabocciapotrie» 
no dir d’hauere.E ben da vero fi potrebben far beflfe de Ia natura, come 
famio quando dicano voler con tallor medicina corregger li defetti 
mancamenti d’effa , con ridurre i mettalli imperfetti in quella perfet- 
tione, che lei per hia debilita non hapuotutOH ora perhauercofi 
detto, o cofi dire non intendo, per voler torre o diminuire le virtu fue* 
fe alcuna ne hauefTe , perche al fine (e ho qui detto ii mio parere , & mi 
riporco alia verita dei fatto.Con tutto che ancho potrei largamentedi 
re, che di tale arte tranfimitatoria,o alchimica che fi chiami,ne per ope 
ra mia , ne d’alcri(anchor ch’io n’habbi con diligenza ricerco di veder 
qualche effetto)maihebbi gratia di vederne alcuna cofa degna da do- 
ner eflerc approuata da buoni , o che auanti che pur almezzodelfo- 
pera arriuata fia,per varii cafi imperfetta lafriarla nonfia bifogna- 
to. Per ilche merito tanto piu hauerne condcgna fcu latio ne, & tanto 
piu quanto io fon da potenti ragion tirato , o forfidanatural inclina- 
tione a piu prefto doucr fegnitar il caminodclle minere che Talchirnia 
{anchor cheefTo maggiortrauaglio, di corpo & di mente &maggior 
fpefafia che quella) & che in prima apparenza &con parole promet* 
remaneo, &fia per offeruarpiu, quanto puopiu offeruar Ia natura, 
che larte, o da quella cofa chcecon efferto, che quella, che fi penfa 
che la fia, perche quanto piu penfo inquefte opere alchimiche, tanto 
piumiciinuilifeo , perchenon cognofcone credoche anchorafifap- 
pinoli verimezzi da edificare lilor principii, vedendo quclli che tale 
arte per verisfima credeuo,variamentepigliarli.Et di piu per cogno- 
fcere anchora la debilita grande de noftri intclletti,da quale nafce tut* 
d gli errori, & primamente per non poter cognofcere le virtu intrin- 
feclie & particolar potenze dellc cofe, & anchora per non (apere pro- 
cedere a miniftrare li calori che fieno aponto confimili alii naturali, 
& ancho per nonhauer ordine di puo ter prouederecon remedii a gli 
infiniti impedimenti , che nel longo & trauagliolo camino di tale ope- 
ratione in afpettatamentes^nterpongano. De quali fe nel proceffodal 
cuna altra cofa alquanti ne fono,in quefta trabocano, per effer tal arte 
obligata a molte diuerfita d’effetci,come fbno fuochi terminati molto 
aponto, cafo pero che far fiposfino,&cofi forni & vafialpropofito Et 
anco l'haer li materiali potenti purgatisfimi& lbtti)i,&ilfarbuone 
calcinatioui,refolutioni, putrefactioni, & fintillationi,e fimilmente mi- 
ftioni,decottioni,incenerationi, & tutte per minima apontopropor* 
tionate quatointalcofafi riccrca.Et cofi p far che tale cofearriuinoa 
termini jppii loro , e neceffario di far di varii minerali &aitri fimplici, 
acque,ogli,e varie fublimationi, & che tutte apoto habbino la lor pfet 
tioe,ne quali effecti fepcafo vna bocciavifi rope,ocheli fuochi no fie* 
no al lor douere cocinuat j,& fecodo li tepi opportuni diminuiti,o aug- 
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mentati , onero che le cofe prefe per fondamento manchino di virtul 
Manchino anchor diperfetcione i lor fini, & che in le fopradette cofe 
noti fi manchi mi pare imposfibi!e,perchem tutrc operare aponto fen 
za qualche inciampo > non farebbe cofa humana, o di quanti alchimifti 
mi ricordo d hauere vdito lamentationi , per hauer chi fparfo per fini- 
ftro cafo tutta la fua compofitionfra leceneri , & chi per effer ftato in- 
gannato dal troppo fuoco , perche fe glierano le foftanze de fuoi ma- 
teriali brugiate > e che per effergli per inaduertenza effalati li (piriti , Sc 
chi per hauer hauuto criili & debili materiali. Et in fornma chi pervn 
cafo , & chi per vn‘al tro,pcr coprimenro , o dclla lor frode , o della lor 
ignoranzanon gli mancauain diffefadi Loro , o della loro arteaddurre 
fcufe.Et per concludere 3l fine non vedendonc altro,dubito che le Ipe- 
ranzc dellc lor fabolofe feritture fieuo ombre da mafeare, compofte 
da certi Ro miti herbolari , per darfi credito,ouer da altra gente ocio- 
fa,opur da certi miferitni alchimifti , per condur li cupidi in tanta ere** 
denza,che nellenecesfitaloro gli habbino da foccorrere.Et per darau 
toriti a loro recettarii , grincitulatio coi nome di tal autore , che non 
folo non gli fer i fle, ma non penso forfe mai fbpratal materia. Et pero 
vi dico , & configlio come credo che miglior partito fia , voltarfi alfo- 
ro & al natural argento tratto delie minere , piu che a’Ilal chi mico, del- 
qual non folamente non credo che fe necrout.ma clfalcun mai con ve- 
rita ne vedefle,anchor che inoltidhauerne veduto dichino:perche non 
e cofa che fe ne fappi i principii, ( come gia v‘ho detro pur i fuoi princi 
pii^Sc chi delie cofenon fali principii , manco puo intendere li fini. Et 
interno a cio vi diro eh’io tion fo qual filofofo , o ingeniofo alchimifta 
pocra tanto far,ch’io credac’habbi in fe tanta potenzad’arte, chcpof- 
fi trard’uu corpo metallico , o daltra colit lo Ipirito fuo radicalc a 
fua poftafcome v’ho gia dettojnella medefimacolaritornarlo.Et co- 
fiquello, chenone perfuapropia natura, vegetabile fati o diuentare. 
Et chi e quellOjche credera mai.chc 1 ! pane,l’herbe,8i li frutti con qual 
fi voglii caldo, o digeftion arteficiale li pofla cpnuemre in carne, come 
fa la natura : Et fimijmente come deilegni bruciati& conuertitiin 
carbone, come fon le ceneri de metalli , 0 pur, per paflar nel fuoco del- 
ie fulloni , fien per pullulare > e farfi verdi , St generar de glialtri.Etan- 
chora ch’io fappi che a tutte quefte cofe dieno non fo che lor rifpo- 
ftefqual potete penfar come elferdebbeno) mi pare piu alpropofito 
toccarui hora le forze delie lor prone, lafciandoil rifponderelorda 
parte : cerchino adunque di prouare la poslibilitd dclfartc piu per 
elempii,che per ragioni , mettendo attanti le picciolc femente defher- 
bejfinferir delie piante.la moltiplication d'una fcinrilla di fuoco, il fer- 
mento nellamafla della farina con aequa impaftato,& a certo lor jppofi 
to 1’opationi che fanno i ftfici in fanificar li corpiifermi, & piu altre 5- 
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tmliapparenze di cofe.Et oltreadducano vn dettodelia (aera feriet u- 
ra in fauorcdel loro poter intendere, & operare, ouedice. Omnia fubie 
cifti fub pedibus eiusfintcrpretandolo dic Diohabbi dato potenza& 
antoriti oltreal dominio di tutte lccofedi queftoiviondo>dipotef in 
tendere, & operare tutte lc cole chc fono in quello, infra lequali eden- 
do quefta dei la generatio» de metalli, vogHanoche noniblofiaposfi- 
bile intenderla,ma cornela natura propia con 1’arte operaria, Arguen- 
do appreflb 1'artevn detto d’Ariftotelc fopra laquadracnra fphcrica 
perprouar the poffa effere vera,a chi la niega,oue dice, che ancora che 
geo metri camen te aponto la non fi troui,non e pero che’lla non fia, & 
cfiendojfia aneor posfibile di trouarla ,5dcofilagenerationdc metalli 
rflfettualm ente efiendo , e posfibile allartedellalchimia rirrotiarla. Et 
con quefta & con molte akre ragioni vogliono chc fi creda , che fuor 
dei ventre feminilegenerar &formar fipoflavno huomo ,& ogniaW 
tro animale con carne & offa & ncrui,& ancho animarlo di /pirtocon 
ogniaicra connenienza che fe gli ricerca. Et fimilmente far nafcere 
g!i arbori & 1’herbe con 1’artc fenzailfeme loro naturale, cofiifmt- 
ti feparati da gli arbori , dandogli le forme loro , & cofi gli colori , gli 
odori, & fipori come H veri natu rali^lli quali manear non poffo di non 
dir, che non glicl credo, e cofi anco di non far rifpoftaa quelli chedi- 
cano che trafmutano & non creano, che trafmutar vna fpecie in vn’al- 
traf ilchenonfipuofarefenzarotal difiruttionedellacofa chefivuo- 
letrafmutare.,) et ai fine per concludere lafciando tal difpu- 
ta dico, che credo che fc quefti tali alcuna cofa conducano , che altro 
non gli refulti che faccia la calci na compo fla a quelli che murano:vor- 
rebbeno che per maggior legamcntodclle pierre che vi mettono an- 
co eiTa in pietra fi conuertiffe, con tal penfiero chi fu 1’inucntor di effa 
vederfi fipotefle . Maperchenon voglioinparlardiquefta artccon- 
fjinar piu tempo,ne voi con molte coie infaftidire,ne anco gli alchimi- 
fiial tutto ofknder (aneor che come cani contenti in caccia molte co 
ie da dir con esfim’apparjfchino,&auanriin frotta mifpicchino, defi- 
derofe dhifcirfuori ogni vna per voler effer la prima) pur alia luce la- 
lciartalcofcpiunon voglio, perche fo cheli alchimilti che fiparliin 
detrattion dellalor arte 1’han permale C & aneor chc voi fiate perfona 
che fapiate ) confiderando quanto buon frutto partorir potrebbe,con 
giouarca qualche vndi mici volonterofi inefpcrti,con aucrtirli che 
non vi gittaferole lor facokda briglia rottadrieto a tal cofe ,come 
molti fanno,fon contento d‘hauergli fatto quefta poca dnigiuria, 
& anco ne fon contento , perche forfi a qualche valente filofofo al- 
chimifli, per mofirare al mondo la mia ignoranza, gli verra vo- 
glia di traraluce, fenon lopra fatta,almenole ragioni aperte del- 
l’arte)oro ,& cofi dapoila chiarezzadi tanta nobil &frutcuofa arte 
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tc da tutti li buoni ingegni intefe,verranno a operare & a fare delforo 
in gradlsfima copi3,&ancoafar gli huomini ricchi>ficuri,8dieti:Si che 
('per qual fia delle fopradette caufe)quefte offefe che ho farto gli Alchi 
miftipenfoche renderanno a molti giouamcnto. MAper nonandare 
in ifinito.voglio hor qui por fine i quefti miei pareri & difcorfi.ne qua 
liforfivi parra ch’io fia moltiplicato troppo : e vero certo ch’io noti 
inaffermo per ftanchezza,o per facieti,ma folo per effer cofa fuor della 
materia principiata troppo allontanatomhallaqual ritornando (aneor 
ch'io habbia della generation & inuention della minera delforo detto 
afiai(vivogliodirhoracom’e{purgar dalleterrefiri fuperfluita debba» 
cmasfimequellache ordinata in forma di fiioni fi troua( aneor cheli 
edificii con che per eftraerlo fi lauora no ho mai veduti)pur vi diro hor 
quello che per alrre prattiche ho comprefo per riduria bifognarle,per- 
che fe mai v^occorrefie in quefte no fi re pjrti d’Italia hauerle da rifare, 
al tutto fenza luce non ne fiace.Et primo,hauendo la minera cauata & 
benfcieltajS’hadaconfidcrarin che forte di pictra generata fia. Etef- 
fendo in quella che fi chiama lapislazuli,fe ne debba eftraer l’oro,& fal- 
li ar Ia pietra,perche di tal pietra fi falazzuro perfetto.qual da pittori e 
chiamano olcramarino,e molto lo ftimano,& pagano: chi Io raccoglie 
& acconcia n’ha granprezzo. A far quefto,edi neccsfied prima benisft 
mo peftarla & farne poluere,& dapoi meffa in vna nauicella, o altro va- 
fb di legno con 1‘acqua lauarla, & dapoi appreflo coi mercurio fregar- 
gli ben fopra infin a tato che s’immalchimi d’efla tutto l’oro,& cofi ver 
ra la pietra dalforo a reftar pura. Et dapoi fatto paflar il mcrcuriooj> 
bor(a,o per boccia,refta 1’oro fenzail mercurio quafipuro.B t s e non 
vi curalii di faluar la pietra, farebbe da vfor il modo della fperienza com 
mune,fondendola in forno in bagnodi piombo. Etriufccndo bcne,fi 
debbe feguire,e non andar cercandodielprimentarc altrimodi »ouer 
veder d‘intendcr quello per qualche coniettura,cheadoperano quelli 
che fono comehoggi fe nc lauora . Ma(fecondoil mio parere)il modo 
miglior per redurla al puro farebbe d’arroftir la minera con lento fuo- 
co a forno aperto,& farla ben euaporare (non clfendo pero in pietra» 
che fi vo gli conferuare ) e dapoi a vn molino > onero da piftoni con vna 
ruota adattati, farla bene & fottilmentc macinare ; e per leuargli tutto 
le fuperfluitd meglio,benisfimo lauare,&(dapoi che fono a modo de cc 
nerraccio) grande fecondo la quantita loro, in copclla calda, fieno fon- 
dendola purgate, gettando»o confit mmaan do il piombo , & reducen- 
do 1’oro a fine:& queflo modoquafi vniuerialmente, non folo in 1’oro, 
o fua manicra, ma in ogtfaltra, volendola vfar,potrete. E quefti 
modidifufioni v’ho voluto dimoftrar qui,perche al luoco dellaltre 
minere , che vi diro in generale , non penfando di volerne altrimenti 
piu tractare. 
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DELLA MINERA DEL L’ A RGENTO, ET SVE 
QVALITA. CAPITOLO SECONDO, 

ONO ffecondo chc ho vdito direXraJipraticidellc mi- 
nere varie openionbfe 1’argento ha minera propia > o uo 
!e ragion minerali) & Panttorira delii pia>mj per/iiadcno 
al fi , non ratito pervederla materia naturaldiftinta, co- 
ni e anco per Capere chc nclte cane delPoro , & dei rame, 
& cofi dei piombo»&degli nitri metalli fe ne troua depu 
ri, fenza mefcolamento : & di quefto , & dd:’oro , & dei rame hointefo 
eflerfene truotuto pczzetti ridoti dalla natura allui cima iua finezza. 
Et quefto aneor eo nferma vn Giorgio agricola gcrmanico , qual dicc» 
chein SafTonia fi miouo in vna cauagia, vnpezzod’argento minerale 
tanto grande the’I Duca , Principe 8; patron di tal luoco , ne fece fare 
(Tenza che fofle daalcuno arteficio humano accrefciutOjOlauorato^ 
dal tripode infuori , vna tauola quadra alia tedcfc3,permangiare,per- 
.laquaMpeflo fi gloriaua dauanzar in tal cofii la grandezza delflmpera- 
.. tore.Ma io in vero non ho mai vednto , dal rame infuori, metallo alcu- 
■ no , chc della cana fenza minera fia flato tratto puro : ma credo beti 
che-fia cofa posfibile, per credere la grandezza & la potenza della na- 
tura.Et perdie ad altro fin non tende, che aperfettione & purita': 
anzi i! piudelle minere, che ho vedure , non ion Itate fenza mefcola- 
mento, & non folo della fua rerra,ma daltri metalli,&masfimeinquc- 
fta,che ho ftntita chiamar d’argento , piu,che in alcuna dell’altre,faluo 
fe non foffe quella, cheficanaa Schio in Vicentina.*e pero, non fenza 
qualche ombra di ragioni apparenti, nafeono tali dubitationi. Et io, 
come difopraho dctto,credo che 1’argento hauerpofla.&habbia pro- 
pia minera. Perchc ogni foflanza , che fi conuerte in metallo , puo ftar 
da fe pura nella fua fpccie', come anco la fia feparata, aneor che la fia 
mifia con 1’altre , coiA fi vede in vn corpo medefimo , che in ogn*una 
vi fi genera il fuo metallo , & pero afilii volte interuienc , che chi paria 
della minera dcirargento in vn medefimo fiato fenza di ftintione, paria 
di quefta,c ditutti gli ultri metalli, perdie poche minere fono che 
non fien mcfcoIate.Ma perche (empre le cofe piu nobili han quefta 
prerogatiua , dei nome loro ricourafi quel degli altri one e argento, o 
oro, non di rame,o piombo,o ferro, comc per ii piu fono,Mad’argen- 
to, odoro fotiochiamate, fegialamoltaqiiamitd di gran longa non 
gli fopr auanza ffe.M a lascmndo hora da parte tali cole, vi di- 
co, per quanto ho vednto, che quando tal minere lonodipiuvariTine- ) 
ralli inifie,ptu variano le fiimofitd.&leloro tetLire,che‘fannoagliocchi / 
nofiri fegnali , oue fono , & di che puri td, perche ognuna fccondo la / 
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juu n:mir g cll ol ajtlao colore tenedo di fnori illa/To chi dazti rro >& chi 
di veiaejSi chi di giallo » & chi di color7 tiict i I fi n t i , fc co n do !e cdpoiitio - 1 
ni , ii mefcolamenti ddle prime materie dc metalli, & coii anco ion 
pin & manco fecondo le quanticii che ini aggregate fi trnouano.Hor di ' 
queito metallo chiamato argento, propiamete pariando, dicono liiilo- 
iophi (peculatori ddle cofe naturali ,gcnerarfidi loftalriza piu acquofa 
cn,. igneajSt turre 1’aitrcefieriimili, & pure, no pero tato quanto ion ql 
Is ddl oro, e pero dene a efierminor pcrfettione,& anco taro pm quan 
to e piu debile la infiuetiza della Urna, che qijefta dei ible, aneor che a 
noi ailai piu propinqua ci fia. D icono li pratici , queito ce n era r fi 
volonticri in vna pietra fimilVariilbazano,^ ancora in vnalrro fai- 
fo di color bigio,fcuro,3i morcigno,& ancora (peifo fi truoua in v n’al- 
tro lafio fimilealreuertino , oiicr nel reuertino propio.La fua mi ner a' 
e afiai ponderofa,& molte volte ha la grana lucente, laquale quito piu , 
e minuta, fimile alie ponte dell accrajtanro piu rielce perfer ta,pche di- 
moftra puricd, &fisiione. Et quando !a il truoua in vna pietra bianea, 

& piombofjjC allai migliorc,perchc iaciimente dal /uo ia fio, o dalla iua 
terreftreitafs purga. E c co fi, quando Ia fi truoua fciolca, quali ira la pelle . 
della tecra,a modo di ciotroli, aneor dicono efler perfetta, Perbenche ‘ 
nouhabbia all occhio certa rifplendenza, che fuogliono hauer 1'altie, 
Dicono aneor che ie ne genera in vn terreno bigio fcurp , & che quan-) 
do e ni qucila , fc ne truoua grandisfima quantita,& di gri perfettione,) 

Si che molto e dentro nel monte,3t tanto ieraqueila mighore, quanto i 
la Icca lucente, di color ferrigno»o rofib.E T accio che meglio com 
prendiate li (eguali della minera dei predetto metallo, hauete a lupere» 
come ioiieme co Ic minere ieinpre, prima ch’elle fi truouino,oprefib,o 
iti/Ieme conuiengh’ effer margasfice di color giallo, fimili alforo , lequa<* 
li quato pm fonodi tai color tente,piu nioilrano,aduitione & calliditd, 

( cola contra alia natura detlor metallo Jperilche fecondo i gradi di tal 
colore fi puo quafigiudicar quanta ferala grailezza omagrezz di tal 
minera. Adonque qutlle,chc hanno i dar di lorcrtmon indicio, debbo* 
no accoitarii piu ai bianco che fiu posfibile. Si dler di minuta grana, & 
non in molta quantitaEtqueftacgeneralregola fopraatuttelc mar- 
gasfite,che quanto le Ion piu Arettc & minute, pnrdimoilrano le lor mi 
nere niigliori.Truouafi di quefta minera d’argento 'pello vnfilongra- 
dc di quantita,ma di vertii e tanto magro,che non porra la lpefa,che vi 
ii mette a cauarlo : perdie aneor chegliiiala quantita della materia , e 
in quaiehe lallo duro iimilcall albazanojdifficilisfinio da tagliare.AIcu- ; H 
na volta anco fi truoua in compagnia di rame , o piombo , che fimil- 1 
mente, fenon foprhmanzacol valorla fpefa, non/idebbe inquellomet 
ter fatiga a eftr.tdo: !; quali me talli, ben fpeifo , tu tti tre infieme , iii vna , 
ibla minera accompagnati fi ruruouano :per ilche, quando qudtoj 
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auicne» e dibifbgno dufare aduertimento d’arte. Et prcfupponcn- 
do chc feparare vogliate 1’argento, e di nccesfita agumentare il piem- 
bo.Et Ct non vi curafti di faluar nelt’argento,ne,il piombo.ma fblo il ra 
me»c dibifogno procederui con longhezza & gran forza di. fuochi, per 
finoa tato ehele materie piu debili ficonfurnino,matalco(apiuacca 
dc alie minere, che contengon ferro. Ne,al fine , di qaefte,ne,di quelle fi 
puo dare particolar norma.tna fecondo la qualiti& natura loro c di ne 
cesfitapigiiareil partito , & tanto piu quanto ben fpeffo fon tnefcolatc 
con qualebe terra arida, o con quanttta d'antimonio, o d’ar£enico,cbe 
fon materie tutte cuaporabili,& combuftibiIi,o molco dure daridurre. 
Pcrilche ben (pefib gli arcefici ifracchi , & vinci da efia , tome cofeinu- 
tilijle lafcianojdilclie molte volte dar (e ne potrebbclataufaallalorim 
peritia, perii Itraordinari iklonghi fuochi , che gli danno.Et c-bf cami* 
na drieto a quelie ordmammenre,fe nonle copggnano co cole, che nel 
le fufion ledifendino dal fuocoidiuentano inutili, e glinteruiene di que 
gli effecti , che di (opra vi hodetto.Perche doiie vi e copia diquclle fo- 
llatize aJuite,ouer rroppo acquee,che funa chiaman lolfo , & 1’altra, 
mercurio non anchor fi/lo , ouer arfenico , e neceflario che l uno bruci 
l’argenco,& 1‘altro fel porti,& cofidellamineranogli refta fe nonla ter 
reltreiramoke volte infufibile. Adonque e dibifogno,p faluare detti mi 
nere, adoperar 1’ingegno , e la pntienza , & li mezzi conuenienti, & pri- 
ma come per via comuneeuaporar fi debbono , o pur fenza euaporarle 
macinarle bcne,c dapoi macinate,ben lanarie, & al fine, fe non per gran 
fuochi, almeno per mezzo di gran bagnidi piombo ,purgarle.Etper 
fi»r,fe’l fi puo,tal efferto piufaci Imente, fi debbe prouar poi clfelle fono 
macinate, nella medefima niacina , o in altra,fe coi mercurio in malga- 
mar fi poflbno,llqual modo, (e fon di natura afeiutte, e ottimo.'& fo da 
molti elfer ftaco viato, e ifhan cauato gra profitto, e masfime de quella 
forte niinera , che v’ho auanci detto che li caua in Vigentina d Schio, 
ricca,&buona,& vidico,che leprmfiate, perchenon ogni forte di mi- 
ncra ilpiglia.E di quella, che v ho detto, hb in*Cfo giaeflerfene truouato 
tal pezzo , che ha tenuto d’argento il quarto , & qual , piu chel mezzo: 
era queftaquafi nella fuperficiedella terra fciolta,e truouauafi apiazze, 
<te alcuue volte, fecodo ch’io hb intefo,ne fu truouato fotto le radice dc 
gli arbori.fuelti allai , & della molto perfetca.Talchedi nefluna forte, di 
quate n'ho vedute m quel di Vinegia,comeinCarnia,ein piu altriluo- 
chi,dir non pofib dhauer vedurab tmglior, aneor che molte cane 
vi fieno , ben che le piu fon di rame con argeutorinfra le alcre,nel inon- 
ted ! Auanzodoue io ancora giainteruenni incompagniadi certi gen- 
tilhomini a farne lauorare vna piu tempo :&perche fopra di me fu 
dato tutto il carico, per occafion di andarne a vederdelfaltre, cofipaf- 
fai due volte nella Alemagna alta, per veder qlle che fouo in qticl pacfe 
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St per farmene piu (pereo, hora coti delegare, & hor con i! vederc,cerca 
nano d’i n tendere, 3c hor da chi fapeuo che n’era pratico,ral che ne prc- 
fi tanta di cognitione,ch’aprdro alia cola che haucuamo a praticar ch’c 
ra buona perchetcncua piu di trc oiueSc mezza dargento perogni 
cento di minera:& certo nliauerisfiino rratto buon frarto, fe Ia fortu- 
na in quei tempi non hauefle fulcitato vna guerra fra Masfitniliano Im- 
peratore 8c li Signori Vinitiani, qual fe , che quelli Itiochi dei Frioli,& 
della Carnia,non fi poteuano habitare, & colici conftrinfe ad abando- 
nare 1’imprefa nolh*a,8i a guaftare ogni ordine fatoui.*& perche piu tc- 
po duro ra! guerra, fi vcmie d fcgrcgar la compagnia noftra,doue io an- 
eor prefi altro camino, ma fempre coi penfiero hd feguitato in quefto: 
& occorrendomi dapoi aneor ritornar in Alemania alta, con diligenza 
piu che prima cercai di vederne,& fui d Sbozzo,a Plaiper>& in Ifpruch, 
ad Aila,& Arottimbcrgh,& dapoi fon flaro in Italia in piuluochi, &p 
cocluderede le miglior che ho vedute che’1 piu puro argento co 

tengano,fon quelle che Ii trouau in Vicentinain certe pietre bige,co- 
medifoprav’h6giadetto.E T ho R Aper generale aduertenza no vuo 
manear di dirui, che quando per forte vi mettefted canar minere &tro 
uallemargaslita & minera mefcolate inficme,vi leuiatedapartito,pet- 
che fig ni fica Ia minera efler propinqua alia fuperficie,& efler poca. £t 
hora di tal minera d’argeto non ve ne fomepoflb dir altro, laluo lequi 
non vi demoftrasfi il modo dei purgarla dalle fueterreftrcita,&ridurla 
al fiio metallo. Mapche ho difllgnatodirne largameteal fuo^pio loco 
delle fulloni, nic ne andro qui al p lente, lenzadir ne altro, paffando. 



DEL NASCIMENTO ET NATVRA DEL RAME, 
ET S V A MiNLRA. CAPIT OLO TERZO. 



G N l intelligente & pratico inuefWgatordi minere , di- 
ce,trouarfi quelbdel rame in diuerle region dei mondo» 
& fra ralrre»efl'erne Ia Italia ricchislima. Ben poche ci le- 
ne cani no, forfe per dilfctto d’una pnfillanime auaritia 
I taliana , qual ha potenza di farci pigri & csrdt alia rifolu* 

tione di quelli alti & bei penfieri , che far per ragionc ci 

donneno corrc r veloci , o forli anco per non efler auezzi d tentare fe 




-«OH ordinati guadagni,& fare incerte oue foloficurra certa di vtilitd li 
loro capi r al f di m ofi ri no . Potrebbe aneor tal cati fa procedet dal- 
le puoche posfibilita particolari, lequal per non eiTcr tali , che con- 
cedo che facilmente fi posfino tentare, per efler cofe grandi, & 
dubbie , raffrenando gli animi, & in luoco di caldezza fi vi fi in- 
troduce il timore dei danno» di non hauer d perdere infieme cot 
tempo , le fatiebe, & la fpefa , dateui, con perfuadere la difficol- 
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tidel tronare, & la im p o fsibili ca dei luucre>& conlebraccia, 8 c toiie 
de gli huomini penfard hauera cauare delmezzo delle durifsume olla 
de monti !e minere . Alche fbggionge ancora quel che temeno .deu- 




ri colo delbiafmo di quefti.Ma di quelli che maggior biarmo nieritano 
quefto e piu inutile errore di quello di quelli tali, chepertale rifpctro 
fenaftengano ,& mafsime,a principi & tuttele per Ione potenti &ric-. 
chejche fe gli porge occafione & commodo di poter, non (olo centare, 
madi feguire vn tanto vtile&lodabile efferto, quato fi tratta dei cauarc 
delle minere , & pervilra fola fi ftanno indietro , ouero per porgere gli 
orecchi a gli abbagli de gli ignoranti mordaci» o pur per lor propio vo 
lere,efler voglion prigioni delladetefiabil & brutta aiuriria»e dell error 
di coloro. Deh quanto anco maggior, che per aequi fiat ric< hczze,non 
temano le minacceuoli & profonditsime acqtiedelmareine men la fie- 
rezza.Sc gran conrrarieta de venti, non lc eotinne inquietudini dcll ani 
mo & dei corpo,non li euidenti pericoli della vita, non ancora linfop- 
portabili difagi,di caldo, & (reddo, di fame& fete,& di tante altrccofe» 
che al penficro, non ch alia vifta , ogniragioneuol & tbrtifsimo animo 
fpanenrofo fardourtbber oltre alia continua anfieta dd timore, chc 
s’ha di non e fler preda delle veloci velc de pirati,infidcli»o daltri limiti. 
Per i! che ben rpeflo atiiene. che,fe vogliono fcampar la vita, o faluarfi m 
liberta, gli bifogna gittarfial rutto lielle braecia dcll horribili ondedel 
monftruofo mare (afTai (peflb piu crudeli che for fi (lari non farebbono 
Ii loro auidi cacciat ori,; &inqtie!le, non eonaltrafictma, che conia 
fede dunagroflezzadi duadita di legno . & ben fpefibdi manco , anzi 
di quellad’im duodo,ouerd’nna poca dfiropeciata floppa : aliquali.fe 
auicu che alcunedi quefte cofe gli manchi, deHalortemeritaconpen** 
tirfi al tardi, pagano il frodoqarofondsndofi invn ponto, fenza fperan- 
za di fcampojcon la vita, & con larobba infieme nella gran gola&pro 
fonditadi tanto impio mcdtro.Er fe pur queiie cofenon perfeguono, 
ftanno qticfli tali fempre nel camino della inquietudine, non riguardan 
do qnalitddi tempi,ne Uagioni, nepiuilgiornoche la notte, ne piali 
venti prolperi che i contrarii, ecnliqnali il verno,o!tre alie granfrigi- 
dita che (cgli porgeno, Hanno con clsi in continua battag!ia,cpel con 
trario, la ftace,"per mancargline, fi troucno fottola reuerberatione di 
raggifolari nejle calme quali pcrutnuti &; gli eccefsiui caldi fi ftruggo 
no' ; & tuete lc fopradette co/e»& molte altre,«ncor che Io vcggh no,8c 
nitro il gioino !eprouino,gli huc mi ni iondi nodotiratidallauaritia» 
che 116 saftegououio cofiderado, harxoth aldificgnato loco nauigan 
do arriuino,conit fitronanc in regioni incognite, foicflicri,& fra gete 
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affiii piu ferina ehe humana, & one non e 1’idioma loro, & al tutto diffe- 
rti collumi & di natura, &di quelle confuetudiui policiclie, e ragione- 
uo!i,chefiiiio nodrici n die parti noftrc. E per qllo>veduto come qua la 
fciano tace ricchezze & fingolar gratie,come pdute,& in abbandono,& 
come fe te no fodero tate che fodero alii appetiti lor baftanti,o p.ir difii 
citi ano poter almmeci hauere/enocon ii modi e peri coii fopradctti, 
mi e parfo,p sfogarmi alquato cotra di que tali.far quetta tratgrefsione 
co dirui qco v'hodetco,3t tmtsime.pcheaqftifeglipuo quafi dire, che 
li rhetori, che dico, g! i fiendalla forte quafi accomolati nellecafleloro.c 
pero no Ii poflb fe no bialimre.p veder chei pelicri ch’cgli hano alie ric 
chezze lontane, hinno mefla la inira che no pigliano cagione di girar li 
occhi alie jppinqtiejcome fe le moito forediere rendertero miglior tapo 
re chele patritie,o quelle che fenza tali tudori o pericoli di vita sacqtii 
ftaflero.Etokrea quefti, ancora fono alcuni chc par.chep prudezaftig 
ghino gl’incouenieti & pericoli fopradctti dei nauigare , & comettono 
aflai maggior errore, perchecafcano in differti vi tu pero fi, dandoficon 
ogni follecitudine alii furti, & alie frodi.it ad ogni forte di viulenza,& a 
ogni atto pefsimo Sideteftabil errore,co no feniar ne legge,ne fede,8i 
co no conofcer p(one,ne tepo,o rifpetcar loco, (olo per veder dempire 
le profonde,anzilesfondate&in(atiabilcade delfauaritia, d’argeto & 
d'oro.O quaci fon qili,che fi fon fatti le ri cchezze Dio, e p qlto non nan 
no rifpetroneal vero Iddio,neallihuomini,con vfurparmfinoli cofan- 
guinci,e co tpogliar li hotpedali & lochi pii,8t de tepii furar le cofe loro 
facre,e eofi anco le cote publiche dclla lor pa tria, fe potiono, & anco co 
notco trouarfi di quefti tali, che non folo mancano a gli altri, m;i a loro 
medcfimhnon tol de velli menti o altre coinodita.ma dcl necdTario,& 
lorcouenience vitto,tioiiconotcedoc6faenza 1 o pieta,iieq;.ia! fiail ra 
gioneuole.ne piu illicito che 1’illicico > con ilchefpcflb non fi curano di 
imbrattare la generofica & chiarezza della lor (tirpe.co ineteerfi alie vol 
te a far efercitio,ch’ogni vil huomo non (ol coi oprare.ma coi pentiero 
abhorrireil douertbbe.Ma quanto diremo chc tia grande il numero di 
quelH che fi chiam ano mercati, che p acq.ftarli,dauo lc facolta acquitta- 
te a pfone che no l’haimo mai vedute,ne lanno,(c non p voce,o p lettere 
chi fifieno,che come prima que tali le hannoin poted.i,o fele giocano 
O in crapole & lutTurie le fpendono,perilche ogni contraria cota chc gli 
auiene glie coueniere gaftigo.dapoi che cometccno tanti error idafeian 
do quetla via naturale giuliifsima & bu ona dei cauare dclla cerr3 , qucl 
piu fructo che fi puo crouar,dapoi che tato liberalmete la natura p fer- 
uitio noftro cel produce, ne petanoli ciechi egrofsi ignorati quato vec 
tuoli & lodabili fieno tali effetti. Et comep mczzo di cauar tal minera 
gli potrebbe aucnire,chc in vn tol giorno.anzi in vna fol hora, no co pe 
ricolo o fudor fno^ppri o,ma co qUo de fuoi merceiuri.faua tati diligi 
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& faftidiofi oltraggijO altri camini, che diuenir potrcbbero ricchilsimi, 
&hauerd’oro3id’argcto maggiorfic piuabodaza, che non rende la vi 
tuperabil vfLira,o il pericolo,o nauigare, o qnal fivogliadegH altri po- 
co ragioneuo!i,& pni ciofi effeta. Perii che dico, & coctudo, che qfti do- 
ni di cofi eccefsiue gratie chel cici cocede,lafciar a pofteri de futuri feco 
li,no meritano,& manca a fe medefimo,8! macaalla patria.alle fuincie 
oue nari fono,thi lo fa,p li vrili & comodita che ne coleguircbbono. E 
mancano ancora alia natura, pthe le cofe che iono da Ici J pdotte»& che 
no fon da que tali altrimeti iliinate,re in qucl loco nulPaltra cola inuti- 
le o vtil generata hauefle.fi potrebbe 3 ncordire, chc mancano a tutti ti 
vincti, fi prefenti come futuri»p no giouare,come fiamo obligati, ali' vni 
uerfal generatione. Di quanto farebbeda imputarlii&darglinegrauifsi 
me reprefionijcome merirarcbbono feli agricoltori,quado fon i frutti 
dclla terra nella lor maturica,i cabio di raccoglierli, li lafciaflero ,p le ca 
pagne marcir,&pcier,come fan quefti tali ; e certo fi vedc,&vedrebbon 
anco quefti, fe voldfero,il grade error che c6metteno,mafciine eflendo 
delle ricchezze tanto auidi, come fono, che grande error fanno , a non 
met tere ognilor cura nel canar minere, ne quali ogni fpefa,che vi fi met 
te fpochcVolte e J che a molti doppio nogli redaoo,(enzapericolo de 
naufragi,& di rati altri dani, che in queftoanfiolo camino dei cercarric 
chezze fi trotiano. Et oltre alie cofe dette.epofsibil che non vegghino, 
che le raccolte di qiteftc no fon vna volta l’anno,comeli altri frutti che 
rede la fatigofa agrieo!tura,ma fon cotinue in ogni ftagiotie,ogni mefe 
anzi ogni giorno,& d ogni hora, & di piu anco, fpeffc volte in che quati 
ta le voglion hauer ie potiono, (e l’ingegno,& la patienza di poter conti 
nuare e taro, chea que tulidiala via di poter arriuaredoue lacofacflen 
tialmente & con effetto (itroua.Malalciado hora taldigrefsione, anco 
che mi fi rappreftntidi poter dire alfai piu, voglio ritornare alfordine 
delcamin noftro, delquale, non fenza gran ragione, inero diuiato. Et 
hora cofi vi dico, che lamineradel rame comcfaltre figeneranelle 
pietre de monti d’vna loftanza elementale terrea, co pocaacquofita,co 
ypportio dellaltre qlita delle neceflarie foftaze, nutrite dalliflueza di ve 
nere,co qlle qlita fpdottiue & genera tiue,che la natura gli cocede,e per 
qfto no fon di tata purita ne fi forti! i far no fi poifono , neco taco bona 
miftio & decottione,come qlle d el foro, o dei 1’argento, &il rame nella 
lua particolar natura e giudicato da filofofi e fler caldo & (ecco,& in la 
fua generatione la fiia loftaza e alquato adufta & incefiua, dallaqual na 
fce la t oflezza dcl fuo colore, & per non effer ancora Salere foftanzc,per 
laloro impuri ta, cofi ben infieine congionce,lo famio efler imperfetto, 
E per qudlo i (pecolatori odoranri, quando e da per le, i! chiamano me 
talio infermo,fogliok>,& terreftre,& per tali diHFetti, ignobile, & mat 
fime»perche lauo randolo, fi cynucrtein Icoria, & nel fuoco facilmente 
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fi caldna,8: rifolue.Ftladuttibitira fin, contraria alia natura dellecofe 
troppoterreftri, vogliano che t \ ' eda dallamolraontuofita minerale» 
leqtuli cole di fpectilatione ponedo da parte., i dico,the Ia minera fi di 
moitra cli varii colori , & cofi anco fig ner.i in varie nature di pietre,8c 
concfia /peflb vi produce la natura a rgeco,& .ficuiu volta piouibo.Ma 
il ^gno che dimoltra nelte fuc famofita e»ch*e minera a! veder no pura, 
perche quando la non e pura,le fa az irre & g!alle>& li luochi in ch? tal 
minera fi genera, fi cognoiceno fpeflo paria rottura dei fuo faflmimpe- 
ro che,dali’oro in fuori>o *e qu : ll i fi genera» lo trica tk trage piu che at 
CLm’altradcg!i alcrimetallirilfi nile fa anco quelladelfargento vitio, & 
credo chediqaefto ne fia cau fa lafua ad ufta follantia»chec61afuamol- 
ta caliciita infieme, fuero i lahmnidicadelle parti dellepietre congiotc» 
qua! per efltr focofa,cucciata dalla humiditi& frigidica dellacque infe 
riori,p fuggir le nature contrarie cerca di tirarfi ail’alto,& quafi a forza 
come va,cntra a turto,come p dentro alie pietre»e cofi le va ficcando Sc 
ropendo,come ho dettorlequali cofe,quado le fi veggano,f;inno imni- 
fefto inditioidi non folo hauer in feta! monte raincra.tna efierui mine- 
ra di rame, Sidiefieruene copia, ma per fempre non puo nelocchio coi 
inditio nrllecofe interiori penetrare, e dibifogno venire alia cognitio 
vera dei faggio.H pero fi debbecauaralquato di quella minera, che alio 
fcopto vi li dimofira,& con diligenza vna& piu volte faggiarla,! aquale 
fe Tara di color pauonazzo in (affo bigio,con quakhe venecta di verde, 
ouer tentura giaiia»(e nc debbe fperur gra^pfiteo pche da inditio defler 
di aflai quancira. Ancora fe ne truonanoalcun’altre dei medefimo colo 
re,ma no tanto fcure che patono negre»come te dette.fon buone & fon 
facili a ridurle.*8i in fomma di tutte le altre, q’la che fi trnoua fra 1 alba* 
zanoalqtiato verdigino,di color pauonazzo, e la piu pura & la meglio- 
re Et anertire,che fe fra il detto faflb.o fra Valtre forti la trouarete di co 
lor mortigino , fara la minera di poca foftanza. Et accio che habbiate 
piu certezza doue tal minera fia ( oltre a piu altri fegnali che v ho mo- 
firaroj non voglio tnacare aneor di dirui, che poniate cura,per meglio 
trouatla^Ui fiisi fcopertidel monte, infra liquati vi li moflraranno cer 
ti luftri , come di talcho .• & anco alte aeque ched’e!si monti nafeono, 
quali (oltre alfhauere inloro vn certo verdigino) rendono al gufto an 
co v n ftpor metallico , Sc alii tempi deU’eftate hanno propricta d’efler 
fredifsime,& nel verno tiepidc,& fpeffo oue le (i pofano fanno vn letto 
con cerca putrefactio verde,groflj,&vifcofa, per liquati fegni li pratici 
pigliano, no folo fperanza,m ujuafi certezza d’hauer a trouar in quelli 
luochi minera di rame, laquaUrouata»& con ilmodoantedettocaua- 
ta,& dapoi preparata come viufegnaro,& fufaffen’hauercte gran quan 
titajhaurete la fodisfattionein tutto dei defiderio voftro,perche (cafo 
che aneor che ia non fofledi raoltt j?fctcione)la quatit i gh fopplifce la 
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nitur.1 proiiid i & bencgn i abbondantemete ce ne prodtice,Sf porge, & 
acioche ne acto nodi. inio neite noftre occafioni, ce l’ha fatto flefsibile» 
e difpolto alia faiijne, e cofi anco fatroci i! comodo da fame infinite co 
p oficioni per lauoti : & Ii alcbimici foffiflicanti fon quafi femprela bafa 
dogni lor opera, anzi il corpo delta loro anothomia, come ii mercurio 
alii filofofi alcbimici.- e il rame (per tutti Ii paefi metallo molto noto) Ia 
(i (i ri fi con gran faeitica.tingefi in color giallo con gi a! Limma, o ttnia.e 
(bs fpeiTo di c dor cale) clie cotra dTa qiufi lor calcinaci co pol ner.- di 
folfo.o coti (ale alcerafi, & fafsi di roffo bianco, con mdcoiarlo coi ita- 
gnoA' anco coi l'arfenico,& con ogni altra forre di /enem checon efsi 
il tbndi are. Sono aleuni cbe diconoicbe con 1’ordine di certa loro arte» 
per via di cementi, & altri materiali» ne traggono alquaiuo d'oro chel 
fi ( vero che non concenga, credo che fia poco, per 116 cognofcer i ne flo 
mi ftion tale ch fi conformi aU’oro,pnr fel funno,e tanto piu da itinu- 
re fru Ie betite opere di Dio & della natura. 

DELLA MIN ERA DEL PIOMBO Et D E SV A GE- 
NERATIONE. CAP 1 TOLO QJARTO. 

E G V I R O' hora di dirui in queflo capitolo delpiom- 
v>,nelqual fper foprabondaremolta acquofiti,e per ha- 
iere anco 1’altre foltanze a tale effetto concorrenti » male 
iiifiioni fatte,e in effo grande impurica,perb e chiamato 
metallo imperfecto, $£ lebrofa,& pocofiflo ( t ome appa- 
rentemete dimoflra per la facil fua liquabilita, & per con 
uertirfi facil mente buona parte in fcoria qtnfi tcrreftre,olrrcalla tentu 
ra, ch’e nellc cole con quel fi freganoj nondimeno>confideruti li fuoief 
fetei, giudicaremo effer metallo chegli lubbiamod hauere gradifsimo 
obligo , dapoi che ia natura d ha creati , e dato ne gli animi tanta lece 
& defiderio di pofledere gran quanti ci d oro & d’argeto,& cofi Ic gein 
me preciofe lequali tofe >(e non huuefsino il piombo»o nr inolecogno 
fcenamo,o ci affidigariamo in vano perhauerle,perche icnza'1 fuo mez 
zo,mai hariamo fkpuco cau irdet rame rargento,& foro, ne alie gemme 
Jeuar quel velame terreftre & fafl’ofo,che Ia lor belci&chiarezzaofcura 
& cuopre.-neal fine nonlehauertano Ia pure ridurpiane nefarie quadre 
ne anco dargli ia perfectione della lor rifplendenza.Et per concludere* 
fela natura, liberalifsimadelte fueeccellenze nonci hauefle creato, & da 
to quefto,come ha fatto, potrefsimo forii dire , che farefsitno prini di 
tutce qudle cole che noi,per la lor bel!ezza,o per Ia lor molta ciifficutca 
dbauere,o forfi per qualchelor eccel lente virru, preciofe tanto ftimia- 
mo. E pero, come cofavtileal pari prezzo di quellecofe, che tanto lti- 
miam), hauerildouereino, dapoi che lui e ( come v’ho dettoj lacaufa 
& mezzo di far che le gioie & tutti li metalli piu perfecti pofledianio» 
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& cola (Icurta & fauor d eflo fino neU’interioradelli duri/simi moti pi- 
gliano animo dandarli a trouare in regioni & lochi afprifsiini &falua- 
ticlii,& di queftojcofl come la natura di tutti gli altri effecti (empre cer 
ca d^iccommodar gli huomini,n'ha abondantemente gencrato,talche 
ion pochi li lochi minerali in die defla minera,o prefio defit no li tro 
iiijquafi come fe ci offerifce naripaiuto de noftri bifogni,cociofiachc 
le foltaze dellemmere,che cotegano oro>oargeto,mai seza e ffo fe eflra 
rebbono,pche fon cofe che fon alii occhi noftri inc6pc6fibili,& che (co 
me fi vede) altrimenti non ftano in efle vniti, chel fpirto ftia neili corpi 
de vineti (comeapparin varie miftion di metalli funfaltro cotinenti) 
cioe,rargento,roro,i] ramefilpiotr.bo ,e forfi il ferro. E delle minere 
fpdfo fuflv tutu forfi quattroinfiememe(colatevifirrouano,neperaI- 
tro mezzn quefta,voIendoii tutti coleruare,e cialcuna da per fe,(eparar 
no fi poffano,chep qftodelpiobo:& apprefloa quefti tato vrili effetti, 
aneor no macanople fue vcrtudimoltaltre comoditaal feruitio degli 
huomimaccomodarci,pche anco li medici imolte egritndini fene fer- 
uono.Et in particolare gradifsitno obligo glihcnno d’hauertedonne, 
dapoi che co farte fi difponea certa biachczza,qual ha forza (mafehe- 
randole) di coprir tutta 1’apparente & natura! negrczaa loro , & per tal 
modo far cheinganino la femplicc viftade gli huomini co moftrarfigli 
di negre biancbc,&di brutifsime>fenon belle, almanco meti brutte.MA 
lafciando di nararhortutrele fue parti colar vcrtii, per noefler rroppo 
logo, vi dico.rornado al camin noftro,che laminera, che produce & ge 
nera tal merallo,fi croua in diuerfipaefi& in diuerfi falsi & terreni, & al 
cuna fe ne trouac ha mefcolameto d’argeto& alrra dargeto con oro. 
Trouufi ccmmmiemetc tal minera in vn laflo fpongiofo,chiamato co 
lombino,e di color bianco fimile al teuertino,co aleune poteggiature 
negre infra eflo, che al cauaree moltoduro.Troualene anco in certa al 
tra fpecie di faflb di color roflo, quafi fimile a qllo della ferrugine che 
fia ftata in aequa, & anco fc nc troua in certi terreni, di colore cenerigni 
coinein Andalnfia,Aggioaga.*lamigliorminerainfratutte , come per 
efperiezafi troua, e quellachenafce nel (aflobiaco fopradetto,mafsiine 
figliedi grana minuta & chiara,o in certo terreno che coi lanario quafi 
fi purifica. Di quefto metallo ogni minera, in qualunche loco la fia, facil 
mente fi catia, & cauata ancora dalle terreftrita fuperflue , facilmentefi 
purga, f osi) ks t con poca arce di foco da per fe fola, & aneor fpeflb 
incopagniadaltre mincre,perrerparmiar fadiga & fpefa, onero per di- 
fporre faltre che foffer dure a piu facil fiifione>o purp defcderledall in 
cendio gradedel foco chc non lafci brufeiar far gero dal arfemco,o clic 
con fenolporti via,fafst p quefto,quado e puro,p foEidcrlo,vn tornello 
quadro, apto di fopra,grade Se alto fecodo il voler dell’operante,di for 
ma fimile a qllo che fi ifa p tondere a vento d’aerc>& alme quando occor 
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reflehauer dellaminera buonaquatita, farci vnquadroditre 0 quattro 
bnccia.&appreflbal pian della terra atre qrti dibraccio, opocopiu» 
in loco di grata di ferro fares canti archetti murati quati ne conteneffe 
ii vano,facedo!iapprefTo duedicahma!laltro,&infonio farei datre 
faccie come vna teft,t detro d’tm capiftello, che faceffero plalor depen 
deza catule, e 1’altrafaccia & lanterior lafcierei apra p ferrata dei veto 
& p rufcica dei piobn, mencre che fondendo cafca lafciarei apta»3c cofi 
p laforma,cheqnel fondo fiinile a vn canale corrcivdo.il pioboarriuat 
polia a vn ricettacolo gradc,fatto di dietro, o pur da camo della buca, 
che v’ho dee to,(i lafciap il vento, e p il canar delle bragie.che calcano.o 
della terra della minera, & cofi diqftopiobo purgato, che vanel ncetta 
colo lafciadolo t efio in altra forma freudare,fene fa pani gradi di qila 
quatira di pefo che volete. E quelta e la viacoe cheficoftmnaaeftraher 
di tal minera il piabo, plaql anco eftraher fi potrebbe,ie no folfero mol 
to agrc almodo delfaltre minere. Et accior he ineglio comprediatela 
forma c’hauer vuole il forncllo, ve l’ho qui ineglio c’ho fapnto in diffe- 
gtiardemoftratomelqlefqn volete operarii) fopra delli archetti fi met 
te vn fiioldi legne, & poifi fpiana di carbone, & fopra vi fi merce vn fuol 
di minera . & cofi dapoi vn fuofo di legne & carbone & minera, & cofi 
empiendo fin da capo il forno,vi attaccarete il focodafciandolo da fe a 
poco a poco operare, la minera che dencro vi fi mcete vuol effer in pez- 
zetti,ouer ben pefta e be [auata,fcc6do che volete, o che couofcete che 
fhabbia dibifogno,& lafciandolo p tal via ben fcolure,& vfeirne bene il 
piobojtimarra la terra tutta arnda fopra li archetti, ouer infra li carbo 
ni greeneri cafcata, inutile & trifta.fegia 11011 contenefie altro metallo. 
Et in qfto modo fe ne puo concimiamece fondere,aggioiigendo,fecon 
do che vanno li ftrati calando, nuotia minera con legne e carbo ne, 3c ca 
fo che la minera haueffe natura di faft'o,o tenelle altre nature di minere, 
di forte che per lafua durezzacotal modo non pienamenteferuifle,pi* 
gliaretela minera ben pefta, & ben lanata, & furere vn ricettacolo amo 
cio d‘nn ceneracciodi terra d’argilla,cenere & cinigi, grande a voftro bc 
ncplacito e in quefto be ferrato & pefto,& in vltimo ricotto e fatto bc 
caldo, co carbon ben accefo,vi metterete detro vna quati ta di piombo 
purgato, & dapoi co legne & carboni, & co il vento di vn buon paro di 
mantici il farece benifsimo fondere,8c appreffo fopra le legne & carbo- 
ni che vi meccefte,quado il vedereteben caldo, andarctemettcndo dei 
la minera.accioche a poco a poco calda vadi cadendo nel mezzo dei ba 
gno,& fondaff,A!chedarete da canto alquantod'efito,acciochefecoti 
do che 1 piombo fi va fondendo , polfa vfeire ftiori , & voi con vn fer» 
ro fempre tenete il bagnonetto della loppa. Et cafo che quefto mo- 
tio » per la miftion forte della minera, o per l aduftione della pietra 
non viferuiffe» & bifoguafsi ad ope rara i il fuoco piu g^gliatdo > paf- 
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faretela alia manica con quel modo ches'adopra a glialtri metalli Ran- 
cor chc fe venite per necefsita a queftoj) Ia nonfaramincrapuradi pio 
bo,ma lara materia con qualche odordi ferro»faluatica,&afpra.Et per 
die lord ine di tal fufione e pofsibile clie non fappiate, & dcfideriate di 
lapere,dicoui chel trouarcte notato nella prefcnte opera» nel procello 
dei libro: & anco ('perche v’hodctto,dVogni minera di piombo e cola 
ottima fonderla con queliaddlargento) vidico,chein quefla faluati- 
ca ira tutte,e piu vero, pero cheafpetra il foco vnpoco pitt.e s‘impafta 
con ra!tra,& 1’una per faltra fi fondeno ;i vn tempo,& meglio fi confer 
nano dal foco 1’argcnto :& che quefte tal minere cofi ope r i no, ci fon lc 
ragioni apparenti, oltre aireflerfcne veduto ifpcrieza,& vederfeneogni 
g i orno, per h.auere infra tfsi metalli, &pietra fatrola natura certa col- 
leganz.a dvmoneamicheuole, per ilcheficongiongono !a luimiditd 
dd piombo aUariditadello argento, & il cahdoal frigido, & cofi fi coti 
tempera n o»& quellache e dura fi faconuenientemente molle, Sclique- 
fattibilej& con preftezzaefciedcl tormento dei foco, piu che da per fe 
facto non harebbe,perilche fi viene a feruaififargemo il qual piombo» 
e metallo che con tntti li metalli filega,ma con ndluno fi vnifte.che fe- 
parar nonfipofTajeececco che cof fiagno : per ilche gli ingenioli artifti 
v’hanno fopra rrouato , non folo la diffefadello argento ndla fufione» 
mail mododcl cauarlo de gli altri metalli >&efpurg,)rlo daogni altra 
fiia compagnia.Er gli alchimiti ancora aflai fi (erueno di lui nelle opere 
loro , hor calcinandolo per fe folo , & anco accompagnato coi iiagno 
( per forza pero d i fnochi di reuerbero ) benche ancora con fol fo, con 
sal commune, o con arsenico fi calcina. M a b e i. l o , & molto con- 
fiderabile cftettr, mi par che porga la sua talcinatio» tacta per reuerbe- 
roida non la doner paflar in fileniio, perche fi troua con effetto che ere 
fcondi pesopiu chc non era i! corpo dei metallo prima che fuffe calci- 
nato orto per ccn:o,o forfidieci. Che confiderando, qual fia la natura 
dei foco (ilqualc ogni cosa con diminutionedi softanze consmna)e co 
sa mirabile ondeproceda, chehauendo pertal ragione amancarela 
quantita dei peso,fi troua che crescic (che eflendo flato nel foco longa 
mente, com'e ragioneuole, pereflerfitnolte parti di qudlo cosumate,) 
douefle accader i! contrario : forfi che anco quella dcl foco demem 
tale (peraddiir le ragioni a tal effetto fi responde , che ogni grauc ten- 
deal centro , & ogni corpo quanto e piu denso , piu e nella sua specie 
grane ) E di quefla tal compofition di piombo,eflendo leuato dal foco 
come metallo mal niiflo,quelle parti acquee & aeree, e rinchiuso ogni 
sua porofita naturale, nellaqualesolcuaentrareraere, quale per sua na 
tura et poteza !o teneua in certa leggierezza sosptso nella sua regione 
ch’eflendo cofi condotto,rccasta tutto come cos3 abbadonata et mor 
ta in se medefiijja, & cofi viene a reflare piu nella s.i a podero lita, c t me 
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anco II fimigliante fidimoftraauemread vn corpo di vno animale mor 
ro,qtial con effetto piuafiaipefa <.hevino,perchc(comefi vede)effeudo 
rifolutigli fpirrithe foftengono la vita, quali nonfipuo comprendere» 
che alrro lieno che foftanze co qu alita d’aere,refta il corpo fenza aiuto, 
cheverfo il ciel alzadoilailegeriua, & a qlla parte dell*eleinetopju gra- 
ne gli accrefcielaforza naturale, & lo tira verfoil centro>& cofi per tal 
ragion fi folue il dubio lopradettoui. 

DELLO STAGNO, ET SVA MINERA. 
CAPiTOLO QUINTO. 

H I folo con 1’afpetto dc gli occhi pigliafle cau(a di con- 
fiderare Io ftagno,& fua bianche^za, di certo argento pu 
risfimo credcrebbe ch'el folle, ouer cola, che moltoalla 
fua natura s’accofta: tanto piu, quanto maneggiando fof- 
letrouato effer metallo di pmdurezza th’el piombo,con 
dqualefipuo dire che habbi maggior, & piu propinqua 
fonuglian^a.Ma chi con la vera ifperienza lo ricerca,cognolcc,che me» 
no dilui nefliin de gli ultri metalli e, che fe gli confaccia,attefo chefar- 
gentofi mefcoli con ogni metallo, & cofi Poro,& fi vnifconoiufieme Tu 
no con Pakro,& cofi gli akriancora,&dal color in fuori,poco altera*. 
no le lor nature . Ma quefto oue ii troua, non altrimenti che vn veleno 
pollente gli auelena,& corrompe.Et quefto non folo fi fa con gran qua 
titadi lui,ma con ogni picciolaianzi baftaali\irgeto &Poro,rodorfo- 
lo,oue egi i fia itato fiifo,& cofi anco al ferro, & al rame, facendoli fran- 
gibiii:& cofi quanto con maggior quanti t a, in quald'esfifi truoua, tan- 
to niaggiormece fa gli effecti luoi . Quefti fpecolatori delle caufe natu- 
rali dicono, tal cofa procedcr dalla fua mokaacquofitd fottilee mal cot 
ta,di’e quafi fimile a quclladcilargento vino, con laqual ( mediante la 
iua /bttiii ta,che con esfi fi congiouge) fi infonde in quella materia on* 
tuofa,& vifcofa,che-fa i metalli flesfi bili, & li fnerua, & corrompe di tal 
for te, che quafi li couerte in vifaltra natura,dalpiomboin fuorinlqual, 
ancora che l’alteri,non fi vede che in lui operi tanto, per hauer con eflo 
quafi vna confimile & proportio nata couenienza di naturatperilche dal 
lialchiinici e chiamato piombo biancoi&^come fapete,e metallo mol 
to noto ) perchs molto fi ne ferue in far lauori l‘ufo humano. Perchc 
oue fi generi , fc ne trtioua afiai , &anco pcrche facilmente fi lauora, 
fondendofi ad o gni fuoco , con poca fatica . Quefto puro , & an- 
co tnefcolato con piombo , reggcfi benisfimo al martello , tal che(vo- 
len do ) fi ftende piu fottile che carca,fasfi deflo communemete di git- 
to vafi da mangiare dentro , o da conferuarui cofe liquide :& bcnchc 
babbi m fe alquanto dbdorc metallicojpur non gli lafcia tanto , che in 
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alcuna co(acheinquellofipongamefcolato,fentir fipofia, ttcperPo- 
dorare,neper il guftare:cogno(cesfi quefto tanto effer piu puro , quan- 
to piu moftrala faa bianchezza,© che rotto,e comel acciarro, perden 
tro moftragrauofb.ouer piegandolo, in qualche parte fotcille, o coi 
dente ftringendolo, fi fente vn nacural fuo rtridore, come fa 1’acqua dal 
treddo gelata.L a miner a fiu, aneor ch‘io non lavedeffcmat, per- 
che in podii luochi par die fe ne generi, pnr fecondo che daalcu- 
nipraticih6fentito,ilpiu, Scilmiglior che nelleprouincie d’Europa 
fi truoni , e quel che fi cana in Inghilterra > & anco ho fentito dire tro- 
uarfene in certi luochi della Fiandra,St in Boemia,& nel ducato di Ba- 
uiera, inache per laftranezza de nomi, e luochi , aponto non vi fo re- 
citare: Ma quefto poco importa. A voi baftafaper, che la minera fuafi 
genera con 1'ordinedeH’altre in monti afprisfimi , in certa pietra bian- 
ca.Etancor dicono, inalcune altre pietre ai quanto pendenti in gial- 
Io,& in alcuna al tradi color bigia fcuro , & dicono anco, trouarfene iu 
vnaltra pietra tutta fpongiofa ,e quafi fimile a quelladi che fi genera il 
pi6bo,mainfaffo piutenerOjC tutto piedhene roffe e bigie:nos‘iftrac 
della terrcftrcita della fiia minera altrimenti/ecodo che intendo che fi 
facia ilpiombo, cioe a forno aperto, Et come difopra v’ho detto, que- 
fto e vn metallo di natura checorrompe gti altri metalli, quando coef 
ft fe incorpora.Talchechi vna parte folanemette fra.i oo.di rame, "li 
ferro, o d’argeto,o d’oro,limuouedel fuo colore, & altera lalortratta- 
bildolcezza.Ete vero anco quel, che dicono alcuiii, che non hafuo- 
no per fe,nia con 1’indurire gli altri metalli, gli fa fonorbanzi non altri- 
menti che fe vi metteffe lo fpirto, & viuificafle le foftanze,ficendofi per 
talmcftolamentodidue corpiflesfibili alia creatio n d’uu terzo,che no 
e ne l’un,nel’altro,aiizi e al tutto vario & fragibili, & duro piu affui che 
prima non era ciafcunod’esfi.llcheforfiauienc,perche le parti dcllo 
ftagno rompeno, & feruano le parti dei rame,& con quella,per la diucr 
fita Jella natura de preditti metalli , non , ben fi vnifeono le parti dello 
ftagno comc prima erano fra loro vnite,& fimilmente quelladel rame, 
fralormoltiplicato rhumido,c6rhumido il fecco al freddo degli altri, 
la bianchezza che ne metalli mtroduee lo itagno : c perche,come , cofa 
acqueao fo erile in quefto effetto fi dilata, &vincedo,fpcgnela roifczza, . 
che hail raine,o quclla giallezza, che ha foro di ro(fo,o giallo,facedolo 
bianchisfimojdi forte tale chedemoftraaflai piu bianchezza che non e 
quella die moftraua prima Io ftagno propio -laquale, ancora che Ia 
demoftri,ame non pare pero che la fiaana per hauer prefb funo & Val* 
tro, per tal meftolamento o durezza , credo che la dimoftri maggiore, 
per hauer maggior Iucidita,&rifplendenza, quale fi taufadulla polii* 
tenza maggiore , che riceue la maggior durezza Et la durezza che pi- 
glia ii terzo corpo nafcie ,perche gli diftempera , & ii rompe la qu alita 
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oleagina & vifcofa,che fa il nemo alii meta!li,&gli fa vbedienti & tratta 
bili all’opre degli artefici , & qucfie fon le ragioni che(fecondo il parer 
mio)dar i tali tfFetti fipoflono. 

DELLA MINERA DEL FERRO ET SVA 
NATVRA. CAPIT OLO SEX.TO, 

NT moke regioni dei modo Ia natura della minera dei fer 
ro abondatisfima jpduce e masfime neH’Italia,oue non fo 
lo ne e gran copia , ma anco di diuerfe & varie forti:& in 
queftc noftre bande di Tofcana,e cofaaflfai nota(per cfler 
fituata aflai propinqua alfifola deir£lba,dellaqual n’e tan 
to abodate & ricca,che n’auaza ogni altro luocofi chetal 
minera fi truoui»di forte, tale che no folo le parti di tofcana co i luochi 
conuicini con lafuagraquantitd condifce, macopiofamenteprouede 
d piu che Ii due terzi dellTtalia alia Scici)ia,& alia Corfica,& forfe a qual 
che loco aneor di fuori:& oltre dquefto,e minera c’ha in letata di per- 
fectione, che certo e caufa potisfima che no fi da cura di canar neUTca- 
!ia in inoki luochi di terra ferma , nelliquali p i lor fegnali >& p'i faggi 
facti, fimil minera chiaramete, e che chi cauaflc, ne miouerebbe quati* 
ta grade.Ma vededofi la bonta di quefta,S: la facilitadi poternebauere 
oltrc aila ficurcd certa della fp£fa,che tato fe nefaquato fi penfa haucre 
della cofa defiderata, fi lafcia il cercar cauar dellaltra.No vogho lafcia- 
re , fra 1’altre fue Iodi , di non vi referir di queita minera dell’Elba vna 
cofa marauigliofa, laqual e, che per la quantitd che in tanti fecolife ne 
cauata, & corinuamete fenecaua, nonfoloquellim6ti,madiduelfo 
le come quclla,fpianati efleredourebbono, & nodimeno piuhoggian 
chor fe ne caua, & miglior che mai fi cauafle.Talche e openione di mol 
ii,che tra certo tempo in quel terreno che gia fi caud,di nuouo vi fi re- 
generi, chi vera mente fe foife vero farebbe gran cofa, & vi fi moArareb* 
be vna gran difpofition di natura , o vn gran poter de cieli , & non per 
dirui, e qfta minera di tal natura che p iftraerne i! ferro, e ridurlo a pu- 
rird,no e foggettaalla potenzadi violenti fiiochi,o de moldingegnijO 
ftrafordinarie fitiche come l’altre,ma folo mettendola alia fucina auan 
ti il boccolare doueefcie Uvento, con ordinato foco di fufione lene 
efirae terro dolcisfimo, & trattabile , delql facilmete far fe ne puo ql 
fi vogli opera tabrile, non al crimen t i che fe propiofofle vno argento, 
o altro metallo piu trattabile, perliquali effetti chiaramentefidimo- 
ftrala moltafua puri ta, 8t che non contiene odor dirame,nemefco- 
lamentod’ altro metallo, nociuo alia fuavcrtuofaqualita:ondena(cie 
the aquefta nonbifognafuochi poffenthdi gran forni per efpurgarla» 
come fi coftumano amolte altre , & mas fime io Italia a quelle che fi> 
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no net territorio Brefciano in valCamonicha, ma foto gli baftavna 
fcmplice fucina , & vn paio di mantaci non uiolro ni 3 ggiori che com- 
muni /acconciafi aldctto fuoloco afimilicudinedhmmonticello, ha-, 
uendola prima rottampezzctti comenoci , & cfintorno fattoglivna 
daufura in forma di circoto di piu grosfi pezzi di mincra , ouero d’al- 
trepietre mortigne » chefolo vi fi mettono , perdie rirenghin i J car- 
bone > & il foco ftre tto > con ilqual carbone , qudla chc volcte ridurrc 
bemsfimo ficopre,& dapoi confordinede mantaci, adattatti con 
vnarnora & aequa, che Ii moua, e facciali haltare »fol con vnfuoco 
di octo horeo dieci ,fi fonde,& fi purga dal Ia ter ref Ire irci che contic- 
ne » & cofi il ferro refla tutco in vna mafia , fimile & vna cera purgato* 
dalqual gli fi leua d’<ntorno leipierre predetee, e cofi caldo fi tira fuor 
della fucina a largo & con le mazze a braccia in piu pezzi fi rompe , & 
dapoiognipezzo firifcalda, &port 3 fiaH’ingcgno dclmaglio,&faflc- 
ne mafielli.Lt fatto quefto efFettofchefi fain ogni cdificio due vol- 
te Ia (ectimana , ilqual fi chiania » il far della colbjalb medtfima fucina 
firipigltano Ii fopradetti maflcli» op urii ferro cofi cauaro,& benif- 
fimofirifcalda, & cofi caldi almaglio predetto fi tagliano , & diften- 
denolo , fi gli da la forma di verga o di quadri , o fi fpjana adalrra for- 
ma a loro piacere,laqual opera ben ridotta al fuo vkimo termine, non 
fi troua che Ia mincra predetta calt piu di.40.0.4 jr.per cenro cil reflan- 
te epurisfimo ferro.Ikhenonauicnedncflima altra mincra di ferro. 
Perdie poche fono qucllechenon fienmdcobte con altre minere* 
o che neirefler propio loro non fien (aluatiche & agre, & che non hab- 
bino necesfita > non che bifogno , di pafiare pel rnezzo di gran forni, 
e di gagliardi & pollenti fochi,& difpendio di grandjsfima copia di 
carbone, & di gran numero doperanti, perche akrimenctla lorofal- 
uatichezza non fi puo do meflt care, pero che confifte nclle malemi- 
flioni o odori elegii akri metalli, de quali fpdfo fono tanto prcgne,che 
apenafenc pofibno liberare, & quefto, gia ne noflri luochi di Siena 
vidi per efperienza, eflendo anebor giouanerto,nelIa valle di Boc- 
cheggiano,oue dei magnifico Pandolfo.I'etrucci erano piu cdificii a fa 
brica di ferro ordinati, & haueudo io curadi farli lauor:tre,pigiiaian. 
cordi qudle minere di ferro,okreaqnefladeirdba,che couicinaaquei 
luochi fi truouano , & deU’una,&dell*akra vi venni a fare certa buona 
pratica.Quantoa qnella dclfelba io v’ho tractato afiai, hora di 
q_v EST A altra forte molto fimile a qnella di Bifthaia,& di Brciciana 
& di Buti ve ne diro quanto ne comprefi.E primani ente , prcloppofto 
che habbiate trouata la mincra, e cauatone copia, e ricotra,& fcielra,e 
benisfimo rifcielta,& lanata, edi necesfita di hauer vno,o piu forni (die 
cofi fi chiamano certe manichc gradi di gradisfima tenuta di carbone) 
formate nel vacuo fimile alia figura che vi moftraro qui defiguuta. 
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Et appreflo a quellivn gra paro di maciei tucti accottati al muro uella 
manica,a guifa diui gran paro d’ale, che per altezza cdmunemece fon 
dalle fei,alle octo braccia, lequali mofsi da vtia falda ruota de aequa & 
£ quella adattaci fannovn grandi fsirno aperto, per far gonfio. Et co- 
fi co! !or potente & gra difsimo fiato,meffo in tal manica quafi al fon- 
do a due braccia e mezzo per vna cana, impiedola di carbone.fi fu foti 
dere tal minera,&fiecondo le forti, quale vna volta» &qual due auanti 
che la fla di (polia i buon ferro, da poter dare alia fucina, per diftederfi 
al maglio. Et con tutto quefto ben fpeflo aduiene che per qual fi vogli 
diligetia,che Ii maeflri v’habbino vfata,no e ftato pofsibile di codurla 
a taldolcezza»chel'habbino pofliita lauorare,p la maligmtd dellefue 
copagnie, quali, coi fonderfi infieme,li fan con efTeinfeparabili. Purfe 
co alcuna cofa fe lo puo giouare e quella di farta benifsimo fciogliere 
quefto e il modo migliore da poter hauer facilmete piu Ja fua pfettio 
ne .Trouafi tal minera di molte forti. & fi purga ancora in piu modi* 
fecodo lefpeciefuet&fecodo il faper &porer de maeftrnde quali fine 
grati dif&retia,perclieduna medefima mincra»e chi necauapiuqua- 
tita,& piu dolce & tractabile lim che lalrro. Et aneor grandifsitna dtf- 
feretiafivede nelle fpetiede carbo ni,co me la elperietia dimoftra,che 
piud’una forte, che tTunaltro legname opera megliome fi dubita chel 
carbone di legname dolce no facti i 1 ferro dolce & neruofo, e’l crudo 
duro & forte, & dei luo nerno piu rotto.Ma chi far vuoleil ferro dol- 
ce Sdbuoho per virui della minera, oltreal modo, &al carbone, deue 
prima prouederea vnpratico& incelligetite fceglicore, quale codtli- 
getiafcelga lapuradJla impura, & coi giiidiciodeli’ochio,& coii ro- 
perlele fepari,& dipoi a forno aperto lericuoca, &ricuotte!emetta 
inluoco aperto, talche le pioggiele bagmno»e’l folle rafciughi,&cofi 
fHeno qualche iepo,& auauti che le fi conduchitio al forno cutte mi- 
nutam ete vnalcra voltaapczzi apezziil riuegga, fe ipueato hjudfer 
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fuori odor d altro metallo, & cofi con cuocerle,& ricuocer!e,& co far 
le bemlsimo euaporare,auanti che le fi fondino,fi fa buon ferro dol- 
ce»& trattabile. Mo fc auiene,che per fua propria natura Ia minera, fac 
te rutte le diligentie,non renda dolce ferro anzi fi a pur duro.allhora 
in quel calo c buono per fame acciaro,anzi c aflai migliore che’l dol 
ce.Perilcheequalche vno,chetal minera chiam a dacciaro, &non di 
ferro.Mafecondoil parer mio erra. ptrche non fi vedc tanta differen- 
tia d’atciaroal ferro, che vi occorga altra mincra:Ne ancorrui, ch'io' 
fappi daquefli fpeculatori glie flata attribuita.crcdo bene, che chia- 
mar lafipofsi di ferro, a farfene aciaro piu difpollo > che non e il dol- 
cc,comc al fuo luoco largamete vi diro. Hora come potete hauer ve- 
duto,in queflo difeorfo v ho dato cognitione dellediflfcretie, che fon 
fra le minere dei ferro, & li medi che (i coflumano nclla fua purgatioc 
fenzaliquali non terrebbe dmartello.ne facendone lauori fi potreb- 
be tenere infieme, ne faldare. Hor di che natura il fia,& douc & come’1 
fi troui v’ildiroapre(ro, inaquanto a gli huomini pervrilita ferua.il 
trouarete notato nel nono libro di queflo volume . Ec qui hor voledo 
ui dire doue tal minera fi troui la fua natura, vi dico breucmete,che fi 
troua in alprifsimi monti. Et da gli alchimici tal metallo e chiamato' 
ingnobile piu che alcun de gli altri, per effer di (oflaza terrelle & mol 
to grofla & forte, per llche auiene che e piuatto nel poter dei foco, at 
tcfo la fua grande ficcitd , a piu facilmente mollificarfi,che a fonderfi .• 
& per la fua mala miftione & molta porofiti^roduce facilmente mg- 
gine, & fabricandoloficonfumaconuertendofiin fcoria,& perfimil 
caufa, fe glie tocco dallo ftagno fufo, diueta frangibile & intractabile, 
perche in effo con la fottilita de fuoi fpiriti facilmente penetra, & l’al- 
tera,& mouefuordi natura. La fua minera, come giadi fopra edetto, 
fi dimoftradi molte forci.Labnona vuole effer chiara ponderofa.&di 
fermagruna.&nettadi terra & di faffo,& dogni odor , di qnalfi vogli 
altro metallo, el color della bruna e quello.che e negro,& quelle ch‘an 
color di calamita poco vagliono, pcrche quafi rntte tengano odor di . 
rame . Quelle ,che mi fon piu note fon di quattro ipetie. La prima e 
quella chiara dcttoui.che fe e ponderofa,e perfetta.faltra e vna lucen 
te di grana minuta, & che tutta facilmente sfarina>& non c molto buoi 
na. Qntlladi color negro con grana grolfa,poco vale, perhancr quafi 
feinpre con fer imc,o altro odor di metallo. La quarta e negradi gra- 
na minuta, piu & manco buona fecondo il (affo,in che la fi troua.Qnel 
le che hanno odor di metalli, fe non c molto, come v ho detto di fopra 
con la forza de loghi & polfenti fuochi fi fon pofsibil purgarle, perchc 
fon materie corrocte,& quafi fra lor>altrimeti fono infeparabili» delle 
quali no fi potedo lor adurre alia perfectio dolce, perche facilmete fon 
4euo fe ne fa palle dartigliaric > Si altri lauori di gitto » liquali fecondo 
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ehe fon pia & maeo,da quello odor corrotti,eofi aneor piu & manto 
Ion frangibili . Quefta minera fi genera come fi vede in terreni d’ogni 
forte>& inquellemotagne doueefchinocopiedi perfettifsimeacque, 
& doue e buon aere. Si genera (peflo in vna pietra bianca fimile al mar 
mo, con laquate, quando fi fonde congionta> rare volte reude il ferro 
dolce.Trouaflenc aneor da p fe infra certa terra rofla fciolta,ma e mot 
to frangibi!e,& con (e ha alcune macchie negre & brilli gialli, & anco 
della fimile fe ne troua in certa terra gialla, c'ha in fe certa morbidez- 
za, come vna multa,ma in quefta vi cofiglio a non perder tepo.perche 
non e puru,& di quefto ve ne farete piu chiarezza.c cognitione quado 
appreflo defla vederete alcuni fasli tenti di verde,o duzurro , & rom- 
pendola (ono in effu alcuni granclli gialli come bottoni , ouer negri 
come di carboni Fu fle ancora vna ifpericntia per cognofcer la fua pu- 
ritadaquare quefta,che fi mette la predetta minera in vna lifcia forte, 
& dipoi cauadola fi mette fopra al foco bene accefo,8t fi aduene al co 
lo r delle fumofit.; che ne efeano, Et anco quando fu (lata gran fpatio 
di tepo in detta lifcia, o con vn macicetto>o altro caimone foffiandoui 
dentropian piuno per quelle vefeiche, che fara , fidifcerne lafua ma* 
iitiu,alUdmerfita di colori che vapparino di rame. Lamergola.per la 
quale fi cognofcc efficacem en ce doucel buon ferro»e il bolo. Se vn’al 
tra terra pur roiTa morbida & grafla,che ftregnedola coi dete no rede 
alcimo ilridor di terra,S£ in quefta fi genera fecodo che dicanoglipra 
nci minera molta perfetta. Ma non haordinedi filone. Ma per dirui 
di quul forte piu fi crotva aneor vi aggiogo, che la piu e di quella natu- 
rae ha il color ferruginofo,quul no e molto buona,& di qfta & d'un’al 
tra forte negra n’ho vedutanel dominio di Siena nclla valle di Boc- 
cheggiano,& altri lochi copia aflui, & circa alie inuention defle no mi 
voglto hor qui piu dilature, nc anco diftinguerlcaltrimcti.pcrchepen 
fo a propofico noftro hauerne dettoa baftanzu,& dipoi fon cole affai 
note,& ogni pocadi pratica,fe vi occorre,ve ne fara docto, & della fu 
ficu loro aneor vc nhodeteo aflui Anzi vel'ho prima nioftracheio ci 
hubbidemoftrato come fi troua la minera, & aneor che meglio penfb 
di dimoftraruela alii lochi dellcpratiche delle fufio cd ghaltri metalli, 

DELLA PRATICA Di FARE L’AC CLARO. 
CAP1TOLO SETTIMO. 

N C O R A che di taf materia parefle che piu fi ricer- 
caflc paria rne nd nono hbro appreffo le fufion dei fer- 
ro doue inparcicolarpcnfo crattarnene , me parfo, per 
tfltr quefto effeteo di far 1’acciaro , quali vao ramo 
de! capitolo fbpradetto dei ferro proprio , non mi fon 
voluto tanto difeoftare da eflo , che’1 parefle dapoi 
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vnalrracorj*Er pero v*ho voluto qui fcriueredi lui 3 & dirui come lac< 
eiaro altro no e che efio ferro, mediate Varre benifsimo depurato 
lamoltidecottioadei fuoco codorto in piu perfetta rmftione>&qiu 
lira, che prima no era A per amatione dalcune conuententi foftanze 
delle cofe,the fe gli aggiungano > feipingua h fiia natura! aridczzade 
alquatade humidita, & fi fa piubianco&piu denfo >tal che parquafi 
chel fi rimouadalla fua original natura, &al fluo quido fono li fuoi po 
ri dal molto fuoco ben dilatati & fatti molli,& co la violentia de la fri 
gidita delacquacacciitoiie il calore fe gliriftregncnoj & cofi fi couet 
te in materia dura,& per lafuadurezz a frangibife-Fuosfifar qftotfo- 
gni rninera dt ferro*& cofi d ogni ferro fatto>ftirne acciaro. Bene e vc 
ro chel fi fa meglior piu d^una^che d’unaltra > & piu dhtn carbone,che 
d J unaltro,& anco fi famigliore fecodo 1 incede r de maeftri. Pure i 1 fer 
ro migliore che fa quefto bnono,e quello che per fua natura no haue- 
do corrottioe d‘altro metallo>e piu difpofto alia fufione>& che ha cer 
tadurezzapiucheraltro.Mettefico quefto ferro il marmo pefto*6 al 
rre pietre fufibilfta fonderle,per lequali fi purga - & quafi hino porere 
di leuargli la fua ferruginofica,& dicoftrxngerli le porofica 5 & far lo dc 
fo & fenza fogii* Et per concludere,quado li maeftri vogliono far 
tal opera pigliano di quel ferro paffato al forno, o in altro modo quel 
Ia quatita che vogliono couertire in acciaro,& lo ropeno in pezzetri 
minutirdipoiaccocianoalla fucina anati ilb occo Varo vnricettacolo 
todo di diametro dimezzo bracio,opiu>fatto di vnterzo di terra ere 
ta,&di dui terzi di carbonigia infiemeco vn magliobcnbattute,& 
benmefcolate>& fatte humide da tata d T acqua>quata coftregnendole 
nel pugno fi riteghnio*& cofi fatto qfto ricettacolo come fi favnce- 
neraccio 3 ma copiu fondo vis’accociil b occo lare in mezzQjch habbi 
vn poco di nafo torto airingidjaccio che il veto batta nelmezzo dei 
ricettacolo. Et dapoi che s*epie tuttoil vacuo di cjrboni.&anco da 
torno li fano vn circolo di pietre>o altri lafsi uiortijC habbi no a ritene 
rc il ferro rotto & li carbdi,che di piu vi fi metteo difoprai& cofi it co 
prena & fan colmo di carbone. Dapoi qfi veggano che c tutto infoca 
to &bcneaccefo>& malsimeil ricettacolojcominciano li maeftri a far 
mouerli niatici & ametterdifopra di quel ferro trito mefcolato con 
marmo ftdigi.oA’ co loppa pefta s o con altre pietre fufsibile , & poco 
terreftri>& di tal copofitione i poco a poco fondedola empieno il rx 
cettacolo a quel fegno che lor pare. Et dei medefimo ferro che ha pn 
nia fatto alimglio,treo quattro maffelli di pefo di 30, 6 40. Ii re 1 uno 
caldi li met reno dentro in quefto bagno di ferro fufo > qual bagno da 
maeftri di tal arte e chiamato,larte di ferrOj& cofi in mezzo di tal ma 
teria fufa con gran fuoco ve li tengano vn quattro>o fei hore,& ipeflo 
eoa vna verga come fanao li cuochi le viuande 3 ueli van dentro reuol- 
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tandOjCt cofi tanto vel tenganq.ee voltano.ee riuoJtano.chc tutto quel 
ferro amaflato piglia per le fue porofica.quelle foftanze fottih,che fi tro 
uano e fler dentro a quel ferro fufo , ie virtu dellequaJi fi confumano et 
dilatatio, !e foftanzc grofle , che fono ne maiTclli vengano tutte moliifi- 
carfi erahirfifimih avnapaita , liquali quandodalli pratici mafiri fo- 
no veduti cofi, Penfino chcta! virtu fotcile , chehabbiamodctta, fia 
intrinlecamente penetrata , cauando vn demaffclli, Di che meglio 
fe ne certi fi cano con ifpericnza dei faggio» ct conducendolo fotcoil 
maglio.et diftefojet fubito piu caldo chelfi puo gictandolo nellacqua 
il temperatio, er temperato il rompano, et guardono (e per ogni parte 
ai tutto ha inoflb natura dt non haucralcun piccol foglio di ferro per 
dentro, et trouando chel fia arri.iato al fegno della perfettione»che vo~ 
gliano.con vn gran paro di tanaglie.o per le code laflate a maflelli Ii ca 
uano et tagliano in pezzstti menutidi fei,oottoperruno,etli rirorna 
no nel medefimo bagno a rifcaldare, e vi aggiungeno alqu.into.piu di 
marmo pefto et ferro da fbndere per rinfrefcare it bagno,ct farto mag 
giorc.etanco per ren.iergli quel , chel foco haueffj confiitnaco.ct an- 
co perchcgu.izzanjo quel chc hi da effer acciaro per tal bagno me- 
glio fe affini fca, et cofi al fine quado qnefti foimbcn caldi apezzoapez 
zo li vanno con vn n.ir > li i maglie pigliaiido, e li portano adtfiende- 
real maglio.et nef anno verghecome vedere. ficcofi fatto eflendo bc* 
nifstmo caldi»et quafi per caldezza in color bianco.fi gictano a vn rrat- 
to nel corfodVna aequa freddifsima piu che fi puo, dellaquatc fia farta 
vnaritenuta , acciochc repentinamente fi fpenga , erperquefto mo- 
do piglia ladurezza laqualc dal volgo e detta tempera- fit cofi fi traf 
mura in materia che quafi non fumigliaquella, che craauanti chc fi 
tempera fle. Perche allhoraaltro non fomigliaua chc vnmafleldi pioin 
bo, o cera, et per queita e fatto dunfsimo.chequafi foprauanza tutte 
faltre cofcdure.et anco fi fa bianchilsiniOpiu aflat che non e ia natu- 
ra dei fuo ferro, anzi quafi fimil alatgento > ctqualdi quefto ha lafua 
grana bi anca & piu minuta & fifla, quello e della forte migliorc. Lau- 
dafi infra quelli di chc ho notitia molto , quel chehala Fiandra, &in 
Italia quel di Valcamonica in firefciana.3: fuor di chriliianita ilDama- 
fchino.e‘1 Chiermam.&Lazzimino, ct queldcgli Agiambi, quali co- 
me loro gli habbino o fe gli faccmo,non vi ib dire , aucora che mifufl 
fe ftato de tro , che altro acciaro non hinno che de noftri » et che gli fi- 
nranoeteon certa farina glipaftano ct fauno paftclli.et dipoi gli danno 
mangiareali’ochc,lo fierco dellequali, quando loro par ricoglieno.con 
il foco lo riitringono et conducono inaccuro.ilche non credo molto, 
tna penfo bene che tutto quel che fauno, fe non e per virtu dei ferropro 
prio.fia per virtu di tempera. 
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DcLt A PRATI C A DI PARE DOTTONEd * 
g APITOLO OTTAVQ. 

AVENDO Nf E L Capitolo di Copta dcttoui dcl ac- 
ciaro* Mi par ancora per Ufimile ragione di doner in 
queftoloco dire dei ottone, ilquale con fimigliance gra- 
do fla acco Jlato ai rame , che 1'acciaro al ferro , & come 
dei uno aneor de faItro,e oppinionedalcmii che (ia mi» 
nera propria ; & aneor che Plinio nclle fut hiilorie natu- 
rali lo chmmi auricaleo,&: dica che ha minera , nori dicc pero doue il fi 
trouaffe,& io non ho giamai daakunoakro intefoschc in loco alcuno 
fe ne ritrouhche per certo fe quando ral cofa dniTe fe ne ritrouaua, an- 
eor hoggi trouar (e ne douerebbe , & io per non hauerne altra notitia 
che queliajche ho con gli occhi proprii guadagnata , vi dico per certo, 
che cofi come facciaro e ferro mediante farte condono quali in wi al- 
tra fpetiedi metallo, cofi aneor queftoe rame datlaarre tento in color 
giallo* 6: certo fu bella inuentione, di che laudar fenedebbano gii al- 
chimifti, aneor che forfe chi fu reftafle ingannaro, penfendofi hauer fac- 
to dei rame oro. H o r p a a concludere* fafsi di quelto infiniti la- 
uori,&:tegnefcin varii loehijcomein Fiandra>in Colonia, in ParigkSc 
in p in altri paefi & anco in Italia, in ta citra di Milano, la doue ivho ve- 
ducolauorare ite tegnere gran quanti ti, & tegnefi in que Ito modo. Ha- 
ueuano quei maeftri,ch'io vidi, in vna gran ftanza Catto \ na fornace lon 
ga piti che larga afiai , & murata di certa forte di pietre, die per lor na- 
tura refifteuano a longhi fiiochi * fenza fondere, ne ancho mai ince- 
ncrarfi: Et doneenrrauail fuoco dentro alia fornace, era quali per 
tutro vn aperto , il corpo d cfla eramezzo o piu fbtto terra , ite di vol- 
ta era balla, Sc da capo & di piedi haucua per ogui luoco vno fpi- 
racoto, & fopra a!U volta haucua due quadri uperti 3 per liquali fi 
metteua & catiauan g-i crogioli, che contcneuano il rame per te 
gnere , &dipoicon fporcellem di terra commdsigli turauano ; Gli 
crogioh erano di terra di Valentia, onero gli factuan venirfarn da 
Vienna, Ite erano grandi molto , & qnclli chio viddi , credo chefol- 
feroduoi terzidilibre in cerea, &intefi, che erano di tenuca di hrc 
cinquanta , o feflanta di metallo , Et per far Popera m etteuano in ognf 
vnodiquefti vafi lire vinticinquc di rame de Alemagna pelofo , voc- 
to in pezzetti pfccoH , & rutto il reflo dei vacuo hn preflb aforloa 
duedittaempiuano dvna polucre dVna terra minerale di color gial- 
ligna, & molto ponderofa, quale chianuuano Giallamina. Et tueto 
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qncl refto dei cfogiolo , ch’auanzaua vacuo , empiuano di vetro pefto, 
fcdapoi, per gli fopradetti aperti di fopra gli acconciauano dentro 
alia volrainlul piano delfomlo adue adnc , & dapoi gli dauano fo- 
co di fuficnehore ventiquattro, &cofialfuiedoppo tal termine tro* 
uananola materia tutta fu&» &quelrame, chepritm eraroflo , s’era 
fattogiallo,do!ce»& bello, &quafifimile per colore a vrforo di vin- 
tiquattro caratti. Et appresso a qucfto viddi ancora nella 
medefima bottega. in feruitiodi tal lauoro,diuer(iefercitii & maeftri, 
infra quali era chibatteua di dettootcone, per far oro pello, & chi ne 
laminaua per far queilo che (i fanno li pontali per le ftringhe » & 
di quclli aneor v'crano che ii limauano ridorro in anella da farti , 8c 
chi in fibie, & altrifimili lauori fatti di gitto : & alcuni altri v’era» 
cheillauorauanoa martcllo, facendonefonagli , e chi cucchiari, & 
chi baccini , &chi il torncggiaua in candelieri , o altri vafi , & per 
concludere , chi ne faccua vna cofa , &: chi vn’altra , tal che chi entra- 
ua in quella bottega, vedendo vn rrauaglio di tante perione , cre* 
do, che cofi gli parefie , come patena a me» entrare in vno inferno, 
anziin contrario , in vn paradifo , doue cra vn /pecchio in che re- 
(plendeua tutta Ia hellezzadclfingegno, & il poter delTarte» & iotaf 
cofa confiderando» mcntrccheftei in Milano , con grandi/simo mio 
pi acere , non tu mai giorno , che non v’andafle d paflarmi ii tem- 
p>) vn hora , opiu, nelqnal loco non fu mai ch’io volrafle gli occhi 
ch’io non vedclfe qualche ingeniola non ita , & bellezza ciefercirii. 
Perii checonfideraudo 1’ordine , & grandezzadclle cofe, che pernuo- 
ne mi fi rapprefencauano, reflatio tal volta tutto ftupefatro , & infra le 
altre vi viddi vna forte di operanti, de quali ilproceder mi fii cofa mol- 
ro nuoin. Et q_v e s t i erano orto maeftri, appreflb a piu altri, 
in vna iianza, quali ad altro non attendeuatio , che a formare in lu- 
to, & a condurrc vna infiniti di forme , di tutte quelle cofepiccole, 
che fi con fu mano, ofipolfano coi gitto far dottonc > con bellifsima 
pratica , laquale non vuo mancare hor di narrarui , perche e bella . 

Pi gliavano quefti quella quantiti di campioni di tutte quel- 
le cofe , che fi determinauano di formare , cioe borchie da caualli, 
coppe, fibie dogni forte, maglie»catnpanelli, anella da cuci re, & di 
qucflaltre, chevifilegagli vetri, & alere fimil cofe , & di quefle con- 
ttnuamente di formare vna forte tutto vn giorno , & l alrro ripi- 
gliauano 1’altra , & cofi andauano ogni giorno /cambiando il for- 
mare de campioni, &cofi finito quel che haueuano da formare , fi ri- 
eomincanano da capo , tenendo quefta via , & modo facile di for- 
mare, & di fareaffai lauoro . Pichavjno vna mada di luto 
con ci matura , o ferae di canne, compoiio, & ben battuto,che alquan- 
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co forte duretto,quelIaquantitl,che voleuano,& d.tpoi fopra vm tauo- 
Ictta longa vn palmo, & larga alquanto pin che non Ion li campioni , vi 
diltendcuatio fopra di cal ltito,grofl'o rnczzo dico,o manco, & fpianato, 
bene Io fpoluerizauano con carbon fottile, Si vi formauano li lor cam- 
pioni tutti attaccati al gitto con li sfiatatoi,bocchctta,&: co tuete le par 
ti che fi ricercad tar vna forma in vna volta . Erano quefti campioni 
qual di ftagno,& qn3l d*ottone,fatti a ponto, limati & benifsimo tinetri / 
tal che fatto ben la forma coli hauefien da venire . Et appreflo haueua 
ogni huomo de fopradetti macftri auanti a fe fopra ai banco , doue for- 
maua , vn fornclletto quadro di lamine di ferro , & qual di mattoni & 
terra coperro , & fotto vn poco di grarella , & la bocca aperta & longa 
quanto era il fornello, nelqoale con vn poco di carbone & foco dentro 
molfo fopra la gratella fcaldauano & manteneuano caldo il fornello . 
Dapoi lopra alia bocca.douc era vna poca di gratella, metteuano la mez 
za forma frefca,chepur ali horahaucuano formata, a fciugare, &men- 
tre che la afciugaua di nuouo nandauano riformando vnaltra, & fimil- 
mente formata la metteano appreflo della prima, & co f? ifandauano fa 
ccndo fino a fci.o otto pezzi,& dipoi ripigliauano la prima.qualc haue 
ua hauuto tanto di fpacio & di calore, che era lecca, o poco manco , & 
fopra a efla vi faecuano 1’altra compagna, fopra dellaqualc compagna al 
la parte di fuore informauano altri campioni, & cofl andauano faccndo 
nell'altre,& dipoi ricominciauano facedofi alia prima & fuccefsiuameu 
tefeguitadoa tutte.Talche finite le formedi cola fopra cofa,le fjccuan 
alte tutte infieme rnczzo braccio,o piu,& larga mezzo palmo, o quel ta 
to chera larga la tauo!ctta,o la forte de campioni , a i qu^li non li deuc 
laflarc auanzare (patii inutili. Et cofi quefte finite & ben difeccare in vn 
fjrno,comequcldacocere il pane.leappriuanoafuoloa fuolo,& ne ca 
uauano li campioni, aequali in ogni forma ne veniuaaeflere xx pezzi o 
piu,& vn numero grande di cofe formatCrperche veran campioni di co 
fe,chcncconteneua 5C.&60.& al lin talformericommefTc,& tutte ben 
ferrate, & douc trudibifogno, bcneacconce, & fimilmente li gitti, & 
qualche altro loco, che lor pareua, & di cencre fottile con aequa ince- 
nerate,ricoirmictteuano le forme,& le ritornauano a ponto nel lor pri 
mo effer , & al fin benifsimo le legauano con fili di ferro , & con il mc- 
defimo luto le fofrenauano. Et dapoi pigliatuno di quefte xvi. o 
xx. pezzi , & rizandolc in terra in vna mafla , li faceuano vn circolo di 
fafsida torno, & coprendo tuete le formedi carbone le ricoccuano. 

Et ha vendo quefte ricotte& bene acconcie, & a ogni pezzovnafor 
ma fatto vn gitto, che porgefle il metallo a tutti gli altri gitticielle for- 
me,le reprefentauano al fornello, doue tegneuano il rame,& cofi quan- 
do cauauano dei forno vno , o duc » di que crogioloni , con qucl rame 
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tento giallo Sdbenifsimo fufo empiuano avna avna, oadueadue,o 
pili, come li pareua , le matfe delle forme , tuttequelle formc,chequc 
nueftri,che v*ho detco di fopra.formauano : facendo quefto il di come 
lanoete, (ccondoVordine , chele macerie tente & ben di fpoftchdaua- 
no occafione , o fecondo che haueuano delle forme fatte . P e r. i l 
q^v « li ordine andai infra mc penfando , che folo quella bottega 
era baftanre , non foio a fornir Milano , ma ancora tutta Italia > & cer- 
to mi parfe grande &beliaimpref 3 avninercantefolo, &che libifo- 
gnalTehauer granpoKoainantenerviui, & continuare in canti belli 
efercitii, quanti in quellaco io vidi » & certo molco mi piacquequcl 
veder formare tante cofe continuatamente, Sc cofi quel continuata- 
mente gtttare . Ilcbe altrimenti non credo che faccino nella Fiandra , 
oaltri lochi de Alemagna,doue fanno candeleri,mefcirobbe, & tanti 
alrri latiori , come fi vede cbe fanno » & che tanti da quelle barnle ne 
fono alie noftre condotte . Di q_v ella terra . cne per fua pro- 
prieta tegncilrame inottone, hd penfato diruene al fuo loco infra 
li mezzi minerali . Qui vi dico folo , che credo , anzi fon certo , che in 
ogniloco» che fenetroua, o fe 11'ha copia , facilmence fenc potreb- 
be far la medefima opera dei tegnere il rame in ottoae, come ne gli al- 
rri loehi , tenendo quefta via , cne v'ho deferirta » ne ad altro effetto (o 
che quefta terra ferua,faluo a quefto dei tegnere il rame, per efler mate- 
ria minerale di malamiftione, St pocofiifa. Coni! rame folo perfua 
propria St occulta conuenienria fifonde & incorpora, & non folo il 
tengne d’a!rro colore , ma il crefce tanto , che a lartiUce frjnca li 
cali dei rame, & la ipefu che fi fa in tegnere, & con ogni altro mecal- 
lo vapora, & da per fe fola nel foco s’intenera. E c fc coi rame ancora 
ne mecti a fondere piu che certa (In natura non porta , anco che fae- 
ci piu coloritoalqiiancol’opera in giallezza, il Fa frangi bile, Sc alline 
confideraroquincodeloccone v’hodetco, a me pare vna drilopere 
dalchimi idanon poternegure . Atrefo, che edendo il rame perfoa 
natura rofifo, con Farte (e gli tolle il roflore, & conuertefi in giallo , & 
tanto cio piu mi pare, quanto per foco , come glialtrifofiftichi loro, 
tal foo bd colore vapora , Sc in quattro , o fei fufioni, fi ricornain rame 
rolT), Sc quafinelli fua prima natura. Tegnefi ancora» oltre alia ter- 
ra predetta, i! rame in color gial Io con la curia, Sc anco fono alcum 
chel tengano con certa polucre di terra , che c di color roflb, laqualc i 
dalli mercanti Arabi mella fra li zenzi, perche piu pefino. Nok 
v o g i. t o mancare aneor di non dirui , con qaal fi vogfia cola 
delle fopradette, che cale ottone fia fateo ; A far che nclllc fufioni aflai 
/i conferui in colore , che chi non ci aduerte fe gli vapora . Ma que- 
fta e cofa chcpiuforuc alie cole piccole, che alie grande , &pcrchea 
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Tdcbi defle fufioniogmm muria non (i j>uo dire , mi e pat(u tTatiertirui 
& dartiiil modo in queflo Ioco,ilquale, quanto per efpericntia ho vedu 
*o,e quefto>& certo l’ho ancora imparato da gli alchimifti , ogm volta 
fhel vorrece fondere,accioche non vapori il colorei coprirete di [opra 
il crogiclo,o altro vafo da fondere,con vetro pefio,& il vento da manti 
ci fate die batta di fotto, Avert bnoovi ancora che , per falua- 
tion di voi,cercbiate feiripre di fchifare il fno furno j quando il fondete» 
perchc e coia nociua, & continuandolo in fpatio ditcmpo e veneno 
pefsimo delia vira, beo fpeflo ftordifccgli huominij ogli faparalitici» 
o ftupidi,o a{matici,&£ in ptu akre infirmita li condii ce, che ttitre non vi 
fo dire , caufate dalla ftu fnmofira fottilc & penetra bile,& perche per Ia 
faamala&non fida milhone eilala tnoko,cotiie fa quafil’argento viuo. 




PROHEMIO DEL LIBRO SECONDO E) E 
MEZZI MINERALI. 

ON HO V ; 0 L VTO mancare,hauendotii perauahti 
deferitto de metalli prima che piu oltre pafsi di no vi di- 
re(ancor che pain cofe fuor della noftra ^ppoka materia) 
que! tanto, che praticando ho comprefo de mezzi mine- 
rali, come nel capitolo primo delle minere far vi pro mi fi 
liquali per non eder qnefti dalta natura produtci,ne tutti 
pietre,ne tutti metalli, fondalli fpeculator fidei mezzi minerali chtama 
tt . Iit di qftifi trouadi pmfpetie,& qlli c'han fimilitudine di pictre fon 
t*rreftri,8c aflaiduri alia liquefatcione,& aflaipiu dirpoftialoniametc* 
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tjenepittureche adaltra cofa Liqudial foto come iliolfo» -Eant imo*. 
nio,l a marcafsirada gi allaminada zaf¥bra,i! magatie(e>& Gmilijfbh.quafi 
di fimigltanza fratelli alii mercali i , Alcuni uitri Ion. piu aquei , quali 
audior dis h.ibin al quanto di denfica i (i refolueno ncU'?.cqua , & coli 
mediante clTu fitraggono fit riducono alie perfettion loro. Sono li 
fali , iWetriolo.ralume di rocca, il falnitro.Etcomecof* acqueacon- 
mene aneor a quefti 1’argento viuo» cofi dal volgo perii fuo moto 
chi.imato , q_r>le, aneor chel fia come fi dimofira, non fol liquido, 
nu liquidisliuio , m neffiin cffiitto che faccino, a qual fia delli ropra-- 
deteidi conforma , anzi fia lempre nel fuo medefimo eifer fir.o alia con- 
fumationedella fua forma. Dclqualc , per effer le caufcde fuoi effetti 
quafi in innefiigabili > non intendo hora di parlarui , ne di entrare ho- 
ra qui in qaefio caos di fpeculatioBe,per volemi terminata mente chia- 
rire quebche queito argento viuo con effecto ii fia . Et pero laffaudo Ic 
oppemoni fit Ic difpure, pigliaro quelli foli de preditti mezzi minerali, 
chc cogno Icero , che rendeno vtile alia necefsita. Et prinu di vedere 
il modo come trouar tali mezzi minerali fi pofsino» fitdipoi come ad 
efiraere delle matri loro fehubbino, liquati forfe non manco che gli 
metalli di fatiga & d'indufiriahanno dibilogno , per eller quefii iivcrin- 
fecameiitc nelle pietre» o nella terra fbftanzc occultate. Per Hche al- 
cuni fono che le lo ricerca j cauaco chehauete de monti le matri lo- 
ro , valerfene con le fufioni , alcuni altri gli bifogna difporre con cer- 
ta corro rt io ne maturatius > horconfliumido & frigido: ikhorcol fec- 
co & calido , come fono aeque , pioggie, geli , ouer longhe cotcuredi 
folc , o di foco, o pnr d’vn potente rifcaldamento di lor medefime» 
& at fine perdilTolucione con aequa & foco gli pia fi conducano a fi- 
ne, tome particol arment e di tutti quelli , che vi furo mentione inteti- 
derete > fitdi quelli , che per pondcrofica & certa apparentia vipuran- 
no metallici diro, come con niuna artc,ch’io lapptde ne tra alcun me* 
talio . Ma come praticundo intenderere , vedrete ch’altro non (bn che 
fumofita di minere, ouer minere principiate . Alcuni altri fono chc 
rendeno alquanco di metallo , ma e cofa tanto frangibile & imper- 
ietta , che fi pofljrio dire inotili , faluo fc non ferueno a gli alchimiei 
fofiiticanti per imbiancare il rame, o per indurire lo fiagno . Ma an- 
co credo che a loro non molro feruino , per eller materie molto 
euaporabili , comeequel che fi tra dd Antimonio , o delloro pi- 
metito , o ddia giallamina , &uncoraforfe dalcuna marcafsita,la 
Z i/fera, il munganefe, ancora qusfii con certi mezzi fondeno , non 
rendeno alcmu ombra di metallo. Et aneor mofiranod’hauernc odor 
gli IjIi t gli ahniii , & li v emoli , oTocria ,ne ancoil bolo, o laborate; 
Q^ciri tutti, ouer gl i piu, $6 di fpoUi a certa poteria di cotcoiione,o ap- 
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parenre mtrlnfecamctitc , & anco hanno proprieti di difeccare & 
di ftaldare , & in tali effecti Parte medicatori a per fanita de tjl f ha omi- 
ni moleo fe ne feruc. Seruefene aneor per fiinili caute gli alchimici, ptr 
mezzode quali alterano & corrompeno quali tutte quelle cufc , doue 
gli mefco1ano,&gli fimili effetri, aneor che vadi con vn alrra lortc di po 
t entia, fa Purgent o viuo , delqualefrali filici na feno varie difputeddle 
fue proprie operationi. Malaflandole horda parte dicoipcr condude- 
re.chetutri qut-fli tal mezzi minerali, glipiu, fon potente & nociuo ve* 
actio a tuete quelle cole, a che s’accoftano, o cheintrinfecamente pene 
trano. De quali efferti le proprie partiailarita alii prati cifperimenta- 
tori dc l’una ^tfelPaltraarte alchimica,o a chialtrimeti gli adopera mi 
riportO' hr da parte hor laffando tal difcorfi.Jn quefto pruno capirolo 
dei lecondo libro cominciaro a dirui delPargenco viuo, & dapoi vi di- 
ro de! (btfb,detl’aUime di rocca.dcl fal commune marino,& dei minera- 
le, & cofi dapoi dellagial!amina,marcafsita,3t fimihigc in fomma di iut« 
tt qaellic hauero notitia, o che mi parranno piu alpropofico noliro. 

DttLL'ARGENTO VIVO, ET SVA MINER A. 

CAPITOLO PRIMO. 




j’ ARGENTO VIVO vn corpo di materie fluenti , 
& liquidi quafi come quet deilacqua , con vna lucente 
bianehezza, compolio dalla natura di fhfiunza vifcola , 
& fottile,conmolta fopraabondaHzad humidita,& fri- 
gidi ti infieme , ilqual compofito , fecondo l oppinione 
de fiiofofi alchimici, e cofamolto difpollaa metalnfica- 
re*f Anzi dicono elfer original femedi tntti i metalli ilquale per man- 
carli lacaiidita &la ficcita debita , o il tempo determinato che fe gli 
riccrca ■ non puo co 3 gularfi , & relta cofi nellefler , che 1 vediamo , fen- 
la forma di metallo, & come cofa imperfetta . Erancoqutfii fot- 
ti!i inueftigatori , percerfi efferti c hanno confiderato di lui, 1‘hanno 
chiamato mercurio , forte per la fimiglianzadel fuo pianeta , inqudli 
effetti dei quale li poeti fauoteggiando vogliono che lia mezzo infra gli 
dei et gli huomini . Cofi ancora quettivogliano che fiaquclto infra Ii 
metalli perfetti,facendofi prima materia minerale, et forica neor effer 
potrebbe , che cofi il chiamaflero per elfer come lui ala: o et fuggiciuo» 
et pervircudella fiia foctigliezza potente a penetrare in tutte lecofe, 
come fa lo iddio mercurio, etad vfeireancora a fuapofta , doue ghe 
mello. Hor chiam ifi quefto perquel nome,chevogliaho,cheanoi non 
iinporta,chiamarc Ilo anch‘io come laro, quando mercurio, et quando 



* > DE VAR GENTO VIVO _ *# , 

i argento viuo>fecondo che mi verri derto, & voi lintcderete per tale* 
EcljffandO hor le difpute da parte, fe glie prima materia de metalli o 
nmphauerdi tal dubio nelcapitolo primo dd primo libro dettoaflai 
1 Diro qui per accoftarmiaquel che di lui dicano li filofofnche effer po 
trebbe chd fia materia profsima acouertirfiin metal!o,maperveder 
! Ia tato mal proportionata& mal decutta,credernon poffoche edet 
i poffa difpofta alia generatione di tuete le fpetie di metalli , Et che,fe 
; di pur foffe,mi pare chelafoffein viaj fe no gli foflcrftatimterrottili 
debi ri mezzi,piu a generar il piobo,o lo ihgno,o‘l ferro, o par 1’arge- 
to.che no il rame,o 1’oro & fe cofiderare il vogliamo per via dcllc co- 
1 plelsiom naturali, o pur perii poter de pianeti, moltolotano da quel 
ledel oro,& dal poter dei fole odella luna mi par mercurio. Etperd 
diro/e no e quel cluo ho detto,efler cofa chealia natura gli e piaciuco 
di far quel che l’ha fatro,& quefio mei fa dire el vederne fempre quato 
n’ho veduto effer d'una medefima forma , & d’una qualira medefima. 
Gli Alchimifli fonqudli ndleoppentonfopradccte, chevoglianoi» 
ogni modojchd fia vero,chel fia vn diFetto della natura,per poter (pe 
rare con ta lor arte foccorrerlo.Et per quefto ftanno in continua agi 
latione di mente,& dicorpo,in vedcrd’aiutarlo & di fupplirealbifo 
gnodiquel che la natura ha mancato,percodurloallalua pefettione 
fopraddlaquale cofa, per trouarnela via,nafcano infiniti pareri & di- 
fpute, pchc e chi di Iui creda yna cofa,& chi vnaltra, & cofi fta fofpefi 
fenza rifolurione in trauagliofo cobattimeto,& alcuni fono,che.pdar 
gli lafiffacion metallica, il voglinohauerchel fia prima d'ogni vitale 
ipiriro priuo»&p qflo ch il fotterra in veneni, o in venenofi fuchi d'her 
be,& chi 1’aniegano ncll c corrofiue & poteti aque acute>& chi vol che 
dal fuoco co ingetiiofi mezzi in arida calcina fia c6uertito,& in soma, 
chil vuol cocio iu vn modo, 5; chi in vnaltro. Et tale ancora e di qfti, 
che diffidato di ltii,l ha odiofo,& praticare douc lui interuega per ai 
cun modo no vuo!e,& alcuni altri (ono doppofito parere, & le faculti 
e’l tepo & ogni lor iperaza merreno i feguitarlo.Talche,chi be cofide 
ra il facto fuo,e vna cofufion d'intelletti:anzi e vn gioco & vna ciuctta 
della nirbaalchimifl:ica,;tlqiul come ho detto,sepre(U»no intornop 
volerne far anathomia,hor cercado co varie lufinghe & ingani, & hor 
co forza & varii ingegni di metterlo I ftrettifsime carceri,o murarlo, 
ouer cb ferri, o akre 'forti catencmcatenarlo ) & alcuni altrifono che 
co varii ca(cameci&botti,dapoi che morir iar nolpoflano,cercade 
fiaccargti l’ofla,& trocadogli Vale per leuargli ogni vigor dd (uo pof- 
fente volare.Talche alie volte il pouerello fi troua in aflai mal partito 
Pur ai fine per effer dd numero de glidei,& hauerin fe vigordiuino,& 
anco per effer alato altor di (petto, quando ilvedepiu effer nelmezzo 
dd fuo maggior pericolo,per faluar la vita, d’ogni lor forte legamefi 
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fcioglie,& fuggcdo dellemant defiicicrucififfori fenevola incIeIo,Jfe 
quafi ridedo li fuoi aduerfarii ttitti sbeffati & fcherniti laffa,con le boe 
cie & lor bot fe vacue . Per ilquate effecto ci fidichiara la fiia natura.Se 
ci fi dimoflra la (ua acquofita & fotrigbezzadaquaie e con efferto rale» 
che aneor chelano fia cacciatadal calor dei funco,troua perluo pro- 
prio iftintodoiie e mella 1’ufcita perogniptccohfsimo poro, & aneor 
fimilmere,fep coferuarlo e meffo deteo mercurio in qual fi voglia vafo 
di metallo, bcche no c6tegafalfedine,&fiadinarura fredda & humida 
faci Im et e rodedo il fora & trapafla,ilche far gia no douerebbe codcn- 
fandofip il freddo &lhumido,& facedofidebiIc,groflo,& imporence. 
Aneor che cie chi vuole che per certi fuoi efferti, comendi a medicina 
dimofiraihabbi proprieti calida. Ha ancora infra falere fue operation 
notabili qlta, clfogni metallo meffo in vn vafo doue ne va qtira fopra 
di fe , come cofa leggiera il tien lufpefo,& portando il fa calarejSaluo 
loro, quale in fcabio di fufpcderlo iabbraccia & tira in fe p fino al fon 
do,& ad ogn’airra cofa fenza il mezo de larte, aneor chel fia liquido 8c 
hamidomon fi congiognemeaccofta, & perhauer in fe la fisa humidi- 
ta co la vifcofirabenniifta.non lalaffa.Ctiiamafiquclio argento viuo» 
perche di color fomiglia l'argenco ( & viuo perche cofi come e fi troita 
nelle minere Si fi mantien,& e cofa mobile, come vediamo , & perche 
difficilmence fi mortifica, & fublitnando fenza conipagnia Dglictuttu 
^\el collo dei aludel,o boccia,ouer altro vafo, in chel fi fubtimi.fenza laf 
Jarenel foudoterrertitialcunajSt fenzarimouer lafiia forma, Stanto 
/enza quafi dimimiir di pe(b,fe gia co molto calor di foco non lo ftri- 
gnefle.Ikhe auiene che quellafollaza terrea, che e in effo, e benifsimo 
alfottig!iata,Si con 1 humido vifeofo bemfsimo mifla.TaI>che quando 
il foco, come fiio contrario lo cacciaperhauere la natura tal (oflanze 
legate iafieme con fe, 1’ana porta latera, & ancora che d> fopra 
v’habbi deteo in generaldella fuabianchezza»Vi dico,fecondoroppi- 
nionedbY-iiccmia, ventre daila molto fivaacquofita & terre (iitifotti- 
Ie,decotta con molto aere. Son molti,che per vederlo cofx liquido 8e 
chi aro, Se quafi in forma d aequa, hau detto effer pttra aequa, che dal 
caldo det folfo e fiata alquato rifiretta Si decotta, llche e falfo, perche 
1’acquapura eimpofsibilechecon neffim caldo mai fi firinga.Ma fe di 
ccffcro con lamolta fredezzaintnnfecadi fe medefimo,oefteriore,dx 
rebben forfe meglio.Hor per concludere,e queflo tal compofico cofa 
atfai n >ta & mafsune a gli alchimilti,adoperafi a molte cofe in medici 
na perla frigidita fiia-E? notato infra il mune rodi veneni, ha proprie* 
tadi contrare !i nerui a quelli artifici che ioellrannodella mineri, (e 
non foti molto cauti, & a quelli, che longamente mancggiando il pra 
ticano,fatutti li lor membri debili e paralitici. Fafii con effo mefeo- 
kco coi folfo, dipoi fublimato il citubro,& fimilmente ancora mefeo- 
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lato coi fale armoniaco fi faquello chepropriamente per i! volgotf 
chiama folli matoi ouero argento Iodo , ilquak e vn materiale biancd 
gclucido, comejpprianeue,corrofiuo molto,& mortifero veneno dcl 
la vita,faffene ancora molti altri effecti, che farebbe cofa troppo lon- 
ga a volergli tutti particolar mente narrare. Pero lassandoli 
vi diro qui hora come la fua minera fi troua , dei quale per il che e da 
faperc,che la piu fi caua ne monti, & in quei luocni, doue piu 1’influflo 
di mercurio influifce, o pur douela terrae piu difpofta,come ancora 
interuicne a tutte laltre minere . Gencrafi quefto communemente in 
vna pietra bianca morcigna, ouero in vnaltra biancafimile a vna cal- 
cina , & ancora fene troua moltc volte in vn faflo roflo fcuroi qua- 
fi come vn cinabro , & tutto corne e vna pomice fpognofo , nelliqua- 
3i bufetti di fpognofita vi fi genera come goccioline proprie d’acqua. 
Delquale quanto piu vi fe ne rede infra effa , tanto c Ia minera miglio- 
re , & ft in detta pietra appariranno macchie come muffa , alquanto 
bigie , ouero azurre, fara la minera niagra . Tvtti li monti 
oluochi , doue la fi gener3 ,son copiofid acqua&darbori , Sc 1’her- 
be vison verdifsimc, Percheha consefreschezza, & nonvaporafic- 
cicd , come fa il solfo, ilvecriolo, il sale , &fitnili. Maebenvero» 
che gli arbori , che vi sono, nonprodticanofiori, Stscgliproduca- 
no non conducono a maturita gli frutti . In la primauera metteno 
le fogliepiu tardi che ne gli altri luochi , che per Ia frese hezzadc flo 
douerien fare al contrario . Cognoscesfi douequeflo fia ilmesede 
Aprile, odei Maggro, la mattinaatianti il leuar dei sole, quando li 
tempi son tranquilli & quieti , a cerri vapor grosfi & dcnfi , che so- 
pra-a quel loco fi elemno , ma per effer graui non arriuano moltoin 
alto, St alcimi che h.nno di tal cosaisperienza, vanno per cui segna- 
lc , come fi fadell aeque, quali appoftaatrouarlo, &dica»o ciiese 
ta! minera e volta verso i! vento senrtentrionale effer perfetisfima. 
Gfialchimici dorri chiama no quelfco mercurius vulgi, disprczzan- 
dolo molto nelleloro operationi , condir, a confirmatione di quel 
che v’ho detto, che non c quella che la natura adopera iu generar 
li metalli . Ma non credo gia che mi posfino negare che anco in eflo 
di qtiello che vogliano direnon ne fia la sua parte. Per ilche aflai mi 
marauiglio che per hauerne , eflendone tanto in vn come nelfaltro , 
il vadino cercando fra le sollanze dei saturno, metallo terrefte. ru- 
bigiioso, & imperfecto. Et in quella materia doue e piu propin- 
quo il lasfino,anzi forse,fi come molti vogliano, e quella propria che 
genera quella cosa.nellaquale il van cercando . Horseltrouano ouo» 
& in che cosa il crocino a lor mi riporto. Et cornado a! camin noftro 
dico, che trouatodi q!lo laminera in molti modi seneftrae. Eteffen- 
do generato in pietra Ipognola della forte, e ho detto di sopra, (i ma- 
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cma con piftonibem(simo,o coii molino da vliuiera.chc fchiacci - 5* 
dapoi fi lana, Mafeglieinpietrabencommifta, Ibno aleoni che humo 
vna ftanzetta piccola co vna volta a botte.oaero i catino. no di mol 
ta grandezza,inabenisfimo intonicato , & difotto fanno vno fpazzo, 
che pendaalqLianco inuerfo ilmezzo,netr.tmente nv4ruto,& da cato, 
dcntro alia grolTezza dei muro , fanno vno o piufornelli, in talmodo 
adattatiichc ! e bocche^er le quali s hada dar fuoco , venghin fuor de 
la ftanza:& fopra alii fornelli vi murati, dentro tanti pignati, quanti ne 
poflan cotencre,& gli empino di detta minera in poluere.o ridotta ia 
moki pezzetti. Et dopoi.infra Ia volta della ft tnza,et lo Ipazzo, fanno 
vno infra fcato di frafche darbori verdi.et ferran bene lafineftrettaec 
1’enr rata, che ni ente ne poda refpirare.et d.ipoi dau fuoco alii forni, et 
cofi il mercurio fentendo il caldo dei fuoco, come fuo contrario, vuol 
fiJggire,S£ euaporado faglicet efce fuor della bocca de vafi, quali per 
fentire certa frefchezza,che porgen le foglxe di quelle frafche a edo co 
£orme,corre et effc ct vi s’attaca fopra.Per il che dapoi , quando il pra 
tico artifice pefa 6 crede che della fua materia, che mi (lene pignati, la 
fofhuza dei mercurio fia tutta vfcita, lalla fpegnereil fuoco et il tutto 
benifsimo refredare,etdapoi entrain detta ftanza, ct aneor chel mer 
curio per la fua ponderofitida pcrfcdelle frafche, douc e attacato,ca 
fchi buona parte nello fpazzo,fcrullano le predette frafche, et quel chc 
non fode calcato il fan calcare , et dapoi nettametite dallo Ipazzo il 
■icogliono, et p queilo modo van cotmuado p finchehanno minera. 



Alcuni altri fono,che Io iftraggano con manco trauagno.co pignate 
di terra, gradi, comede, che comettino le bocchel’tina neH’aItra,etem 
pita la pignata maggiore di minera, vi metteno lopravn pian darena, 
onerdi cenereftacciata,acioche,fagliedo rargeto,viuo,ipfco dal fuo 
cOjnellalEra pignata fopra pofta, tornando indrieco congiontoin 

goccic 
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goccie,come acqua»cafchi fopra atal ceneri,ouerarene,& frcddacht 
iera Ia pignata,d apoi lauandolo facilmente,doue fia,fi ricupera. 



Aleum aim fono, che in fcambio di pignathfan certi vafi di terra larghi 
inbocca,8tftrettiinfondo,come fonleformc dafargli zucchari,a Ii- 
quali fanno vn coperchio conimeflb,groffo vn dito, o piu , di terra , 3c 
1'itiuitriano dencro,& qnefto tal vafo empieno di ttiinera pcfta , o trita 
beni(simo,& fopra copreno di vn dico,o due,di cenere ftacciata, Sc fo- 
pra co’l coperchio ferrano benifsimo il uafodcggandolo ouercoqual- 
checofa graue cheglicalchi diTopra,conaggrauadolo,& dapoi mette 
foco al fornello, doue fcno aiutati a liar dentro detti vafi , & cofi , per 
fentireil caldo, i! mercurio efcedd!aminera,&fagiieper voler ettapo- 
rare,&percottedo uelh coperchi,cafca infra le ceneri, comcneU’altro 
modo, fopradetro,daIIequali, come haueteintefoiUuandole,oconftac 
cio httodiacciandolojtutto fi ricupera. 




Alcuni altri m’han detto hauer veduto mettere , in ifcambio di tal co- 
perchio , & cenere , vn vafo fimile a quello che fi chiama, campana da 
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dift!llare,che co*l fuo canale ricogli quehchefi conuertefn mercurio, & 
co’lfuo becco longo lo porta nel recipiente. Et cofiempitodi minera 
pefta ii vafo di fotto, & co 1’altro di fopra be copcrto & accocio mette 
nel fornello il fuoco,& fan falire il mercurio in quel difopra, & come le 
fofie aequa tureo qnel che ne clce entra nel rccipiete. Et cofi,fe mai tro 
tiafte di tal minera, che coporti la Ipela, andarete di quefti modi viando . 
qnel, che con la Ipericnza vcderete,che vi fia per le rui r me gl io. 




DEL SOLFO ET SVA MINERA. 
CAPITOLO SECONDO. 




? L sOLroevn minerale notifsimo,& per quanto appa 
re, in molri luochi produce, & fi genera d’una follanza ter 
refire,ontuola potentemente calida, tal che fra gli artifi- 
ci pratici e renuto che habbi lomiglianza coi elemento 
dei fuoco,e quefto e chiamato da li medefimi leme mafeu 
lino , & primo agente della natura nella compofition de 
metalii,cperla fua granficcita& calidi ta» come per efperienza fi vede, 
ha conuenienza coi tuoco , alquale accoftato facilmente vi fi introdu- 
ce. Et introdutto chevie, fi n che non hala fuaontuofiti altu ttocon- 
liinta, difF iciltnen te fi Ipegne . Et ancora chcl ci fi moftri tanto di natu- 
ra calda & fecca,nun e pero da penlare che fia vna foftanza tanto pur3» 
che Ia po r si ftar da per fe , & che per pigliar la forma non le fia bifogna- 
to hauer Ia portione & parte fua dc la humiditd , come fi ricerca ad 
ogni mifto . Et quelto cel dimoftra con la fua facile fullone . In che (e 
affomiglia alii metalli. Trouafidi tal cola in molti luochi, &dipiu fpe- 
ciedi colori ,al cun i ne fonbianchi, alcutii altrigiali,cetrmi,&al«i- 
nialtri infra ilbigio e’l nero. Dicono aheo trouarfene dcl roifo.Non 
fi conduce con quel ordine difiloni, come ne le alere minere, ma la na- 
tura hbcralifsima ne fali monti tutu integri , corne fi vede neUelfolc 
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Eolie,prefTo Sicilia, & i Ettene,ouer Moncibello,che e Ifola di Sicilia, & 
d Puzzolo, & nel territorio di Roma , & neldormo fcnefe a sa Filippo. 
& in molti altri fimili lochi.E v matcria,cheha moko odore, & alfodora 
to e a (Ta i fpiaceuole,& nella fua foltaza e molto filia, di tallforre,chc mui 
p eta no (1 corrope,ne anco p ebullitione, o p humiditd d‘acque , aneor 
chedetro molto tepo vi (tia,n6 fi mollifica, ne mai difminuifce, necre- 
fce di pefo,c fragibile,& facilmete fottiliisimo fi tritura, fodor della- 
glio sfregato almortaro di tano facilita d chi vol d redurlo impalpabi- 
le, le s ve minere ha piu forma di terra,che di pietra, aneor ch’alcu 
n c volte habbin colore di certa pietra mortigna. Cognofcenfi douele 
s’habbino a trouare faciSmente,p il grade odor che redeno, & per li cal 
difsi mi bagni,che ^ppiqni d effa (peflo ne (cat uri (cano. Qncllo che u’ho 
gia detro dei argeto vino , cotra 1’oppinion deli filofophi alchimici ne 
ita generation di metalli, il tnedefiino vi replico di qllo , pche no credo 
che neflun d’cfsi jppriamete v’interuegadfe no i foftaze fimili elemetali, 
& qflo mei fa dire il veder che in nelfuna canna di metallo , ne anco U 
aprello minera,ne di (olfo,nedi mercurio vi fi troua.Anzi pur hora fo- 
pra cio penfando tnapparifce unaltro dubio diri(bluere,quale e come 
il caldo e’l fredo,l'humido e’l fecco pofsino d ponto in vn tnedefiino lo 
co,m uno iftante generarfi, & generati vnirfi di tal forte miftione , che 
quali l'un fi connerta ne Valero, come dicono effer neceflario die inter- 
nega dei mercurio & dei foIfo,quado figenerano li metalli. Alche s’ag- 
giogne la humiditd delfacque,la frigidita dclla terra , che ne medclimi 
lochi aneor fono , ikperladiftantialacaliditadel elemento focale par 
chepoco tfhabbi di poter.Ondc mipare che di graloga tali cofe fopra 
auanzino i! fecco e’I ca!do,anchor che quel dei fole fic caldo fi puo chia 
mare vinterucga.Ma pno moltiplicar hora in tal cofidcrationi & difpu 
te,le lafiaroda parte, tato piuqto la miaitetioneno c fe no di moftrar 
ui come fi trouino,& come trouate della terra fi cftragghiuo. Et digia 
fino d hora v’ho detto igeneraldi luochi liqualipalamiloroeffotci lu 
daro,& dano molto da pefare alie meti de gli huoi.vededo diuerfi mon 
tipeaufadi tal minere hauergra (patio di tepo gia nominato» & aneor 
hoggi nominare (pauentofi& horribili fuochist gradilsimifumi, Se al 
cuni altri che madan fuor alcuni vapori grofsi calidilsimi repetiname- 
te fenza fiame,& alcuni altri che madatio vna aequa bolletifsima, che al 
le mani de gli huomini,& a ogni cola, che ha fonfo,e intollerabile.Sono 
ancora alcune di tali minere di folfo,che e(ala fuor vn vapor cato putri 
do & fottile Si di poteria tato acuto che in fatto ferra rhanefito>& cor 
rompe gli fpiriti vitali, a chi s’upropinqita,pil che (peflb gli uccelli, che 
uohndo ui paflan fopra ,abbartinari Sc vinti giu cafcano a terra , come 
fe foder morti , & cofi anco fau lelepri , fi cerui,li caprjo!i»o altri ani- 
mali faluaticijo domeftici,che p forte vi s’accofteno,& fino alie piccole 
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IucertCj& le vcnenole ferpijaqualrcome v’arriuano fubito vi muoiano, 
el medefimo ancora iteruerebbe d gU huomini, (e co bii6aaduertt:za& 
cautela no v^anda/fero ♦ Ne p qfio s'ha da tenere ifra le materie ai tutto 
noceuolbpche a molte medicine per falute delfhuomo aneor s 7 adopa* 
1 lor lallando il parlar di £al cote, dico, chc dei folfo fi trona ct 5 ona forte 
piu pura ehe lakra,De Ia varietdde fiioi colori,efsedo tutttd*vna natu 
ra,farebhe loga cofail voleme dire, & fon pareri in ciojopur vere ragio 
ni di cofe molto difficili i coni prendere a ponto il vero,& nondimol- 
ravtilitd, hor dovb lamineradiqueftila natura produta»tioc hi 
fogno che vene dia molti fegnalj, che * come vlio auanti derto, fodor 
fuo putrido fpiaceuole e tal ched’aprefio & dalontanojoltreal iudicio 
de 1 occhio 4 ne*l rnanifefta 3 & fegiu* cavas i a cane aperte, pert he (e 
altrimtnti Ii cauatori cercaffer di canario per TofFefa dcl gran caldo 4 & 
deirinfupportabile odore che tende, di ftardentro alie cane per alcun 
tnodo fupportar non potrebbono. e t prefiipponedG 4 che habbiate di 
tal terren (bifurco cauato quanti tdjched voler eitraere il fo]fo 3 edibi(b 
gno fare vn fornelIo,c s hjbbi grata £c contegi per ]onghezza>doue cn- 
trailfuocodo (patio di due vafi fatridVterra, che rcfifta al fuocogrofsi 
di panno mezzodito,opiii,di forma di gihrre alti vn braccio, o piu,gc 
fopraalie bocche habbino vncopetto fa.tto dellameddimaterra> che 
eommettain bocca, £k benifsimo fe ijiciftri , & apreffo a tal coperto" 
riOjdue defsi habbino ogni vno vna cana,purdi terra>& fia coi vafo vni 
ta & congionta fimili a due canue di tnantaci>ma piu ftrette. 




rt apreflb a quefH e dibifogno d'hauere vnaltro vaibdella medefima 
forma coi fuo coperchio,ma fenza caue 3 (oi con due entrate* da capo di 
duc bufij& vn akro bufo t fondo i piei>it corpo per dare 1’efcita al folfo 
che vaaentrare,& di quefti e di nece (sita per ogni opera hauernealma 
co per ogni forno tre> o fei, per far vnfoco a due bande* Etquclli due 
»afi * che han Ia canna ^ che uho detto prima , fi ni urant? j pofando li 
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fondi fopra alia prima grata,& cofi fi ferrano da capo a torno alia boc- 
ca murando, che lc fiamme non rcfj>irino , fiduo per due o tre sfiatatoi, 
fatti alia teftade! fornello di fopra. Dipoi fi mette 1’altro terzo vafo fuor 
dei forno in luoco che non fenta calor di fuoco»& che Ic canne di rutri 
duegli altri p li bufi aperti di fopra lafiad ogni vnadaperfegli cntri in 
corpo,& anco quefio per tutto ii torno fi mura per fin fopra alie canne 
de gli a!tri,&al bufo dapiei,che e nel vafodaLPaltra parte, fi laffaTefci- 
ta, hor en qtiefti dui primi vafi fi mette laminera dei iolfo ,& con li 
copcori & luto fi turario & ferran bene, che non refpirino, & cofi anco 
fi fa a 1’alcro vafo,che c meffo per recipiente, & cofi fatto fe gli da foteo 
vnbuono Stpotetefuoco difiame,mettedo le legna infra grata & gra- 
ta, & cofi tato fi cotinua,che voi pofsiate penfare.che qlla foftaza,chc e 
nella minera,fia pafiata nel recipiente,che mettefle, qual fimile d vn fu- 
mo per quelle canne trapalfa,& lis , iugroffa,& fi conuerte in folfo,&co 
uertito come cera fufa cafca in fondo.llquale s’il maeftro vuolc,(ecodo 
che fi va facedo,ll fa venit fuore, pallando per el (lio efito,che al par dei 
fondolalfafte il recipiente, St cofi fe ne lafia di tutto fiir vn pane,o pur fi 
gitta in cannoni di cana,bagnado bene ogni formolo , o di legname,o 
terra cotta thel fia,perchefifiaccbi. Et dapoileiiateilfoco al fornelo, 
& lafiate tutto ben rifreddare,& dapoi fcopritelidui copertori, & vo- 
tari Ii vafidella terreftricd de la minera, che vi e reflata dentro, quale e fi 
mile a vn ceneraccio mort o,di nuouo riempiete li tnedefimi vafi di nuo 
ua terra,& cofi reiterate di fare,comeauantihauete fatto. 




Trouafi ancora folfo infra la minera dei nero, &dcl giallo»di vna certa 
/pecie, fatto puro dalfopera jppria della natura , qiialfeiizaaggiogneili 
piu parte e purgatifsimo,& rompendolo dentro e lucido & bello, comc 
vn vetro giallo>o nero, o daltro color ch’i! fia , & qfto e chiamato folfo 
viuo,e ben vero che fe ne troud poco,& quel che fi rroua e ncllc fi: per fi 
cie de moti, qtiafi come vnaefalationecopofta. tvtti lifolfichefi 
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trouano , fien di che color (1 voglia , fon di calda & (ecca natura. Et per 
coci ad ere d eflb cofi come v ho detto, fi fonde, St p mez 2 o della fua fu- 
fione fi puo coeflo formare qual fi vogli cofa benilsimo , come fe fofie 
gedo>o cera,ouer metallo fu(b>feriie al (eruiti > humano in medicina , d 
purgar & imbiancar lane>& altre cole dinerfe.Ma lapiu quantitahoggi 
fi confuma in comporlapoluere delle arrigi i eri e , fcnza il mezzo , del- 
qualejtal cola mirabile farsa nuIIa.Perche (arebbe impolsibile fetiza ef- 
ib potcre iti efiacofi in vno illaute intro durui intntto Scpertuttoil 
tocojche ! accendeflfe»come fi vede fare. Glialchimilli come materiale 
agente delle loro operationi peni fuo caldo & fecco,8t per il fuo colo- 
re giallo ftanno in gran riuercntia, & fimilmete gli artilti (eraiuoii coti 
il fumo dclquale>rinchiufo in vn caflbne,imbiaucano la feta loro , coii 
che lenzaalcra tentura o purgagione fanno li lordrappi bianchilsimi , 
quafi come neue.Dalliqtiali imparado ledoneimbiaehifceiio Ii lor ne- 
gri eapelli.St lilor mal bianchi veli, che fbpra alie telle portano, Tubi ima 
li>& aneor fe ne fa oglio per ftiochi lauorati St medicine,pcrche e caldo 
& molto difeccatiuo,8tanco co molto farlo bollire in vn capitello for» 
tedi calci na 8t cenere,(eli trae tutto il colore, che hd in le,8t anco fe gli 
Icuaquella ontuofitdjche’1 faincendibile,5t distenta bianco , & incom* 
buftibi!e,8tque(lo c quanto dei folto io ve polio dire, & volendone voi 
piu lapere,pigliate Plinio* Alberto magno, DiofcorideAuicenna* che 
de fuoi effecti ogniun quakhe cofa ne ferine. 

DEL ANTIMONIO ET SVA MINERA. 

G APITOLO TERZO. 

o antimonio* ftcondo che fon d’oppinio- 
ne, e vnacompoficiondi cofafatta clalla natura per crea- 
re vna minera di metallo, nellaquale e fbpra abondata 
con indebita proportiondi materia calda & fecca , & con 
la humidita fna mal milh,d’effettoal tutto contrario al- 
ia compofition de metalli, Stpero viene a effere ,come 
rargeiito viuo»vna fconciatura minerale, St vn mofiro infra li metalli* 
ouero effer potrebbe materia in via arta ad arriuare alia perfett ion me- 
tallica, impedita, per effer cauaraauanti il tempo , & accio me! perfun- 
de il vederc in lui tante parti fimilt a quelle de metalli , guardando 
prima nel fuo color chiaro St brillante , St nel molto fuopefb, St anco 
nellametallina*chc fondendofi,lafla nel fondo delvafo . Ha , fecondo 
chefivede,quefto in fe tnolta terreftritd, come nefafedelbdoredel- 
la fua fulfureaadullione,St oltre alia fua indsgeitione , St poco mefcola- 
menro , la difficti fuafufion , St al fmlalfta mectalliiu , qual anebor che 
lafiabianchifsima & piu luftr ance che non e quafi largenco , e frangi- 
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bile aflai p!u che vetro. et di qtieftolifilofofioperatmnelleloroal 
chimie lene feruonomolto/ccondochedicono^farneoglio^iial ne 
credono chc facci tenturad’oro al argcto fiflo , per ilche molti di lora 
I hanno ingranripurarione»&ma(simarnente quella forte,cbeba ii ti~ 
gli fottili &Ionghi,a modo d’un mazzo di fetole,& con quefto dico far 
ne aflai maggioreflfetto ; che farnopoflandel iblfo.IIchecredo,incafo 
pero chelfolfo lo (erua,per efler cofa piu propinqua alia fpetie metal- 
lica che non il folfo.Et di quefto fon certo»perche ho vednro,clie ne ca 
U3 no vn licor fangnigno in formadoglio , che chi fe qnel che vidi non 
fol mi di(Ic che haueua proprieradi tegnciTargento in eoior d’oi' 0 ,nia 
di fiflarlo ancora.Ilehe forfepuoefler,ma io non ho vedtito,come v*ho 
detto.fe non il licor, m a large nto tento, nedaeffo nedaaltrinon uidi 
mai . La mincradi qudto non altri menti fi trana ne i monti che lalcrc 
minere dc metalli, & lene cana per diuerfe operationi, & qnel, ch’io fo, 
/e ne trouain Italia in diuerfi luochi , &della Alemagnane porcanoi 
Vmegiadelfufo in panni per feruitio dique maeftri, chefanno le cam- 
pane» perche tronano,chc mclcolandone fra il metallo certa parte,agu 
menta molto il iuono,& anco quelli chefanno livafi di ftagno ne ado- 
perari o,co meati cor quelli che fan Ii (pccchi, fi di vetro , come di com- 
pofition di metalli proprii . akchok, lecondo ch'io intendo , (er- 
ue qudto per medicina di ccrufia,in medicare pofteme, o incurabili vi- 
cerint con eflo fileua le corruttioni, & deile carne triile che vi foflero, 
& havhtu d ai ut are la natura a produr Icbuone, Serue ancora in fac 
allai color gialii da dipegflcr yafi di terra ,& da tegner (malti , vetri , & 
altri fimili lauon, quali intnnlecamente vole/teche fuller per virtu 
dei fuocogialli. Dica! minere d*aotimonio ne fono ancora aflai nel 
contado di Siena , infra lequali n’e vna preflo alia citta di Maflii di ma- 
remma , & vn altra grande appreflo a vn’altra citta chiamata Souana , 
& quefta li pratici iperimencatori diconoefler lamiglior chefappino. 
Ttouaiene anchoncl contado di fantaFiore, preflo a vna terra chia- 
mata Seluena, & non Ibloiuqntfti luochi, ch io vho nominati, ma 
in molti altrj,oue per non efler minera d’oro, o d altto metallo perfec- 
to, che importiVpoco fe ne tien conto.Sc queito,che v’ho decto, e quan 
to dell antimonio vi fojdire, 

DE LA MARCASSITA DE METALLI 
CAPITOLO QUARTO. 

R OVA si dei Ia marcafsitadi molce ragioni, conciofia co- 
la che ogm minende metalli, & forfe anco alcmio dc mezzi 
minerali produca la fua.Ne credo che altra cofa fien le mar* 
calsjte che le materie fcconde,& li meftrui deile concetcio- 
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ni de metalli, lequali per diffetto di tempo no fieno alia lor perfetta et i 
puenute,& cofi»p la lor imaturita,fie cofe iper fette.Ouero,(e qfto no e, 
che le fieno le fumofiti che eflalano delle minere, che attac3te alie pie- 
tre fublimadofifi copogano, che! vero p vederlecomunemeteallatto» 
fi puo creder che cofi fieno . Horqualpiu delle due cole propofte vi fa- 
tisfacci in quella vi rifoluete, chel vero dimoftrar non vi so ne poflfo al- 
rrimenti,ma fieno quel che le fi vogliano» alcim metallo , quando le Ion 
pure, da per loro non fene eftrae.Perchcd.il poter della fua calda &adu 
fta materia, che fi vede contcnere,chc gli alchimifti chiaman folfo . An* 
chor che tal metallo hauefleno infieme coi foco della fufione fel confu- 
merebbeno , & cofi refta d’efle partendofi le loftanze acquee fottili in 
nome di mercurio non fiflo,nebenpermifto,vna cerreftritiinliquefat- 
tibile & vifcofa,tuttabruciaticcia , con molco fpi.iceuole odore fulfu- 
reo.Alcuni dicono hauerne fufe.che fepure e vero, mi confirmo adire, 
che Ia marcalsita fia principio di minera & non fumofiti follitnata,per 
che quella, che fondeuagia,doueua efler arriuata a termini della dtfpo* 
fition fua metallica , ouero che eradella minera perfetta infra dfame- 
fcolata,pcr la fufion dellaquale aneor efla fi viene a fondere, & malsime 
fe ha con feco in compagnia pietra , c habbi natura di marino tufibile > 
ma aneor chela fi funda non rende metallo , ma vna materia negra co- 
me vn niello, ouero vn piombaccio.laqual cola»ch io (appi,a nefiuna co 
fa e buona,fe gia non feruifle i colori per vafi di terra, o per tegner ue- 
tri,ouerper dar materiadi faraggirareli volontarofi & creduli alchimi 
fti,de liquali alcuni dicono efler il feme de loro e lifiri , con efla fperi- 
mentano le lor pratiche,piu fopraa vna forte di marcalsita, che a vnal- 
tra,& malsime fopraa quella che ha qualche odore di metallo ptetro, o 
d'oro,o dargeto.ilqual fubito che nel trouano licti credeno, che proce 
da dalla uirtu della lor arte, & d’hauere faputo arriuar i quel fin, che era 
da loro intento, &qfto oltrc alia minera della marcalsita difpofta, gli 
accade quando dal (ofto o dalfarlenico, ouer dal f co han 1 argento la- 
puto guardare. et ancora che la fia piucompofition di minera, che 
fumofita.mel fa dire, & mei confirma il credere & il vederc 1’ordine dei 
la fua compofitione. E l hauere aneor veduto alii confini dei Frioli con 
la Alemagnaalta vna faldadi marcafsitagrandifsima, cheattrauerfaua 
vn monte, & per la fuperficie a 1’alto n’cra alio fcoperto vn filone logo 
piu di. i f o.bracia,& largo p tutto era piu di mezzo braccio.che fe folfe 
flato fumofiti & no caufa ,ppria di minera, alia gradezza che dimoftra- 
ua, bifognaua dire chera dt necefsita che la minera , donde procedeua 
fofle ftata vna gra quatita piu grade, chc appena no era tutta lamonta- 
gna.Sono alcui,che aneor che dichino chelafiaeflalatioe,vogJiano che 
le piogge & la virtu dei caldo dei fole in qlla,che e fcoptafle itroduca co 
{patio di tepo certa uirtu metallica, ilche,ancoc che qfto potelle eflere. 
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die que tali tal cola trouiuo & di cono dalli caldi, & dalli freddi > o dalle 
piogge^cedete.come fanno ancora che non fia foftanza che vcga dalle 
radici della minera, che per quanto fi vede,la natura fempre tende alia 
moltiplicatione,& a conuertire quella pietra,o cofa difpofta, che (e gli 
accofta, tal che crefccdoarriua alia fuperfkie , trOvasi diquefto 
compotio chiamato marcafsitadi varie forte &colori,&dique)!aechc 
e tato lucida & gialla che ccrtamete fe la fofle ponderofa piu, che la no 
e,parcbbe vno oro finilsimo, Aneor fi trouadi quella,benchepoca,chc 
e di tal forte bianca, che par che la fia pezzetti dargento bc coppellato 
& brunito, & di quella aneor fi vede c'ha color mezzo infra il bianco e’l 
giallo.La piu aneor che la fi troui a filoni e in forma di certe grane, hor 
groffe,& hor piccole,tutte cubicheafimilitudine di dadi ,ouerbi (qua- 
dre tutte iuftamente (quadrati. Talche artifice alcuno,con qualfi vogli 
iirumentojiionpotrebbe rirarpiuiufli,ne meglio,liIorangoli.D’ogni 
quaiunque forte, chc fiano,hanno,maneggiandole, gradi fsimo odor di 
ioifo,& non fon co fe molte dure,& fe troua duna forte che facilmeee fi 
frcgolano,alcune altre battedole fopra i vn taglio,o caton dacciaro te 
perato sfauilian grati quantita di foco. Et mafsime fa qllo certa minera 
di marcafsita , che fi troua fopra alia minera dei vetriolo , che par ferro 
colato. Hor qualfia da laudar p migliore l’vna che 1'alcra, o la biaca,ola 
gialla, o lagrofia,ola minuta, le alcun fi troua che ladop eri o medico, o 
alchimifiaalle fperietie loro me ne riporto, ch’io per mei effecto di me 
tali i Vho percola inurile.Ma per certo inditio pariando & anco cola au 
thoricadi qualche operante alchirn!co,s’alcuna n’e buona, s’ellanon e 
di natura di ferro, la bianca ha da effer la migliore, per non hauere tante 
di queilemalignitaadufte, come fon nella gialla. 

DEL VETRIOLO ET SVA MINERA. 
CAPITOLO QJ/INTO, 

l vetriolo fiinilmente e vna foftanza minerale , 
per la eflalation della quale alcuni diconif che fi getierano 
& riducano infieme le materie o foftanzc elementali , che 
prodncanoli metalli, & mafsime 1’oro , queftonon e gia 
funiofitadi me callo, ne anco cofa che fenecauiperaltro 
modo metallo, aneor che p certi fuoi effecti moftridi n5 
eflerne fenza,p certo odor che rede, c cola che haaflai fimilitudine con 
1 alume,ha foltaza mordificatiua, & ai gufto e afpro,& alia lingua pogi- 
tiuo,& ha natura c6firettiua,ndl acqua, & in ogniloco humidofi rifol 
ue co poco (patio di tepo, Et di quefto dicono efferne caufa,come d’o- 
gn altro minerale, le (blfaze acquee,mal ligate, nepqfto c che no conte 
ga alia i delle terreftri,atjzi mi pare cheieflb fi trouicmquepticipatio- 
ni di diuerfe qliti,cioejpprietadi folfo, at t ioe dell'alume,il roder dl ni-; 
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tro,o dei lale,& de metallijypprietd di rame, & di ferro, eauafila fuami- 
nera p le valle de moti, in luoclii faiuatichi,tna no troppo alpri,& e piu 
pflo vna cerrabigia,o laffo tenero & mortigno,che pierra dtira,co alcu 
ne macchie gialle,& verdi p deero, ha femp co fe,ouer pffo a le , qualche 
mineradi folfo.o piccola,o grade»eflaIadYfia,quado e lotto terra,vno 
acuto & gradi fsimo fetore d*aduftione fimi! e a qlla dei folfo.Et 1’acquc 
che furgano doue effa fia,fon tntte putride, tcrrellri & gro(le,qual bulle 
te co grifumo,&ql lenza,che certoi afiai liioclii,douc ne q,tita grade, 
paiono effetti infernali.Quefto terreno, o mi neta, che lavoglian chia- 
mare,auati che eflraer lene poila il vetriolo,cauatene qlla qtira che vo- 
lete,&benefcclta,s’am6tina ifieme fopra d certe aree,& coli fi lalfa alio 
Icopto a macerare alie piogge,alli freddt,al Iole. f. 0.6 .meli, alcune vol- 
te reuolgedola co far venir quel che era forto in fondo nella fuperficic 
di fopra, &qnado fanqfto corocchiod’unzoppo neil van minutamen- 
te tritandoraccio che meglio fi n(caldi,& p tutto fi dictio ca. Da poi, cofi 
codotto,fi copre.facedoui fopra vna cappana, o purport 3 ndolo fotto 
vna fatta,ladone fi lalla liare ancora dripofareAo.g.mefi di piu, anati 
che filauori. hor Aappreflbjdoueetalinincrajoaltroltioco co mo- 
do, doue fia aequa a balhnza , fi fa primamente vn bagno longo vn.* o. 
o.»f.braccia,& largo, to.o. 1 1, in circa,§eako.4.in circa, che da piei hab 
bi vno fciaquatoio ch*arriui al fondo , da poter llurare, per cauarne le 
feccidlla terra purgata, & mezzo braccio prelTo ai fondo fi fatre o qua 
tro buchi da poter tenerle ferrate & aperte , come bifogna,& appreflb 
a queflo bagno fi fa vna cofertia murata beuifsimo & copta con ql me- 
defimo tetto,che copre tutto il reflo dei edificio, 16 ga qnto tutto il ba 
gno,8c larga vn.*,o.4.braccia J nellaqua]e li buchi, che vi difsichefi lafla- 
no ne Ia faccia delbagno,vi refpoden detro. Hor quando di qflatal ter 
ranevoglia trarla foliaza dei vetriolo fera pieno mezzo il bagno de ac 
qua,& tura bene tutti Ii lochi che no efca,& dipoi p igliano di quel terre 
no,che v’ho cftto di fopra, qnatolor pare ehecopcrti ql aequa, che v’an 
mella a bc liqfarlo,& ve’l metteno appoco,appoco, lerop rimenadolo, 
Scfacedol venire fimile d vn tepore, 6 piu liquido, & cofi qfta,be diflepe 
rata, fi lalla pofjre p fin che 1'acqua benifsimofi rifchiari>& chelc parti 
grolle & terreflre lauate & purgate bene vadmo in fondo,& chetal ac 
qua refti carica e ben pregnadi foftanze acute,difpoftedfareilvetrio- 
lo,laquale aequa per lecanne de li tre bufi ^ ftucate^tutta quella, che e 
nel bagno chiara, fi fa colare nelfaltro ricettacolo appreflb, & incafo 
chetal aequa no vi parefledi virtu potete, ouer no folfea voftro modo 
carica, vi fi aggiogne fopra alia medefima aequa piu terra,& cofialfin- 
totro,cafo che qlla terra no vi parefle che Vhsucfle redutoogni fua fo- 
ftaza di vetriolo, vi s’aggiogne piu aequa, laquale aequa jffuppofto che 
lafia gagliardade la fua folia uza,6c fatta chiara, & condottanel ricetta 
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colo detto,a volerta couertire in vetriolo, fi fa bollire, e per qfto fi fan- 
no x.ouer xii.caldaie di piobo, quadragole, di gradezzifimili i quelle 
coti clic fi fa il fate, & ad ogni vna fi faiifuo fornello murato accoftato 
to la tefia di drieto d quel ricettacolo, che cotiene 1’acqua chiara, del- 
quale tbpra i ogni caldaia e vna cana , che Aurata empie la fua caidaia, 
laquale pietrafi fagrapezaboHire,accio vaporino !e parte acquee che 
c6t/ene,per fino d vn certo termine. Dipoi,quado lor pare,effendo be- 
nifsimo calda,vi metcon dctro drifoluere certa quatita di ferro,quato 
lor par che la natura di tal aequa coporti, o vecchio.o nouo ch'el fia, & 
cofi ieguitano il cnocere bolledo teperatameteper fino chel taggio mo 
dira che detta aequa e in edere da riftregnere,8i benitsimo congelari?, & 
cofi qnado li operari la veggano in quefto efier ridotca la caua della cal 
daia,hauendone prima di buona pezzaleuato il fiioco,& la mettono fo 
pra a vn tino,o cafle,o altri vafi di legno,che fian grandi,& vi fi lafla fia- 
re dne,o tre giorni,accioche ogni parce dilpofta a congelari? fi conge- 
li,&dtpoi fc ne caua quella acqua,chc none congelata, St fi ritorna fu le 
caldaiejO la lafiano da parte, fi per cauarne la fua fofi: 3 nza, fi perclie fetu 
prela fia maeftra alie nuoue aeque, ET cosi anco cauato delle ca fi- 
le, o dc tinazzi,o de bigonzetti il vetrioIo,chetrouano,o congellato» 
il mettono in vtia caldaia, onero ne riempiono li bigonzetti, di che per 
forme dei farne panni Hanno gran numero , e in quella caldaia il fon- 
den tutto, o ne fondeno vna parte, & lopra d tutti li bigonzetti ne git- 
tano quella quantitd,chelorparbafianteacollegar ciochediquello ne 
bigonzetti fi ritronaua tutto in vn pezzo, con ricongelarfi , & calo che 
1 a prima volta non fi congelafie in mezo , di modo che fiforafie bene, li 
fcola 1’acqua & fi riempie di nuouo vetrioto congelato, & fi mette del- 
l’altro d liquefare ai fuoco al modo di fopra, &al fin in dueo in tre vol- 
te riempie per tal modo tutto quelche manca, & fi fannoli pani inte- 
gri , ma piu belli Si piunetei fi fanno gittandolo nelli bigonzuolia con 
gelare , & congelandolo in tre o in quattroJcongelationL tro va- 
si della minera dei vetriolo in Italia & fuord'Italia in molti litochi, 
Alcuni dicono che doue la fi troua.da indirio di minera d'oro,ilche per 
cofa certa approuar nonpoflo . clVbsta, per tutto douela fi caua* 
perii fuoi mali & infiipportabili odori, fimiliaquellidelfolfo , opeg- 
gio,fi caua a cane aperte .cogn o SCBSi,douc ia fia, i diuerfilegna- 
li,& mafsime per li molti odori per liquali lenza molto cercare, oltre a 
quellochenedimofira la vitta, 1’odorato ve lamanifefta. et di que- 
fto vetrioIo,a chi ne le tentorie o ad altri fuoi eflercitii fi terne , qual di 
tutti fiail migliore mi riporro. Molto da gli Alchimiiti e laudato ilci- 
prio, & iibabbilonico . Io per non tanto ditcoftarmidirddeU'italico, 
Si mafsime di quello delquale ho piu notitia , qual fi chiama Romano» 
qual fi caua nel concado di Bagnorea» ilquale, benthe non fia cofi ben 
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vctrllicato & lucido, ne di qucl bel colore verde azzufO,come II ciprio» 
non pero t che no ferua beni(simo,& cerro di qudti n’ho veduti,da quel 
di mafla i fuori,mi pardi tutti il piu vero,il pin belIo>& il migliore. Ho- 
ne veduto in Vinegia venir quantita grande de Alemagna, oue poco al 
tro $’adopera»mafec6do il parer mio,e molto piu terreftre chel Roma 
no,li piu pendono jn verde d’h e rba, quefto pende in gialigno,ancor che 
vi fia alquato di verde mefcolato.Quel che vi ho deteo che fi caua a Maf 
fa di Tofcana,e potente & bello quato il ciprio.Cauafene ancora a Tra 
uale & a Monte ritondo,a fan FiIippo,a Sonana, & in molti altri luochi 
dei territorio Senefe,ancor fe ne cauarebbe nel cotado di Volterra» an 
cor fe ne caua nel monte i Miata,nel contado di finita Fiore, fe ne caua 
rcbbe,8t credo che fe ne fia gia cauato, e oppemon d'alcuni che fi troui 
aneor dei biaco,Gli alchimici,per quato intedo,p farior og1i,ogagliar 
de aeque acute & corrofiue,(b che volonticri pigliano dei ciprio , o dei 
Romano,& fon certo che pigliarebben volotieri di ql di Mafla,fe ne po 
tefler hauere,p efler po reti fi imo & molto fimigliate al ciprio, & di ter- 
reftritd e tato puro, che appena,come fi caua dele caua, fi potrebbe ado 
perare.In ogni Ipeeiedt quefto cofi,come vi difsidel folfo ,fi troua vi' 
triolo,di quel ancora ch’c ridotto dalla propria natura fcnzaarte»a fui 
tima fua purita,Buttato fuor dal caldo come vna pelle fopra alia mine- 
ra cauata quando c in macero>& quefto e vetriolo potentilsimo , & no 
vetriolo,ma cupero(afichiam3,feruefene molto gli alchimifti come ma 
teria forte & difeccatiua,& per Ia medefima caufa aneor li pittori, do- 
uc habbino dibilbgno di difeccar prefto li !or mcfcolati colori. 

DHL L’A L V M E DI ROCCA ET SVA MINERA. 
CAPITOLO SESTO. 

'ALvme che hoggi volgarmente fi chiama alume di rocca 
laflando il dire laderiuatione dei vocabolo,& anco il narra- 
re di quello che fi troua feritto»che era liquido, qual gia chia 
mauan natta ,vi dico che quefto e vna foftanza terreftre, con 
gekta,lucida,& tralparete,di natura caldo &fecco> di fiipore a(pro,c6 
certa klfedme ontuo(a,& hd jpprieta riftrettiua & corrofiua,trafsi me- 
diante farte di pietreminerali.Tutto, per quato ho veduto, e d’una me 
defima|natura,ma di duc colori, bianco, & rodo , Dice plinio,chc gia fi 
trouaua dei nero.Fii cofii cognita fin da gli antichi,mano fi vede per gli 
fcrirtori , che vlaflcro Ii modi per trouarlo , & per cftraerlo , che vfa- 
no gli moderni , e materia , che oltre alfintrinfeca & natural fua /alfe- 
dine, ha grandiftima vifeofita , quale piu apparentem en te fi compren- 
dc che neflun de gli altri effetti , quando per volerio calcinare fi mette 
mfuoco,rifoluefifacilmente, e con aequa & con fuoco, cofi come con 
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aequa & fuoco fegli dala ftia perfectjone.purgandolodaliaterrcftrita.. 
Gli alchimiiti & i partegliori molto fc ne ferueno,anzi fenza effo le loro 
aeque acute far non pofTano,come aneor li tentori di panni & lanc,alli 
quali non e manco ncccflario chel paneall 'huomoj adoperarfi ancora 
d couciare il corame,& in medicina in varie infirmitd. la minbra 
della fua pietrafi troua nelli monti, comc Valere minere, ma in poche re 
gioni, Aneor chegliantichidicdfero trouarfenein Cipri,in Armenia* 
& in Macedonia»in Ponto & in Africa.in Lipari, Sicilia, & Sardegna, & 
anco in Ifpagna,& che fi troua liquido come mele, Hoggi non lento 
die dcllalume in altro loco fi troui fe non in Hellefponto preflo a Me* 
telincjinSpagna prelfo di Carragene,in unlocodettoMazaron, &in 
Italia in piu Itiochi, & piu quantita,& piu bello, & migliorechealcun 
dc gli altri. Et primamenre c ominciandom i da gli eftremi d’cfia , ui di- 
co trouarlene (btto il dominio di napoli ad Ifchia,&aPozzuolo,& (ot 
to qucl di Komajprefio alia marina a.xii.miglia infra Cinita uecchia & 
corne to, in uno loco chiamato Lttolfe, la douc fon molti montiinfie- 
me,chc maggior parte dir fi puo che fien monti d’aiume.Fur quefti fino 
al tempo di Pio /ccondo cognofciuci,& non prima, e da quella hora, fi- 
no a! pre fente giorr.c per la camera Apcftolica,& fuoi miniftri uis’e 
d iligcntcmcntc cauaco,& trateone un teforo incoprenfibilc»& cofi cre 
do che feguiterano per fiuo dlulcimogiorno delmondo.p vedertal lo 
co dotato di piecra & legnarm,& d'ogni cola opportuna, da non douer 
fi per opera humana mai ellingnere. Trouafeneancora nel dominio di 
Sic na, a Malia, & a monte ritondo,pur dei medefimo territorio, in pia 
Itiochi. Aneor fe ne troua nel contado d i Piombino,a monte cone,& in 
quel di VoIterr3,a Gapiglia.In nkri Itiochi, ne in Italia ne fuori,non fo* 
che anchora (copertafia minera d’alumi. Et di quefti detti,fol di tre lor 
te fono,quelli chio ho ueduto,che Puno e quel d’italia bianchilsimo, la 
eido, Sttrafp are ntcjfimile agran pezzidi criftailo Congelafi grolfo di 
forma quadrata con bellilsimi anguli , qual akrimenti non dimoflran 
effere che grandi diamanti. Ancora fe ne produce d’unaltra forte alqui 
to pendente in roiTo, che fi congela piu minuto chel btanco.&noncco 
fi ben purgato, & di vigore e piu potente, ma non e cofi vago alia vi Ita. 
Tutto 1’altro e roflb,alquanto calcinofo & minuto,non maggior che fa 
ue, ma di natura e molto piu corrofiuo che 1’altro, come fi comprende 
nel’opcrationloro,Si ancho perragione vedendolodi color fo tale, ar 
guifcepiu calidki, & fa 1’acqne de partitori con piu fpiriti & manco 
flcmma,aflji piu forti, et qiicfto e quello di Mcteline, ct quel di maza- 
ron.di Cartagene,l'imo a laltro aflai confimile,et per minutezza,et per 
colore.Ecogniundi quefti hala fua piecra particolare.Quelli, che v*ho 
detto effer bianco,fi produce in vna pietrabiancaponderola^et fifla,di 
color di ceuertino . Aneor che di piu pietre di varii color et nature fi 
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cana alume /et infra l’akre d’ima di color d’albaz zano , ma alquanro 
piu renero.Niuna pietra e, che ali’occhio nc al gufto dia fcgno , fe con- 
tiene alume o no , prima che Ia non fiu cotta , eccetto per vn certo in- 
dicio generale & confuto > che nedalalpericnza alii pratici, Tutte le 
buone minere delfalume , accioche regghino per euaporarle al foco , 
vogliano effer alquanto dure,& quelle faran migltori che piu faran pon 
derofe,bm denfe,fenzabufi,o uefighecce, per dentro’, Nella fuperficie 
loro han fempre in compagnia.come hanTaltre minere Ia lor marcafsi- 
ta, vna pietra dettafocaione, aflui piu dura at ferro &al foco che non 
ha la pietra buona da far alume , el color di quefta e quafi di ferrugine 
con alcuni mefcolamenti dibianco &di gialio,e pietra per fare alluine 
inutile.Perche alia fornacedella vaporatione con poco fuoco non cuo 
ce,& n5 eocendo,nel macero no fi mollifica.come fa la buotia pierra,& 
fe pur vi deliberalte>che con fuoco longo la fi cocefle, perche al macero 
fi mollificaffe , prima fi guaftarcbbe la buona pietrap paffare li termini 
dei foco bruciandolila foftanzadelfalume , dipoi altro no farebbe che 
ait’ alume piu calci nofiti,&: nella caldaradelladiffolntione fon nelle caf 
fe della congelatione piu fangofo>3t per queilo Ii capi maeftri co dilige 
tia procurano che la pietra, anati che la cuocino, fia benifsimo fcelta,& 
dapoi ancora chefhan fatta molificare al macero lafan dinuouo,aua- 
ti che la tnadino alia caldara a diflbluere,benifsimo rifcegliere. le ca- 
ve per cauar copia d i tal pietra fi fanno aperte, & ariimofamente con 
numero d’operari fi fan gran tagliate, entrando fempre dentro nel mo 
te per arriuare al mezzo dcl monte» ladoues’hi da fperare di quefta & 
ogni altra minera maggior quantita,& maggior perfectio ne, & per que 
fio leuato il primo cappello dolle terre tenere fuperficiali »(i fa vn taglio 
longo, & dapoi per queftoficagtiail falfo da piei al fondo dei primo ta- 
glio piu ballo che fi puo ,&perficurtade cauatorifi va appontellando 
di legname,8c dapoi, quando lorpare, leuando li poncelli !i fa in vn maf 
fo tutca la pietra in vn rratto ruinare » quale dipoi con groffe mazze di 
ferro & pichi apontati d'acciaro & zeppe,In molce parce rompendola» 
fi fcegliela buona dalla inutile & trifta. Et labuonafi mada con caualli 
& carrette alie fornaci della euaporacione, &la trifta p nectar la caua* 
& per leuar gli impedimenti a gh operar i i, fi buttaallaripa,&cofi con 
quefto modo fegu itando fempre s’entra in dentro, attrauerfando gli or 
dini dei faffo per qucl verfo chelpiu fi dimoftra minera, St aucho entrati' 
doinfondo.quando vi fi vedefieil filo n della pietra feguitare, ouer che 
a cauar vipareffe hauer cominciato troppo alto , Et per concludere in 
vna parola vi dico, che farebbe bene a chi caua minere, far ogni iorza di 
forar per mezzo, come vn pater noftro, li monti , ouer per opera di ni- 
gromantia,ouerdi giganti,chenon folo in piu parti veli fpacchafTero, 
Maanco per veder qucl che ve dentro , &per guaftar piu prefto ia 



DELUALVME DI ROCCA 32 

dolcmidel frutto»il midollo reuoltaflero fotto fbpra.Hordi quefti ea 
li monti, doue tali minere fi ritrouano,non fe ne ponno dare que fegna 
li,come fi fa di quelle de metalli, & dalcuni alrri de mezi, per che quetti 
non li fdegnano di produrre arbori & herbe , Et di pin anco ben fpeffo 
vi fi trona in efio proprio, oaprefio d eflo minere daltri metalli, quali p 
fua decottion fi crede che hii fieno generati,& di mezi,molto ipeflb co 
efib vi fi trona congionto el folfo,con ilqualfi vede molto couenire,co 
me ne fan fede 1’acque calde de bagni, che mefcolatele fbftaze delVuno 
con quelle delfakro fon falutiferi rimedii d varii egritudini de gli hoi. 
et c o s 1 a cafo o per arte trouata la minera,& cauata,& fcelta,come 
vi hodctto,ficonduce alie fornaci delle vaporationi, lequalial trime nti 
non fon fatte chele comunida farlacalcina, & ineffeditalpietra,fatta 
la volta al fondo per ricettacol delfuoco,tutto il reftante della mcde- 
fima pietra benifsimo fi riempie,& ai fin fi cuoce dando lo fuoco conti- 
nuato per fino, che per tuttas’infuochi&faccibenrofla& ch’ogni fu- 
mo benifsimo eflali,che fard in Io fpacio di dicce,o dodece hore,o piu» 
fecondo la natura della pietra,nelqualeeffettoli pratici hannograndif 
fima aduercentia,perche in quefto confide quafi tutto il pondo delfo- 
pera.Perche non cocendofi a baftanza, aneor che la pietra fia di natura 
buona,dinenta inutile & trifta,per non mollificarfial macero, & anco- 
ra trapafiimdoil debito termine con piu fuoco fi brucia lavirtu&fb- 
fhnza dell’alume,&cofi per reflare in durezza,operincenerarfi,nonfx 
puo conofeere la virtu della pietra , & fi perde ogni fatica & fpefli, & fa 
difperare il patron , & pero e di necefsita di conofcer le pietre & li lor 
proprii colori co indicio delafperieza, &. cofi li fuochi & li fiumi fulfu- 
rei fecondo che fi vandimoftrando.Dcquali effecti per paroleno fe ne 
puo dare terminatamente notitia,Ma fi debba,auertedo al tutto, ritro 
uare il modo vero coi fare & rifare piu volte la cofa , variando fempre 
per fermarfe poi nelmegliore, hoh clvesta pietra conia fua ra~ 
gion di fuoco, ben cotta Stsfumata, quando efredda lacauanodelc 
fornace, &la mettono in certepiazzepiane , &la conciano con ordine 
come vn muro afecco l’un pezzo fopra a laltro,& ne fan vnacompofta 
longa vn xx.ouer xxv.braccia, & larga quattro , & alta per tutto vno & 
mezo fin due,& apprefio vi addattano vn canal d’acqua,co laquale mat 
tina Se fera & tnolte Volte, la flate tre volte il giorno Ipandedola fopra 
con vna cazzadi legno benifsimo ruttal’adacquano,& cofifi fagiorni 
quara nta,per ilche in capo di detto rempo tutta la pietra difpofta a ma 
cinarfi fi troua macera. Si diuentatafottile& morbida comeongueiv 
to,ouer calcina fpenta biancbifsima>quella che e di natura da far l’alu- 
me biancho , perche 1’alrra e rofsigna , come e la natura della fua mi-» 
ncra. hor havendo d quefto termine la pietra condotta, e 
dibifogno > per voleda condurre in alume , hauere vn cafamento fpa- 



t. $. DELL A PT. 

tiofo fatto almeno, per manco fpefa,a modo di cappanna,ma longo & 
largo tanto che vi ftiavnao duecaldaie dadifoluere Iapietra, conquel 
U quatitadi cafle da metter I’acqua a congelare, chc la grandezz* delle 
caldaic comportatio, & alie caldaic fatto fotto primamenteli lor forni 
graticolati di pietre,che nonfondino,o calcinuio.vifimura (opra.Son 
lecaldaie,perchebeneitediate,fattedi ramebamtro,o di brozo butta 
to,&appreffo di muro, come intederete. Di rameo di bronzo efoloil 
fondo, quefto e grande di diametro di braccia quattrodolcemete fatto 
coneffo con vno orlo a torno,eomc vn piatto di ftagno>& que do fopra 
a fornel detto fi mura , alto fopra alia grata per ii luoco delle legna vn 
braccio & mezo,dipoi fopra a l'or!o di tal fondo fi mifura i forma pira 
midale,a modo di vnatifterna, vencndo fempre allargando, ta! che le c 
in fondo il vacuo e di braccia tre & mezadn bocca fia braccia. j\ in cir- 
ca, che vn poco piu o manco non fa cafo. Hor quefto luoco murato, & 
cofi fatto dentro braccia quattro , s’intotiica tutto di vn calce ftruzzo, 
che tenga d 1’acqua, fatto de belici pefti , di calcina , & fcagliadi ferro, 
chiare d’uoua,de oglio,fc ogni cofa bene incorporata , & copofta infie- 
me, tutto per deero, come vi ho dctto,fe intonica,percheracqua,che vi 
fi mette a bollire,non verfi,& fopra al piano delforlo, aneor vi fi fa di Ic- 
gname vn circolo groflb mezo braccio, & alto vn quarto, che ferueper 
mettered lienale pale, quando Ii calderari (olleuano Iapietra, & chepur 
gano facqua.il fondo della caldaia dalle terreftrita,& materie dure tio 
diffblute. fassi ancorainla meddima,oakraftanz.acontigiia,pogni 
caldaia trenta caffoni di legname di quercia,ouer di cerro, da metterui 
dentro 1’acqua carica d con gelare, gro Isi vn’ottauo,&alti braccia duc 
& mezo, & longhi tre>& largiti due,ben fatti , & con incaftrature benif 
fimo commefsijfenzaconficature di ferro,mada due ftretrore>amodo 
di telari, fattedi trauicellijvn da capo,& vn dapiei, conii lor rranerfi, 
& zeppe , fi fan forti & ben ferrati , che niente fi verfino , & fi mettono 
co ordine accoftati nelle parete delle mura 1 un preflo a l’aItro,& anco 
permezo, fi condo che la ftanza e larga, vn folaro o duc,o ficondo che, 
a chi ha d far , cofi piace . hor voi hauete Ia pictra dcH’alume mace- 
ra, & bene fcelta , & le caldaic ferine &acconcie fopra d fo rnel i , & an- 
co lecafieftrette & mette a lor ordine per far 1’alume. Hora piu oltre,vi 
bilogna primamente empir la caldaia d’acqua, condottaui da vn ca- 
nale, laqual caldaia fara di temiradi fome circa d.zoo.& fotto per la 
bocca dei forno dandole gagltardo fuoclio fi fa bollire , & cofi , quan- 
do e bollente , fi piglia di quella pietra macera, & per il bagnar dellac* 
qua fatta fottilc & quafi terra , & vi fe ne mette dentro d poco a po- 
co, vnfeijO orto carretatcper volta, 2; quando fan quefto fempre ftm 
quattro huomini , fopra a 1’orlo ddla caldaia , che con quattro pa- 
le grandi dilegno»checonli manichi arrjuano finoal fondo, fempre 

lamancggiano 
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Ia maneggiano & riuoltan per l’acqua,& quella dttra e fa<Tofa,che non £ 
difpofta dJifToluerfijla cauanoaogni fine dimeffa,&cofiin treoquat- 
tro volte vi niettano tutta la fomma della pietra, che vogliano,interpo 
nedo da volta a volta vn fpatio di due o trc hore»o quel piu o quel man 
co,che 1’acqua alquatoraffrcddata,& il mctter dlla terra,ritorna a ribol 
lire,& alfine be netta la caldaia da ftfsi nocottU&Tacquada ogni ter- 
rcftrita, quado li pratici csldarari veggano 1’acqua difpofta a cogelare, 
& di foftanzadalume eflere ben carica» con certi vafidi legno con ma- 
nichi longhi tatti in forma di cefte la cauano» & per certi cannali, a cio 
adattati,Ia mandano alii cafibni a congelare, & cofi a vno a vno gli etn 
pien tntti , cioe fei per ogni cotta, che fono apponto , o poco piu delia 
renuta della caldaia, & in quclli Ialafliino flare quattro giorni pofatame 
te i co ngdare,fi e di verno, & fi e di flate fei, & in capo di detto tepo fi 
voca p due fori,chefifanno nel fondo delle caffe, rutra 1’acqua che non 
foflec6gdata,ma prima fi caua tutta la piu diiarachc fi puo & fi ritor- 
na alia caldaia,ouer fi mette in cotiferua in vna o due delle fei cafle, che 
auazano da poteria ricornare alia caldaia a beneplacito voftro,& qfta e 
copagnia& macftra fempredella fuccedente cocca, anchor che fenzael 
fa, come fi fa alia prima, fi potrebbe anchor fare. Mapcrche gia ha in 
fe foftaza dallume,e meglio aflai che non e 1’acqua nuoua & chiarjper 
a §=0°S iiere & feguitarc alie future cotte, & cofi farto, trouarete nelle 
caffe.cheempifted aequa, carica dal mezo in sii d torno a torno Tatiime 
cogelato,attacatoal iegno,groflb& bello, fecondo la quancici& virtii 
delfacqua & della pietra che vi fi mette,o biaco o ro fio, fecondo, Ia qua 
lita della fua minera,& cioche nel fondo della cafla infra quella terreftri 
ta calci nofejda vna poctl di fupficiedi tre o quattro dita grolla in fuo- 
re, che cotiene alquato d’alume,fi deue gictare, perdie e inutile, & quel 
la materia minuta, che fi falua, ritorna alia caldaia incompagnia della 
pietra d ribollire,& cofi fi va fempre operando & circulando 1’opera. 
et Q.VELLO alume,chenelli cafibni fi troua attaccato, con vno fcar 
pello o alcro ferro rompedolo fi flacca, & cauato fuori convn gerlino 
in vna conferuetta d'acqna che trabocchi fi va lauando,& lauato fi ripo 
ne al fuo luoco in magazzino coperto , perdie c condotto al fin della 
fua perfettionc.Ne manear voglio di vi ricordare chel vanraggio di ra- 
!e opera e, come anco di rnolte altre, cioefarui ogni effettocon gran- 
dezza,cioe gra cane, gra numero di ferrameti & diforaaci,gra caldaie, 
& fuccefsiuamente gran numero di gran cafibni,perchefifadeH'alnme 
pju quanritdpiu grofio & piu bello, & in fomma piu fi foprauazadigra 
loga alia fpefa.Perche Toperario che farebbe il poco di que! che e piu, 
non s’auuede, aneor chel fia vero , che ogni cofa delle dette ricerca piu 
huomini & piu trauaglio.Trouanfi ancora altre fpeciedi foftanze diu- 
minofe, fi come e 1'aluine che fi chiama catina, illameni quel di feccia, 
h 
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& quel di pmma.Et quefto e quanto de gli alumi,fi artificiali, come na 
turali,v’ho (aputo ho potuto dire. 

i 

DEL ARSENICO, ORPIMENTO, ET RI- 
SAGALLO CAPiTOLO SETTIMO. 

'Arsenico &rorpfmenrolbndue fofianze minerali 
di confim il natura, & fon netfeffer loro pure& lenza me-* 
fcolamenro dalrrefpecie, & per 1’apparente qualita loro 
diremo effer la compofition loro vna terra adulla ben di- 
p urata , & per certa (bttigliezza&molta digeftione fon 
ne metalli fufi molto penetrabili, anzi operano di tal for- 
te, che con qual fi trouino, il corrompeno & conuerteno quafi in vo’al- 
tra natura. Ne alcrimenti chefifacci quafi lofiagno o il mercurio 1’orpi 
mento & arfenico.Per il mezo de quali gli alchimifti fofifticanti imbia 
chiuo il rame»& 1’ottone, & fino al piombo , inbianchezzad’argento. 
Son (econdo li fifici di natura caldi & lecchi in quarto , fono aneor per 
certa lor potentia corrofiui,anzi fono veneno potentifsimo della vita 
di tutte leco(e,derar(enicofitrouadelbianco& dei cirri no, & 1’orpi- 
mcntOjpar cofa di perfe , aneor che na (cano nella medefima mincra,8e 
luno &l'a!tro, fono Iaminofi,& fattiafcaglie,&:tallamine»6 falde, fon 
piu (ortiliche carte,anzi fonloprafunairaltra come quelledel calco, 
& volendo, facilmentefifeparano,&ancofatilrnentefi frangeno>& fe 
nefa poluere, La lor minerali trona in Ele(ponto,& in Capadocia,& IT 
caua in profondifsime caue , percbe e materia che la nat ura ce 1’occul- 
ta, infcgnandoci 3 douerIa,comenociua,lafiarfiare. Ne perquefto gli 
arroganti cauatorila lafiano, madipoichehanfatto le cane profondif 
lime& 1’hanno trouata,vanperefla conbocca & nafo chiufo, con fpo- 
gnadaceto, fe fjluar vogliano la lor vita, rifpctto alia venenofiieifala- 
tion d’efla,& quel di, che fi trouano,»onglicauano la terra d’intorno, 
nedadoffo. Quefle minere non hanno fimilitudmeconl’altre,ma (bn 
formare a modo di cittolidifiume,& fonponderofe molto, tal che par 
che habbino conuenienza con limetalli,Stchela natura far voleffeo l’o 
ro,o l’argento,anzi nealtro poffo penfare,rifpetro al colore & ala mol 
ta fu a ponderofita, ma J’un fa glieffetti vtili,& benigni, Stquefti gli fan 
pefiimi. Ma qucflo aneor dico, perche aneor ch'io vcgga in lor natura 
diuerficigrande,alcum dicono de 1’orpimento cauarfine oro, L’ar(eni- 
co veggo effer bianco,& di quelto gli pratici minerali vogliano che in 
compagnia quafi di tutte le minere de metalli fene truoui ,6tchelfia* 
quello thcnelle hifioni confumi& porti via 1’argento che conte ngo- 
no.ll che, (econdo il mio parer, arfenico propriamente non credo dic! 
fia che tale effeto facci. Ma quefto e chc lilia quclla foftauza dilpolta 
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com!nci3taadingrofTare,& no couertita ancora! minerapfetta »J?che 
e materia mal mtfta & peggio fiffaj&a' qlli pratici,che tal cofadicono» 
baftuchiamaro addtire vna cau (ad lor modo, aneor che cocffetto Ia no 
fia p intederfi,pche arfenico,d chil voleffe veder, moflrar non potrebbe 
no.Dicono ancora, come anati v’ho detto,l’orpimeto SiPacfenicocri- 
ftallino effer apponto di vna mede fima natura, & aneor a me bifogna 
dirlo cotutco ch’io gli vegga, ouermi paia di vedercompofition intra 
di lor diuerlaffun vededo biaco ouer citrino lucido» che denota conte 
nere dei terreff re & de l’acqueo,& 1'altro e di color aureo luftrate & bet 
lo,&difoftanza fulfurea , attefo ilfuo color gialloe’lmoltofuo odore» 
tuttifi trituranoS: calcirano , come faanco 1’antimonio, & mefcolati 
infieme per fublimatione fanno il ri Ia gallo, pur cola della medefima na 
rura,& nelle feci di tal fublimatione , o in alcro modo arroftiti ,laffano 
vnametaliinabianchifsima come argento, tnafrangibilepiu di vetro. 
Quefio arfenico,orpimento, & rtfagallo fondendoli , o bruciandoii da 
perloro,vaporano via infumo,nia accompagnandoli conaltri metalli 
reftano incorporati in loro,& fe tal metalli no fi foccorrono co 1’aiuto 
de l’artc,diLientano tanto frangibili che lono inutili . Quefii veneni, de 
liqua! i parliamo,ancor che habbino qualita nociua,rarte medicatoria 
a molti effecti fe ne feme,dicono effer rimedio, porcandoli in vn lacco 
letto fopra al core cotra alia pefte,8c il fumo d’efsi gioua d gli afinatici , 
& che fon contro alie tofsi vecchic o fputo con langue , & rorpimcnro 
mefcolato conlilcia & calcina dipela fenza akunalefione ogniloco pe 
lofo , & con efsi aneor fi fi corrottorio da cauterizare potentifsimo, 
Ma confideraro chi quelli fono & che piu fi coguofcano pereffetti ma- 
li, & che s’liu da tener molto timorofi della vita, vi conforto i non pra- 
ticarcon loro,le nonperforza di necefsita. 

DHL SAL COMMVNE, VSVALE,DI CAVA ET 
D'ACQVA, et altri diversi sali in 
GENERALE. CAPITOLO OTTAVO. 



olti son l> i lali che la natura in varie ragioni 
Ai parti dei mondo produce» come Plinio nelle fue hi- 
llorie dimoftra, & cofi ancora molte fon le diuerfi- 
ti dellecofe , che fon falfe, & chctrarlc ne puo lale» 
come fon tuttele lifciuedi qualunquc cenere > & le vri- 
te di cutti gli animali . Ma perche quefte fon cole che 
non po.rgcno a gli huomini quella commoditi challa vira bifogna, 
4’alcuni piu notabili in fuori , laflaro di dirne in panicolare , & vi diro 
come foloin doi modi trouo cheTufo humano, perhauerne copia alii 
fuoi bilbgni,va procedendo, & 1’nno e qtiello di cauatlo con certa arce 
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fe condo lMuocKi delleacque felfe jppriedi marina , ouer di foti re p co- 
gelati6e,mier difetcatioe,l’altro e il cauarlo della terra , quale e lucido 
& bello, & fi cana de monti, fatto fenza aiuto d‘arce,dalla natura, in for- 
ma di pietra,&qiiefti tuttihan piu & manco , efficaccia (ecodo la fotti- 
lita & groffezza della tcrreftrelor miftione,& fecodo le prouincie & luo 
cbi douc generati fi trouanoitutti (on di miftion tcrreftre di calda & fec 
chanatura,&di fapor fei(b,8fmordificatiui,& concerta potenzali me- 
talli, & in ogni co(a,doue fon mefsi , corrodono,o per conferuare han 
proprieta di difeccare nelli corpi mefsi , St iii ogni cofa‘p humiditadi- 
(pofta a corruttione,& couertendoli quafi in lor la conferuano.No han 
connenienza coi foco come il falnitro, aneor che ftan caldi & (ecchi,an- 
zi come inimico quando il fenteno, (altando el fuggono,comc 1’armo- 
niaco,ralchali,el (algemmo,& fimili.Dalle noftre bande ad altro no fer- 
110 no che a gh alchj mifti , o inqualche operati ou medicinale, pero la fi- 
lando leparticolari operationd’efsi che farebbe cofa longa il narrarle. 
verro d dirui lapratica diquellochefifaperdifeccatione&attrat 
tione delle parti fbttili che fon nellacque falfe marine p poteza di razzi 
dei (ole caniculari, & fimi! mente di quello chefifa percbularionedel- 
lacque che fluifcano , o ehe fi cauano de pozzi , & di tutti qucl fara me- 
gliore che (ara lucido & piu purgato dallc terreftita. hora affar qucl 
lodelfacque marine fi tien quefto modo,fafsi preffo a liti dei mare»do- 
ue fia fiagnojin luochi pianifsimi & (patiofi,dentro fra terra,doue non 
arriui dal mare 1’onde marine,& per quefto fi fa.4.0.6. foffe larghe brac 
ciatre in circa, & cupe altretanto>& longhe,joo.& tanto piu quanto fi 
(tende il piano,cot> diftantia luna da laltra vn, 1 00. braccia in circa * & 
anco infra quefte cheattrauerftmdo in crocino tutte fe ne fa due o tre, 

& quefte fi dimadano fofle mat ftre,che pigliano 1’acqua dello ftagno & 
la portano per tutte lepiazze,ouero aree che le chiarni quali infra fofla 
& fofla come vn fcachiere p tutta la pianura vi fi van facedo,& d torno 
a torno fi metteil terreno cheper (pianare,operabbaflarefilcua, &fe 
lo fa da l’una d 1’altra vn argi net to alto mezzo braccio che facci retenu 
ta d 1’acqua che vi fi mette, & doue qtiefta s’accofta ai foflon principale 
(e le fa vna piccola bocchetta per entrata , & cofi anco da piei fe ne fa , 
vnaltra per vfeita co certo libramero dellacqua della prima che tnetea 
1’una nellaltra areap poteria riep i re,& cofi quefte fatee ben partite,bcn 
fpianatc,& ben accocie librate fi fanno.quado volete operare, sapre la 
bocca,fiftura 1’acqua marina dllo ftagno,c , habbi mefcolamcto dacqua 
dolce, o per fiume, o per pioggia, aneor che in Candia fi dice chefifa 
fenza aequa dolce,& s*empieno tutti li foflon maeftri.fecodo che fi ften 
deno , & cofi ancora s’aprele bocche loro alie prime aree che s’empino 
tutte di tal acqua>qnale laflan congelare, & fare vn fondoper imbeuera 
tioe di falcp tutto come vna icroftatura.Dipoitutto tali arce di nuouo 
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d’og!u terrefUta benifsimo fi nettano & fi fpianono»& dintjouo, quando 
cominciar vogliano il lauoro,fi riempiono di detca aequa marina le pri- 
mearee che s’accoftanoal fofTone,& Ii ta! aequa lalaflano tanto flare che 
la viene in certa difpofition gro fla,] aquale quando It maeftri falinaroli la 
vegganofla fan pallare alia lec6daarea,8; velatengan certo (patio di cem 
po,& dipoi !a paflano alia terza,& in quclla Ia laflan ai tutto congetare,& 
laree vote riempiono delle prime & lecode acque.fecodo che le van cau3 
do,& cofnhauedo buona Aagione ik qrica d'aree,van facedo qlla qudtita 
dei faleche vogliano, fopra a che penfando a qftonVenaco vn penfiero di 
volemi dire fccodo la mia oppenione, doude cal lalfcdine nelPacqua ma 
rinapotefle ntfcere,ancor clfio fo che dulte perfone dottej? lamia poca 
autorita nou ini fara apptouata,ne io aneor vc la diro per cofit ferma,ef- 
(endo flato deteo dal dutinilsimo Ariflotele & da tanti altri valentifsimi 
hotnin i,l'opp cnio de qualijcome credo che (appiate » e che li razzi Colari 
fienochedifecchino Stabruciano certe parti della terra & lecleuino in 
i alto, quali poi cadendo in mare generatio la fua falfedine, A lequali paro 
le,per efler de ttc da chifono,non mi contra appongo,ma e benverochc 
per le medefime ragioni non comprendo.perchc tanti laghi & aeque fer 
me che (bno infra terra non diuencano comele marine fal(e,che per efler 
manco quarita & non manco (btropofle a! poter dc razzi folarflo quelle 
de l’oceano,o quelle che fon nel mar Cafpio, & tati altri mari,douerebbe 
no aneor loro effer falfe, Dipoi anco non comprendobcnperchefitro- 
ui in vn logo dei mare efler piu falfo che in vifaltro . Perilche vo petifan- 
do che tal cofa facilmente proccda da certa propria natura di terra, coli 
(alia, & che per eflerne in molti lochi fottoTacque marine, lo dia tal fal- 
macita,& queflo mei fan dire molte ragioni,& mafsime quando mi met 
to auanti a gli occhi della mente tanti monti con tanti varit terreni, con 
tati colori & Capori che fon dalle aeque dei mare vetati & ri co pe rti, infra 
li quali non dubito, cheeofi come anco ne (ono infra terra con minere 
di (alepurifsimo, che in mar aneor efler non ne polsino,&di quefto me 
: nefa aneor te Aimonio 1'hauere intefo che in Cipri fi catta pefcado il (ale 
net fondo dei mare facto, 8c fimilmente i! detto mare colle comotioni de 
londe,come arena, il gitta arriua,nel paefe,come dice Plinio, de barriant, 
r Ma quate fon le quincte, che daltro lal no fi ferueno, che di fal di caue di 
l moti, ne alcro artificio v’adopcrano che 1’opera dei canario ? & a piu con 
i firmation di qneflo,oItrea gli altri lochi che vt fi potrebbeno dire, vi di- 
' rodi quello chemiricordo hatter vedtito a Halla nel ducaco d’Aiiflria, 
doue c vn rinetto dacqua dolce,q:ia! fol p eller Catto attrauet lare^n mo 
! te , doue e minera di Cale , diuenra per ral modo lal(o,chc mella detca ac* 
qua in certe caldere facte di piaflre di ferro grandi, di diametro circa ai 
quattro btaccia , acconcie fopra vn forno opio, coi bollire & euapora- 
rc fi riit>.igne,& cofi con certe pale riuerflie a modo di raftelli fatte di le- 
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guo fecondo che fi va facedo necauan quatita gradilsimadilale biathif- 
Hftto & puro,& cofi hamido meflo in cerri mafidli di legno fe indura coi 
caldo come marmo , & fe ne Fa pani dnnezza lorria , Delquale non Tolo 
quella terra d'HaHadouefifa, ma turta quella prouintia della Alemagna 
alta abundantemete fi (erue . Q^ieflo medefimo inreruicne in Thofcana 
in quel di Volrerra d’vn’acqua lalfa,che fi cana di certi pozzi,laquale fi- 
milmentemetteno in certe caldaiedi piombo fimili a quelledel vt trio- 
lo,&peretjullitionlafadileccare, dellaquale cauanovn fal bianchifsimo 
come neue,& in tanta quanti ta che non fblola citri di Volterranna qlia 
di Firenza , contntto il Tuo conrado,a1tro lalnon adopera , che qudlo. 
Sono ancora di molti altri lochi, douequefto fal d 'aequa mineral fi t to- 
na, &io aneor ve ne potreidire vno,che e nel contado di Siena , preilo 
afan Qtiirico,che per non ftimarfi perlabbondanza chehan dei marino 
non e molto noto . Malaflando horail parlardi tali effetti & di ral (ali , 
chc vfuali fi chiam ano,vi voglio Far mentioni dei nitro, per etitrare aneor 
effo nel numero dc fali. Impero chc non fala mente e fallo & mordifica- 
tiuo.ma anco come cl fale e caldo & fecco,& di quefto di ce Plinio chc fe 
ne troua dei naturale & dello artificiale, 11 naturale fi cuua come le mine 
re,delfale,& come le pictre in Armenia, in Affrica,&in Egicto,& cheTar 
moniaco e bianco & /aniifnofb coii tigh fimili a quclli delfancimonio . 
Et dice trouarfi ancora in molti luoc hi aequa fluente nitrofa, quale per 
fuoco dileccata Eindura comc file, it /ito colore tende a rubedine di fer- 
ro , & edi fapore mol to falfo con alquanta d‘am aritudine , & iu fumma 
ogni nitro naturale e di foflanza adufta falfo & mordificatiuo , ma hoggi 
nellc parti nofke no ce ne trafportatome v’e fificoalcuno chcl couofca, 
fe non per nome.K 1’artificrale eancoreflo dellc medefime quali tama e. 
aflai piu combuftibile che non e quel che fi dice naturale, & queflo 1'iiYge 
niofi moderni han conofciuto effere in certa fperie di terreni, & con 1’ar 
tehantrouato modo di trarnelo,& no nitro, ma fal nitro hau chiainato, 
& per codudere il piu e’l migiior,che cdmunemete qflo fi caua,e‘ di certi 
letami rifecchi & di certa terra flata cauara longo cempoySi tcnutaalco- 
pertoin loco afeintro . douela pioggia non habbi cal follanza potuta la- 
uaremia fia flata in poluere di (porta per Ia fuaficcita foldi ri ce nere certa 
groflezzadaere humida,che vi fi introduce , dellaquale effa terra fi viene 
a far di cal foflanza p regna . Aucor fi genera fal nitro negli antri h umidi, 
Sc volontieri fotto le muragliegroffe & calcinofe , attaccato di fopra, a 
modo di giaccioli cogelati>& anco artificialmete vi fi fa venire & molci- 
plicare,& oltrealli detti n’ho aneor veduto cauare in Tofcana d’vn terre 
no naturale nel contado di Colle di val Delia, preffo a vn loco che fi chia 
ma,le Rocchetedn vn maffodi fartb fimi! e a vntufo di color bianchigno» 
delqual vn genti Ihuomo curio fodi trouar cofe belle & vtili , pigliaua di 
tal terreno & nerlordine chc fi colluina,qual vi diro a proprio fuo loco» 
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ne faeeua canat fal nitro, e ben vero che non ne traeua tanto che Ii copotf 
tafiela (pe(a,& per fal nitro per poluere era d’operation debile & non po 
tendo, com’e qllo che fi trahe delle fopradette terre letaminofe, odi qlle 
logo repo flate mofTe,come fon qlle de cimiteri, antri, muraglic antiche, 
come v‘ho detto,oucro de latrine humane, La natura di quefto cicome ql 
ladel nitrojode! (ale, calda & fecca;ma cotieneanco vnahumidita vetuo 
fa,(btrile,aerea,chel fa c6btiflibile,delquale lior qui non intendo di dirue 
tutte le particolarita per riferuarmi a! ilio proprioloco,qti vi diro dei far 
della poluere da tirar l'artiglierie»Qui v'ho voluto dir deflo quefto poco 
ingenerale,pere(ler cofathe (i conumera infra li fati, dequali, come v’ho 
detto,moke fonle fpetie,che fe ne trouano mo)fe,&anco chcl fal nitro 
fiafortifsimoiL/armenico^ permcglio dire, rarinoniacodiforcez 2 a & 
di potenza il foprauaza.Dicano quefto venir di Cirene.ouer d’Armenia 
& chidice che e di caua minerale, & chi chcl fi troua getierar/i comeiare 
fra cerre arene aridifsime,& echidice che glie artificiale fatto di cencre 
di certe piate, & chi, che fi fa di comtttio di lauacri , & di vrine corrotre» 
& fndor d'huomini. Aneor fi troua dWaltra (ortcfale cluamato fal gem 
nio,ouer(aipietra, & qucflo e minerale, lucido come genum ,dclquale 
L’ongiria ne abo udanti' si nu,Faflene vnalrro artificiale, qual chiamato 
fal vetro, Sc chi, fal alchali,& quefto fi fa di lifcia fartadicencred’vn'herba 
detta Gala,ouer Soda,&chi dice D’vfiiea,& chidifclei, li piuchiamano 
■ queila cenerealumc cari na, conia quale fi fa ancora il capitello per fare li 
I fapom,& per difeccatione fe netraildettofale pcrfare il vetro, ondec 
dettodalvolgo fal vetro. Trouafi ancora altre (petie difalecomee l’in- 
dodlqualec negrodalembrot, ch’e vna compofitionedipiulifcie & vri- 
ne,f itte di eofe forti, compoflo da gli alchimifti , dequali & per nome & 
per diuerfitd di natura, per feruitio de 1’opere loro n’ha fatti,& ogni gioc 
no trouan modo difarnemolri, Et per codudere dtqualunque cofa che 
habbi iti fe a (perit a mortificatiua , & che far fe ne pofla coi foco cenere» 
Te'ngo per cerco>the aneor trar fe ne pofla il fale. 

DELLA GIALLAMINA, ET DELLA ZAFFARA, 

ET DEL MANGANESE. CAP. NONO. 

A Giallamina e vn dc mezzi minerali, che aflai ha couenie 
tia cq li metalli, & e terra minerale aflai poderofa, di color 
gialligna, Trouafi nell'Alemagna pilo alie catte dei piobo, 

& in Italia in vn mote che infra Mtlano & Como, & anco 
fe nc troua, fecodo eho incefo,in altri lochi,come nel ter- 
ritorio di iiena a Fofini, quafi al certo credo che ve nc 
fia.j, dleriuanco attorno di tutte 1’alrre forte di minera, aneor che alcii- 
na hoggi nq le tie cani, mano e checauar no feaepotcfle,&che gia mol • 
tc no le ne fle vere,&chidi quarane ha moflrojditc hauct lacuna a fbn- 
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der eo! rame, ma che non gli riti fci, molro buona.ilchepoteaucmre per 
effer ne!la_ruperficie,col cauare eutrando aderro forfe potrebbe meglio 
rare.o foffe perclie no gli de tueto ii fuo foco,Hor,laffando il pariat di cal 
cofa,haiiete dafapere.ciiequcfta e quella terra,che per altanti v’ho deito 
che tegne ii rame in color giallo limilea lorOjSf credo che per fu a natura 
fia di qu alita calda & feccafimile alia marcafsita, come la efperienza ne 
nmflra,atterocheper(efb!anonfondema fi bruccia,& ogtii lua foflau-. 
zafe ne va in fumo,8c in compagina coi rame fi fonde,ilt]uaIe crefceotto 
per cento di pefo, 1'operation fiia vel lio narrata nella pratica dei far i ot 
tonem e ad altrono fo che fia buona, Scatito per effer cofa poco cognita» 
poco defla fi puo pariare. La zaffeua fimilmente e vn'altro mezzo 
minerale ponderofo, come metallo, che per fe fblo non fonde, &in cotn 
pagnia di cofe vetrificate fa come aequa) Si tegne in azurro j tal chechi 
vuol tegner vetri, odipinger vafi di terra vjtriati di color azuroadopera 
qtiefla » Scavogliadelfartificefenie nelle fbpradetce operationi, aneor 
per negro,caricandole di piu quantid di qucfh,che per azttrro non cotn 
porta. Della simil natura aneor fi troua vnaltromczzo minerale» 
qual fi ch]amamaganefe,delquale,oItre a quel che vien della Alemagna» 
fe ne troua in Tofcana nelle montagnedi Viterbo > & nella Salodiana ri- 
uera,a Monte caftello, vicino a Cara.fe ne ritroua.queflo e di color ferri 
gno fcuro , Non fonde in modo che fene cani metallo,niaacc6pagnato 
co cofe difpofle a vetrificare le tegne in bellifsimo color pauonazzo > Se 
co quefto li maeftri vetrari tegnano li !or vetri in bellifsimo pauonazzo» 
& Ii maeftri di vafi di terra, che vogiian moftrar pauonazze le lor pitturc, 
aneor fi femen di quefto, Ha di piu ancora in (e certa proprieta, che me- 
fcolandone frail vetro fufo il purga, & di verde o giallo il fa bianco»&lui 
perillongo foco vapora come fa ii piombo al cencraccio,deitaqua! cofa 
alia pratica dcl vetro,& anco poi alia figuli na ve ne diro piu a mplamcte. 

DELLA C ALAM ITA, ET L I V A R 1 1 S V QI EFFETTI, 
ET VIRTV. CAPIT OLO DECIMO. 

OME focheintendete dclle cofe tutte che quel fom- 
mo Iddio hapropriamente , o per fuo ordine Ia natura in 
quefto niondo create , ancorche fienoattomi o picco- 
li vermi, neflu na nc flata produtta fenza qualche parti- 
colar dote , laquale , fe in ogni cofa , come vi e , non fem- 
pre la difeerniamo » ne causa il defetto della villa , dei 
noflropocosapere & di manco pensare accuratamente di douer cer- 
carele cose occulte certamentequelle cose che hanno tali virtuintrin- 
seche come 1'herbe, gli frurti, le radici,gli animali, le gioie,gli metalli» 
' o altre pietre, per effer intese,hanno dibisogno della isperieuza. Piu volte 
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'reiterando il lor potere.ma alcune. chelhanno apparente» &cheatutre 
l’hore con Ii toro effecti ci dimoftrano, non bifogna troppeautorita 6 fe 
de,come ci fi di moftra per ii fenfo della vifta,lo lplendore,& anco la varie 
tu de i colori,& per lodorato gii odori, & per il gufto li lapori,& per fati 
dico b melodia delle repercufion delfaere concorde,o la dilpiaceuole di 
fonantia. Similmete pertantola morbidezzaofafperita, &tuttequefte 
cole como vedete.fecondo gli eftremi o medieca loro, fon riportace dal 
fonfo comune alia eftimatiua,per lc di ftintion i dellaqualefidilcernetut- 
te ie fpetie loro,cofi nella dilpolition dei nocere come dei giouare,& cofi 
fi paffa , dipoi coi indit io per tutei li gradi delle perfettioni & imperfet- 
tioni channo.Talche thi ben con ia confideratione,o con la iperienza le 
cerca fpeffo le ricroua. tir hora, per abbreuiar cal difoorfo, per volerui fol 
pariar della calamita & fue jpprieta, vi dico che la calamlta e vuadi quelle 
cole che fi gli effecti flioi apparenti alia vifta noftra per virtu particolare 
intalmodo occulta, che la cau(a,ch‘io fapidallifapietifsimi naturali (pe- 
culatori, c'han d’ogn’altra cofa pariato , quefta fitio a hor non han cono- 
fcnira,dellaquale cerramenre,a chi ne gligefti fiioi confidera, effer certo 
non puo fenza gran marauiglia,attefo che in quefta pietra par che la natu 
ra v‘habbi meflb certo Ipirico di viuacita,anzi aneor che le non fi vegghi- 
no.par che gli habbi fatto,ho voglia di dir,lc mani. Perche veggo che no 
fol tira,ma piglia,& a fe tiene intaccato il ferro, effecto certamete grade 
da far teftimonianza certa delle virtu, c'h anno 1'altre cole create, de quali 
apponto non fi manifeflano il lor poteri alii fenfi efteriori,& per no mi 
ailongare in quefto,vi dico.Trouafidi quefta tui pietra in varii lochi & di 
vane forti di colori, & con varie proprietd, quella che e piu nota e quella 
c’ha proprietadi cirare- Alberro magno feriue nel libro fuo de minerali'* 
bus.a! capitolo deligaturis& fufpenfionibns lapidum, che non fol fi cro- 
ua di quella che ha proprietadi drare il ferro» imdidifcacciarlo dafe, 
come fuo oppofico,& aneor dice tnuiarfi alcune c*han proprietadi tira* 
re a fel oro &non il ferro, &. alcune il rame , alcune il piombo &lo fta- 
gno , & alcune alrre la carne humana & folia , & alcune gli peli, & alcune 
altre dellacquail pefce.uico ancora eller d’una forte che fi chiama olea 
rea, di che fe ne trul'ogIio,& viValtra che fi chiama lapis aceti, di chefenc 
tra laceto, & vnadi che fitra il vino, fi che non manca a trouarne le noti 
vna che jpducaapolta de gli huominil herbae’1 lale,chedipordoue s’an- 
dalfe far fi potrebbe,pet mteo doueft Ile, vna (alata, che hauendo dipoi 
vnpiatto & vn pocodi pane fi potrebbe far collatione. Ma lafiando an- 
darqtiefte coft,che han dd fabulofo, vi dico che quella che e dallenoftrc 
bandc,& che ognigiorno veJiumr> : & ne habbiamo larga notitia, & che 
marina ri ne lor viaggi ado pera no, per ritornar la boflbla fcorfa al fegno 
per 1‘offeruanza dei nollropolo, dalqnal dicauo alcuni jn quefta tal virtu 
procedere, quefta e di color negro ferrigno » & e molto ponderofa, & i 
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materia minerale, aneor che non fi fonde,& no fondendo non fi puo dire 
che contenga metallo. Perilche confiderando quali fieno li llioi principii 
diro eflergeuerata dellacompofidon commune dellc pietre eon affai 
miftio metallica^ualeokre al colore lainolto podetofi:i,& aneor aper- 
ta mere ildimoftrail nafcereinfrala minera dei ferroApquelleragioni, 
come la natura vuole,cheogni fimile appetifea il fno fimile,quefta appe- 
tir fi vede il ferro>& cofi e vero in akrc cole, & di quefta ral forte ho gia 
veduto vn pezzotato defiderar il ferro, che per cogiognerfico nefio, non 
potedo co !e fuc forzela fproporcionata quatita dei ferro a (e tirare, s*c 
Luta come vitta, & moflofi lei&andatoloatrouare. Dic ano chc fi tro- 
u a aneor di quella c'ha color btaco A che quefta e c’ha jppneta di urar Ia 
carne, pchec moko potete a facilitate li parti delle done , legandola alia 
cofcia deftra delle pgne parturietiA diconoanco che chi la porta adolfo 
toccado la carne baforza di tirare gli animi delle perfone a gran beniuo 
lenzai&mafsimamete fe farain effu intagliatola coniuntionedi Venere» 
& di Marte,c61ecararere& imagin loro, che fi puo credere, dlertdo per- 
fona chel meri t i. & cofi ancora in rutte 1'altre (orti; uncor fi di ce ches’in- 
taglian a ponti dellc coniuntioni celefte varie imagini » quali di /polle ad 
acquiftar facuka»qual (cieze, quali beniuolezaA quali autorira & honori 
chc di tnrte farcbbe buono hauerne p adepire noftri appetiti con poca fa 
diga.Di quefta tal eo ia gli antichi , iecondo che Plinio feriue nelle prime 
inuenciodel vetro,vene nncfcolarodentro inferne coi nitro, aneor di ce 
trouarfi dt qfta piu quatita & piu ef&ttina iu certa parte dei mare indico 
doue v'cloco che novi poflano paiTur kintui eolegate cothiauagion di 
ferro. Per che co la fu a granpoteza lotira dei legname fu ori & le difcolle 
ga»&apredole,in fondodique! marfi itimergano. Dieanoalcunichela 
Jepolmra di Batto fii fatta di legature ferrate, & roeffo in vn certo loco 
dunrepio murato di calamita ,p virtudellaquale ftaua fulpela in aere,il 
fimigliate fi dicediqlladi M au meto Tntte,oucr lepiu,anzi da vna in fuo 
ri,ha jpprieta di nrare,ma,(ec5do che dicano, tutte pdono il poter & vir 
tuloroogni volta che apprefio delle fara vn diurnante greggio,ouero fe 
effit, o la cofac'ha da tirare fara ba gnata di larte caprino, outr di fugod’a 
glio.ouer onta doglicLTronafene nelle parti noftreafiainellifola de Lel- 
baA di pezzimoki efficaci. Horp effer qfta dal feruitio maritimo & da 
gli horologectula fole in fuori.fecodoil miopoco capite, e cola inutile» 
aneor chel fia bene il confiderarelt fuoi eflertimon intedo dirucnc altro. 

DELL’ OCRI A, BOLLO, SMERIGLIO, 
ETBORACE. C A P. XI. 




. ' () C R 1 A c vn mezzo minerale , compofto dalla natura di 
,ljj:crra>8£ tentura digiallo, eaufata dalla fumofitadella nftne- 
j^radel piombo , & e materia da per fe , frnzaalcim metallo, 
"Rancor che mella nelle fufioni aiuta a fondere le minere de 
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metalli faluatiche & agre,8i ad altro non fo che ferua, (e non alii pictori, 
I l bolo ancora e vna terra rofl a vifco(a,che per fua natura conftrcttiua 
& di (eccatHiaino1to,n6ha odore ne fapore moltonianifefto,8tdellafua 
rollezza credo che nc fia canfa la i umofita dclla minera det ferro > pcrche 
in compagniadeffa & nelle fue caue fi ritroua. E medicina efficace cotra 
ad ogni veneno, & m tale effetto opera come Ia terra figillata,o forfe me 
glio.Soleuaanticamete venire nelle noftre parti d’ Armenia, hoggi fe ne 
cana in PorttigaUo,& neiTAlemagna dei bonifsimo, 3t ne l ifola de Lelba 
gran copia. Serucfe ne li filici & ceruficiin medicine conftrettiue& defec 
catine, & li pittori aneor fe ne ferueno in acraccare Voro ne gli ornameti 
delle iorpitture,Sdli figuli nel color roflb,con che dipengano, copo nen- 
dolo con la creta- Lo sm g r i a 1 10 fimilmente e vn mezzo minerale, cotn 
porto in forma di piecra duriliima,di color negro, macinato aneor chel 
fia facto fottileeruuido & corrofiuo fbpraalla cola,douefifrega,co cflb 
fi fpianano & conciano & intagliano tntcele gioie & tutte le forti delle 
pietre dure,& cofi anco netta il ferro da ogni macchia & rubedine,con 
il tagliode vn pezzo rorto li ricide el vetro,pin volte fregandouel fopra 
per qnelverfo, ch’e di voftro piacere. La bokrace e di due fbrti,cioe 
3a naturale & Vartificiale,la naturale e vna pietra lucida, fafibile, di forma 
fimile al zuccar candi,ouer,fal gemmo. Aneor che Plinio dica, che la forte 
verde,& che non folo femina a faldare Voro inficme,ma anco a dipegne- 
re.Cinafene hoggi neU’Alemagna,&facilmente fimacina&fa poluere» 
I’ artificiale li fa dalume di rocca & di (ale armoniaco , &l’una eValtra 
ipetie ha proprieta di facilitare la fufion di metalli,& far che in(ieme,do- 
ue fimctte,fi vnifchino&faldino,&perqucrto gh oreficimolto fenefer 
ueno , fi nelle fufion de!l’oro, fi nel di far fcorrer le faldature de lauori,in 
chelnnnodibifognodi congiogneretk faldare piupezzi infieme. 

D E LL’AZ VRR O ET VERDE A2VRRO, C A P. XII* 

A P O I che ho cominciato adiruidemezzi minerali,che 
ferueno per colori, vi voglio dire dell’azurro & verdeazur- 
ro, accio fappjaqe che cola fono. Et prima vi dico 1’aztirro 
elfcrnedi diie fottWrPivpdiiamaro dalli pittori azurro ol 
tramarinoj&.VaUro^ziirro delVAlemagna ,1'oltramarino 
e qucllo cheTvfa jd^ll&wptra chiatnata Lapis lazuli,laqoa- 
1 le e la propria madre dclla^iuicricSellbro, quefta fi macina & Uuafi, 
& fidi(pone a certa fottiglfe^ii'ife impalpabili ta, & dipoi con ordine 
di certi paftelli facti di gomma fi fa ricornare ai fuo vtuo & bel co- 
lore 1 & fi affini fce , & afeiuga da ogni humidita , & quefto di tue- 
ri e il piu rtimato, il quale c fecondo il fuo colore, & fotrigliezzae 
da pittori pagato buon prezzo . Perche non folo moftra in opera mot- 
tavaghezza, marcfirtealftioco & aeque 1 tormenti che gli altr i colori 
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«tipportarnon poflano . Q^-lto azurro chefi chiama della Alefnagna-e 
tentura di fumoficadi minere d’argenico, colta nertatnente» ruschiundo 
sopra allepietre, doue fi vede perla esalarione eflercompolia,! aquale !a 
uano&sottitmenrepiuche poflano lamacmano. Similmenre il verde 
azurro e vnaesalationedi mineradi rame , chabbi mescolamento d 'ar- 
gento, &qLiefh,stcondulunescoiamenti di piu &di manco,e piu verde 
& piu azurro,& seconda la potente esalanone della minera, aneor in pi n 
& manco qu antica. Que fio ancora condiligcnzusopra allepietre tente fi 
cog!ie,aflbttig!iafi madnandblo,& lauando fi purga, & quello , che c piu 
sottile & di color piu vago , delli maeiiri pittori e piu iiimato. Delche 
veho voluto dar qnefta noca noti cia, per e ile reo se minerali) &perche ve 
dcndoli sappiate qtiel che sono. 

DEL CRISTA LLO ET IN GENERALE DI TVTTE 
LE GlOIE P1V NOTE. CAPITOLO XIII. 

A V E N D O V f detto auanti della calamita, della zafFa- 
ra,fmenglio» &manganefe , cofe Forfe piu participanti di 
pietreche di metalli, me venuro volontadi volemi de feri 
uere aneor dei criiiallo,& con e fio ancora d'una parte dei 
le gioie piu note : con rutto ch’io fappi che le fitriocofc 
che non vanno nclVordine de metalli, ne anco di mezzi mi 
aerali.Perche in vero non fono,nel‘uno,neraItroimafono pietre,& han 
no natura di pietre.ma fieno qnel chefi vogliano, per non v Icite della ma 
teriaprinci piata, diremo che nellefpecie loro fieno eftetti minerali fico 
mefono,rifpetto a colori, & mi parebbe errare , dandoui notitia a tante 
altre cofe gi oueuoli, fe non vi defle quefta di piu,fe non per altro, pereo 
nofccre,chea vn gentil huomo e bello ornamento 1'hauerdi talcofe co- 
gnitio ne, & come mi fon propollo cominciandomi a dirui dei erilia lio, 
vi dico che e vna pietra tra fparente, lucida & chiara, compofladaila na- 
tura con predominio acqueo.Talcheda niolti contra a 1'ordineddleco 
fe naturali c fiato creduto,che la natura l’habbi generato di pura aequa, 
per forza dima potente & perpetua frigidira , chc e concinuamente in 
que monti Scluochi, dotie il fi trouame quali mai 1 aeque & le neui per li 
grandifsimi freddidifgiacciarnon fi poflano,& queflatal lor oppenione 
1’han cercadi pronar codir,che’l crifiallo aneor ritiene la natura dell’uc- 
qua giacciata, quale e, olere a quel che dimofira neirafpettOjChe lel fi mec 
te nellacqita, come aneor fu 1 gi accio , vi galleggia fbpru,fenza andare a 
fondo. Stanco dicano di piu , che le via metterne fotto la lingua, de fi- 
tienri perla fua frigidica & humidita, che rende, & che lo fpegne la fic- 
cita della fete . Ma tali cofe , aneor che le fuflero tutce , che non fio- 
no } confiderando, non concludano che fia aequa, perche il medefi- 
mo. ancora farebbe il Diamante , il Berillo , & pero non mi par da 
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credere che! fia aequa pura,gc!ata,& fatta indiflblubile,come dicano, f 
chee piecra cofi dallajnatura generata, & dipoi feqfto foffeinqueluo- 
chi doue fpeffo pioue>& tante neui meteeno per freddo tutte gniacciaf 
fero & 116 fidifghiacciafer mai,& fempfi couertiflero I criftallo, vi fareb 
beno maggiorilemontagnedel criftallo chcqlle delle pietre. Dipoi io 
fo che agni corpo delle cofeiferiori bi/bgnachel Jia copofto pforzadi 
quattro elem ct i, chcfeqftifoffe aequa pura dapfe,ftarn6potrebbe»an 
cor che mi diceffcro che fopraalla terra acqna pura non fi troui. Perii 
che cocludedo vi dico, o che a tal copofto e bi(ogno,effcndo aequa, che 
la natura difecchi de ThumiditijO v’aggi 5 gadel terrcftre p petrificarla» 
fe cofi ha participatione degi i altri dui elemeti (upiori,ancor'chc d’elfe 
vc ne coucniffequatirapoca,8£tenedo fermojche ogni biaco lucido fia 
acqueo o aereo, diro il criftallo eflerdifoftazaacquea co terreftritalbt 
tile co moleo aere & poco foco, & pero e frigido» & fee che nuoti fo- 
pra ali acqua,S im il mente fi h a da dir de 1 'altre gioie p effer aneor e(Te ac 
quee,ma fecodo il piu e’l manco della miftion delle fbftaze clemetali va 
riano le lor nature, aneor che di tutte, come ancho de metalli, Ia lor jp- 
pria materia fia acquea.Pur quefte comeqlli nofondeno nel criftallo p 
foco come ghiaccio in aequa fi rifolue, itehe forebbemiftione fegli al- 
tri elemeti non 1 ’impediffero.Perd baftiui di tal materie pigliarne qfto 
vniuerfale dettoui,& cauar aneor deflo vnaltro vniuerfal piu riftretto* 
che cotiene vna copolitio de materie daflai piu pfcttione,& quefte fon 
ledue fpetie delle gioie, cioele lucide & le opache , infra Iequali aneor 
che tutte fien nel ordine delle pietre,e certa differ eza'd i fpetie, &anco 
di perfetione. Aneor chein ogni fpetic fia lapfettionfuapropriajcome 
nelli gradi delle pietre,ouero diquella deporfidi,deferpetini,deparra 
goni,de gr 3 niri,de mifti,dcmarmi,& macigni>& fimili,&come infra li 
metaili quel!adell J oro,deirargento,del rame,ddpi6bo # 8tdeglialtri,Sc 
fra le gioie lucide e quella dei diamate>del rubino,de!lo fineraldo,& de 
zafiiro,&del]'a!tre fpetie, & fimil mete delle opache, il fardonio,jl nico 
3 o,ragJta,Si ogni altra fecondo le lor differezc.Deliequali.voledoui di 
re dogni vna parcicolare,accrefcerei troppo il volume, ancora che al- 
cuna volta fapra a cio pcnlhndo,pervolerintedereglmtrinficilorpar- 
ticolari, mi fon rifoluco ddire , & cofi dico parermimolto psu difficili 
il coprendergli,che non fon quelli de metalli»fi p effer molrcle fpetie, fi 
p haucre certe miftioni,fec6dome,(bnoinc6prenfibilbcotneelaluci- 
dita fulgete dei dia mate, la piena roffezza dei rubino , Ia verdezza dello 
fmeraldo , & fimili colori . Dellequalicofegli ierit to ri fe ne paffeno in 
gen erale co dire, che tutte le pietre cofi, come tutte 1‘altre cofe,fcn dal- 
la natura produtte di foftanzaacquea terrcftre coleneccfladelggiun- 
tion de gli elementi, fecondo le fpetie delle cofe, & le pietre fecondo 
ch e appare , la natura ne produce di tre fp.etie> & ogni fpetic Umide iu 
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■fttolte (pctic fecodole miftioni,& la prima dircmo che fia qtla delle ptd 
tredimaggiorterreftrita,cheibnqlledem6ti,cheibno comunid tutci 
Ii luochi.Lafecoda e una ipetie>infra le decte pietre cornum & le pietre 
pretioie lucide,chefon le gioic op3che. La terra (opraa tutte fon le tra 
(parenti & lucide . Delia prima laflaro if parlarne j nella feconda vi e da 
cofiderare la durczza& pfettio de lor colori & virtu , dellcquali alcu ne 
fon biache,comc il carneo, alcune altre negre, alcune alere rofl*e»alcune 
altre verdi,& alcune alere mefehiate di colori, lun da 1’altro p miftioe al 
terati .11 fimile interuiene alie terze iperie delle traipareti. La prla delle 
quali il di amate, piet ra riipetto allaltre pietre piccola & lucenrifsima , 
anzi fulgete & di durezza incoparabile.Ma prima che piu ol tre pafsi» vi 
dico che ogni biachezza,chc nclle pietre fi troua,e caufatada caule bia 
che & pure,Et le perlpicue da niolte biachiisi me, terre Ari & acquee cq 
gionteinfieme»& la molta lucidita fulgete vie da moka durezza i mate 
ria terreftrelucida.Ogni biachezza c foflaza d’aere d’acqua > congelata 
nella co(a,co certa inclinatione & forza di materie purgatilsime,lequa- 
li,come linee,a qlla materia terreitre vnitamete cocorgono, & coli dei 
ieinfiemebenifsiino cofirctte,& di comiftio ferrate fi forma jldiaman- 
te,il berilIo,& ogni altra pietra lucida lenza colore, ma eo piu & manco 
perfetti6e,(ecodo le foprabudaze,o il difetto delle materie, me tre che 
cofificopogauo.Dipoijlecodolilochi &,ppinqmta delle minere, fi van 
no in varii colortigniedo,& in quelle che fon dacfielocane, comeilbe 
rillo.il crifhllo.il calcedonio e lalabaftro,che Ion pietre piu acquce che 
aeree, piu che no e il diamate, fuccede ileotrario , & fi ftano nel effer in 
chele fiformano.Mapche queftefoncofede oppenioni & da itare Ilo- 
ghe diipute le laffero dapte.Map 116 laffar di dirui qlche cofa della mia 
jppria oppenione.vi diro dunq;,che iolo credo che la natura nella terra 
tali cofe create 1'habbi. come inuidioiadel cielo, p farleemule allc cole 
fue, come fi vede che nelfacquaha facto prefaemulut io dalla terra d’o- 
gni forte aiale.cofiancoqlle dfiinigliazadi ftellele liabbia^>dutte,vede 
do tata lor varietidi colori & tanti lor vimiofi effecti;Si che fia il vero, 
cofiderate vn pocolarifpledcnza,la durezza & bekad’un diamate, o ql 
lad’im rubino,o d’un fmcra!do,o di qual fi vogli akra gioia,Si cofi anco 
le virtu & poteze,che fi dicc,& che creder (I debba c’habbi no, certo ve- 
drete che I’oro,& ogni altro minerale fopra auanzano.&pero come co 
fepretiofe &dimne, perhauerne,cercarfi dcbbano.Malafiando hora 
il piudifeorrere fopra a tali coie in commune, cofi, come v’hodetto 
in particulare det criftallo, ho in animo anchora dirui d’aleune altre 
gioie , cominciandomi d dirui deldiamante, ilqualee, comefapcte» 
vnapetrella piccola, angulare» lucida, trafparentc & durifsima , che la 
maggiore , fecondo !a fama, che al m pndo fin j hor II lia crouata > e po* 
co men de vtu mezza noce per quanto intendo hpggt fi crouaap- 
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prefTo Solimanfimperatorde turchi, & vn’altra 11’e in Roma , (helhala 
fentita di.N.S.nella picatura dcl mato Papale,poco menoredella lopra 
dettaja quahta di qlta pietra c lcfler fcipra d ogni altra cofa duri fsima , 
& fopra d ogni altra lucenti fsima 8i tra Iparenre, & fecon 1‘artela pelle 
dlla fua terreftrird e leuata & d ipoi datogli il kiftro,fe lotto d effa fi met 
te color nero lucido diuenra fulgctifsimo.Per ftiocolafuaeftremadn- 
rezza no fi molhficame co ferro alcuno tagliarfipuo.Talche da ognico 
fa creata e indomabile, dal fangue dei bccco bcn caldo in fuori,col qual 
fi frange &ricide,& niafsime fe talaialelia prima beuto piu giorni vi- 
no Si pafciuto di petro filio & filer montano, 1 ’arte dei fpianarlo & farlo 
lucido, & di ndurlo in forma quadrata, biflonga,o angulare,c vn longo 
& continuo sfregarlo con vn’a!tro diamante, & con lap oluere di leme 
defimo d rotarlo fopra a mote d’acciaro temperato , & poi di rame,& 
poi di piobodecodo li termini a che fi va coducedo, nafce qfto i India» 
in Arabia, & \ Ethiopia nclle caue delibro, ma gli troua dipoi chi le are 
ne di quei fiumi laua.T rouafene anco in Macedonia, & neirilbla di Ci- 
pri,ma qfti aneor che fien trafpareti,fon di color piu fcuro,& hano mi- 
nor durezza che gli altri.Qnati le ne troua fcdo )a rocca tutti fon de,<. 
forti,dcllcq li alcui fono chiari,8c altri so che hano certa ombra piu fa» 
ra,& qfii fon dnrifsimi,& li terzi fono alqto gialligni, la qrta hano ii vio 
lerta, la qnta quei che pedeno i verde, la ferta quei die pedeno in rofio» 
la forma loro qti fi trouano e fatta amodo di duepiccolepiramide co 
gionte co fci faccie giurtilsime,tal che 1 ’una fa bala d 1 ’altra. Attribuifca 
fegli molte particolar virtu,& tate piu poteti qto fara maggior il pez- 
zo,& chel fara fenza macule,& mafsime fi e come dicono,chelfia legato 
in oro,onerolacciaro portato in dito, onero legato al collo.! La prima 
dicouo clie attrahe robba al patro fuo & fallo ricco,che le glie grande» 
laricchezza fegli vede,& anco il fa grato & amabile, & che lo faficuro 
deU'infidie,8c lo defende da ogni veneno, & che qlle done pregnati che 
loportaranno al braccio deftro legato,elfendo greggio.portarannoal 
giorno dei parto co maturi cala lor c6cettione,lega cola plentia fua la 
virtu della calamita,che tirar no puo il ferro, & fc 1’hi tirato & pio il laf 
la,Querto,per la fua durezza,tuttel*altregioietaglia>& fora,&Ieridu- 
ce in qlia forma, chc 1’artifice vuole,& alii (cultori delle gioie alfai aiuta. 
Di cono gh filici per gli fuoi efferti , ch’egii hi natura della terra ,ppr i a 
fredda 5 1 fecca.MoIti fon, c’han creduto, & credano, che pfone in cibo 
fia pefsimo veneno della vita, dei che fon in errore, ma e be vero chedi- 
fponeSc termina la morte certa, pigliadone, no come veneno, map con 
tnfione dello rtomaco,dalqual mai a ch’il piglia,’p la liia grauezza,la na- 
tura rtaccar nol pno,& cofi corrompen doloni fora : che quafi il medefi- 
mo farebbe il vetro macinato. Et querto vi ho voluto dire perleuar- 
gli appreflo di voi qucl^carico chel volgoglida chel fia cola maligna» 
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APPRBSSO 3 quefto v’c il Riibino,quale, molti,qu5do e pezzo gran 
de oltre al folito>per magnificationi chiamano carboncolo , queilo c 
delle fpetiedelJe pistre trafparenti,c‘hanno lucidi tidl fuo colore e rofi 
(b pieno afci utto & non graffo,ma fulgenti fsimojfie per la fna molta fui 
getia & color e moltolieto alia vifta,ha in fe durezza grade,ma no pero 
q^to ildiamate,li fifici (peculatori di cano effer di natura calida, giudica 
do p il colore.Trouafene 1 Libia,& i India, cociafi,pche meglio il color 
fuo d em oftri,in forma di tauolette,no molto grofie,riquadrate,co for 
za di fregar coii efmeriglio fopra a mote di piobo.Le virtu fue (bn mol 
te,lc principali so di rallegrare ilcuore,&giouare cotra aogni veleno, 
&mafsimecorral’aere corrotto da vapor peflilere.jDicono che Ia ma- 
tre.doue fi genera, e 1 bala fcio,quale aneor efio e pietra roffa,ma appfio 
defio di colore minore & piu (parfcnfmortigno. Il fuo firatello dico no 
effer il granato, aflai fimigliante in colo re, ma no fi afci utto, ne di tata 
durezza,&fec6doilparermio, no e avn grapezzo di tanta pfettione, 
aneor che alcuni dichino chel foprauanza. Credo forfe che effer potreb 
be in qualche particolar virtu , come anco le fpccic de ghhiacinti,pec 
alcun fi credc,che non folo preuag1inoarubini,ma ognialcra gioia, nie 
tedimeno,ne di prczzome di vaghezza,fecondo il mio parer, no vi s’ac 
eoftanoda diminutionedella bellezza & prezzo di quefli, come aneor 
di tutte falere gioie , e quando fonoadombrate lelor chiarezze di ne- 
grezzaod’albedine, che come vna niuola fpartafpefio fe lovadiffun- 
dendo per dentro.o in tutto,o in parte, di forte che lo tolga la quanti- 
ta, o la equalitd dei lor colore, che in tuete e cofa che moko fi vede . 
IO SMERALDO, fecondo il parer miojvniuerfale efler debba fe no 
nel fecodo al fermo nelterzo luoco delle gioie nominato, & anco, che 
iofappijdiel vifia cofanotifsima, Vi dico che glie vna pietra precio- 
fa, molto ftimata>trafp arente , dura, & fulgent ifs ima, carica d’un color 
■verdedticoparabilea tutte 1’altre verdezze >& talfulgenza di viriditde 
penetrabile nella vifia de gli huomini,& co giouamento,come cofa gra 
ta,la riftora,effendo l!racca,Gii efpcrti lapidari dicouo trouarfi di que- 
fto.xii.fpecie, ma infra tutte le miglior fon qlli , che fon piu puri, verdi 
& piu dun , piu afdutti di grafiezza & aneor piu refplendenti» & credo 
chedir voglino chel fia nelPordine d’efi'o tutte le fpecie delle pietre ver 
di lucide, quali fecondo piu & meno perfectione, faccino per gradi tal 
differenze fecondo le ragioni & luochi , doue le fi trouano,o che Io in- 
teruengaquel che interuiene in ogni fpecie di tutte faltre cofe di piu & 
manco perfettione.Dicono hauerin fe molte virtu, & la prima dituute 
e fefiere remedio oteimo contro d ogni veneno, pigliadonc fino a otto 
grane d’orzo , auantl pero che veneno nel patiente pigli il fuo vigore. 
Per ilche dican (enzadubbfo guarire,fenza perdere ogne,o peli,o fcor- 
tatli dclla pd!e,come fan tutti gli altri . probibifee aneor il morbo ca- 
duco 
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duco,portandolo al collo» & porcandolo in ditolegato in oro » & »n cllb 
i guardando (pefTij.riftora & fortifica lavifta,& aneor dicanocne fabuo- 
; na metnoria»& che manciene i’huomo (ano & allcgro » & che glie concra 
' alia Uifliria,8c per cola verifsima s'afFernia,che renendolo adoflb quando 
1 *’ufa il coiro,in molet parci /i frange. Come fi rrouino,ouer donde qucilt 
■ propriainente venghino daPc bandenoitre non fio chefifappibcne Di- 
cano alcuni ferittort che li migliori fi trouanonel nido di Grjfotii.alcu- 
i ni alcri dicatio che vengjno di Scitia » alcuni alcri da Barriant , alcuni di 
: Egitto de collt,& alcuni d'Arabia,ms venghino di donde fi voglino,hab 
biano da credere che tutti Thebaidi fieno tenti per virrti & potentia dd 
le minere dcl rame. In Cipri aneor dicatio trouarfene, & che nel medelis 
mupczzo, aneor che piccoli fieno , ve nc (onodiquelli chc fono piu & 
manco verdi, alcuni altrj Tono c’hanno pet tutco certa viridita grafla,chc 
gli ofeura £k gU ta ciechi,& alcuni alcri fono che rhanno piu dilatata-Tal 
che facilmente trouar fi pofiano Ii gradi a rutte !e fpetie , er forfe a piu 
che non fi J ice, tutti fono lapilli piccolietdi varie forme.Concianfili piu 
rilquadrati etpiani tn cauole» et fanfi perlucenti conio fmeriglio cttri- 
poli, come il piu ddlaltre gioie»ct di piu, perdie piu diinoftriiiola loro 
vendita, fi emano Torto a! quanto nel mezzo , accio l’aer facci reflefsioni, 
et che perneto equ tlinente gli pofTegga.Gli filici dicatio lo fineraldo et 
fer per fui naturi freddo cr (ecco. i i z a f f i r o , comealtre gtoie,c 
vn.i petrella lucida et tra (parente con affii durezza tenta d‘azurro con ii 
tnigli. nzadd color dei cielo » quando & noi fi mofiranel p‘lu bd fereno» 
et Ji qudti ancora (enetrouanodi piu (petie.etli migliori fonliorienta 
li etp tofelo far,perdareil!or colore, tenendolo moro fondutoetfoco 
hore i-j.et con queftili barri concraficendo nella forma il diamante,cer 
cano d ingannar la gente.Reftani di douerui dir dalcunealtre, cheper 
gj-y.J i lucccdetio olle der re, ma per efier materia troppolongia volerin 
particulare dtr di tntte,laflerole da parte tanto piu, quanto colaragiou 
di queita pocadifcrimone>che v h<> facto potretedi moltedap voi co- 
prendere ancordiho vi pro meet ode Iddio mei concedera.adir cutrele 
pietre ct geme, et faruene vn di particolar rrattato, per effer cofa molto 
vtile et honoreuole a vn gentilhuomo hauerne luce, et faperne pariare. 
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OTT O il medefimo colore, chevhodetto nel capi* 
colo auantt dei crifiallo » et de alcunealtre gioic, poflo 
moko nieglio , ct con molra piu Icufa dirui hora dcl 
vetro , come ner effer vn de gli efferri , et proprii frutti 
ddisrce dd foco, Perdie ogni producto chc fi troua 
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nclle interiora della terra, o glie pietra, o glie metallo , o glie net nume- 
ro de mez 2 i minerali. Quefto , comc fi vede , (omiglia ogni vno , aneor 
che ogni fua dependentia vengadallarte, & pero mi par, auanri ch’io 
artiui al loco proprio delfarti, douerui di qnefio bellifsimo compo- 
fito mefcolato con larte trattare, & metterlonelnumero de mezzi mi- 
nerali, Et cofi in quefto capirolo vi diro d’eflo , non come mczzo mi- 
nerale proprio, ne anco come metallo, ni a comc materia fufibile & 
quafi facta mineral dallarte & dalla potenza & vircu dei ioco , nata 
duilalpeculationede i bnoniingegnialchimici, per mezzo de quali in 
vna parte fi fono imitati li metalli , in vnakraladiafinita, & rcfplen- 
dentia delle geinme , certo cola bcllifsima , & da non la douer laflar nel 
filentio fepolta, prima per confiderar quanto 1 arce habbi (aputo trouare 
&dipoi,eflendo per lafaabellczza materia tanto grata > per farne vafi 
da bere i & infiniti ornamenti , ne gli appettiti de gli huommi* Inco- 
minciarommiadunque a dirui infauore degliarchimifti come da lo- 
ro per voler far le gemine , credo che foffe trouato , che per non poter 
leaquella perfectione arriuare , come anco interuiene de metalli » li 
habbino facto quefto bello & vago produtto dei verro, Aneor che 
Plinio dica che fu trouato a calo in Soriauella foce dei fiumeBelo ,da 
cetti mcrcanti , che dalla fortuna dei mare vi foro no fpenti , & vi for co- 
ftretti fermarfi , & alquaoto per cibarfifccndere in terra, & nel cuocere 
le viuandelifafsidiqudloco videro couuertiti in materia fluente & lu- 
cida, fopraakhe andarpenlando, parendoli bella, & al partire dellher- 
be & de (afsi con efsi portorono,& cofi dier principio a far il vetro . Ma 
lallando hor da parte i! parlar di quefto , & come fofle trouato, ilche 
fu come fi vogha o da mercanti o da lmgeniofi akhimifti non im- 
porta , farte e qntlla che glihadatoreflereconilmolto ifperimenrarc, 
& con 1’aggiognere Se kuare comc glie parfb , perchc , come fi vede , gli 
antichi la calamita,il nitro, ii criftallo ».& varie pietre lucide vaggiogne* 
nano, li moderni, imi tandoli, mi par che habbino tanto facto che for- 
fe fi puo credere che andare poco piu Ia con quefta arce fi polia . Per- 
che, come fi vede, fe nc fu infinite belhfsime opere, Si c materia chel 
foo corpo, comevcdiamo, c rrafparente &lucido, & con foftanze & 
odor di metalli fi regned ogni forte colore chcfivuole , per tui modo 
die s inganna il indicio a benpratici della vifta nella vagheaza dellr 
gioie,& fe per forte fi potefle con 1’ingegno far tanto, che fi trouafle mo 
do che non folle fragile, come gia fidite chefitrouo altempo di Tibe- 
rio imperatore, foria cofadaftimare perbellezzapiu lifuoi lauori , 8c 
per facilita di condurli , che qual fi vogtia altramctallo , aneor che fofle 
oro , per la fua tralparentia 8c lucidita . Oltre che nelia qualita fua e cola 
moltoputa, Sc c nel fuoefler proprio quafi incorruttibile, ne di lui efce 
rogginc, N on efala odore o fopore alcuno, nelputafuorealcunatea. 
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: ttira»eome fanno le male million di metalli. Et certo , in quella parte » 

I 1’arte auanzala natura , quale aneor ehe habbi produtto il criflallo & 
tutte 1’altre Iperie delle gioie,afTai piu belle di quefto»non s’e trouato per 
aneor modo di poter far di loro, come fi fa dei vetro. L* p ra- 
ti e a delquale, per volerlo coniporre, & dipoi lauorarlo e quella. 
Si piglia primamente della cencre fatta d herba cali» che viene di So- 
ria, & anco intendo, fecondo che mi di ce il Reuercndo Ve r couodiMa- 
galone , venirne avnloeo infulRodano di Francia, ch'c vefcouado 
fuo . Horqueflatal cenere chidice che la fi fadi Fclce, &chi D’ucnea, 
qua! di quelle horfia non importa, fe ne piglia quella quantita, che 
amaeftripare, & con aequa bollence meflaui fopra fi fa vn capitello 
fortifsimo,& quefto a poco a poco colato & fatto chiaro per ebullitio- 
ne fi difecca , per fin che fi compone in vn fale acuti fsimo , & quefto 
cquel fale, che auanti v’hodetto alochi de fali, chc fi chiama fiil ve- 
tro, onero fal alcali, & di quefto cofi fatto pigliano vna cerea quancitd. 
Er appresso pigliano di quelle pierre viite & bianche di fiu- 
me, thv (i chumano cogoli , che fono alia villa chiare & frangibih, & 
c’hanno certo ufperto di vetro, & quando di qucflenon poflano hauere, 
fipiglia m loco d effe certa renellabi anca di caua» channo in fe certa 
a(penrirumda,& cofi, di qual di quelle, prefe duc parti , & vn.icH detto 
fale,& a diferetione vna certa quantita di manganefe,& tutte ledetteco- 
fe,bcn mefcolate infieme , fi metteno in vn forno di riuerbero , fatto per 
tale effetto, che i vn tre braccia longo , & due largo , & alto vno , et fo- 
pra, perviade riuerbero , fe li da con legna tanto di fiamnie gagliarde 
che infieme tal compoficione benifsimo fi fonda , ct che tutra fi eonuer- 
ta in vn maflo . Laquale operatione cofi fatta fi fredda, et dipoi fi caua 
fnori et rompe inpezzi , ct quella e la materia dei vetro , chc da mae- 
ftri e chiamata fritta , che e materia gia conuertita informa di vetro, 
ma e cofa mal purgata. Hora per finirla di purgar , fi fa vna for- 
nace di forma tonda , murata di matteu crudi , fatti di terra , chc non 
fonda, ne calcini per foco , chel diametro dei fiiovotofia braccia quat* 
tro in circa , et alta (ei , adattata in queito modo . Prima sia in 
efiaadatcata avia dd foco che conduca le fiamtne in mezzo della for- 
nace, et attorno alcircolo dabalfo vi fi fa vna ingroffatura d'vn tre 
quarti di braccio , lopra allaquale vi s*hd da pollare li conconi , che han- 
no a tenere il vetro , et quella deue efier alta da terra vn braccio in cir- 
ca^t attorno»pcr poflumento della volta, vi fi fanno cinque, ouerfet ar- 
checti ben fatti, fotto Jiquali vi fi fanno le buchettcda potervederden- 
tro etpigliaril vetro,periauorarlo,quado fi vuole,ct dipoi fopra fi fegfie 
la volta et fi copre il vetro.'et foloin mezzo vi fi lalla d’aperto vna buchet 
tadVn palmo, o manco, et fopra a qfla volta aneor fi fa vn ultra volta, die 
ferra et copre il tueto , alea da qlla prima vn due braccia , perdie fuc da il 
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forno di riuerbero. Nelquale e ilrefreddatorio de latiori che fi fanno» 
Ptrche , Jc jnquefto non riceuelTero vn certo temperamento daere, 
turti Ii vafi,fentendo il freddo,come finiti gl i haueilero , fi rompercbbe- 
no, &aquefto fifavno aperto dallabanda di dictro, ritratto atrom- 
ba , chedal ptano che e dentro intorno fopra alia volta , doue fi pofano 
1 j lauor fotti con vn ferro longo tntti advnoadvno freddi deftramen» 
rc in tre o qnatrro volte , accoitandoli alia bocca , fi rira fuori .Hora 
in quefto forno, cofi facto* fopraal mtitello della piu bafla volta, propin- 
qua alIaforzadeifuoco,fi metteno fei,ouer otto^opin conconi.oucrpi- 
gnati che fi chtamino, facti di terra di Valenza, o di quella di Tre- 
guanda,o d altri paefi , che per propria natura longo tcmpo refiltino 
al foco, &chefia ben maneggiata, bamitaj&nettadaognifafTolino, 
etqueftifono quevafi,che cengano nelle fiammeil vetro d purificare, 
&mancenerIo fuio.* &dellamedefimaterraancora fi fanno li matto- 
ni&Iamalta conchefi murano le fornaci» mafsime li lochi doue den- 
tro il foco ha piu da continuare, & fuori fifacinque , ouer fei mure, 
con archi, congionteda capo, come coftoleiaila fornace, per foftenca- 
mento di tutta la machina, grofle tre quarti di braccio . Lr c o n - 
c o n i fopradettfiouer uafi , fi fanno a torno da maeftri figoli > con tal 
terra benisfimo concia per grandezza alti tre quarti, & in bocca & 
in fondo larghi mezzo braccio , & grosfi due dita , o poco manco, & at- 
ti unbraccio , & quefti Fatti e qual di continua groflezza, fi laffano lec- 
care allombraa pocod poco benisfimo, Dipoi a fei, o octo mefl 
che fon farti , quando fi uoglian mettere nella fornace , per cominciare 
alauorare,fi ritura con unmuro d’im quarto quel luoco ,chefottogli 
archetci laflafte aperti & ui fi lafla tanto di buca , cheun di detti uafi ui 
polfa cntrare , & di poi ui fi merte il foco , & fi continua tanto che Ia 
fornace fia tutta benrouente, sc in quel cernpo mcdelimo, in quella 
fornace di riuerbero , che fi fa la fritta dei uetro dettoui, ui fimertono 
tntti gli con coni .cheuolcte mettere nella fornace, & qualche piu di 
refpetto, & con foco lento ficomiuciano a lcaldare, & leuarli lahu- 
midira, & dipoi crefcendoli ilfoco che s‘infochino & fi fanno benif- 
fimo rofsi , liquali quando ii maeftri co fi li veggano , & che hanno farto 
proua di reggerelenzasfenderla , coine ben fpeffo, per ritirar che fala 
terra, fanno , coprcno la bocca al forno , & con tanaglie o ferri a tale ef- 
fetto adattati,con quanta piu celerira poftano, gli cauanofuor della for 
nace,doue fi Ion facti caldi & a vnoa vno gli rimettanonella fornacefat 
ta per Jauorare il vetro , & acuratamente s’acconciano a lor lochi, & ben 
di nuouo rifcaldati sempino di fritta o d’altri rottami di vetri,& co ter- 
ra multando riftrengano la buca della fornace laftaroui , & d’vna grande 
ne fan due piccole per vna defle , che 1’operario cauar poffa con la fua 
canna il vetro de! toncone,chc vuole, per lauorare , &al’altratienel’al- 
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tra canna di ferro per mantetterla calda , con vn polamento farto di 
fuori auanti a effe buchette de vn marmo piano, meffo fopra a vnoar- 
chetto, & fopra a tal piano fi fa di terra vn riparo auanti ia buca dei ve* 
tro con vn fuftentacolodi ferro, theferue alia canna, e’! riparo (e rue 
per fdiermo alia vifta de qli operari, & cofi fi fa atutti lilochi douc 
ftanno li lauoranti , & tofi facto & tureo bene ordinato fi feguita di da- 
re il foco gagliardamente alia fornace, per il quale infra due giorni 
interi, dapoi che mettefte la frittamefhndola nelli conconi alcuna vol- 
ta, fi trona purificata & fatta liquida, Scallhora fi puo cominciarea la- 
uorare , o prima , fel fi vede la maceria , mediante la proua , dilpofta , & 
cofi auiata fiva feguitando tutto iltempo che fi vuollauorare, o che fi 
puo, rifpctto alie materie che hanno, ouero alie calde ftagiooi. 

I l foc o per tale efiercino vuol effer liirame di legtiame dol- 
ce & fecco , accio lefaccin chiare & fenza fumo. Nellequali quanto piu 
longo fpatio il vetro fi tiene piu fi purifica & falsi vnito & lucente, & 
li lauori veugano fifst & fenza nicchi & fenza vefcighetttc,&li lauoranti 
ancora piu facilmcnte illauorano. Non voglio mancaredi il 
dirui , prima che piuolrre pafsi, per effer cofa molronecefiaria, chc 
feaduerta che !i vafichefi metteno in fornace nonfieno in alcunapar- 
tesfefsi, & che nel foco fieno molto ben ci in curati & cheregghino. 
Perche non reggendo , quando fono in fani ce, mal fi poflano cauare» 
& mai fenza vna gran fatiga bene acconciare , & non gli acconciando 
fempre verfano & venando ii loco d*vttte rendeno grandanno, 
Restami hora a dire come quefta compofitione per foco cofili- 
quefatta & ben purificata fi lauora . Ben che e pofsibile per lauorarfe- 
nein moltilochihabbiatebenifsimo veduto» pure a cautela vi dico, 
che e cofa che fi lauora calda , & ha in fe vna faciliti grande, & per tal 
fua facili ta &gran copia cheferfhd, fe nefa in infiniti lochi & infini- 
te forte di lauori, tauorjfi foffiando ineflbeon certe canne di ferro con 
1 alito de gli huommfidelSequali ogni operario ne ti en due fottilmente 
fatre longhe vn braccio & mezzoin circa , & con vna defle cauail ve- 
tro dei concone attaccandolo alia ponta apoco apoco, come co- 
fa vifeofa, auohandouel fopra , ne pigliano quella quantita che voglia- 
no,acconciandotielo come vna pallotta,& cauato che fhaonoda prima 
cofa il premeno in fixi marmo, voltando & riuoltandolo accio fi vnifca, 
& dipoi fofHando per lo vacuo della canna nefannocomc vnavcfica, 
& girandofelo fopra alia tefia lo allongano di forma , ouero in vn cauo 
di bronzo il formano , & gli fanno fpigoli , o foglie , o altrc cofe che 
vogliano chedimoftri,& al fin,perconcludere,fcaldandolo,&fbffian- 
'do lo, prem cndolo, & l 1 larga n dolo,gl i da u no la forma dat vafo c hc vo- 
gliano, & dipoi dalta prima canna ftaccandolo il ripigliano nel fan- 
do, con laltra & lo . gg '..Matio, ragl atidolo con vn pardi cefore laboc- 
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ca,8c lifinifcanoiattaccandoui piei, o inani ch i »o altriprofili di variati 
vetri,oueramcntc JorandoIicToro fino,& anco, volendo, gli ornano di 
picture & di belli &vjghi (malci , & alfineaitempi conuenienti loro 
iempre » doueaccafchi retreddarglifimctteno per vna buchetta che vi 
fi lafianil refreddatorio fopra alia voltaarefreddare con temperantia, 
&per la bucafattaa tromba,co» il ferro dettoui,in molte riprefejquan 
dofon maneggiabile,ficaua tuore. C er ramente infra 1’akrcquefta fudi 
bellifsima & vrile i nuenti oiie , aneor thelarenda grande fpefa, perci ie 
fcmprefi vede di lei nouiti& cofe belle , &per vaghezza licte , & io ve- 
ramente ho gia vedute operetanto ben fattc,& con li lor termini tan- 
to apponto,che (e quello artifice 1'hauclfe hauutea far di cera, ne hareb' 
be luunto afTai piu fatiga, & maggiortempo meifo. Ncforfe anco l’lu- 
uerebbe condotte cofi bene, Sc al prefente mi trouo hauere appreffo di 
me vn pezzo di vetro fottile, grande circa a quattro dita ,di forma qtiar 
dra antico,nelquale v*e commcflo a fimilitudinc di vtiatarfia vn fregio 
di fo gli e bellius i mo,& certi parti menti di colori che comprendernon 
foilmodo come 1’artifice il facelfe,tanto c mirabilmete fatto, & pochi 
giorni (bno chedamaeflro Baldalfareda Sieua architecto o trimo me 
.ne fu mofiro vn'altro pezzo fimigUantemenre pur antico, che vera 
vn fregio de vna lumaca partita con varii colori, vno lauor fottilifsi- 
^moin campo latici ni o,tutto di fmalti ripieno,cofache moflraua oltra 
.allabellczza, quafivnaimpofsibilitaararte, hoanco veduto gia ma- 
nichi di vafi rotti con certe mafehare & foglie formati, & vno con vna 
Medu(a,che tutti licapelli&le ferpi chehaueuaintrecciatectmcfsi cra 
no in fotto (quadro . Talche vedendola coli, non potei credere che la 
fode formata, ma con leruote da intagliar le gioie,fe non tutra fabrica 
ta , almanco ritoccata folle , & cofi lc barbe dclle mafehare Sc fogliami 
che v’erano . Ma lallando il pariare dc gli antichi , che furgii dii de gli 
cicrcitiijdiciamohorade moderni .Quel che hogginc i tempi noftri di 
tal opera di vetro Ii lauora , &quelchepiu cheinaltro loco di eccel- 
Jente bellezza di vaneta di colori, & d’artilicio mirabile fi fa a Morano, 
che,oltre al tegnerle de que colori che trouar fi polfano,il fanno chiarif 
fimo & cranfparentc come il proprio & natural criflallo , & fortuno di 
picture Si d'altri finifsimi fmalti . Talche a me pare che perbellczzace- 
tlergli debbino rutu e metalli. Rifguardinfi li pater noltri, le fallere, li 
vafidabere, ne quali intrinfecamente vili veggono alcuui aualtichia- 
menti di rufchi,8caltre tarfie, trauetfc, & commcfsi, che moftrano alia 
vi Ita effer rileui, Stfon pianifsimi, rifguardinfi anco non folo le cofc 
. piccole ma lc grandi, che fanno di vetro biaco,o daltri colori.che paia- 
no intelfuti di vimine, co quanta equalita & giuftezzadi termini fon co 
loro eparii locati. Rifguardinfi gli animali, gli arboretti,&li tanto forti 
U&beUifsimilauori quantofifannOiDebbouiio dircdihaucrlo vedu- 
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to tirar in color di perle,o tento in verde o inazurrOiO eompofVo di va 
ri auoltichiamenri per dentro, tutto in vn filo {otilifsimo come vii fpa- 
go,& piu longo di trcnta braccia,8t tiitto d’vn pezzo ch’altrimenti non 
fi tira l oro , o 1'argcnro per latra fila. Fassi ancora con il corpo di 
qtiefti finalti finifsimi tenti, & di tal forte belli, che non folo fcrucno^ma 
cinati nellevaghezze delle picture» one gli ornamenti di !auorid’oro, 
d’argento,o rame.Ma ancora fe ne contrafatmo gli fineraldi» li diaman 
ti,li rubi ni, & tutte 1’altre gemme,di che color che fi voglia che fieno, & 
di quefte nho gia vedute di tal forte, che aneor chedal iudicio delfoc- 
chio de ben (periiHentati & pratichi fieno ftate cfaminate.non 1’hanno 
fapute per falfedifcernere.Talche,chi in fb trima ben confidera tutti gli 
effecti di quefto,fon mirabili. Ma cofiderando la fuabreue &poca vita, 
perla fuafrangibilita non feli puo nc dene porre molco amore, & per 
efempio chefideue vfarlo & tencrlo auanti per memoria delta vira dei 
huomo,& delle cofcdcl mondo caduchcSc frali, anco chcle fien belle. 
M a lassans o hora tali difeorfi & tornando al vetro, dei quale 
bltre al modo di componer la fricta ccn il iale alcali , che v'ho gia det- 
to,chee il modo rnigiiore.fe ne fa ancora piu fimplicem ente» manon 
e di quella bt ttezz.i , n. bouti per lauorare del/opradetto. St guefto da 
molti efutto pef fiiggir fidigis & fpefi, Perilchr,chicofivuo!cpigliafi> 
lo li coguli di fiume,ouerlarenelIabianca,non coi fale.*ddra! ume cati- 
na, m a con altretanta delle proprie ceneri,& con alquanto di mangane 
fe,& tali cofe infieme compofte fi metteno dentro alia fornace uelli con 
coni che vi fimo voti , o in que i mefloui perrifpetto, & fenzafar altri- 
menti frnrajcon i! foco medefimo che fi latiora, & con il tempo,fecon- 
do il bifogno,il purgano. Pvossi aneor chiamar vetro quel color 
bianco, chedanno li maeftri figuli ni , come vna pelle fopra Ii lorvafidi 
terra,come alor loco vi diro . Perchein vero altro none quel lormar- 
zacotto,chefricta,compoftadi renella & alumedi feccia,o tartarbru- 
ciaco,o pur alnme catina, leqnali, per fpender manco , fi laflano & fi pi- 
gliano 1’altre cofe. Et conqueftacofi fatta compofitione & con piorn- 
bi & ftagni cakinati fi fmaltano di bianco,con che fanno copcrca dura 
&vagaal rozzo afpetto delauorlor di terra , &apprefio con delle tne- 

■ defime compofitioni colorate fopra atalbianco fiva dipingendotut- 
to quel clfal maefiro piace,dellequali cofe a lochi lor,cioe nella pratica 
de vafi figolini vi dirodntenderete largamente, & perdar fine al preftn 

■ tc libro de mezzi minerali, parendomihjuemedetroabaftanza, non 
penfo per hora, fe da voi nonfono perrnoficudiruenc altro. 
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DEL S AG G I ARE ET DISPORRE LA MI- 
NERA DE METALLI ALLE FVSIONK 



OME AVANTI net trattato delle minere vlia 
detto effer co{anecdfaria,trouate che Tono ,fide ine- 
tatlicome de tnezzi minerali, faggiarle, per faperechc 
colameffeficno, per non efler ii indicio dcllocchio 
baftante a conofcere , non folo cbe quantita ma che fo- 
ftanza contenghino. Pero e dibifogno venire al lag- 
gio,& con Sa cognitione detla fperienza ponderare !e virui d’efle, ec fe- 
guitare,o titrarfi della fatiga et della fpefa» et anco per faperprouedere 
a lor difettijfe alcuna malignita 1'offendefle . Perche non trquaudo cola 
che faiutafle , hauendone dibifogno, larebbe vnperdertutto quel vi fi 
facefieiCt cofi perii contrario»rrouandolc copiofe et ncehc et facile al- 
ie fuGoni , fipigliaanitnodi fegnitare fenzardpetto di cofa alcuna. 

Et pero nel fuccedente libro vi diro prima come far fi debba il lag 
gio in generale di tutu li mctalluet percola che pm importa mi dilien 
clero piu alparticolar dellargcnro chealcundegli alcn, etapprelfovi 
diro come preparar le minere alie fufioni fi dcbbmo,et cofi anco come 
s’habbino a formare mamche et forni per fondere tal minere, et al fine 
comeogni miftion di metallo con 1’irigegno et poter dallarte l’un da 
1’altro fi feparano,et fccondo le Ipetie loro fi riducano allultima perfet 
tlone ethnczza. 
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DEL MODO DI FARE IL SAGGlO DI TVTTI 
LE MINERE DE METALLI, ET MASSIME 
- DI QVELLE, CHE CONTENGANO 
ARGENTO, ET ORO. 

CAP. PRIMO. 

I T VTTE lc tninere de metalli fi fa foggio per 
mezzo delle fufioni, & con quello ordine fi conduc* 
alia finezza fua come ft foffe d’a(Tai quanriti . Ma an- 
cora che a lor lochi v'habbi detto dei piombo , det- 
lo ftagno, dei rame, & dei ferro, alliquali perpigliar- 
ne il buon laggio che fifondino, & che per ii pefo vi 
fi conofea la quantita che fupporti la fpela , & quefto e di quefti e’l lor 
faggio , perdie cofi apponro apponto non fa cafo come fi facci ; ma a 
qucldeirargtnro & deUoroipercfiertofe di valore, vi fi volta l’occhio 
con afiai pii, cura i & fi ricerca hauerne piu terminata cognitione . Per 
il che, tro liato che hauete il monte & in efio il filone della mmera,& an- 
cora Icoperto al giorno , o pur per caua eftratto , e di nccelsitd farne 
iliaggio, percheallipraticiaccenna fpefio di che forte metallo con» 
tenga , Niente di manco perdie non 1 hanno certa, ne manco (atinole 
vimi o malignita che 1'habbia , fe la luce propria det laggio non glie lo 
dimoftra , Et pero e di ne ce fs ita in quakhe modo cauarne vtia quan* 
tita piu netta dal faflo & migliore che fi puo , & di quefta a vna parte 
fi: le deue dar foco di fufione fenza compagnia, pervedere fefacil- 
ment e fi fonde » & non fondendo da per fe^auete da confiderare & ve- 
der d' intendere doue tal coiit proceda , chemolte volte viene dal fafi 
fo, che ha con fcco in compagina, quale contieneficcita & rerreftritd 
afiai. Iit he con altro luditio che con la {perienda di poflent i & gagliar- 
di fochijfecondo me,intendtrnon fi puo,& pero, nonriufcendo la for- 
zademodiordinari, e dibifbgno certare di mollificarle con limezzi 
delle compagnie delle cofe fufibili , hnr con marmo, horcon vetrope- 
fio , & hor con piombo , o vena di piombo , o getta di piombo , o con 
fcaglia di ferro , o pur con loppe d altre minere, & alie cofepiccole 
s’ufafin labora ce, fiilnitro, ocri a, Sifimiltcofe, come a lochi delle 
preparationi delle fufioni delle minere particularmente vi diro , & al 
fine con radartamentode fochi , o pur per virnidemezzi s’ha daren- 
tare fe vincer fi pofiano , perche di tali effetti fi conducano in (ale fu- 
fibili , ha quali 1‘intento di quel che fi cerca . Ma quando per for- 
te li cerca tori a tal minere agre & faluatiche s’abbattano,o per fonder- 
le, o per faggiarle, le rofteno due o tre volte, per euaporarle,& dipoi lt 
fpengano con afiai aequa, Stancolemachiano, Sc macinate le laua- 
qo , accio the fic '110 di quelle terreftita,the contengano,piu pure che fi. 
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& di qieftc cofi condottc fc nc deue fare ii primo /aggio cot mer- 
curio, & nonriufcendo ,mecterleconpiombo allacopella>o conquel- 
lacompagnia che , a far chele fondiano, la fperieiwa v’hadeipoftra. 
Ma perche fo chel’ordine dello adoperare il mercurio, per non vei ha- 
ucre aneor detto,nonfapete,& manco che cola fieno le copelle,o co- 
me le fe adoperino ; Pero conofco effer dinecelsita con la minerain 
«lanodifpofta alia fullone »]afljndo al luo loco il parlar dcl mercurio» 
Vinfeguiprimaafardettecopelle, &la forma delfornetto da fareli 
fitggi »& dipoi , repigliandola minera»vi moliri rordineaponto che (i 
tieue a fartal faggi. Le copille (bno vafetti difpofti a rice- 
uere certa quantiradi piombo, od’alrro metallo fu (o per affmarlo, St 
ion facti dicenere,di geme di corna di caftrati,ouer dakreceneri, quali 
hanno di fopra vn vacuo con poto fondo , & li fanno dcile grandi 8i 
delle piccolc,fecondo che occorred'hauerle adoperare, nc adalrro fer 
ueno che a far tale efferto Pannosi quefte di piu forti di ccneri,ma 
la migliore e quella,che v’ho detto, delle gcmnle delle corna de caffrati 
fannofi anco d’o fla digambedi caualli,d’a(ini, o di mule,&in lummadi 
ogni offo che lia Itato in fornace & bcnilsimo calcinaco, & dipoi fpenti 
in aequa & ben lauati & di uuouo ricotti & fimilmence pelli & poi ftac^ 
ciati, F a s s e n e ancora di cenerc di falcio»di vice,&de nocciuolo,& 
di gambe di cauoli , & in fomma dogni altra cenerc, ptir che la fia ben 
cotta,8c dipot fpenca in aequa, & dipoi afeiutta & per Itaccio fotrilme n 
tc partitu , Lequali ceneri cofi 1'una come l’altra,che vogliate ptglUfc , 
fi meteeno in vn capiftero,o altro vafo di legno,o d’akra materia, Si irat 
ta humida con alquanto d’acqua , & con cfla fempre maneggiandoL fi 
ha da condurre atantahtumdita cheprefaio pugno & ftrettafilotten- 
ga bene infieme , Et cofi fitrto hauendo > s’ha dipoi vna forma di le» 
gno,o di bronzo,vacua fatta al torno, della grandezza & altezz.i,che vo 
gliano farle copelle, piu larga alquanto da vna parte che da l’akra, &al 
fine, empiendota! vacuo con detta cenerc humida,fi formano,& con 
vn conio di legito, fatro al torno, che ha bbi vncolmoda piei , the for- 
maro facti fopra a tal cenerc vn cano, tanto grande quanto c il piu lar- 
go della forma della copella,co rifaluare vn filetto d'uno Ipago, o poco . 
ptu 1 ;)tornoatorno,& con queftopicchiando benifiimo fi forma St cal- 
ca, Er c o s i facto nel mezzo aporteo dei fondo della copella,doue 
largcntofiriduce,acciochequandoecondottoal fino piu nettamen- 
te fi ftacchi , per hauere il faggio piu apponco vi fi mette alquanta di 
cenerc ftttadi ponte di corna diceruo,ouer di mafcelle d: luceto, ovn 
poco di fincriglio fpoluerizato , ftato pero prima tre o quattro vol- 
te i nfo cato & dipoi fpento in aceto , & anco vi fi puo mettere vna po- 
ca di borace bruciata , & anco vna poca di biacca ferite , & di que- ■ 
fle tal cofc , o per lor folc , o, in compagnia balla che vi fe ne metra 
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vtu poca quanritd, anzi fol tanto chefacci quel poco dei fondo,do- 
'uein v!timofiriducel’argcnto, & di nuoiio vj firitorna foprala for- 
ma delegno, & firibatce, accioche l’vna cencre con 1‘altra fi vniica 
■bene , & dipoi ii caua ia capella & fi laflu afciugarc , & fi adopera» comc 
intendcrete. 




Ma prima che piu oltrc pa(si,vi dico haucr veduto , St anco hauer ado- 
perato piuvoke in loco di copella , per neccfsita, vnpezzodi coppo 
di tetto , cauato con vn ftarpello alquanto, come vn cauo di copella. 
Maperche fono perii foco facilia rotnperfi, nonfideue, potendofar 
altri menti, adoperargli . Pure ve !'hd voluto dire, accio che ie' non 
hauefTe ne cempo ne modo da far cope!le,& vi bifognafle iaggiarc qual- 
che minera dargento vetiepottute icruire. Appresso allccopel- 
le edinecefsitddhauerevn forneletto murato & fatto amodo d'vn 
torrioncello di forma quadra, & largo vn palmo di voto.o poco pimal- 
to da terra vnbraccio &inezzoin circa, da piet, come ie foifc la porta 
della torre, fia vno aperto d’vna buchetta quadra, perlaqualehabbida 
pigliaril vento, & da capo ,doues'hada fare ii foco fia il vacuo de vndi 
qu irti di braccio,Sc a vn palmo di fotto.doue alquanto per reftringncr 
ii fa vita poca di rifidenza, vi fi fa a modo d’vna fineftra vno aperto qua- 
drolargo quattro dita»&piu bailo vn dito,oqualcheco(adipiu,aquc 
ftafia fatta vnagratelladi vergellcdi ferro, meffedifeofte 1’tmadal'al- 
tra poco piu d'vn mezzo dico,& iopra a tal gratella,al pari della buchec 
ta,vi fi mette vnpoco d’un mattoncel tagliaro,cheallarghiilpianodeiv 
tro allentrata della buchetta piu dun mezzo dito in circa , 8t queito e il 
fbrnetto.A ppresso aqftofifavn*archettoditerradacrogioli,oda 
pi gnati, o daltra,cheregght al ioco, fytto a modo d’vna volticdla largo 
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quanto clabnchettadauanti o poco piu, &verlo ilfoco tanto che co * 
pri bene le copelle » & fia tntto buccarato , & quefto nol volendo far di 
terra, o nol potendojfaccifi di vergelte di ferro,niefTe attrauerfo di car- 
boni,o purpiegate&confitte, Ancora che ,rirpetto alie icagliedelfct' 
ro,che per Io foco getta,a(Tai meglio,fe fara, che foffe fatto di terra. 
Hora h avendo le fbpradetrecofecofiordinate,& laminera,(e- 
condo il bifogno che 1‘hauefle > preparata, vi manca fol di venire alia 
pratica di fare il (aggio , per il chc primamenre (opra alia grata, dentro 
al vacuo dei fornelio,vi $’aceoncia 1’archcrto, & s’accofta bene alia bnc 
chettadauanti , &mctrendoui alquantodi focosempre il reflante tut- 
todi carboni, liquali, quando laranno bene accefi,& 1’archetto e'I forno 
bene infocato.perla buchetca dauantijvi fi mettono dentro le copelle, 
& aneor effc fi ladano tanto bene infocare, ananci che dentro vi fi met- 
ti cofaalcuna,che dimoflrinodal foco effer fatte bianche, & allliora in 
quefte fimecte tanto di piombo puro.chenon tengain fe argento >che 
1'cmpi mezze, Stturando labuchetta convncarbon groffb , fi lailimo 
tanto ftare che fi vegga venire tal piombo di nero bianco & fbttilc & 
benifsimo chiaro,AU'hora pigliate di quclla minera » che volctc fuggia- 
re,fottilmentc pefta,& con le bilancepiccoleiuftamcnte pefatu perpo 
ter fapere quanto per cento la ticn di argento, & accioche mt-glio incen 
diate» preftipponiamo che nhabbiate prela vnoncia, onero mezza,o 
purvn quarto d’oncia,qual di quefte fiav’hauete ad imaginare che fia 
libre cento, & a poco a poco la metterete tielle copelle iu due o tre , fe- 
condo volete,fopra al detto piombo, & in queUolaftandola ftare, non 
fol tanto chela vi fonda,ma che tntto il piombo vapori. Ma fe lamine- 
ra fara dura alia ftifione,pefiita che fhaueretc, accopagnarela con qucl, 
che piu hauetetrouato chefi confacci, &invncrogio!o con ildoppio 
di piombo, coperto & ben lutato lafondarete,recordandoui chequan 
do rhjuetc ne! foco con te molli alzatc il crogiuolo,& alcuna volta fb» 
praaq lalche cofi percoriate il tondo , accioche turto il metallo, che 
n’e fuio.infieme cafcando firaccolga, & fifuiliippidallaterreltita,o da 
lacompofiti memeflaui Scdalla fua.&dipoi, quando credere che la mi 
nera fia tutra benifsimo fu fa.fco prendo il crogiuolo,la girtarete in ver ■ 
g,i,& quello che vi fara di metallo infieme con il piombo mefcolato vfc: 
rafuori,& leloppc reftarunnoattaccatearomoatornoal crogiuolo,& 
cofi fjtro,& taghato in pezzetti 3 poco a poco,il metrerete nellacopcl 
la.comedi fopra dclla pura minera facefte ; aggiognendoui , fe tenefte 
qaantiti di rame, accioche meglio fi purghi , in due o tre volte vn po- 
co piu di piombo , & cofi per l arge nto,che reftaranella copella>haue- 
rete il faggio di quanto la minera, che hauete trouata,tien per cento . 
Anchob fonoalcuniche vfanodifartallaggiofenzaforndli & fen- 
zahauer tanti ordeni fol vnpignato bucarato; ouer con vn forrelletto 

facto 
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arto con quartro m at cum & con carboni grofsi, & quattro ferri > come 
fjnno quelii chevogliano faldareonicchiliareo fmaltare vna co/a.llche» 
ancora (.hepata che fugghinodiffitulti, /eia multiplicatio, percherare 
volte e che non gh fiabifogno fardue volre quel , che poteuano invna» 
perche difficilmenteficonducano iufti,atcefochepoche volte e che non 
vi ( afchi o cenere o carboni,o che non li interuenga qualche altra difgra 
tia,chc per concludere, la via dei for nello, dettouiauanci, elapiu facile 
&lapiuperfetta.. 




DEL MODO DI PREPARARE LI METALLI,. 
AVANTI ALLE FVSIONI, 

CAP. SE CON DO. 

VTTE !e minere, di qua! forte fivoglia, aneor chele 
feno demezzi minerali & neliequalita loro fieno per- 
fetre, hanno dibi/ogno deflere conofciute dalli pratici 
&buoni /ceglicori , & chequelli tali habbino non /olo 
viduertate nia particulare ifperienza de metalli , accio 
in quefh prima preparatiotfe importantifsima fappino 
di (cernere le buone dalle trifte , & quale e faflo , & quale e minera, & in 
que/to v/ino , coi rompere Sitagliare» patienza, & fpogliaredalla ter- 
ra la minera , & dalla crifta la buona , per leuare ogm occafione , piu 
chc fi puo,da velenarla dalfodor d’a!tre minere»o dtaltre maligne pietre, 

0 altrc cofe che fodero niiniche alia fua natura, & al fine coi indicio dei, 
Jocchio & co! ferro , & ali ultimo, arrofiendola coi foco » & dipoi con 

1 aequa, fibifogna fmorzandola,olauandola Strilauandolafifacci, piu 
ciiel /lapofsibile , la ininera pura, per. tneglio accompagoarla eoa le 
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ciimpagnie , che vi parefie gioueuoli al fuo bifogno , Perche Ie mfnew * 
fcnza le ftifioni. larebbeno pietre inutili , & pero effendo certo che tali 
minere (bn di diuerfe miftioni, &che adogni vna, fecondo le partici- 
pationi maligne in che peccano, e di bifogno , prefiarle foccorio. Ma 
perche tali nialigmtadi lon cofe fpefie volte che tuori aliocchio non 
apparifeano, come la rroppa aduftione , o la troppa terrefirita, de qual 
fia , ne quefte minere ii foco piu prefto le incenera > che le vertilca alia 
fufione.cfTcndo perior fole, &pero e di bifogno contemplarle conal- 
tre materie , & a far quefio , edi necefsita d’hatiere 1'ingegno & la fpe- 
rienza di vn pratico operario , quale habbi pronato li mezzi di ga- 
gliardi& potenti fochi,ouer quetlidelle compagnic, & cofi and artan- 
to facendo per in filio dic fenetroni vno mozo, che per dia proprie- 
ciadomeftichi la faliiatichezzadi cal minera , ilchefa llmefcolarle con 
cofe fufibili. come fon arene,marmi» & altre pietre , & (imili alrri (Impii- 
ci minerali di natura acqtica 8c molto a cio potenti , & perchiarirui dei 
tutco , prouar fi debba con le varie for me de forni , & hor con fochi di 
legna , hor con quei di carboni , Sc al fine , o per vna via , o per vtValtra 
far tantOjche la fibrufci.o chela fi fondi > & pervnberlale» come (o che 
inrendete.vi fi e detto chegoder & vfar fi debba ,te facilira alie facili , & 
lepotenrieturteallcdifFicilijfino che le fi faccino cedere Et hor,per ve- 
nire alie parti colari ti pratiche, le minere aride & mal difpolle prima 
atutto hannodibifogno.arroftendolfc in forno apmo>& euaporarte be' 
niftimo con legna & carbone; comegia vididi diquclla de loro, al- 
cune fono che vogliano efier fpente- quando le tono mfocate, nellac- 
quavna o due volte , & tutte , a voler far bene , vogliano efier lottil- 
mcnre macinate , & dipoi a vn lauatorio d’atqua corrente, con ra- 
gliereo nauicella da lauare , con diligentia benifsimo lauate , & tal che 
tutta la buona (ia quella che redi in fondo della nauicella per la fua 
grauezza pura & netta * Aon volendo in altro modo , faccifi vn ba- 

5 no di piombo , finnie a vn ceneraccio , & apoco apoco vi fi vada 
entro fondendo , Sc cofi dipoi la purgarete e redurrete a fine » coi mez- 
eo dei ceneraccio , & cafo che quello fofie oro , & non hauefle quel co- 
lorbello.che vorrefie, forfe per non arfiiiareallVltima fua finezza,li da- 
rete vn cimento commune, come al luo loco ce infegnaro , tirando.in 
vna oduc volte alia fine Z 2 a & eoior chevorrete- Ancora fi tra la fo- 
ftanza delfargento de alcune minere che fonpure, macinandole co- 
me v‘ho detto j Sc dipoi lauandole , & appreflo bagnandole conacero, 
nelqual fia ft ito verde rame , onero bagnandole con aequa doue fia fta- 
tordoluto folli mato, verriolo,& verde rame,& in vna pila di legno , odi 
pietra, con vna buona quantita- di mercurio, & vna niacinetta di fo- 
prache macini luna cola & 1’atcra inlleme, & coi fregar facci chel mer- 
curio ognifoftauza di metalli abbracci Scpigtiinfc, il qual dipoi acol- 
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to &perborfadi coiodi cerno pafliro, onero euaporato pcrlambietfo 
refla l’argento,o oro,che fia,che gli habbi prefb tueto nella borfa>ouero 
nel fondodella boccia, &tal viae m oleo breue, &doue Ia riefee edi 
grande vtile, Mapercherade (onquelle minere , che fienofenzacompa- 
gnia di qualche altro metallo, coi quale il mercurio non fe accompagna, 
fi piglia in fcambio di quella » la via dei foco , & quefti fono li modi,con 
che fi procede, communi . Ma chi voleffe di tutti parti colar mente dir- 
ui b i fog nere bbe effer piu angelo che huorno, perche fon ranti li modi 
quanti fono li pareri di maeflri & le fpetie & nature delle minere* an- 
cora chcpoco da 1‘uno alfaltro varino . Sono alcune minere, che an- 
eor che le fi fondino , hanno in loro certa compaguia conccrrama- 
1 igniti , cheli porta via tutra lavirtu che contengano, & in Ia voce de 
maeflri, Qucflatal cofa e chiamataarfenico,ilcheficonofce perii fag- 
gio, perche all’opera grande » quel chel faggioha gia renduco» non 
torna, & anco fe ne chiarifcano con le fublimationi, & per arroflir- 
le • Alche foccorgano infocaudole, & duc o tre volte fpegnendolc con 
aequa , & al fine Vaccompagnano con cofe contrarie atalmaligniti , 
come fano venedipiombo,loppe,& altre pietre £ufibili,o purcongran 
bagni di piombo , & alie agre & dure > alLequali non fi puo procedere 
per la via commune & piana , fi cerca le flrafordiiurie, accompagnan- 
dole,come gia v ho detto,con tuete quelle cofe che indur le poftano a fa- 
cilitidi fufione, fi come e te vena dei piombo, marmo , arene bianche 
da vetro > & altre pietre di hume , & di piu fibbioni, rufi ,loppc di ferro, 
getta di ceneracci , Moppedclte medtfima , od’altra minera » ouero 
ocria,bolo,faInitro,& borrace,o vetro pello , o fale alcali,o vetro com- 
mune fatto tufibiIe,maton colati di fornace, ouer puro piombo, o altri fi 
miiimezzi , mettendo ciafam dlcfsi da per fe,o pure ace ompa gnati ,fc- 
condo che fi vede efleralla cofadibifagno, Son corne fivedetutteque- 
fle cofe dette materie minerali, che hanno certo inneflamento naturale 
con la cofa che s'ha da fondere , quali hanno forzadi penetrare con la lor 
moltaacquofita,& hanno lorfacilita di fondere accoftataconTaridadu 
rezza delle minere,le fanno comerufflani cambiar natura»& ledifponga 
no al benefierloro,a quel che prima non erano, & di aride & dure letat» 
no molli Sc tenere ,voglioui,appreflb a quel che v'ho detto, aneor dire, 
ehe fpeflo la benigna natura,iti compagnia di tal minere agre»v’e vfo ge- 
nerare delle cofe fopraderte , ouero altre pietre o-terre a tale efterto di- 
fpofte,come felhauefle piacere-di foceorrerealle necefsitadegli appetiti 
noflri.Perilcheedi necefsita fopraabondaredi proue,&di proue,& tan 
to cercare che fi troui quello aiuto cbe fi defidera, et non fol cole coft 
communi , ma coi varhr delle quantitd , et coi mefeolare , mettendone 
hor per la metd della minera, et hor per equal portione, et hor duplican- 
dole »et hortriplicandole, accio che la vir tu, che hala minera in (e,dal 
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foco fetialia tmllgnitd della fuacompagtna piufidifenda, MainqneSo 
effettola miueradel piombo, o la gettade ceneracci fono cofeottime. 
Et anco i! piombo proprio, comc auanti v’ho detto, facendone vn gr <n. 
bagno, acciochecommodumente pofii per cuceo cercarla minera , fe 
ritirarc a fe 1’argetito, o altra Virtual fofianza , chc la minera, chc dentro 
vi mertete, teuefle, incerponendofi infra il foco & elfa comc vn fcudo. 
Hvsji ancora da vfire aduertentia , come s’habbi di procedere ne 
mezzi de far Ii fochi, come fono li forni ,li quali, fecondo ilbifogno fe 
quali ti delle mi nere, far fi debbano. Ma cotnmunamente per cale dfetto 
ficofiumano le maniche larghe di fopra & firctte da pici,t he con carbo* 
ne& vento di poflenti manriei > come (I mle, fanno vn potentifsimo 
foco , fi per elTer riArcteo , come anco per effer di fefo da fiioi lati d.illa 
frigiditadeHaere , fe tanto fi fa il foco maggiore , quanto a voglia delli 
maeftri (e Ii moltiplica il vento di due & tre para di mantici . Ma trnta 
gjgliardezza di co(a,chi non ba indicio , non iatleue adoperare , perdie 
fpefle volte indambio di giouare nuoce, perche fi con fuma la vircu 
della minera facendola euaporarefe conuertire in fumo. Per ilcheniol- 
te volte accade, chemeglio fbnoli forni ariuerbero con legna & car- 
boni chiuftfe beneadattati,che le maniche , Ma quando queili s’ado™e- 
rano » primamente la minera, arroAendola.fi sfuma benifsimo, 5 hpoi 
pcfta & leuata fegli vnifcano le compagnie , & per forza di que Ac , u. , > 
tamento s’hidafare, quando la non fofle per fua natura liq ne f i 
&in fine o con queAi mezzi,ocon alcri fe haimo tanto a tormu'. rare th : 
fi vinea 1’oAinarione della lor durezza, viando kmpre la patientia fe 
LintiuederdcmacAri. Er c i a per tali efferti mi ricordo fumer 
veduto nella Alemagna, doue forfe talearre piu fi efercica & fioride, 
cheinaltrolocodeChriAiani , non folo 1 ordine delle maniche, Scdc 
forni, mala preparatione allafufione. Perii chc pigliauano la mine- 
ra dei rame, quale aneor tene ua afla i virtu d’argenco, fequefta.» rorta 
in pezzetti comefaue,ne accompagnano con efla Ia quarta parce di icp- 
p.idi ferro , felalcra quarta parce di minera di piombo rrita , fe quafi 
piu ehelterzo di tutta la predetraqualitadimarmo peAo , & coli di tue- 
te quefte cofe in vn fpazzo mefcolatc & farto ne vn Arato a poto a poco 
pigliandoneinvngerlinolametteno alia manica afondere, dellaqua- 
le compofitione fe di carbone fempre la manica fi ten tua piena , & fe- 
cundo che fi confumaua i! carbone fe la minera fi fondeua lempre fe ne 
andaua aggiognendo . Sopraalche confiderando teago per certo, anzi 
nc fon cernfsimo , per efTermene {eruito, t he ogni -iltra minera ciie non 
foffe molcolontana di natura a queft tpredetta, per fimiT modo firedur- 
rcbbe alia purgatione della fufione, checertamenteil vederh modi con 
chegli altri fi ferueno,e granportaa caminar ficuro nellaltrc vie,perar- 
uarc a defiderati termini. 
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DELIE FO‘RME DELLE MANICHE ET FORNI», 
p ER, FOND£R LE MINERE. CAP. TERZO. 

Ome cosa neccflaria dei fin,che fi ccrca alie minere, 
& e la fufione,fenzaiaqualc ognimincra e pictra inutile 
& qucfkt masfimamente cercano quelli,che tirati dalla 
{pcrjnza>con gran fpcfa & fad iga han cauara ddle mine 
re gran copia. Peri Iclie merita U cafo cTadopcrar 1’inge- 
gno a p en far, fe non ba fla flero li modi ordinarii, di cer- 
cardi trouar de nuoui,per fonder le minere, per poterncdlraere Ii me 
talli,& purgarle dalle tcrreftrica loro , Sc p queilo hor vi diro delle ma- 
niche& fornt, & anco vi diro per auercirui, che cht qucili tflFetti vuol 
far bene, dene pritnamenre guardare al la natura & qualiti ddla mine 
ra, Dellaquale ne hauerere luuto luce delta fperienza dei iaggio,& con 
tal tramontana fi debban dipoi adattare 1’mgegniofi edificii & proiic- 
der i 1’altre necesfica, fecondo che bifogna . Perchc altro vuole ilfer- 
ro,alcroil piombo . Delliquali al prefente,per hauernedetto alii luo 
chi proprii delle lor minere, non accade hor replicarne, Ma quidir (ol 
vl voglio puramente della miuera dei rame, come compagniadeirar- 
gento & delforoj&douerartc pili firicerca,& ledifficulrapiuappari 
Icano,p er L e q_ v A L primamentefideuefarevnoedificiocon- 
uenicnte,gagliardo d’acque, per poter con piu facilitd continuar nel- 
l’opera,&chele fueruote ficn gradi, & facili a mouerfi,adattate co or 
dine , che la forza dellacqua alzi li m antici mesfi al boccolare p dare 
il veto dentro alie maniche, c’han da fonder le minere ,&pqftos’hi 
primamete aduertireal fico dello edificio, la quatita dellacqua, & alie 
cadutc, Dipoi dlegnamip fabricare 1’edificio ,&p far carbone, dipoi 
aIlepietre,ches’adoperano alie maniche, & appreflo Iveder dViauerc 
buoni mautici.che fien larghi & !6ghi,& copiofi nefianchi & di pano: 
percheqco qucfli fbn migliori, tanto piti auiiiano Ia poteria dei fuo- 
co ne carboni, dentro alia manica , & fifondepiuquantitddiminera 
Sc megliojperche queilo foco e, a tale effutto, il primo agente. 
HORA, per fare la manica fi debba cercar d’hauere pietra che rc- 
fifli alfuocoaffai comc e la filice negra pizzicatadi bianco,o pcperi- 
gno.o cerra pietra morta faldoia, chc e quafi mezza ditalco,& nopo 
tendo hauer di quefle,pigliare di quelle che piu refifleno.perche altri- 
mencili violenti, li continui,&longhifuochi lemangiano,&danogra 
Ipefa al patrone , & gran failidio & fatiga agli operanti : che oltrcd 
imbrattare l’opera,dflffici! mente condur la poflano & perfectione, per 
che non tenendo ferini Ii termini ddleformede gli adateamentibifb 
gna laflar 1 opera, & fpeflo /pdlo rifarle. Pero, non por-.ndo faraltro,pi 
gliarcte della mighore,che vi porge Ia ccmodira, o che la fperiezapiu 
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v’mfegna,che copronado ne moIte,& e posfibile chalagiornatavi ico 
triate in vna che fiaal hifogno,anchor che in facto no 1’habbiace.HOR 
pfuppofto cbehabbiatefatto electio dei fito,douetaieedificio fabri- 
car vog!iate,& ehe habbi Ic comodita dell’acq,& che fimjlmete fia co- 
nio do alia minera & a legnae da far il carboeA' che gia habbi ate fabri 
cato la gradezza & forma della cafa , & copta c terminato li tramezzi 
& tutteie muraglie,& co fi. me flo t atto canali & ruote,& fatto li mati 
ci & ogni opportuno Tgegno p coininciare lopa. btsOgna che hora ui 
dimoftri il modo comnne che fi cofiumadi farle mani che da fonde- 
rcA ancora appreflb la forma dblcuni altri fo mi p p otere arri u a r e al 
fin dilegnaro delfondcre & purgarle minerc.DELLEQj‘ r Ai,r > comec6 
prederetede nefa di varie forti, fecodo il bifogno delle materie,© pur 
fecondo i! parer de gli artifici, ouer fe condo la eonfuetudine coi» che 
far fi fogliono.Alcune volteli fannofimplichalcunealtre fi duplicatio 
fecondo che fi vuol dar piu o men foco alia cofa. Perche fo coe ben co 
prendete,chi vuol vincere vnfoflinata Sc gran durczza,e dibifogno dar 
li cofa di maggior potentia di Iei,cbela mollifichi.Hora per fare le mi 
nere liqbili no fi trana altro tnezzo chel foco che feruaA pero e dibi 
logno adattar efTo che operar paila co la poceza fita,& fecodo le mate 
riedargli modo che furfi pofiapiu & maco ga gl ia rdo,p poter dare al 
le minere dolci fuoco dolce,& alie dure &a(prea(pro&porente,&: in 
qflo molto opera 1’adatcamento & forma delle cofc>& a qfto eflfetto e 
veduto p fperienza accopagnatadalbragioue , che il forno cbiamato 
manica nellaqual v’e al foco dei carbone,con vento grande & vnito,ri 
flretto & molto potente, masfim e doue il vento de mantici percuote, 
& oue e tanto viuo,& d’ogni fua violente forza tato potete, che ogni 
cola,che iui arriua,o la tonde, o la i nce aera» Pero ui diro la forma d’e£ 
fa,& vi diro della comtmc, perche lc ftrafordmarie altro non fono che 
vn farle doppie di muraglia,o d oppie di piu para di mantici, Ancora 
ui Ion de macftri che le coliti mano fare i varie forme,chi longa 8e ftret- 
ta,& chi da pici torta alquanto : & chbdoue il vento de mantici entra, 
piu & maneo larga . Hor per concludere, tutte fi famio accollare alia 
parete de vna muraglia,coinmoda,pcrl'acqua,aledificiodelle ruote> 
che han da menare li mantici, & alie communi fi da forma di vna tre- 
inoggiadi mollino larga inbocca& flretta in fondo,&de quelle fe ne 
va fatendo quattro o fei, fecondo li qtita della minera che fi vuol lauo 
rare,o che han e te aeque da perctioter,& cofi fe adattano 1’ingegni che 
alzino li mantici, che co 1’acqua & mezzo duna ruota fola a vn tempo 
tutti,o qua! vogliano d’esfi,che li matici lauorino, che cerramete,ol- 
trei 1’effercofa igeniofa,e molto vtile,pche tal ruota e vno operario 
gagliardoda fopportar molta fatiga, & mai>fm che no votete,fipofTa 
ne Itracca* & va forte &piano, come e di voftro contento, & certamen 
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te fenza efTo mal fi puo fare, & fel fi facefie farebbe vn logro de infiniti 
d’huomini, della forma dellaquale ve ne diro a luoco prio de gli edi- 
ficii , & tornando hora alie maniche , primamente v’ho detto che le fi 
fanno accoftare a vno parete di muro, & alcuni fono che vela taglian 
dentro, Ma per non durare tanta fatiga.tie far tanta fpefa»fidcbba fa- 
re ogni manica fra due pilaftri , difcofto Pun da 1’altro duc braccia &: 
mezzo in circa , alti fino a quattro o piu , die ancora fopra auanzino 
1’alcezza della manica, che non fan danno , & infra quefti due pilaftri fi 
fabrica la manica , di quelle pietrc , che v’ho detto di fopra, che non fi 
fondeno , murandole con poca calcina & ftrctti forori» & masfime in 
que luochi che piuhanno d patire la violenza dei fuoco, & per darie 
la forma de! fuo vacuo.Prima per fomlameneo di tal manica fi favn 
piano alquato pendente iimanzi.alto da terra mezzo braccio, fopra al 
qualeficomincia amurare&fare vn vacuo quadro, largo vn palmo 
& mezzo, & a ogni caron defio fondo fi tira due fili, che tirino in alto, 
apredo a guifa di piramide riuerfcia e’l va nella eftrema bocca fia due 
quarti , & dal fondo fia 1'altezza due braccia, o ver vno & tre qrti che 
in vero,neinlonghez 2 a,nein !arghezza,vn pocopiu o manco non fa 
cafo , che il voler far tal cofe a punto a punto fon tutte oppcnioni di 
maeftri,& quefio iatto,duuanti fi chiude co buo muro»che tedaquafi 
aldritto, Aneor che in vero,p far bene, fi debbaandar murando ogni 
cofa a vn tratto, per far chel fia piu legato Tun muro co 1’altro, & qfio 
tal muro auati fi dte far cato alto quato 1‘operario fonditore vi pofla 
facilmete fenza fuo molco Icommodo arriuare,da porerui mettere il 
carbone Sc la minera.Auertedoui che tanto quanto piu le fon longhe, 
le minera,o quel che volete fondere, fia tanto piu nel foco ,& va pili 
mollificaca & calda a luoco,doue il fuoco e piu potece.rifpetto aH‘im 
peto dei veto. Hora drietod qfta manica > dalla parte dei muro,douc 
fono li mantici,con la ruota d'acqua,o altro ingegno,che li inuoua,fi 
mettevn boccolare di rame,che nel fuo piu largo pigli tutteduc le boc 
che de mantici ftieno al pari,accioche per il buco di quefio boccola- 
rc refponda dentro nella manica fempre un fol vento cotinuato,& no 
due.Saluo pero fenovifoficrmesfidui boccolari codue para di ma- 
tici,& quefio boccolare, per linea rctta,fia adattato che battail vento 
a l’inc6tro,quafi nel mezzo deUopera della manica,& fi referifoa t fon 
do coi fuo riguardo.Dalla parte dinazi della manica fia vno aperto co 
vnaincaftratura,douefiac6mefi"o dipictra vna fportclla, da poter per 
qlla leuare & porre & acconciar detro la minera,fecodo ii bifogno,& 
dipoi apieidi tal commefTo,a] pari dei fondo >fifavnabuchetra picco 
la,per laquale la mereri a fufa ha vfcir fuori,& anco apprefio della ma- 
nica, doue talbuchetta riferifcedifuori, Si fa vnformolo con pia» 
ftre di ferro,ouer con laftre di pietra, murate dentro in terra , eioe vn 
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vato a modo d’uno flaio,o dunafimil grandezza , & anco , appreffod 
queflo,da caco fi fu vna fofla in terra larga vn braccio & enpa vn mez- 
zo,& cofi fatto che hauete tutte quefte cole , quando volete venire al- 
1’atto d’adoperarla tal manica, Hauete da pigliarc carbonigia & terra 
d’arzil!a,ouer terra bi3ca,& alquanto di cenere,& in vna pila di legno» 
o di pietra,adattataalla rnota de manti ci vn maglio di legno, che be- 
nisfimo infieme battendoleie eomponga» & quelle dipoiin humidita 
con tama di aequa, che flrctta fi contcnga infieme , cofi fatru fi piglia 
& fe ne fail iondo dellamanica,& coti vna pietra tonda,ouer legno fi 
ua benisfimo batrendo & faccndol (bdo , corne fi fanno anco li cene- 
racci,& adattandoui impendmo che fi riferifca alia biifetta, accio pof 
fa la minera fufa facilmente fcolare,& d ipoi con Ia pietra incaftrata & 
luto talaperto fi rit ura,chc auanti,per potere acconcisre il fondo,laf 
fafte conferuar folo quclla buchetradi due dita , che laflafte per poter 
trar dei formolo la minera & loppa fufa a piacervoflro. et fatto 
qtieflo,di qnefia medefima compofitione di carbonigia & terra s’em- 
pie il formolo,che auanti la manica facefte, & baetendo fi calca & be- 
nisfimo fiaffoda,&' dipoiinmezzo tagliandoficaua, Scfifaun v 3 cuo 
per fino al fondo, largo in bocca di diametro dc un tnezzo braccio, & 
in fondo un palmo, & da cato fe gli fa un buco per fare una efciua che 
pasfi fuori nella fofla da canto, che ui disfi chc in terra far doueffe,Di- 
poi infra rapertodelfufcitadclla manica e’l formolo fi fami canale,p 
ilqnale quando uederete iluacuo, chc e infra ilfondo e’l boccolaredcl 
la manica, effer pieno di metallo & loppa fufa , alfhora con un ferro fi 
flura la manica & fi fa uenir fuori tutta la fufione chauete fatta per ql 
cannale nel formolo la doue alquato laflandolapoffare fi riduce ogni 
foflanzadi metallo,comecofapiugraue,&con tnaco uifeofira inion 
do,& la terreflrica fufa & fatta loppa fi fepara & fla fopra gaileggian- 
do,come intendereteiquando ni diro come lc min ere fufe fi purgatio, 
&cofi comev’o dettofi adatt an o & fanno lemaniche communi. 

A L c V N i (bn gia flati c’han fatto le maniche doppie , & doppii para 
di mantici ordinando 1’una manica nelfakra,& cofi facendo paflare 
la fufion della prima alia feconda.lkhe a me pare una cofa oltre al ha- 
uere doppiafadiga, aneor di piu (pefa, &alfin eflercofe piu fuperfli- 
tiofe che titili.Perche fe purlopareffepoco iluactiodhina canna, che 
v 1 indu ce a far due maniche, fatene,quando potete,una longa perduc, 
& aneor non ui mettetefe non (bn liare due o tre para di mantici ,fe 
tanti ui pare. A l c v N lalrri fono che quelta forma di manica, fan 
no come una manica uera, per laqual forma haprefo il primo nome, 
& quefla la fan larga da piei & torta nel gommito , dipoi dritta, tutto 
il reilojcome nella figura prefentedefignata,appreflo dellaltta,potctc 
largamenre uedece. 




Di quefta tuttto qbche fi fonde,scola in vna fofla o ricettacolo die vi 
fi facci,& il suo veto il piglia quafi nel voltar deIgobito,o quartro dita 
sopra.Ma tal forma d me no piace , se gia no fi tnrafleno al maco li trc 
quarti della bocca dananti.Perche mi pare, chd carbone & lefiammc 
cacciate dalla poteria dei veto piu ne debbino vfcire pia bocca daua- 
ti,chcdentro nove ne refiano.B T alcvni altrisono che inscam- 
biodelie maniche,perche han da tondere minere dolci,fan fornidifu 
fione d vento .et alcv n ialtria riuerbcro con legna , perche non 
vogliano darfuochi, tanto vigorofi, quato so quelli dclle mankhcco 
veto & carboni, che i vero al piobo & alio fiagno & a certe minere af- 
fai corrotte no fi couengano.Dicano ancora fotidereinqfH cofifatti 
forni, pcrche lc minere in tali fuochi no ftetano cuaporabili, & co piu 
dolcezza vi fi jntroduce detro il fuoco.Anzi dicano che e quafi auati 
che fi fondino vnaltro daroiHrlej& qfti tal forni aneor che gia mai io 
no ne vedesfi,mi sono ftati con le paroletato bendemoftrati,che rici 
randoui le medefimc,peso che baftar vi porrieno, & aneor petehe me- 
g!iolintendiate,voglio dimoftraruegli disegnati.Mafieno,comefivo 
gtino,dme pare chefieno cosepiu da cakinare, che dafondere. 

A Q_V e s T i, secodo che lio copreso , fi fa in terra vn fondo murato 
in cireulo,coe vna ruora piana,che di diametro fia braccia dne & mez- 
zo,aItadaterra,o voletediredi grofiezza mezzobraccio,& uelcetro 
d’efia fi fa vna buca , come quella d’una niacina di molino, larga tre 
quarti di braccio,o poco piu.&sotto quefla visaddatavn vacuo che 
pasfi quafi d’una bridaa 1’altra della ruota,perilqual dar fi pofiafuoco 
& dipoi sopra d tal ructa fi va murando , & fi seguita fare il vacuo per 
il mezzo,pero sempre fi va ftrignendolo p fin che letealto vn braccio 
& mez2o,dfimilitudined , ima tromb*,ouerd’un colatoio riuolto co 
Ia bocca all’ingiu,& qucftahdda effere ia canna,perlaqualehdda sa- 
glire il fuocojimorno allequali,& quando sete gionto al termine suo 
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H fa vii piatio , che hubbi quattro pcndmi verfo ic bande di fiiow,cioe 
fia in quattro parti partito; labocca.dbndchannotia vfcirle fiarnme, 
fia vn terzo di braccio di larghezza, & dipoi allargandoui con vno ot- 
tatio di braccio , che fporti in fuori,con ii muro di vn quarto di brac- 
cio (I drc6du,& fi fabrica vna volta, & per tutto benisfimo ficopre,m 
altezzadun braccio & vn quarto, in circa, & fbtto in ogni efiremo,do- 
u e arriiuil penditio,vi fi fa vn buchctro , che habbi vn cannale, pcril- 
quale venir fuori & uifccnder poffala mincta fufa, fbtto dei qual fara 
vtiafofla che fecondo chc le materie, chc efcano le riceua,8d tre o quat 
tro dita,fopra ai pian dcl forno, farete duc buchette,per poter vedere 
& mettere & maneggiare !a minora, da porerle co due fportcllini,a vo 
ftro placere, aprirc & i erra re, St spprcffo aUavolca,poco difbpradtal 
bnche t te, fare tc quattro efidacoretti>pcrchelifuu;i&Iefiammcfuper 
flue vfeieposiino,^ queflaela forma dcl forno che di cano, quale, feco 
do il parer mio.nonrhd per cofa molto gagliarda. , 



Alconi altri fono fecondo chehointefb , chc per fondere lc minere 
fan forni di riuerbero comuni,ma li fati longhi & non tondijchc hano 
gli pendi ni ddli fondi per ilverfb chc en trano le fiarnme, per poterat 
fempre agiogner minera fa ci 1 rnc n te, &co fi trarnela loppa, &anco 
perdie il fuoco piu per tutto la batta,& ia via dcl fuoco la fatino per 
la parte di drieto,3t fotto il piano dei forno, che d me anco non c cofa 
che piaccia , per vedere che fempre la minera fia per tenere occupata 
la boccidelentracu dcl fu oco,vfcen do fufa per loppa» o per metallo. 
A i, c V N i altri tbno chc fondenolc minere fadlmtnte con fimpli- 
ci fiarnme di kgna,co dario varie vie dkntruta nc farni,delliquali for 
iit & linimenti da fonder le minere, vi ho volutodar notitia,accio ne 
fapiate p3tlar aneor voi,ma per mio c65glio,quddo ve ocorgafcr- 
uirueuc di alcuni, adoperarete la manica, pche c cofa gagliarda, & piu 
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rlefcibi)e,e it asfitv.e circa a certe fpetie di metalli, che di ncccsEta fe 
li ricerca fuoco poffente per la !ci* frfione. iv fe kr o> aneor cl.c 
ve n'abbi d luoco deliri mi neta /ita detto aflai, non veglio in qiicfio ea 
pitolo paflar pero fen? a riccrdarlo,& dirui uoglio ceme iiniez2f> 
che s’adoperano d fonclerlo & d purgarlo, aneor che fi chismino forni, 
in verita fon maniche.L' benvero chelefon cofepiu grandi, &altriroe 
te adattate, che te comum,perchc anco per k fua terreflnta mal mifta 
feli ricerca rnaggior quantitadi fuoco, & rnaggior vio!enza,& pero fi 
fm anelli gran manti ci,& quelli grati vacui da cocenere il carbone, clie 
tal n’iio vedute.di que Ile mani che, alta braccia ferte , & forfepffo a ot- 
tOv?: due& mezza larga per fuo diametro in mezzo,& in fotidoduc>& 
chi quefra vuol far bene , la inraglia in una grotta , dotjt per diibpra a 
piano facilmente metter fi pofla Ia minent e*l carbone, mettendoui fa 
cilmente la fomma deiratiimahche ve la conduce . Atfleib thcncfliina 
manica di quefte e fi piccota che non uoglia.; 0.0.60. (accadi carbone 
& coli continua mente fei fommeoottodi m i n era, & pero a rener vi 
uo vn tanto fuoco, non e maraniglia.pcr haucr bifogno d’affai uento, 
& aneor e d; bifogno da hauergramantici.DequaIiv’hodetto,& anco 
v’ho moflro auanti difegnata,come alia manica ftanno per lo ritto,&: 
che metteno il lor uento in vua canna quafi appretio il-fondo della ma 
nica con lugelio che batta il ucnro all’ingiu,& cofi con haucr fatro tal 
edificii da aequa, chkltrim enti farebbono imposfibtli a farfi , fe ne ri- 
porta il frutto dellc fadigbe,chc ui (i durano,fondedo,ofciro»o rame, 
o argcto,o altra mincta chc fia.dellequali n, 5 care integra mete, ad al- 
cuna non douetc,perche macarefte di moltautilitaperpocofapere, 

DEL MODO CHE SI DEBBA PROCEDERE NEL 
LE FVSION1 DELLE MIMERE DE METALLI. 
CAPITOLO QJP ARTO. 

Avendo Vi demefirato auanti ccmc fitrouanolc 
minere & come le fi cauano,& anco come lefi prepa- 
rano & difponganoallefufioni>&dipoi comc fi /anno 
mani chc, & forni, da poter venire alie purgationi delle 
lor temflntdiSarcbbe turto nulla, fe non uenifiea rao*- 
flrarui la pradeadcl fonderle, &pero nel prefente ca- 
pitolo ui uoglio moftrare come in tale importantisfmo effetto, 
s’hd da procedere . Narrando ni quanto lio ueduto ,& anco quan- 
to con queflo ordine de mani che ho operato & fatro operare . Per 
ile hc ni dico, che primamence fi piglia quella quantitadiminera , che 
uoi n olete fondere, dpeib, o a mi feni , & madi me /i c di qudkipe- 
tie, chccontenga argento, Rutt a iuptzztuiptcctlipoco pino, maco 
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gfosfi chc ia:; . >!uq.i:.le,fe|»r:i‘'na hara Ivuico dibTognodi euaporati:» 
ne difiiQCO,mierodi nettametoper lauacione,gIie Ihauerctedal mae 
firo fceglitore,o da alni, fatta dare,& tutta ben codurre a p reparatio 
ne,&di qucfta poi in vn fpazzo di cauolc.o di inattoni, odipietrepia 
ne,adattato anati la manica & facto ne vn ftrato,& dipoifopraa effain 
fua copagnia vi ii mata la quarta parte di vena di piobo , ouero el ter 
zo,fecondo chc fete in luo eo da poter haucrne,S: a pp re flo vi saggio- 
gne ancora akrettdtc di loppe di ferro pefte,o daltre minere, o delle 
fu e mede fime,o ner di manno groflamete pefio,ouer daltrapietra fu 
fibile,diftehdendo funa materia in ftrato fopra al’a! tra.ET appresso 
hauendo acconcio prima !a manica,come v’hoin(egnato auati a pon 
to,intuttili fudi termini,& pienadi carbone accc fo (ia dato benisfi- 
mo infocata.Dipoi ripiena di carbone, & dato 1’acqiiaaH’edihcio de 
matici,& coi vctod’es(i qn il vedrete riaccefo bene, Stche le fiamcco- 
minciano di iopra gagliardamere a vfcire,fi ripiglia co vn reftclletto, 
& fi colma,& s’empie ii gerlino di nuo no carbo ne, & fi colma la mani- 
ca, & fopra anco vi fi mecte vnaltra ge di nata dclladetta compoficion 
di minera» & cofifi vafacendo, fempreaggiognendo carbo ne &nii* 
nera,pcrfino chc nhauete , o p fin che volcte fequitare nel lauoro. Je- 
nendo fempre piena co tale ordincla manica>che cofi feguitado,o ha> 
uedo tato feguicato,chel fondo della manica, di materie fufcjfiapieno 
ilehe coi iudieio s’albitra, ouero dalla bochetra dei bocholarc,doueen 
trait vetodi mantici s fi vede che co efio pareggia.Allhora co vn ferro 
la buchetta,che laflafte ananti la manica, p efito, fi ftura,Sc lafTafi vfeire 
tuttoil metallo colaloppa fuori,chep il canale 1’u na co la & 1’altratoe 
vn oglio correndo entra nel formolo grade la, douerutto quello che 
e ncila manica vi fi lafia benisfimo fi;olarc,& allhora che Ii maeftri veg 
gano il formolo ben pieno riturano il buchetto della manica, & rimet 
te fopra nuoua materta,St fegnitano il tondere, & qlla fufa , chera cn- 
trata nel fonnolo,fi fepara da per fe,refiado le parti terrcflri & grofie 
di fopra, & le tortili St grauc in fondo,!equali terrefiri ta no fi ano mol- 
to afacte che le fi eo mine ia no a indurire,& alfhoraco vna forcelladi 
ferro, c’ha di legno vn manico logo vn braccio & mezzo , fi peuote ab 
q,to fopra, accio fi ftacchi datorno,8c le fan galleggiare, & douc da vn 
canto piu laveggano comodada poteria pigliare, vi mettetto fotto la 
forcelIa,& l*alzano,& Ia lafiano fcoiare quel che tenelfe di metaIIo>& di 
pofiqdo e fredda,la buttano via tutta in vn pezzo , St cofi di mano in 
inano,fec6dochelafi vafreddado,lal*uano a fuolo afiiolopfmoche 
vegano al metallo, 5c chel veggano chiaro,8tche fopra dilui no e piu 
loppa.Hor qllo metallo, che e nel formolo, e di tre nature , ma di duc 
principali di rame Sedi piombo&la terzae d’argcnto,& le duepiu 
iottili & piu graui aneor fifeparano, cheilpiombo St 1’ argento dalla 
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natura dei rame materia piu terrefic fi thccano Seva.to jn £>n Jo.il ra- 
me reftafopra,& cominciad freddarli,& cofi, eoe fecero dclie loppe, 
va facedo a qfto,& a fuolo d (uolo la va cauado,p frn che arriuao d quel 
la parte piombofa, che non fredda co fi faciltnence .come la ramigna, 
che lo dimoftrala chiarezza,& la molta liquiditd.che ha in {e, alfhora 
fturano il bufo dc! formolo.Sc il laffano corrcrc nella fofla da cato, che 
sempre fi cofiuma di fare,& i quella freddare io laflano,& qucfta e vna 
parce che cotien d’argento,ricca,o pouera, (econdo chcla minera ne 
ticne,8c talcosa nella Alcmagna la chiamano, couolo,& quella parte 
ramigna, che sopra cauafti la chiamano, confrufhgno,& cofi con qne- 
iio ordine van seguitando per fino che fi fomifee Tapparecchio, c’ha 
facto ddia minera perla giornata,o pertuttalasetrimana, &qllasor 
te di metallo, che v’ho detto,che fi chiama,confruftagno>& quella dei 
couolo saluarete, per fino cheal fuoluoco vbnsegnaroicodurlo afui 
tima sua pfettione.Perche cofi sarebbe cosa inutile, p effer piu chel ve 
tro frangi bile. Penso ancora.chcquefhmedefima viadiracorre tnt- 
talafufioncnelformolo,fi debbivsarcalle fufion de forni d riuerbe- 
ro, per separare lc loppe dal metallo . Ma se io hauesfi tal cosa i fare» 
& volesfi adoperare !aviadeforni,pensareiditrouarmodo, chcnclli 
forni medefimi le loppe dal metallo fi separarebbeno . Lcquali dipoi 
nette le potrei cauareplc bocchetce, onero ordinareichedapcrloro 
secondo che continuamentcs’andaffer fondendo fe ne vscifler fuori, 
perchc in qualunque modo io mi separi le tcrrcftrita dal metallo ho 
1’intento mio . Ma perche in queflo ordine dclie prime fufioni » altro 
non hau ete poturo comp tendere chela detta separatione della terre- 
flritd,ancorachelafia cosaimportantisfima, None tale, che vi bafti» 
perche li metalli, che hauetecftratti,sontuttn vncorpo infiemcvnjti 
& collcgari come foftanze ridotti,che, perla separatione & diilintio 
d’esfi,e di necesfitd procedere a nuoui camini, et come giavlfo 
detto,la matta, che hauete fatta dei c6fruftagno>& couolo»e rame,pio 
bo,argeto,& forse oro infieme.se pec sorte tal minera ne cocicne,chc 
se cofi in taUfler reltatfero, sarebbe cose inutili , & pero bitogna veni 
re alia diffinkione.Dellaquale non solo n’ha dibisogno le minere,ma 
ancora occorre d qlli che purgar vogliano le loppe vecchic.ouer ridur 
re tpazzature d’una zecca,o de orefici,o battelori. Li modi de quali an 
cor che lien diuerfi,ql1o che vi narraro nel fiiccedctecapirolo e pote- 
tisfimo,& no molto difficile, &redeaflai piudhicilecheinnefTunalrro 
modo, ch’io sappi,o che fino d hor fi fiatrouato. alcvni sono che 
fi serueno dslfargeto vi uo nelle purgationi delle loppe, o delle tpazza 
ture.ilquale, ancora che i tali fimil co(e molto ferua, e coladt grande 
lpcfa,& nelle gra qtitddi materie ncbilognarebbehauer molto. Olere 
che vuol vn gra magirterio & gra fatiga , & in ognicofa non fi puo,ue 
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anco merita I! cafo, operarlo.ne io ru&rei tenon doue fofle oro, o che 
molto ben comportafle la fpefa adouer cofi fare. 

MODO DI SEPARARE JL PIOMEODALRAME 
ETCON ESSO TRARNE OGNI SOSTANZA 
D’ARG EN T O O D’ORO, CHE CONTE- 
NESSE. CAPITOLO QVINTO. 

I d i s s i di fopra che vi Gluafte quel metallo , che dclla 
fufion dellaminera trahefte, quale in foftanza e rame» 
piobo,argento,& forfe oro,ma Ion tutti come fitftanze 
mefcolati in vncorpo , fenzaalcunadiftinrione.Liquali 
hora,per volergli feparare,& rcduralle lor pure quali td, 
e dibifognoin ciafcun d’e$fi procedere neiii fuoi modi 
proprii , & in queflo hora di feparareilpiombo > per canar dei rame 
Turgento &l’oro, e di necesfita ritornarealla ftifione,& (eguitareTun 
tkllidue modi. Che Timoedifare ) chcril'ondendolo con aggiuntion 
di piombo,o di mincra di piotnbo, pasfiper il cannale tuttonc! for- 
molo grande, che auanti la manica faceftc>& fecotido che queflo fi va 
raffred dando, fi dene co n la forcella andar leuando a falda a falda, co^ 
me la prima volta faceftc,per fino che perueniate alcouolo , & dipoi, 
qucUhe n hauetc cai:ato,il faggiate & vedetefitien d’argcnto,& te- 
nendone tanto per cento, che portila (pe(a, ritornatelo di ntiouo al< 
la fofione,& cofi fate per fino che i/habbiate cauato ogni graflezza,8: 
che fempre refti il couolo ,& non tenendo, o tenendo poco, v*haue- 
te delTopera' voflra d fatisfare , fe non , di nuouo ritornarlo d fondere 
con fempre aggiongerui in ftiacompagnia piombo,o vena di piom- 
bo , & cofi far tantOjComeTaltre volte hauete fatto, che refti afeiutto 
cVogni ocior d’argcnto,& dogni altra compagniadi valore, daquella 
dtl rume in fuori . Et tal metallo, cofi in falde tortili, faluate da par- 
te, che vi dird,al fuo luoco.quello che iThauerete da fare, 
x, a l t r o modo fie di fondere il fopradetto metallo & couolo infie- 
me, con a egiognerui tanto piombo,o tara vena di piombo,chc fopra 
auanzi d’altrettato,oli doi tcrzial manco, di tuttala quatiradel rame 
clic e nel corpo dei c6frnftagno>&: queflo fi fa paflarc neT formolo fu- 
fojthe glie fbl per nettarlo,fc teueffic alat na loppa , & dipoi fi ftura Sc 
manda alia fofla da canto, &lifilafla fermare,& vifimette vnoanel 
di ferro in mezzo,per poterio pefare, auanti che dei tutto fifrcddi,Se 
fe ne fa pani di. 20.0.150. libre luno,&: di quefli fenefa tanti dima- 
no in mano , fetondo che s’ha materia, appressos queflo s’ha 
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vnluoco facto di muro biftongo.fimile d vna forma de vno altare, po-r 
c o manco aicojcJ piauo fuo diiopra e fattodilaftredi pietra>ouerdi 
Ipi.tggedi ferro aco date in mezzo i’una d Talcra dpendino,che nel co 
giongimento,da due bande facciuo come un cannale » con feparatio- 
ne d'nn mezzo dito,o manco» & dipoi in quefto loco fi ri^_zano per ta 
glio detti pani di piombo iei,o octo, oquelli che la grandezza dei lo- 
co comporta, con diftantiafuno da Taltro di quattro dica , o di poco 
piu , fit que Ili cofi acconci fi circondano con vna grata di vcrghe 
di ferro iiicrociata,cheli spatii 1'uno da 1’altro non fien tanto larghi, 
cbel carb o ne, che h i da co ntenere,cafchi, onero , (e non haucfte gra- 
ta, lo fate d torno di cede di mattonc,o d’altre pietre,a iecco,i modo 
d’un fbrndloj&enipitedifbpra tntto il vacuo di bnon carbone, 8tg!i 
date fuoco.lMliqaali pani , fnbito che foran caldi fccondo chel fuo- 
co perlc tnedefimos*andara augmnentandojvedrete (colare ilpiom- 
bo chiaro & bello, St da pie in nel loco,doue dola , hausrette fatto vn 
formo! o grande per recipientedlquale, fccondo che s‘a ndara il p io m - 
bo per Io. Ico lato rio icolando» quefto il riceua, & di tal formolo con 
vna cazzctta di ferro 1’andarete cauando St mettendo in altri formo* 
li picolidi tennta dun, 20 .o vinticinq; libre 1’uno in circa ,Sedi quefti 
fiijiili nandarcte facendofinchedipiombo vlcirddi quefte vna mi- 
nima goccia. Nelqual piombo, coficauato, (appiatechehidaefler 
tntto Targenro,& pereo nfequentia Toro , che teneuano qnellc mafie 
di rame & di piombo , & qudla materia che d- rellata infra gli carbo- 
ni fit ccneri,e unamateriaarrida St alci uttaifim ile a vna pomice, oal- 
tra Ipognaccia magra . Ma in loftanza e rame,& quefta aneor di nuo- 
uo fi ritorna alia manica & fi rifonde, & fi rilaggia, &trotiando che 
tenga argento fe li da mfaltra rifeiaguata di piombo , per fimil via»& 
ie nonbafta , legli da la terza, St quarta, & tante, che ogni foftanza 
dhirgentonefia bcu cftratta. Et dipoi, quefta tal materia fi fonde, 
Sc fi conduce in qucllc faldelle fottili,dcntro al formolo de lama- 
nica, come Iapete, fit dipoi fimetced un forncllo di euaporationc 
co carbone St legna lirato ibpra lirato, v na, o d.ie uolte, & per fin che 
fi uede che non cotenga piuodordi piombo. St chc tal materia fiadi 
Ipofta d ridurfi i n rame fino , Laqualc faluarete da perfe , & cofi an» 
co lipanetti che hauete farti dei piombo, St per concludere tntto 
Turgento St Toro, che teneuala minera,che foiidafte , ch’era fola- 
mente nel piombo , St il rame e in materia di proprio rame . TaU 
che ogni una di quefte colee in difpoficiouedapoterfi facil mente ri- 
durre d Tultima quali td dellaloro liucz za. 

Et parlando delTargento per ridurlo i fino ,perchc meglio in 
tcndiateil grande, vi d iro prima il modo piccoio, St dipoi ilgridcqjra 
( tica veramete ingeniofa,5£ bella coniidcratione, St mas fime quefta di 
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accopagnare ii ramc,p trarne 1’argeto & 1’oro, che cotenga coii plom 
bo.Tirato da vna ragion d'eflb , che mai non fi vnisce con li suoi difi- 
mili, aneor ches’acc6pagni,S: con ogni poco difuoco escie fuori Sc 
lafia vacuo illuoco doue gli era, fa ancora ilmedefimo ait’ argento & 
loro. Ma asepararloda effo gli bisognamaggior fuoco & maggior 
arte , come nelfatto dei affinareapertamente vifaro conoscere. 




IL MODO D’A F F I N A R E L’ARG ENTO CON LA 
COPPELLA, ET DI FAR T E R M I N A T A M EN- 
TE LI SAGGI DEL L*A R G E N T O ET DE 
L’ORO, CHE SONO IN MASSA DE 
METALLI. CAPITOLO SESTO. 

Neo R cheauanti v’habbi descrittolordinedifareli 
saggidclle minere, cosa non niolto differente da que- 
fb,che nel presente capitolo vi vogliodescriuere,vela 
replicaro in softanza conla’ggiontione difareitsag- 
gio delibro , & per narrarui certa regola de pefi , cosa 
aflai necefiaria da sapere,& sopra i tutto per moftrar, 
ui il modo delFaffinare per copellala poca quantitadellargento» & 
dirui come sol due modi son quelli , per quanto lo trouo, che fico* 
ftumano per condurre a fino 1’argento , che 1’uno e quefto dclla cop- 
pclla,& 1’altro il ceneraccio.vnoperla quatitd picco3a,& 1’altro per la 
grande.Maancor chefidichinoo paino dueli modi,il fine&Tordi- 
nei sofiazano e seno vno,Nefraloroa!tradiflreretia vi conosco fe no 
il ypcedere co li mezzi, 5 c dalla quantita grade alie piccole,& tal cofa e 
molro vtileallaitelligentiadi chi maneggia oro oargeto,anzi necefla 
ria,pche no sol da luce dell’ opera» che han da fare,ma dimoftra il vero. 




T> AFFINAR LA COPELLA _ yy 
&la raifura certa dellecofe grandi, e uiaprefla & facile da codurre piu 
1’opera tutta alia pfettione de terminata, che nofiperuiene perla via, 
checoduce laqtitagrade,&pero feadoperain far de (aggi per fapere 
terminatam eteilrame,iIpiombo,& le mi nere, come hauete Itefo,che 
quatita di foilaza d’oro o d’argento fia iu loro,cofi in quella materia 
ftifj,che u i reflo infra li carboni& ceneri,che per concludere eia mi- 
fiira che da certezza & ficurtia uoi medefimi di fapere di no effere fla 
to dalfarte gabbato,ouero dalli uoftri operari, che non ci haueffero al 
rro inrerefTo che ]aIorfiinplicemerze,dcquali fitrouaaffat.che fon di 
tanta poca fcde.che non hanno prima in potefta Ia cofa , che v’han fo- 
prapefata Ia fraude, & che anco che alcuni fappino chegli hano d’ha 
uere rifeontromo fe n’aftengano.Pur qualche nolta gioua,che forfe co 
piu ficurti& piu groffamente farebbeno qlche fanno,fe no temeflero 
deffere fcoperti, Che in uero per eifere tale cofe di prezzo, & che ogni 
poco vale alfai, non (enedebbalhuomoandarco gli occhi chiufi,che 
quado no fofle per altro,queflo efferto vtile e vtilisfimo,per no poter 
fi iuft amente vendere,ne coprare,ne riceucre da altri, o rendere fenza 
1’aiuto di queffo effetto>& ucramenteneffun zecchiere.orefice.o batte 
i roro,puo be farte ftia efercitare,ancorcbclforzodel]alorfedefianel 
i le tocche & paragone»ouer nel verdetto,o altre fimiliombredellaco 
fa che cercan di lapcre. Ma il vero & piu ficuro effetto e qfto dei fag- 
gio,& pero no m^crefce hora i qualche parte replicaruelo,acciochein 
ogni parte d’effo ficuramente efercitar ui potiate. vi d i s s I auanti 
il modo che fi fa il fornello da faggiare,& ancora di che , & in che mo- 
do fi fanno le copdle,& come nel fornelletto colpiombo lidifpogano 
&adattano,Hora,perche mente ui machi di qfto importantisfimo e- 
fercitio,che nolfacciatepfcrferto,Vi voglio moftrare il modo de pefi, 
& prima a tutto infegnarui a partire & ben jpportionare la libra pic- 
colacon Ia comunedelle.xii.oncie, per poter fapere mediate 1’aritme- 
tica il cento, & ognialtra quatita di minera,o di metallo, qlche tiene 
d’argento,o d’oro,che p far queflo v’hauete da proporre , anzi hauete 
co effetto da partir iuftamete ogni libra in.xii.oncie, & vna oncia del- 
Je,di.in.xxiiii.parte,& vna parce delle.xxiiii.che e vn denaro,s’hada 
partire in altre,xxiiii.pti,cne fon grana. St vna grana delledette s’hada 
partire per meta, & ognimetdin vnaltra metd,cheun quarto du gea- 
no,& cofi ancoquefto fi diuide per meta & fasfi vn.j ? .di grano>& 
quefto anco fi diuide f mezzo & fasfi vn . ,* f , fc volete. d i p o i perli- 
bra piccola fi piglia vna quatita di pefo a voltro modo. Auerredo, che 
fiatal.chele bilanciepiccoledelfaggio attaccateal trabocchetto fa- 
cilmetc eleuino , & diciamo che habbiate prefo tre denar pefi,& que- 
fto v’hauetedprefupporrechefiaIalibradi.xii,oncie. Dipoi pigliate 
il faggio ddla cofa chc uolete faggiare,fe e rame,o argento baffo con 
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■vno fcarpeflo tagliandone in tre luochi.dgH eftremi,& in mezzo,& di 
poi coi pefbtcfie hauere fatto di tre dcnari, guiftamete li cot rape fate. 
Dipoi fe 116 lii3uefte fatto pria,lo fchiacciate fopra d vnaancuditie co 
vn martello,&io fate fottile, &appreflo hauendo meflo nel fornello ii 
focole coppelle & fattole be rouenti A come fapete,fattole mezzo di 
piobo o puro d’ogni altro m ctallo.com e ii vedrete chiaro,vi metcere 
te detro ii rame,o ia cofa che vorrete faggiare,& cofi faccndo fumare 
ilpiombolo ridurreteafino.Ilchefauo&della coppellacovnpardi 
mollete nettamente cauato il metterete fopra alie voftre bilacette da 
faggi,tirando pian piano il trabocchetto,& lo cotrapefarete co li pefi 
che partifte auanci,& de la libra che v’infegnai,&: farete Ia voftra ragio 
ne d'aritmetica > & in ogni pefo & quatita,come Cc toccaffe con mano 
trouarete in tal cofa il vero, & app reflo di tal faggio d’argero fino,ha- 
uendonepefo,fe quantitd conueniente fi batte& fasfi fottile co aequa 
forte, co me alfuo luoco vi diro, Si fa in vnaboccettamagiare,& 1 'oro* 
che lafla in fondo lanato &afciutto, fi pefa,& conia medefimaragione 
che fi troua quanto argento vi fia finoin vna libra di quel rame, & qua 
to d’oro in vna iibra di quello argento, c’haue rete faggiato.Hauendo 
quefta auertenza che fecondo li pefi che coftumano ii luochi d'hauer- 
gli prima con la regola infegnatoui proporcionati li pefi piccoli alii 
grandi, & cofi in ogni luoco, & d’ogni quantiti piccola,o grande, po- 
tretefempre fapere appunto il vero d’ argento o d’oro,quel chc conte 
gna, vfando pero femprela voftra diligenza, 

; DE MODI DI FARE LI CENERACCI PER 
AFFINARE ARGENTO IN Q^VANTITA'. 
CAPITG.LO SETTIMO. 

O s r come v*ho infegnato a affinare 1‘argento per 
modo piccolo,& farli faggi, cofi hora in loco di quellc 
coppelletre vi voglio infegnare a fare li cencracci, per 
potere affinare lo argento, quando veoccorrain gran 
quantita, & in quefto , fecondo che ho veduto , fi pro- 
cede in quattromodi, ma tuttialfinerornanoavno, 
&poco lon vari l’nn dall’altro>A LCVKi fonochefi ferueno d’uno 
forno conia volta fopra al ceneraccio murata,B*T alcvni altri 
fono che in fcambio di quefta fanno vn cappello di ferro , come vna 
co per tora grande, aLcvni altn fono che fol fi ferueno di ceppi 
di quercia fecchi ,0 altro legname groffo. alcvni hanno di 
terra cotta certe piaftre longhe,checon tre oquattro pezzi copreno 
tutco il ccneraccio , & quefie le due , che fi congiongano hanno 
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vn buco in mezzo,chc a punto batterrel mezzo delceneraccio»per 
ilquale mettenolartiateria,e’l piombo come nellapratica vi diro. Ma 
torniamo d dire come comunemente fi fanno li cenaraechquali ogni 
inaeftro fecondo cbe gli parem che puoj li vorrebbe far perpetui, per 
haiiernenelleoffieinedelle minere a farne fpe ffo.ouer fecondo che fon 
le quanrita o gradi o piccole, & le differende di tali vie fon li modi da 
tenerli caldi.percheglioperino, Mailceneracciojpprioequelloche 
contietiela materi a,Sc che Li da caufad’affinare con facilitd 1’argento, 
& da purgarle da ogm alcra eompagnia,da foro i fuori, chegli hauef* 
fe.Horperfarqueito checoinmimcmentefifa>pritnametite>Sielegge 
unloco commodojdouc fiafatto vn edificio da aequam taltro modo 
da menare li mantich&i atiantile bocche delle canne desfi fi fa in ter- 
ra di inuro vn tondo a modod’unaruoramUiocofpatiofo»dapotcP- 
uiandareattorno,alto da terra dueterzidi braccio convno fcollato 
da canto, come vedrete difegnato,gride di diametro a voftro voleret 
& dipoi alcuni fono ckc pigliano vn cerchio di legno alto d’orlo quat 
tro buone dica , o puoco manco della graade^za quafi della eircunfe- 
rentiadella ruota>& queftafimectefopraal pianod > efliruota,& s'em 
pie di ccnere di bncato ricotta& ftaeciata & inhumidita alquanto,8e 
benisfimo dentro a quefto cerchio fi ftrigne & ferra, & dafleli alqiiato 
d’uno fcauo in mezzo,come vn piato, Dipoi,quado volete operare, (i 
pigliafimilmete cenere di bucato ftaeciata, ouercenere a pofta coae- 
qua fpenta & finorchiata benisfimo, & di qfk fattone pani,& vnaltra 
volta afeiutta & ftacciata,& p far meglio fono alcuni chclaricuocano 
duc uolte,& cofi la lauano^acciofi fpsga meglio ogni fua falfedine,5c 
dipoi fipigfia di qfta tal cenere la qtiti che hauete dibifogno, (ecodo 
cheuolete hir piecolo o grande il ce neraccio,& con qftaiimelcolala 
quarta parte di rena di fi ume ben ]auata,cona!quarodi matton pefto, 
ouer tegole peile > 3t con tal ceneritutte qfte co/e mefcolado benisfi- 
mo ii c6pogano,& cofi coefacefte alie altre che mettefte, prima fatte 
humide iopra d efle le diftederetc>& cofi di tal copofitioe empiedo be 
ne il circulo d’ua groflezzadi quattro dita la cakarete co mano benif 
limo, St dipoi con vna pietta viua tonda,o cofa drlegno» o martel fat- 
to a pofta colaboeca toda, grande come un pugno,pianpiano batte- 
dohidaftregnete» con certa patientia Stdeftrezza, che non habbidfl 
fchiatare,andando pri ma itorno»& poi in mezzo > facendo inmodo 
chelafia durisfima,3£ di quattro dita uenga idue di groflezza, Dan- 
doligarbo delfondo dcvnpiatco piatio , che dolcemente icenda al 
centro, & cofi co quefto ordine 1’andarece fa cendo,di forte chefia coi 
baetere, & colfregared*una pczza molle, & con un ferro, doue bifo- 
gnafle rafchiare o tagliare,di farlo per tutto pollito & netco,fenza alr 
cuna macola» & auertite chflfia equalmenteper tutto fodo j & lopea 
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i tutto nel mezzo,& chel non fia in alcun loco sfefTo,che fe per forte 
v' auenifle che non fofTe per tutto fodo & fohietto,vi conforto a rifar- 
lo,per ftare in fui ficuro, Beti che alcunifricotto theglie ^)il van raccon 
ciando con aequa fabra , & chi con cenere & chiare d’uoua,& chi con 
matton pefto & calcina & chiare d’uoua , & cofi qfto fatto , s'ailargala 
gioturadel cerchio,&fileuavia,&di fuoripoi fi fortifica daltra ccne 
re, ouer di tefte di mattoni, perche il faluino dalle percoffe di ccppi» 
quando fi metteno al ceneraccio > che pquefto f meglio murare vna 
rifega atorno la ruota.Hor quefto cofi fatto fi copre tutto benisfimo 
di carboni , & fi mette dei fuoco in mczzo,che a poco d poco p tutto 
s’accenda, & cofi filafla benisfimo ricocerc,che vi ricordo che le noti 
fofTe ben ricotto vi potrebbe dar danno.Perche bollendo fchizza dei 
argento fuori , & anco e pericolo dello feroftare & rompere in qual- 
che luoco dei ceneraccio , che alcmia volta per tale inconueniente de 
lo fchizare,e dibifogno abbandonare 1’operafenza finire, per non per- 
dere 1’argento. Si che per meglio ricuocere,pficurta dei primo fuoco, 
fe gli debba aggiogner carbone & dargli il lecondo,& masfime al luo 
co proprio deli’argento,che in vero per far che fia ben ftagionato,no 
vorebbe manco d’otto o dieci hore di bonisfimo fuoco di carboni. 
ANCO r vi voglio auertire,che fecondo le materie ramigne o piom 
bofcchevolete affinare,fi debba fare la forma &le compofition de ce 
neracci. Alie dure far fi deue duro & piu piano con meteruipiu rena 
o mattone , & alie dolci & piu cauati , ancora che ren deno al gettare 
maggior fatiga, pcrche tanto piu fi taglia dei ceneraccio che non fi fa 
dei piano,& quelli che fon aflai piombofi,fe non fbn ben caldi, difficil 
mente rendeno fuori lagetta.H o R a hauendovoiadattatoclfon- 
do dcl voftro ceneraccio , & dilbpra hauendo fatta Ia volta murata, o 
meflo vn cappcl di ferro , o ceppi, o quel.che di quefle cofe ve met ti- 
no meglio, p empire sepre piu>ma tutto il ceneraccio di carboni grof 
fi coprafi & vi fi metta il fuoco,hauedoui prima adattati vn paro o due 
di matici gradi co le cane loghe» & co le fopracane,& che coi edificio 
d’acqua,ouero a forza dhuotno fi mouino,& faccian vento, il qual fe- 
ri (ca per il piano dei ceneraccio , accio che quando vi fara el metallo 
fufo il lor vento per tutto elechi-D i p o I pigliarcte tre tanti piu,qua- 
ta la mater ia, che non e che voi v olete affinare,di que! piombo che ca- 
uafte o d'akro,& mettetelo da canto,o fopra li cepi,c’hauetc meffo de 
tro al cencraccio,&lo laflate d poco a poco fcolare,&: quando vedete 
che glic fufo&ben caldo , incominciate pian piano a far menareli 
matici infra il capello e’I carbone, & mettete de pezzi di legnadi quer 
cia longhi fopra al ceneraccio , a trauerfo dei vento,prefl balla bocca 
de manti ci ,& feguitatepoi di dare il vento longo & fuaue.Tenendo 
fempre caldo & ben coperto il ceneraccio,!.; doue non paflara molto 

, ' vedrete 
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che vedretc,perqudla fiama dd!elcgna,quel piobo diucntare prima 
azurro,& dipoi ncgro,Sc a \ n trarto farfi comc vna fidla chiaro 2% lu- 
cido. AlVorapigli urere quella quantitadcl couolo,o altra materia chc 
vogliate affinare.lecondo cbe ricerca il piombo, chc cauaftedi quepa 
grati d i dei rame, che ui disfi the fa luafte,& cofi fopra alii ceppi metten 
dolo coti carboni lo farete tutto fcolarc cafcando nd mezzo.Auertc- 
do fopra d tutro chd bagno fiaben caldo, & adartando ancora chcco 
fi fimantenga.Perilchfcin quefto feguitaudofi vien talpiombo conia 
forza dei foco ad aftbttigliare & fi couerte in vn licore come vn oglio 
& come in marfa l’onde»il vento de mantici ilgitta a gli eftremi.Quc 
fto e rame & piombo che cofiilfoco gli conuerre,liquali quado couer 
titi gli operari che gli veggano,cou vn lerro torto, tsgliandoalquan- 
to dei ceneraccio atrrauerfo,dpoco apoco lo fcolano, ndcauano>& 
quefto c quella cofa die chiamano geccj,qtialc , auanti che fi freddhe 
vn licore foctile,che di mano in man fi va generando per la conucrfio- 
ne dei piombo Se dei rame per fitio d tanto che d tal foftaze in calloco 
fe ne troua, S:gia edendo condo tto 1'argeto puroal fondodelcene- 
raccio ,& rroua ndo negl i prop i liquo, au cor che di tal cola vi fofic,no n 
fi cana piu,perche inliemc con edb qnalche parte dargeto no venifle. 
Ma con buone legna le gli accofta gagliardo & potete ii focp.adoflo, 
& fi fa coi vento vaporare il piombo in fumo,&cofi faccndo figuarda 
ndi’ urgento fel fi vede lampeggiare dhina coperta di vari colori , chc 
piu tende a’ negrodaquale qn vedefie chc la fofie tanta che mal vi Ico- 
prifie l'argcnto,vi fi debba aggiogner m:ouo piombo, Perche vi da in- 
ditio che non e ancora ben purgato , & cofi fempre tenendo 1’opera 
vofira ben calda, undate; come vhodetto ,facendoperfin checono- 
fciate che Pargento fia netto da’l rame , o da qual fi vogli altroodor 
che gli hauelTej&allliora da per fc il vederete fermare Steller bianchit 
fimo, & cofi hauerete il voltro argento condotto affino,poco me ch‘d 
Fukima fua finezza,Se tanto piu, o meno, quanto liberal gli farcte fta- 
to dei piombo. Et quella c la via daffinar 1'argento, quando con l’ope- 
ra Si arte dd ceneraccio fi puo fare, Si perche rare fon qnellc volre che 
nd leuarlo dd ceneraccio , finito cheglitvfilcui ncttsinete, cheadofi 
fb non gli rdH qnalche brutrezziqo odor di piombo. Per quefto, qua* 
fi lemprc,cofi caldo fi cana, Si eflendo quantita , prima che fi ferma fi 
ccrca rompcrlo,oucro con tagliuoli ragliarlo in piu pezzi,& dipoi in 
vna,o piiijcopelle grandi, con piombo di nnouoa maggiorfinezzail ti 
rano.Oucro/cnza mctterlo in coptila , il fondeno in vncrogiuolo o 
di ferrOiO di terra, con forncllo a vento, dadoli buon foco con vn po- 
co di verro pefto, odi fui nitro , & dipoi i! gitranoin pani, o in verga, 
come e di Iorvolere . Hora, per dirui quanto ho veduto,per piu& 
meglio ad u crti rui, vc nefaro di nuo lio v u \ i k r o di fco rfo,At tefo, come 
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di fopra v’ho detto , gianella Alcmagna viddi afhnarc i vn fornello 
che haueua in fcambio di capella vnavolta murata , & atorno vi fta- 
uano,gettatido,d lauorare a fei feneftrette fei maeftri, & qucfto tal ce 
neraccio haueua tre gran mantici concanne, &doppiccanne lon- 
ghe & grofle , & alia bocchetta dclPulcira dei vento ogni vna haueua 
di ferro vna ventula,quale s’apriua, quando veniua il vento,& quando 
non,cafcado fi riferraua,& quefte vcntole,te condo chepotei copren- 
dere ,feruiuano inficurareilcorpo dentrodemantici , che neltirare 
afle non v’entrafiero carboni acccfi che li bruciaflero ,& anco per- 
che tali impedimenti alie bocche facefler batrerillor vento piunel 
mezzo dei bagno,& di piu, erano ancora di modo adattati,che 
mandar fi poteuano in qua & in la , & far che’J uento arriuafle» doue 
piu lipareua i propofito. 




Era fatto di muro fotto,doue pofauano li mantici, & doue entraua 
nolecanne era vno aperto a modo d’imafineftra,altovn braccioin 
circa, larga vno & mezzo , & aogni fianco v’eraconge gnato in due 3 - 
ndli dl ferro vn rizzuolo grande,fopra alquale fi metteua la ponta d’u 
mezzo traue d’abetc,o d’altro legno groftb,lo»go vn quattro , o cin- 
qucbracciaA fpingendolo quanto era largo il diametro dei cenerac- 
ciojfacil mente il mandauano dentro,& quefte erano le legna che ado 
perauano,che veramente mi parfe cola bella » & confiderando ancora 
conobbi che ral via nonpoteua ieruire bene» feno n alfopere grandi 
6 : continuate, comcinque lochi fi faceuano , la doue ogni fettimana 
dne volte, o altneno vna, non era che non fcadoperafte,&. che nonri- 
ducdfero a fino.it o.&.200.marched’argeto,per uolta , & cofi fi lauo 
rana in affinare a gli edificii deirimperacore in lipruch. 
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OVELL>ALT ko modo, thes^idoperapercoprireiiceneraccio, 
il cappel di ferro mipiaceaflai piu.Perche moltopni fi puo riftrigne- 
re ilfuoco &: tenere i! bagno caldo, & con effo fipuoaffinarc ilpoco, 
& faflaLcome a! maefiro piace. 




E T c o M h v'ho detto aiianti , fi copreno ancora>quando s’affina- 
DOjli ceneracci co certe piaftrc di terra cotra grofle tre dita , & larghe 
mezzo braccio, & longhe quanto il ceneraccio : & queftenii piaccio- 
■omolto piuchealaini degli altri modi cIViohabbiveduto adope- 
rare , pcrche s’accoftano megliopcr tcnerla calda, fccondo chc !a va 
mancando» 
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I l 5 i m i l e ii fa ancora coii li ccppi di quercia* ma non coii be 
neitie con r an ta facili rd* 



e t perche molte fonlc confidentiam & Farerceuze cheacon 
durperfcrtaroperabilbgnahaucre, & chi non hd vcdutepcfpericza* 
o ctic prima molto bene no ne fu dato auertitOjdifficilmctefi gtrarda 
cLiili inconuenieiui pero' (appiate fe in qllo argento o piombo che 
aftinjtejQrafiagno^iurarete gran fatiga a condurlo, la vu (quando 
quefto intemeidffe a purgari o) e qfta* che fe gli ttringa il foco adofio, 
icaldi bene il bugno, & come fi vede che in ben caldo, vi fi gitta fo- 
pra dellacarbonige t rita^Sc coii foftiando con li mantid fifa il bagno 
beiigonfiarc,& dipoi co vn caftagniuolo, gennlmente fcopredolode 
gli va leuando da doflb kicarbomgevco laquale^tiradola tuori»ne vi en 
coii feco aneor Io ftagno v ilqiiale prima cutto crefpo fi ita nel bagno, 
&nondi didende in cjoclla fottigliezfca > che fa il piombo, et a N- 
$ o fcaucniflc chelejaenceio p troppa ealdezza f aceiTe li bollori 
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habbi ate i mente di far alhrgarc Ii ceppi, oner fermare li mantici tan- 
to , che fi tempcri-E T a n C o fe auenifle che’l bagno fofle mol- 
to rainigno , come fon fe ritratve delle minere, o di getre,o di toppe, 
aucrtite nel principio a fbprafcdcre i! gettare per fino aranto chc’l cc 
neraccio pigli certo neruo di getta , perdie It materie ramigne gli fa 
teneri, per ilche fono a! gettarperico!ofi,& peroauertiretedi far che’l 
taglio nel ceneraccio fla fottile & vn poco apendino , & batrete Ipct 
fbla pontadel voltro ferro > accio non s’ingrosfi. appresso 
di voi habbiate fempre vn caftagniuolo , o due, fi: cofi anco di queilii 
che neJla ponta habbi t:o legata con mpocodi fiidi ferro v na pezzct- 
ra di panno bagnato, per poter dare in fui taglio Sc fermare , quando 
vedtile che dei bagno sauiafTe pervolere vfeirc fuori piu getta che 
quella chc vorreile, oucroper bagnarc alie volte qualche loco perii 
ceneracci fatri teneri dalpiombo,ouerper inhumidire»doucv6lefle 
tagliare, che folfe duro »perfarlopiu facile, Ricordateiii ancora di' fa- 
re il ceneraccio fimilt alie niaterie,cioe fele fou dolci dolce,& fele fon 
dure, duro, Se a ogni ceneraccio, che farcte, ricordateui di fregarc fpef 
folavergj 2!lic( , pppi,& di farcaftarediqUa carhonigia accefa (bpra 
ii b Jgno , & musfhv.e quando non fode alie iponde getta, che fubiro 
ve ia vedrete apparire ,&cofifiva fegtiitando tanto, che 1’anuateal 
termine di fiuo, quanto il ceneraccio perii fiso ordinario puo. 

HA voli; n dolo ancora vnpoco piu sforzare, apparcc- 
chiare, quando f * a all’uIcimo,vn ceppo odue,chenon fien flati in fo- 
co, fi lie b :o .e ah ,& limctrete fopraal ceneraccio a ponto che co- 
prinob<;,e 1’argento , & di insono iiridatevna quantitadi pioinbo, 
fecondo clie voi- c,Sc fateriuenirerargento ,liquali come gli vedre- 
te infieme vniri , & voi con vn caftagniuolo fottile ddlramente gli Ti- 
ni enate & gli vroce infieme , & dipoi pian piano menando li manti- 
ci sfumando ii piombo.laffarete, 1’argento ben chiarirc,& dipoi fatto 
quello , o. :he vedete che glie finito , letiate li ceppi & cauatcneil vo- 
ftro argento Scio fondete & nettate da! ceneraccio, come auantiv’ho 
detto.M i v i R e s ta adire come nel leuar dei ceneraccio ado- 
perato,aticrtiate che non fi mefcolidi quella ceneredi ceppi, che (pef 
fo refla fopraal ceneraccio, con quella che vi metefte per fottoricotta 
& ben dilpolla drifare la compofition dei ceneraccio , per che la gua- 
flarebbe,& fieui ;i mente,per vn de ri cordi generale, che mai con ferro 
freddo,con carboni, che non fien prima acceii,o con legrsa.o cofemol 
li,tson roccarc il voltro bagno, perthe vi erefciercbbc fatiga d condur 
lo al fno fine, & in luogo d’ucile vi darebbe forft danno,& pero in ogni 
parte viare te la diligenza & prudenza voilra. 
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MODO DA CONDVRRE.IL CONFRVSTAGNO 
IN RAME FINO ET MALLEABILE, 
CAPITOLO OTAVO. 

A v e n d o v I per auanti demoflxato la pratica di con 
durrc nclla fua vltima finezza S: perfetitione 1’argcnto, 
mi refla hora adire come della fufion che facefte delle 
minere, vi tronare in e ile due fpcticdi metalli da con- 
dure alor fine, che 1’uno e ilranie,& Falcroil ptombo, 
& forfe la terza ch e Foro, cafo pero che Pargento>c’ha 
uete per ceneraccio affinato,ne tcnga,che farcbbe qnafi cola imposfi- 
bile che non ne tendTe,perche qnafi fempre,non folo neirargento,ma 
jnogniuno deglialtri metalli, come in vnafoftanza milia, opoco,o af 
fiti,detro vi fe ne troua.M%>per fcguir l’ordinejv’hauete a prefupporre 
che’l vi fia , & delle due materie appare ci , che di fopra v’ho detto,ch c 
Funo il c6frnflagno,che vi disfi che fahiafte,chiamadonelo p mo della 
Alemagna,pn6 (ap piu /pprio ne miglior vocabolo p dimollraruelo, 
& 1’altra e la getta,che cauaftc de! ceneraccio , & li ceneracci ^pprii p- 
gni & pien di piobo,che fe tal cofe in qflo cfler che fono,rcftafl'ero,fa- 
rien corpi lutili & fenza alcuna pfettione, & prima pigliado Fua delle 
tre dette parti come materi a di piu q,titi, & anco cofa che vuol mag- 
gior fatiga, St (e e ridotto al termine.che viho detto, colle fuofioniSt 
cole euaporationi, epiu jppinq al iuo finc.Vi diro come p codurla in 
rame fino far fi debba,&pche,come v’ho dettto,fon due materie appa 
renri,ch’e Funa il confruitagno,& Faltra e la getta,ogni vna nel primo 
afpetto paiano cofe mezze bruciate>& Fua gia e Rata metallo finito, e 
Faltra hi da efferepnajfecodo me,piu ppinquo e al luo fine il cofrufta 
gno,che non e la getta,per effer flata dallapoteza dei foco rifecca,& 
d’altro corpo riformata.Horlaflando andar ildifcorrer tal cofa, qflo 
c6fruftagnofipiglia,efsedopero bene euaporato & ridoto,& fi codu 
ce a vna fucina, doue anati il boccolare fi fa di pietre.che no calciuino 
o fondino,vn ricettacolo > onero di cinige & arzillapefla in forma de 
vna culletta piu loga che larga, & no molto cupo,che la fua longhezza 
fia vn braccio Sc me^zo i circa, & larga vn tre quarti.Laquale cofa cofi 
fattaodi pierraodi carbonige & terra che ftiabenisfimo,fi debba 
conbuon carbone ricocere, & ricottafideefare d’intorno allia boc- 
cavn circolo di fiisfi mobili , per retenitiuadel carbone,deIqualebe- 
nisfimo & in colmo 1’empirere, & quando ii vedreteeflcrbeneaccefo 
co vnparo o clue di manticLandarete i queflo vafb tal voftra materia 
apoco a poco fundendo per fino che’l fia ben pieno , &li darete lon- 
ga fufione .Auertendo chel vento demantici fia portato dal bocco- 
lare in modo ) che fempre lccchi di fopra il metallo » cioe che percuo- 




DI CONDVRRE LI CONFRVSTA. ' io 

ta di potaTorlo dauanti,& come v’o detto,ancor che tal materia pre 
fto fonda,vuol efierinantEnut3,fufa longamentein' fuoco,'&i fen.pre 
cotinnatole ilfoffio de matici,pn' darie occsfiopc perii fuocograde 
& perii vento di benisfjmo euaporarequello odordipiomboche tc- 
nefl’e,& {pedo Ce le debba fcantbiare il carbon fre(co,& co vn coftagno 
lojo vergadi ferro, aneor fpeflb maneggiarto,& nettarlo benedaogni 
loppa & terreftritd che fode in efTa,& di lopra alcune volte, per ftrigne 
re il vigore de carboni, co vna granatetta o altro modo fi cofiuma co 
aequa freddaandar bagnado,& dipoi che tal cofarhaucrete,quato vi 
parra, tenutanel fuoco,& fcoperta, vedretechepiuquelli fumipiem- 
bc*(i non vaporatio, & che lefiafnme di tuttoil foco fenviue & d: pu- 
ro carbone. Airhora voi lolcoprerete,8f vedretefegliea voilro mo- 
do chiaro & lucido & fatto fino,& Ce no ne hauefte altra ccrtezza,o co 
vn lcgno,o con vn ferro cauatcne aloto & /aggiatelo con 1’occhio & 
coi martel!o,& edendo ridotto.nettarelo dalla terra feniete calata in 
edo nc fofle,& dipoi vn granatello ni fpargete fopra vnapoca d’acq,p 
laqualc fiibito vedrere che fani vna pclletta fredda.Airhora uoi batte- 
rete in mczzo.con una forcelIettadiferroalzandolodaunabanda,S: 
mettendola fotto,faizcrete,& cofi a falda 1’andarete cauando di tal ua 
fb.Non altrimenti facedo che faceflc alia manica della loppa, & dipoi 
dei confruftagno,& cofi uerrete ad hauere il rame finisfimo & bello, & 
queilo e que! rame che fi chiama pclofo,& che uie dalla Alemagna co 
tnemig!hcci,& quello ancora che per uolerlo lauorare d martellohd 
dibtfogno di paflarc per vidultro affinatoio piu reftretto>(enonper al 
tro per farne pani in formoli , per poterio ridurre al maglio da farne 
opere al uoftropropofiro,& quefio comeglie,ebuono affarnebron- 
zi per artigliane o figure,ouerper tegnere i ottone,& anco farne me 
rallo di campane, & aneor batterlo in una zecca,douc fi lauori monete 
di rame, come d fiioi luochi ui diro. 




LIBRO.III. DEL FONDER LA GETTA 
DEL MODO DI PONDERE LA GETTA ET R I- 
DVllLA IN PIOMBO FlNO. C A P. NONO. 

O N e v c o s A molto neceflariail ritornarla getta in 
piombo a quelli.chelauorano minere, perche fe ne fer- 
ueno in luoco di mineradi piombo, & tanto piuPufim 
volontieri,quanto la ticne aneor qualche odor dargen 
to.Perche mai fi puo tanto bene,o nettamente fare il ce 
neraccio,che (anco che per fin natura ne voglia qual- 
che particells)non fi puo fare chein e(Tb qualche poco none rerti.Ma 
perche chi fc ha da feni i re di vna volta tanto dei piombo, come chi hi 
fufe fpazzaturc,o cimeti,o pur chi voleffc codurredfine vn fuo lauoro» 
& ritrarncla fua fpefa,poffa hauetne ancora il piobo. Per ilchefipiglia 
la getta & fi pefta,& fc Ion ceneracci , oltrc al pcrtarle aneor fi lauano» 
& dipoi bagnando tali polueri con aequa falata (e inipaftano, & fe ne 
fi pailotte come pani,& fi metteno a feccare, & dipoi , coe fi folle vna 
mincra,fi pafla con la ftifioncalla manica, & cofi pallata,tutto il piom- 
bo che n’e vfcito,& laloppaficoglie in vuricettacolo.che fi faapieila 
bocca dclla manica, & in quello fi netta dalle loppe,& cofi tutto ii pio- 
bo fi laffa freddare in un pane,& fe ne fa piaftre , o altri piccoli pani.fe 
condo il voler dc maeftri . ha per effer quefto ftatoin compagnia 
d’argento fi de faggiare , per vedere fe per forte teneffe tanto di vircii 
d’argcnto,chc meritafle la fpela di ritrarlo . Per non perdere quel piu 
d’utile per ignorantia o negligentia>& cofi hora,come vedete, hauete 
codotto tutri tre li metalli, che haiieuate in vna mafla feparati,nel pro 
prio lor effere.Rcftani hora il trare loro dellargero, delquale nel fuc- 
cedcnte libro al fuo luoco vi diro. Ma qui hora mi par affai al pro- 
pofiro di douerui dire dei carbone, per parermi cofaaglieiercitii dei 
foco molto necciraria. 

DELLE PROPRIETA' ET DJFFERENTTE DE 
CARBONI, 1£T DE MODI, CHE SI COSTV- 
MANO DI FARGLI. C A P. DECIMO. 

Avendo Vi finqui narrato tante varieradi fu- 
lloni & fuochi, & rantcancora haucndouene a narrare, 
Menandoui infra le operationi de gli efercitii, come 
pcnlb fare ,dot:c fempre fe ha da maneggiarequantita 
di carbone & di varie forte.fcnza ilquale gli artifici mal 
potrebbeno darfine dll opereloro . Perefler ileibo 
ehe’l fuoco fi nutrifce.fi per fondere,comc per mollificareli metalli, 
o per calcinare>o per difeccare le cole , & pero tn’e pario cofa necefia- 
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ria di douernenc dir qualche cofa per comtnodita di tali efercicii, Stp 
che (i mezzo potencisfiim),Stdel foco luo a tnolti efercitii , uou (olo 
pm che gli altri fc ne ferucno, nu e neceflario , St ben che fien moltele 
cole ehefaccinoSt chefurebbe foco no ne foalcuna per anco cheme- 
glio &piu al propofito (ia per far foco, che le legna e’l carbone, 8t che 
facilmentepui quantita inner (e nepoffi. Per il che, come potete vede 
re,non fol Ce ne tconano bofchi grandisfimi da pcnlare chc per tali bi- 
fogni le era de gli huomini mai per confutuar li foffero»& taco piti <£to 
la natura.liberalisfiinademioni ogni giornova producendo. Miche 
bifognadire della quancitamon fi vedeefferne copertilim6ti,pienele 
valli>& occupati li piani,& di grati longa effer maggioreil munero de 
gli arbori fatuari cli\ che non fon le fogliedi que che fon domeflichi, 
Sc pili Ion gli fp.ttii occupati da esfi che forte i liberi. Certo piu credo 
che lia a gli huomini per mancare le minere, che la cauladi oonpote- 
re adoperare il foco per ilmolto operare di tal materia, & oltreigli 
arbori ha fatto delle piecre in piu luochi,che aniiaturadi proprio car 
bone, coti che quelli di que! paefe huiorano il ferro, Stfondeno gli al- 
tri metalluSt ne conciano 1 ’altrepierreperfarcalcina per murare. Ma 
hor 116 voglto che pefiumo a qfto !ontano,pche vediamo che la natura 
a ogni bifogno delle cofe prouede,& in quefto delle minere , come fe 
1’offeriffe 1:1 lbccorfb,(e non ne proprii monti nelli conuicini fempre 
genera abodanza d'arbori,perche ella fi ancora che molti ve ne bifo- 
gnano.tl carbone e materia infra le prime importante nelle fu(ioni,& 
nms lime 1’hauerne di buona qualit ,p quefto vi dico che e da auerti 
re nel fare dei cafbonc nella differenza di legaami , St anco nel modo 
dei f.irlo,p ilchcdelliino &deiralcro intendo dirui» & prima vi dirblc 
differenze de !egnimi,ddlequati ogni pratico hauer ne debba buona 
notitia. Per che turee quelle operationi, che ha dibilogno difuochilu- 
ghi vini & potenti, han dibilogno adoperare carbone fatto di legua- 
me vigorofo & potente, St non legname gentile, perche non fermreb- 
be»& coli anco chi pur faceffe carbone St lo faceffe di lcgnar.ie dolce, 
& edendo bifogno di foco gagliardo St forte, non (cruirebbebene,8t: 
cofiadoperado i! forte, doue bifognaffe il dolce. Aneor douebifognaf 
fer le fame, come (0110 li reuerberijil carbone (arrebbe inutile. Per il- 
che bifbgna hauer !elegnad’arbori al propofito ftagionate & fceche 
St non carbone, & per carbone forte fi nomina quel di certi legnami di 
natura terreftre,comeql della quercia, dei cerro, dclleccio^elfohno 
delle fchio, St altri fimili arbori grandi St duri, quel che e dolce, e qucl 
che e facto d'ogni legname che par piu domeftico,chec6tienepmdel 
la natura aerea, come e ddl’abcce,St dcl laIcio,dell , olmo,8tdeiratano, 
delnociojo,Si fimili che fon di q litu piu getile St piu debile. Ogni car- 
bonejcome fi vcdc,akro 116 e dfuna^ppria foftaza lignea calda Scfec- 
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ca couertita t mediate la virtu di quella introduttione,che v*ha fatto it 
Fuocojper hauer dileccata maggior parte di quella hutniditd aerea & 
ontuoia,S£ che ogni legno fuolein fc contenerc. Ancora chd fia (lato ‘ 
tenuto logo repo tagliato i luoco afciutto o al fole,ouero in forno al 
caldo dcl foco p farlo fecchisfimo>& mai qllo humore, p fi n che c legno 
non e trafmutato in cenere,dacflo fi fepara,&dql!o chefiameggia,8E 
che da caufii deintrodurui & matencrui detro il fuoco. Anzi e Ia pro- 
pria virtu delle foftiizc elemctali c’han prodotto quel legno, chel foco 
naturale, che v’e augmentato dall‘accidetale,1a deuora, & conerte i le» 
leafpettanonnala hnmidita,che non e nellacola bc mifta, clalado fug 
gevia,& ficouerte i fumo ,& fafiame quali alrro non fono che fumo 
accelo p la moita calidita accoka infiemc,& al fine Ia parte della terra 
refta in cenerc,& ql,che v’ho dctto delle legna, vi dico aneor dei carbo 
ne, quale aneor che non facci le fiame cofi viue,le gia p vnio di quanti 
ti&forza di vetofuor noglifon fatte fpingierc il fuoco,& di quefto 
fenza dubbio c piu vigorofo che ql delle legna, & !a caufan’e cheglie 
piu afciutto de humidita,& co piu viue fbrze piu vnite, 1’aere maco vi 
penetra, tal che in poteria & in atto,oltrc all’acoftarfi piu vuitamctcal 
la cofa, come vie, aneor in efla meglio vi fi introduco ii foco,& pero co 
me fi vede doue s'adopera veto di mantici nellc fufionide legna fenza 
copagniadi carbone no ferueno,& cofianco,come v’ho dctto, lecon- 
do roperechel’arteficehadafare,dcuc fareancora eiettionedelle le- 
gna & dcl carbone al propofito.Adonque la medefima rasione ha da 
effere nel fardel carbone.Perche fetali cofc no fi offeruaffero facilme 
te fi macnrebbe della pfettionc deH’opera,chc far fi vcleifc, & le accre- 
fciercbbe fadiga & fpefa & d ubi era de! fin diffegnato , elcmpli gratia 
come le volelte fonderc oro ,argeto,ran-ic,o alrro metallo, & pigliafte 
carbo di Icopa vi affadigareftei vano,& finnlmete feli fabri dd ferro 
volclferbollirevn ferro alquantogroflb,& pigliafiero carbon difal- 
cio,d’abetc,d’oppio,o d^lbarojofimilijfenebruciafiero duc carra in- 
tere no hariaforza di farlo boilire, & infomma daqucl decaftagno,o 
dellofcopo,od’arbori di natura i qfticeformi, ai fabro no feruono» 
& di que fio, hora in gcneral pariando vi dico, che no d'ogni atboro c 
buono il far carbone, aneor chelbifouo «i luochi doue necareftiade 
buoni,nonfipuo,nedcuc,hauertati rifpetti,perche, chi e forzatoado 
perare,gli biiogna pigliare di queili chepuo hauere, ancora che gran 
disfimofeia lequo fe ne facci, & anco ogni arboro, chefiadi natura 
buono, non fa fempre buon carbone , Attefo che fempre non bafta la 
bontd dellegname,che aneor bifbgna chel fia ben fatto , & (pefio dei 
medefimo legname fi vede piu & manco cotco,o fatto convuo ordi- 
ne, o con vn’altro,o piu con vna lorte di terra, o con vn’altra coperto, 
quando fi cuoce far in efio grandisfima differetia, & anco fi vede cfier 
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gran differentia fel legname e giouene,o purd’ arbor vccchio.fi' glie di 
legname fchietto,o‘pur nodofo,o le glie tagliato vino & vigorofo,& 
piudvn cepo che avn’altro,che feglie fatto di fecco& dafle mortici 
110 j & anco fel fi fa di legname verde o pur qn e lecco & bene ftagio- 
nato, & ancora gra differentia fel fi fadi qlli arbori che nafcsno nelli 
moti elenati ,done il fol habbi hauuto,circodadolt lopra di !or potere 
da qlli che nalcano nelle valli", o nelli Inochi opachi & paludofi.Map 
ql!i,;c'fnn bifogno di legna,che facciti fiama 3 iteruienc il contrario,au 
cor che le brage & le fiatiic che fanno fien piu di nigor piene.Uche alctt 
ni in primo afpctro no il credeno,ma Iperimetfidolo co effecto il tro-* 
uarano,& Ia regio uiua fi dimoftra in pronto,quale e,chel legname de 
motidouc il folc habbi potere di difeccare&di codenfare qllohumo 
rc c 6 bitftibiIe,c’hano gli arbori,& riftrignerlole purofita,p lequaliil 
foco cofi trouad ole diffucilmete ui fi introdiice,& la humidita che v’c 
detro,nopuo ple piccolc St ftretteporofitafacilmeteelaiarc,n 6 bru- 
ciano,anzi qnafi fi cofumano fcnza fiama. llche no interniene cofi a ql- 
ic ddle uallso dllc pallndi. Dellequali cacciato che n’ha il foco qlla hu 
midita fuperfina frigida & acquofioche c 6 tiene,refta quellcgno tutto 
porofo & uacuo.Perliquali co faciiita il foco vigorolamente penetra 
do fa, che aneor che tal legname fia di frefeo tagliato, poco manco 
che lefoffe fc cco,bt'Lifei a. hor, lallando il parlardelleiegna> 8 c tornan- 
do ai jppofiro nofiro de! carbone vi diro, aneor chfiofo certo che voi 
ql cheglie no ignorate,& anco come glienecefferio chelfia,pche glie 
1 ’aniajppriadi molti efercitii di fuochi,e cola notilfima che glie legno 
bruciato,Sf ifra le alere fue^prieta e colamoko durabile,&dilpofta 
,da matenerfi bona nel fuo die re, no fbloglianni,maliiecoli,tenedofi 
■in loco a!ciiitto,& anco alfhumido & loco molle fi coferua. Ma non e 
po i buono da adoperare alfelercitio dei fuoco,rilpetto alia humiditd 
che piglia,che no alcrimeti fe ibenera dacqua che le foffe vna Ipogna.- 
Coftumanogli architecti, pia ruadurabilita,alcue volte metternei al 
cimifondametidi edificii,doue no e il fodo.&alcmglimetconop fc- 
gnali ndlicofini ddle pofiesfioni,&io miricordogia ifra certe ruine 
hauerne vednto cauare che e ftato albitrato chei talloco lotto terra 
fia ftato piu che.400,anni,& ancora era icorrotto co la forma dd car 
bone,come in quel loco pur hieri ftato mello ui folfc. Horli modi dd 
far qfto vi voglio inlegnare, accio che quando v’occorreffe in qualche 
: loco il farne fare ordinare il posfiate,& foti duc. Etprimo& ditutti 
I il migliore fi chiama appagliaio,& p farlo fi elegge vn loco commodo 
alie legna, che per far tale effetto fi ion tagliate,chclfiapiano,& lenon 
e,fifacci,& le glidafonnade vna aratonda,& nelmezzofilicchi quat 
tro perticoni in quattro , o tre in triangulo, che faccino poco manco 
dimezzobraccio di vano,& eoftintorno i qudiifi van coprendoper 
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rittoin circoTo fopra a circ olodi tutto ii vcfiro Icrnrire ff pilato, & 
di zocqhi fatr '0 (flieggc,a fimilitudiede vna pirramidc torta, o purd’u 
pagliaiofoomc.ha ncme 3 & qllo tal legoanie,a volente far bou cai bo- 
ne, vcrrtbbe dferfocco aimanco di ici meli , o dVn r nno. &• ct.fi fiva 
copouendo co certi interuaili p czro ficpni a pczzcnp f no chtlu bbia- 
teadattatala larghezza 8taltezzadi qi ato volete che Itala carbona- 
ia,& pii ntezzo fempre infra le pertiche fi lasfi vacuo fino da capo , & 
cofi farto dalla parte di fuori con foghedi fe!ci,& co fcopc benisfimo 
per tutto fi copre, Srdipoidi fopra aelfia ancora di terra buon a & te- 
nace, cofi afei mta conte fi catta p,fir. da capo benisfimo s'intomca,fa 
e endo tale intonicato grolfo vn palmo, o poco manco, tutto bene ac* 
contio & ben ferrato cite non re(piri,faUm la doue da capo fi lafla.x.o 
xii.lpiracoli per cfalatort dei fumo & della humiditajche le Icgna& la 
terra c6tengano,& cofi fatto t fondo di q!la buca , che nel mczzo lalla 
fle, infra lepertiche fi gitcadcl foco,& fopra vi fi va mettendo certi 
feccarelli di minutti rametti& foglie leccite , & stampie di qlle fin da 
capo,opfin che crede te chep tutto s’apprcda il iuoco, S; dipoi anco 
qllo apto di fopra,co terra fi tura,& folo apto fi lalta li fpiracoli,& co 
fi a poco a poco i fei , o otto giorni,tutta la carbo nara (e Ifoca & va co 
cendo.DelIaquale,comefivedeagSi fpiracoli mance ree fumi gagliar 
di,s’ha da credere che la fia cotta ,&a!lhora con terra della tntdcfima 
forte fi ferra bene da capo & datorno-.& in ogni Uioco,i he tutti gli fjn 
racoliniente relpirarposfino.-Acciocheimcdiare il foco, che vfedcrt- 
tro,p trouat fi fenza clalatioedi fuffbchi & fmorzi,& cofi refta in carbo 
nc,fpento dei tutto quel voftro legname,couertito, fenza etnere ohu 
rnidicaalcuna,i!quale ancora che no’l volefte laflare altrimcnti fredda 
re,& ne volefte hauere allhoraj fatto,apndolo,il trouareftefpeto,& ne 
potrcfle far cauare fol lenadovna bada della terra d:Ia copta chc li face 
ile, acor che p la fua caldezza no folle forfe cofa molto maneggiabiie. 
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ANCORA mvn’aitro modo fifidl carbone ,&fin qucfioilpiii 
e quello ch cado pera no git fabri I far quel di fcopo, o dieaIta'gno,& 
e modo cbel fa pin duro,ma piti minuto,& perfar queito fifi.in terra 
; vna foflfa di diametro vnbraccio& inezzo in circa, & cupa akrotan- 
; to,& empiefi,anzi fi taben coi madi radichcdi [eopo,o di fchiappe di 
caftagno,o daltro legnoj& in mezzo fi laflii vn vacuo dalla cima al fon 
do per appicarni il foco > & i! reflante ch’e fcoperto» di felci,o di fco- 
i pe, & dipoi di terra » come v’ho detto di (oprachefifaallecarbonaie 
i grandi , & cofi anco fi procede in dario foco , & anco fmorzarlo, ma 
i percheepocaquantita, mcflbui fuoca,inorto o diece hore,e cotto 
benisfimo,& queilo cal carbone cofi fattoc per fucina di fabri, non e 
buonoalla fufionc , anchorcliel fia farto di inion legname, masfime 
|. fe nonadopcrjlfc vento di mantaci potenti, chc per ia fuu durczza no • 
.rdeben come quel Litto appagliaio.Ma introdottoui il foco fl maa- 
: rfcne4ilai,& concludendo, quel carbone, chc chiamarfideucbuono, 
vuole c flere di buon legname fecco 8i bene ftagionato , cotto ,& non 
r'iarfo,perchc diuenta minuto 8c debilc,& fe e cotto a ragione c grof 
fo & potente, & quando ilpercotetc infieme e fonante, comevetro, 

■ & perdjchi l’lu da adoperare, bi da auertire che’l fia buono,& alie par 
i ti in farlo , cbe v’bo detto. E t per concludere, ogni carbone piu facil- 
: mente opera , Scvifi introduce il foco , fe fubito fatto firimerteal 
Coperto.accio chefopra Itando non pigli humiditane d’aere ne d’ac 
qua , perche entrandoui , & volendoui poi entrare il fuoco, diuenta 
i ventofo,& come fuo contrario infuriato (chizzando n’e(ce,il carbone 
frangendo fi fi perde quafi in tauille , come di tal cofa tutto il gioruo 
la Iperientia demoftra. 
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fftOEMlO DEL LIBRO Q^V ARTO DELIA P.DEL 
SEPARARE L’ORO DALLO ARGENTO ET 
COME SI CONDVCE A' L’VLTIMA 
S V A PERFETTIONE, 

VanTo meglio ho faputo v’ho in fin qui demoftrat» 
comc fi condutano lc mincre,& dipoi li metalli fe para- 
ti nelli puri Sc vltimi lor termini di pfettione, Per mez- 
zo delle fu/io ni & altri artificiofi ruochi , eccetto che 
l’oro,ilquale$'e reflato incorporato nelfargento » Per- 
chela viadeglialrriaqucAo effetto non ferue ,& fepur 
fcruifle Jarebbe gran fatiga, Ne Far fi potrebbe fenza gran danno della 
cofa, & pero con lamduftriad’alrra arte c di necesfica di procedere» 
volendolo al fine cauare de legami delle mtrinfeche foftanze dellargc 
to,Nelqua!e altrimenti non vi fla collcgato & fparfo che ftia 1’anima 
ncl corpo de viuenti,2c in queflo non corne nelFaltre opere vTtaucte 
da fer.nire proprianiente dei vigor dei fuoco.Ma d’mu foflanza tratta 
d’una compofitione di due material potentisflma per forza di fuoco» 
a fimilicudine d’acqua,che per li Fnoi grandisfimi cffctti c cofa inarant 
gliofada confiderare de licori.Quefla fl fa co artificio/e diftillationi, 
& ha proprieta acuta & potentia di corrodere & ridurre in fe Fargen- 
to & ogni altro metallo,dall’oro in fuori»che i quella fi mcttc,&: in e fla 
altro in appare za no fi difcerne chc vna pura acqua,cofa vcramcnte in 
gensofa 8c d’ hau eme grande obligo d quel filofbfo alchimifla,o chi ne 
fu imietoreJn qftafi metreFargeto coce nente Foro,& fu bito di quie- 
ta, prima, come FerhaiiefFe a c6battcre,!a vedete alterare, & aflfannata- 
inete deuorarlo in fe cofumar qucllo argeto Sc farlo aequa, & qflo i po 
co fpatio,& con poco aiuto di calore di foco,& loro turto che in cfTo 
cra illefojcome rena, in Fondo eifer vedrete,ilquale poi per decantatio 
ne,leuatogli tal aequa di fopra,velrende tutto liberalmente, fenza al- 
cuna perdita, & anco non c Fcorteledi non vi reftituire a voflra polia 
1' irgeto,Fe volete,che cofi par chc 1’habbi cofumato &: guafto,coe era 
prima, cofi anco Fenza dano ve lo rede.L‘ordine dellaqua! arte,peflcr 
cofa di molto vtile a chil fa ben vfare, & anco per Fcguirc in ogni parte 
la mia principiata impre(a,n6 voglio mancarc aneor ra! cofalargame 
te moflrarui,& prima vi voglio dire i 1 modo di far tali aeque acute ef 
fettuofe & gagliarde da poter con facilita condurre aperfetrioneFo 
pera voflra,& infegnaroui ancora ii modo che fi procede co cfla in fa- 
re rapera,aduertedoui di quelli incouenienti maggiori,che d camino 
nafcier vi poceffero,& cofi anco come far per oro li faggi fidtbbano, 
li in fomma ognipratica ordinaria, che perdar perfectione a Foro 
cjuaco mediante 1’arteflricerca cimcnradolo & riducendolo nel fuo 
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uero & proprio colo re, quanto pero eftenderfi poteranno le miecor 
te & debili ale. 

modo di fare uacqva acvta commv 

NE DA P ARTIRE. CAPITOLO PRIMO. 



Olendo farraequaacura,qualeilvulgochiamaao- 
qua forte comune, da partir l’oro da Pargetito . Si deue 
principalmente ^uedere a boccie &labichi,recipieti & 
materiali, alia qtita,che voi volete , & dipoi fare vn for- 
nello longo & c 6 uenientementejbrgo,tanto,che conte 
ga tre o quattro para di boccie,o qlle che volete, & ha- 
nendo affar tal cofa perarte,per piu ope rare, potrefte far piu forncllr» 
ma in vn no par che piu Ce ne couenga,che tre o quattro para,& i que- 
fioaccocerete doue hanno da ftar le boccie co fondi, ouer capelli fat 
ti di terra da pignati,ouer da tegolejmezzi tondi,a fimilitudine de cu- 
li delle boccie, co vn poco dorlo da capo.da poterio murare.St quelli 
acoppia a coppial un da l’altro,con conuenienti fpatii murarfarete, 
mettendoui fotto vn ferrop foftegno attrauerlbpfarpiu forte Scpiu 
ficuro ta! Ioco,& 111 fu ogni catone,& anco in mezzo fi deue fare vn bu 
fo per efalatori dei fumo, come fi fa i tutti li fornelli.La forma delqua 
le vedrete qui appreflo alquanto d’oinbra defegnata. 





Et appreflo a qflo ppararcte vna quatitadi boccicdi vecro , che fie- 
110 al posfibile lauorate fchiette,&: eqli di vetro,& benisfimo garbarc» 
& che no fieno i efle vefighe,o altri nicchit'tti,pche farebbeno picolo- 
fe, 6 d alie voftre ope mal ficure,& qfte lutarete co lutu fapietie perfino 
appreflo doue fi fi rigue i 1 collo a tredita,o manco.&fiatallutoptut- 
tobenftcfo in la groflezza didue fpaghi, o poco piu,&coficoqueita 
tonicaben facta le couertate,& fate forti,& al fin la feccarete.aduerte 
do che no fiai eflasfesfi,’o crepature,come han naturadi farfpeffo,an 
cor che le fi e be coci e le cerre. Dcllaqu ali, p piu ficurarfi,fi fa electione 
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«Runa terra che habbi in ie magrc7.za,& apprefio fi copdne con Ia quar 
ta parte dcl tutto,o piu,di cimatura di panni dilana,& circa alio ttaiu 
parte di ceti ere da bncato , i) quarto di fterco d'afir! 0 ,o di cauallo , o 
daltro animaie.che fia fecco,& qfte cofeinfiemctutte s’i'ncorporano 
& batteno bene con vna verga di fcrro»& quefia e !a compofirion che 
gli alchimici chiamano lutum (apientie,col quale fe intonicaSc forti- 
fica ilcul deile boccie,che voletcadoperare.Sonoakuni chevimcrte 
no matton pcfto & fcaglic di ferro, & per afciugarle famto vn baco fo 
r3tocon piubufi.douevimetteno leboccic coi collo &bocca volta 
aU’ingiu,& coii tutte infiemele metreno al (oIe,o at vento, oal foco, 
o I qualche loco caldo a afciugare,& dipoi cofi afeiutte pigliano d’ef- 
fequellejche vogliano adoperare. 




Et appresso pigliano vna parte di fidnitro ottimamente rafina- 
to,& tre tate di alume di rocca ben lanato, & petendo hauer di quel 
roflbdi Leuante,o di Cartagcna,fc non di quel deile To!fe,& fe no, di 
quel biaco,che.fia ftato prima in vn pignato,o ahro vafb in foco aefa 
lareogni fiia humiditi , &infiemeconefie cofe compone te lacttana 
parte dei tutto,o manco, di rcna,o di ca!ctnacci,o di matton pcfti,ma 
hauendone,a me paian meglio Ie feccie deile aeque forti gia altravol 
taadoperate,&.di talcofe compoflo o groflamente, o fottilmcnre,fie 
no a voftro modo,c!ie no importa, & eoefle empite le boccie vcfircfi 
noappre/To aquattro dita a quel loco che haucte lutato, & li mettete 
nelli fornellialli Inachi loro, cioc nelli capelli di tcrra,c!ie accociafle, 
& fate che fra il culo dlla boccia ii capello lia duc dita di 'cenere Raetia 
ta,&coli anco datorno atorno co detta cenere lellrmate , Cc !c finite 
decoprirep fino appfio al collo, & dipoi a ciafchedua mettete vnlabic 
co fbpracomeflo copezzelmc fortili,& co farina, e \ na pocadi cenere 
& chiare doua.ouero lutu tenero, facendoue vnctrthino al collo dcl 
Jaboccia,atcio che per tueto benisfimo ferri i & fimilmcntcal nafo dcl 

Iambico 
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hnibiccone farcte vn’altro chc antri nelh boccadel recipient e, che vi 
mettercte s auertem!o chebenisfimo !a turi &serri,& mc flo chc 1 haue 
te deero alia bocca accoflato ai naso dei lambicco conunerteretc. vna 
pota di I nso,o altro fitcccarello, da poter cauarc&mettcrepereiuipo 
rarbisognado,come inrenderete,& dapoi metterete lebededi pano 
di lino sopra a ogni conieflura benisfiino auolrc &. ilrettc,& co» le so 
pradetee colle icolla te accio niete respiri, & auertite ancora che ogni 
recipiente fia di vetro , & fia grade piu che ii puphauere, per che quan- 
to c maggiore taro piu i ficuro . Perche aneor che fbflero t nefio mol 
ti spiriti,& che con gran caldezzalo scaldafiero, porca maco peri colo 
di spc-zzarfi,&perche no vison cofi infieme riftretti./Vquefto non ac- 
cade lafiurgli ii buso con lo Ile cco per euaporarlo , & cofi con quefto 
ordine andareteacconci mdo ruttele Yoftre boccie,che detto d’«nae 
detto di tucce,& appreflo darerefnoco al Fornello di carbone & legna 
letemete fin che le materie e’l fornello fi vano scaldado p sci hore,ba 
fia iulo u i sol chelefiiiqnefaccinoj&rdipoi alere seihoreglielandarete 
pur co legna & carbone alquaro a»gumerado,& cofi di seihorc in sci 
horc andurete crescendo sepre lefurfie per in fin che vedrete al tueto 
vscire 1’actjue & le fieme de riraterialijSc che fieno nelle boccie be sec- 
chUlchecoprcnderetequ^ci comindaranno i tepuere lilabicchidi 
fumi giaili .Alihoragli urgi-metarcrc jlfuocoadodo,daiKK '1. Io ga 
gliardo & potere co legna secche,che faccino buone & po fient i fi au * 
per sci hore:& per U. forza di ta! fuoco fate di cauaru di que m: -ais. 

ogni intcinfico St potetespirico.Ut hehauorete fattoquado i abicto 
non sara piu d‘alcuna fumofiti tento , i , hmbicco tk ane il recipicn 
tc fi cominciara a freddare , tk ancora che h ibbiate turri quefii segni» 
segui tat e ancora il fuoco per vna hora , o piu,aimanco,&se v i pares- 
se > potrefle sopra al recipiente merterc vna pezza lina molle in aequa 
fredda,accioche gli spiriti vagabundi & aerei, che van petii corpo dei 
recipiente, sentendo il f reddo fi laffaser cascarc nell’acqua,laquale seu 
' «a esfi sarebbe senza alciin vigore , & coine nulla, auzi peggio clie lac 
qua dei fiume,& allhora,qiianco vi parra ogni ensa ben freddo,& chc 
, leboccie& ogni cosason facili a maneggiare.Allhoravoiinhnmtditc 
1 Co aequa comune tutcele giotiire dclle boccie & dei recipiente,^ co 
paeietia suihippare le pezze,& vedete con saluezzadi leuare ilYecipic 
tedal)ainbicco,&dipoi il lambicco dallaboccia,e’l recipiente b<.n ru 
rato mettere sopra a vna conca d’acqtia fredda,o altro iuoco treddo» 
Aceiothe sealcmiodi qlli spiriti vagabodi & aerei, che sopra a Tac- 
I quavap il recipiete,vi fis6merghinodetro,& cofila laflatetre o quat 
t tro giorni pofare&dipoi 1’acquadi ttittili recipieti Ia metterete i vno 
: o in due,& Ia pefarete, ma meglio fin che 1’hauerere purgata fla i vno & 
: cofi pesatap ogni libra di tal aequa a voler che lafiu buona,&chebn 
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©pfcri vi bifogni metterdcntro vn mezzo J.uuro dargeto frio, & per 
fitqudto fipigliadital aequa in vna boccetca piccolu d'utu libra o 
due.o Ia §tita,che vi pare,& vi fi mette deero tutto il pe fo delfargeto 
fgraiiatOjO canmartel barct!to,chc coirt porta tutta 1’acqua, che haue 
te f*4Cta,xlqual fubico'chev e detro,vedreEecominciare 1’acquaaKurbi 
darfi& a ri ientire ta fua vi rtfi,la quale, ancora che cofi Ia lalfafte,fareb- 
be leffetco ddla fua op:itione,ma pin pilo & meglio il fara metredola 
fopra alie ceneri calde:& cofi mdTouela vedrete in poco (patio tutto 
quello argento rifoluer/iin acqna,&ri foluto che fara $t 1’acqua me Ha 
d pofarc vedrete cafcare ifondo vnagrolfezzafimiled vna calcina bia 
chisfima,laquale tutta calcata &: 1’acqua furca chiara con qnefta (bilan 
Ra d’argeto,pian piano !a decanraretc nel recipiente, doue e turea la 
qtita dell’acqua forte, laquaJc cofi, come inreriiene alia poca , vedrete 
qflaalfai tutta alteraret no troppo ftado vedrete andare i fondo vna 
purgatio groffade vna materia, come fu 1’altra biachis(ima,laquale po 
fata che fard & fatta chiara, & decacatola pia piano in viValtro recipie 
te nettojfe gli deuc be turar Ia bocca,che non refpiri, & faluatelai vno 
o piurecipieti.ET qv e s t ac hora 1’acqua forte, che e dilpofia a lar- 
te dei partire,& che in taleelfetto shi adoperare.laqualeftnzatal pur 
gationc era Iperfetta,& no harebbe be feruico,fi per ia fua tardita,coe 
anco per hauere ibrattato l’opera,& quefia tal calcina o relidua b lan- 
eo, che vi fon reflati in vn redpictc,tutti,o I altro valo di vetro mette 
rctc,& da parte la laluarete , chein altro luocovc infegnaro il modo 
di ritrarne tutto 1’argeco che vi metteile pcrlj purgatio dolia fopra- 
detta acqua.ETcosranco 1’acqua b nona che vi foife rdlata, 3 iicor che 
poca foife, mapehe piu (apiate aneor che vabbi dato modo a farla fo 
pradetta aequa, & bafhfle,vi voglio dire ancora eoe fe ne fa, no pero 
coaltri minerali, ma co differctiatipefipnettedouichi piu falnitro,& 
chi maco, Alcuni lotio che vaggiogano alqto di vitrtoio, che a me no 
piace,& alcuni alcri alqto di arfemcojchea ql che dicatio, e gran mez- 
zo a cauar be tutti gli fpiriti de materiali , altri fono che no bruciano 
prima 1’alume, nevi mecteno in copagnia feccie,ne rena, ne akracola. 
Maqfti,fcdo el parer mio,corronopico!o con li materiali, che non gli 
formontino nel lambicco,Sc dapoi calino nel recipiente, fe gia non fo 
no molto aduercenti,al jpccdcrcol fuoco. Alcuni alcri fono,chen6 ri- 
coglieno 1’acque ddla dilUllationc.Main quello fcabiopigliano tanta 
de aequa piouana,q.ta poflano albicrare, che dt tali materiali aequa fi 
traefie,che cofi a difcretione fi puo dire , che mette mi fe ne polia per 
ogni libra di lalnitro,chc hauete mefio nelle boccie,tre Iibre,& qucfta 
meteeno nel recipiente quando veggano,che nel lambiccocomincia- 
no i fagi i r gli fpiriti , & ferran| bene tutte le congionture con luto,o 
pur co lc fopradecce colle, Sc cofi i forza gli fanno i tale aequa fredda 
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SOmergcre.ALc vni altri sonche pigliano per ogmlibra di salni- 
tro ra-ffinato hbrc qnatt ro dalume di rocca , & senza altro bruciare i! 
metteno Ifieme groflametc trito ndla boccia,& diftillado fegueo l'ot 
dine di sopra.Ma qnefla e alqnato di piu spesa , ma no pero di molto 
maggior valore.Gli alchimici fannople loro resolutioni infinite fot 
ti dacque acute,& labase di tuete sonli sopradetti minerali. E'bevc 
to,che vaggiogano follimati & diucrfi fal i, & altri materiali corrofiui 
alloro oppenione» & concludendo, non 1’acqueche son flemme.malt 
spiriti di tal materiali sonqllecosc che o pc ran o, & certam ete lio ve- 
durodiquelle che fanno certi mici amici alchimiftijche son tato po- 
tenti che non solo 1’argcnto S: loro risolucno>ma li diamati,credo al 
certo, che calcinarebbeno , Ancora dir vi voglio come tutte le aeque 
ftracche,o per materiali debili.fi poflano ringagliardireSt raccociare, 
facendoui batteredentro lanibiccando gli spiriti di nuoni materiali» 
perche in cfle molto meglio & con piu acquiflo far fi pttOiche nellac- 
quapiouana.pclie Pacque flracche bisogna che habbino molto lauo- 
ratOjse dd torro no ha perso glispiritidian purqualchepoco di vigo 
re.Hor qnal voi facciatc ddlesopradette acq tutte hano bisognodi 
defiemmarle con largero , & purgarle da quelIacalciuofit;i>se volete 
che faccino 1’opera voflra perfetta,& buona. 

1L MODO D I FARE ILSAGGIO DVNA QV AN- 
TI T A’ DARGENTO, CHE TENGA ORO. 

CAP1TOLO SECONDO. 




A v e n d o v i isegnato a fare 1’atquc forti, & spurgar 
Ff Ie,& ndut leaperfertione» vi voglio hora f prima clfio 
; i| v'insegnil’opera grande dei partire ^insegnarui a fare 
vn saggio di quanto oro fia in vnaquantita d*argento. 
Accioche audiate congii occhiaperti a 1’opcra voflra, 
per poterui accorgere dei errore, quando voi proprio 
haueite errato ,o che da altri foflc flato ingannato.Pero e di nccesfiti 
di fapere a ponto a ponto prima che nc cauiate quanto oro hd da et 
ferenellcvoflre bocciedel pefodeHargentochc vi mertefte. Per- 
che fe lo hauefle arendere a altri,orhauefte comprato.vediateil gua- 
dagno , ola perdita . Altri m enti fenza farquefto,andarcfle neHope- 
ra cieco,& prima mente v'haiiete da profiippore, che 1’argenro , che 
volete faggiare,fi.i fino,& se non e,lo faciate,o per via dicopdla.ouer 
di ccneraccio . E T D i quiri! oo verga o mafla in forma di panni, 
chel fia con vno Cfatpello alquanto.a ognaro dclmezzo di fopra & di 
forto & da tutti li can,o done vi vien bene.Ne hauete alkuare alqto, 
& dapoiivno crogiolctto nouojfc vi parra difonder]otuttoifieme,U 
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fonderete^Duero m vua oappcllaron vn pocodipiorribcfiper ridurlo 
i ^ finczziijianedolo prima a ponto pcsurcj & dipoi trattolo 
d . tromo 1 o ddlaeopdla ■> ancora a ponto il ripes,irete,j> vedcrc se 
ni ente : calato, che se era fino debbari tornare il medefimo^o poehif 
fima cosa maco,& se %i moflra defiet fortem ete calato, hauete aneor 
voidi tutto il pesoi far la sua differentia.Horqnefto argento cofico 
dotco co vn mactello sopra vifancudine rhanetea schiacciarc & ferio 
sottile,per poterio inegHo nigli;irc,p poter fare ilpeso aponto*j> po 
ter poi fore piu faciloiente la ragione ari th metrica giufta>& cofi piglia 
rete dei detto argeto vncknaro &piu vno g trano di grano che tutto 
sara grane, 1 $ , St vno ottauodi grano. Mael vofiro fondamento s’hi 
da fare solo ndle grnne*xxss.ifiperche cofi fi nominano gli caratti dei 
oro quando glie condono nelfulrima sita puriti & finezza.E T AP* 
presso pigliarete vna boccetra piccohdi tcnurad*unbichicrc & 
mezzo in circa, dicanfi boccie da saggi 5 & quefta la farcte mezza,o po 
co manco» della voftra aequa forcc,&detro vi mettetequella laminet- 
ra d 'argento che pefafte,& dipoi tai bocaafi mette sopra alie cene- 
n Cu»j e, onero sopra alquanti carboni accefi,laqualc,coine auati v‘ho 
detto, subito la vedrete bollire,& l’argeto in forma dacqua couertirc, 
&d’oro come vna renella negra della softaza sua lllesoil vedrete casca 
re in fond<S & qnefta 1 affar e bollire per infino :i cato pero che vediate 
che 1’ecqu.i faeci !i suoi bollor chiari,8c che .p il collo della boccia ve- 
ghinosu certe famofitararo gialle chependino mrosfigno.AJlhora, 
perche 1’aequa fa segno di no operar piu, leuarete la boccia di sopra 
allc ceneri calde, &laflatela fredare,che altro no vedrete nella boccet- 
ta,che 1‘acqua verde,& nel fondo qlla renella negra,che v’ho detto.Al 
lhora,dapoi che hau crete fatta lacqua detta be posare,la cauace a po 
co a poco pdecaratione della boccetta,& auerrite cheql reliduo d’o- 
ro che ve per il muouer delfacqueno esca. Et di nuo lio repigliateal- 
q,ta dacqua forte da partire , & la mettete nella boccctta sopra d tal 
refiduo,& la ritor nate sopra alie ccneri calde, & di nuouo la rifate bol 
Hre per fino a tanto, che vediate,chequel refiduo, che cra negro diuen 
ti giallo in color d’oro,& dapoi fi milmcute tal aequa fi decara & caua, 
& } iina '5: 1'altra fi mette in vna boccia dap se&fi salua,pche d buona 
d riadop rare p partir , come intedarete, & dapoi habbiate aequa co- 
mune alquanto calda inetcedone sopra ;i quella renella d’oro, che ha- 
wece der;'o alia boccia , la lauaretep fino a treo quattro aeque benisfi 
1110,311/ i, tato chc vediate che 1’acqua n’esca chiira,senza alcuna salse- 
time,o ombra d’acqua forte , & dapoi ancora vimetterete tanto de 
aequa ditari, che inclinando la boccetra sotto sopra,$: co la pota dei 
dhogro fo della manojche tien perii collo.tenendo turatalabocca» 
& leuandola fate che a vn tratto in vn cui d» boccia, o altro vaffo di tef 
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ra,o purdi vetro tuttoTor vi porti,& dapoi cheltal luoco 1’haneretc 
condotto. Ancora con aitre aeque nuouele rilsuerete,& alline afeiut- 
to bene per decantatione da tale aeque il metterete fopra alleceneri 
calde,o brufia mi nuta I vn crogiolo,o cui di boccia lutato i tutto a di 
feccare & a eauarne ogni humidit&& al fine a fcaldarIo,tanto che ripi • 
gli bene il liio color giaIIo.& eofi fatto.alie voftre bilacette dei traboc 
chetto co Ii uoftri pefi piccoli proportionali, che per teggtar s’adope 
rano,iulfsfimamente & con ogni diligentia ii peiarete,& dapoi fare- 
te bene il voftro ca!colo,traendo delle.xxx,graue,o di qticlla quantiti 
■ che pigliafte,quel che pefa loro,che n'hauetc tratto,& cofi co rale or 
dine ponderando tutta Ia quantita , perche fapendo d’un denaro fi fa 
ancora l'oncia,&: cofi della libra, & dapoi aneor le cenrinara,quel tan- 
to che ne contengano,fadlisfimaniente,& con certezza. 

I MODO DELLA PROPRIA PRATICA DEL PAR- 
TIRE LORO DA LLO ARGENTO IN QVAN- 
T I T A' CON L 'A C QV A A C VT A, CAP. III. 

A vendo Vidcfcritto Si infegnato il modo dei lag- 
giareVargento peroro nelcapirolo auanti,&: perdio 
procednto nel ordine &rpropriaviaconlaqualfiproce- 
denella operatione delle qtitadcH'oro 8c deH’argero» 
Hareipotuto fuggire quefta fatigadiferiuerui quefta 
prima parte dei partire ,pche in vero altradifferetia no 
e nellordinc pervenire al fine, che, refpetto alia quantita, hanere certe 
aduertentie pericolofe dei danno.Ddlcqiulhpche vene posfiare guar 
dare vi replicaro, oltre al modo diridurrein corpo l’argento,seconda 
parte di tale arte,& di nuouo la pratica integralmete.& alia parte del- 
1’aduertentie comepotete comprendere, c quefta srte lottopoftaa 
molti pericoli di danno , perche ogni error minimo importa aflai,& 
in tanti effecti quanti vi bisogna operare e imposfibile a no fcotrarfi in 
qualche ltoppo, che, come coprendete, hauedofi a maneggiare grava 
. fi di vetro itoci & frangibili co grapodo d’acquaprcgnadi oro & d’ar 
gento, lequali facilmente ropere o verfar fi pofiimo, & e tale chefepu 
i re vna particella non che tutta fe ne perda,rede aftai dano.Per ilche ha 
uete da Iapere,che non folo gliftrafordinari effetti,ma gli ordinati( fe 
non fufte aduertere)ve neandarebbe inrado, ccmeadnie pii fuochi, 
che ne efalano alcufie parti sottili &mal Jiflel^brattar delle boecicSC 
de gli altri vafi.Talche laflandone q vn doco eia vnaltro,a quel che non 
e molto accorto Si di liget e,& che polito & netramete nolauora ifca 
[ bio d ’ut ile vergegna & dano ne rictu e, & fenen e voftro& che tale o- 
i ro Si arge to 1’abbiatea rendere 6 : glie rendiate con quel manco chel 
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sagglo g'i hi jpmefTo riceuete qldano, & di sopa reflate caricato nel 
honore,diccdo anco che voi ql che gli manca glie 1’hanete robbato, 

10 v’hd voluto fare qlla poca di digresfione prima che entri nclla pra 
tica,accio ch’abbiate da efler nelle operatio voflre quato p voi e pos 
fibile,aucrtete , &primaniete 2 ppfl'ole vofireacquc forti pfettamete 
fatte 8c de flemate» v’e di necefita d’hauere tutta la qtita delfargeto, 
che volcte partire,chc fu fino al maco di cencraccio,& q(lo i vna caz- 
za co mutici, onero i vn crogiolo di terra, o di ferro a vn fornello a ve- 
to i! fonderete , & fuso i vn bigozo di lcgno,o i vn cocon di terra pien 
duequa chiara & fresca, co vna granaca,o altro legno spaccato rime- 
nandolaapocoipoco &sottilmcte,metrechel’acqua e i motoden- 
tro vel gictarete, che cofi fl fi p fuggirfadiga di nolo hauere co mar- 
tello alaminarc,3t poi tagliare in pezzetti picoli,come bifognarebbe, 
nonlo sgranaao.ik cofi qllo argeeoi grane minute ridottoi vn calda 
ro ii ra ne,o altra cosa,sopra al fuoco da lacq.dode 1’hauerete tratto 
& da ogni hunudi ta l'asciugurete,?i dapoi lnbbiate le voltre boccic lu 
tate>o no, come vi pare,& in ogni vna inettete di qlle grane durgento 
trelibre, 8t dapoisopra defle vi metteteiibre noue findicci della vo~ 
lira aequa forte, St mettete la boccia fbpra alie cenari calde dei vofiro 
fornello, peio adctcato,o nelli luoghi medefimi di ql che facefle l’acq 
forti, & latfatebollire & risoluere in aequa tal argeto» & pclic bolledo 
tal aequa cfala & efalado fl perde. Potrdle p macenimeto di tal aequa» 
aneor che la no vaporali spiriri che molto importino, meterui fopra 

11 labicco»& da pici il recipietep coria. Alcuni fano, che i queftaebol- 
litioe nc fan pallare lamezzao piup labiccoper allcggerir leboccie 
& farle piu habili da maneggiare. Alcuni altri sono chc fenza dare alie 
boccie ceneri calde il laflano co spatio di tepo risoluere» chc sepre in 
fra due,o tre di, e risoluto. Hor qnal dolii due modi pigharete no im- 
porca, tutti tornanoavno.A*mescmprec piupiaciuto,qhho opera- 
to, mctterlo alie ceneri calde, pche operi meglio & riloluapiu pllo,& 
l’ordine fi coftuma e di laflar bollir le voltre acquep fino a tato che ve 
diate il bollor chiaro sol co alquanto di color di verde,& chc p il collo 
della boccia esalino fumi verdi & gialli , & anco chel fuo bollor natu- 
rale cali & diminuis ca,liquali fegni fi dimoliranoallhora chc 1'acqua 
lu opaco 3 c vsato il suo poter, & che no ha piu materia da rifoluerc,5t 
coli iatto sara tutto largeto couertito i aequa, & nclfondo della boc- 
cia sari cafcato tutto 1’oro fimile a vna renellu negra,coe anco vedcfle 
nel saggio.Allhora leuate labocciadalle ceneri, & mettela in qualche 
luoco i saltio,o voi leuate il fuoco dei tutto, & nel medefimo luoco fen 
za mouere le laflate benisfimo pofare.Dapoi co il vofiro embotello di 
vetro I altre boccic fchiette & be lutate, mefloui prla vna paglia o altro 
baftoccl fottile che dalla bocca arriui lin al fodo , accio chc ntlmcttcr 
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giu decantando Pacqua non pigliafle veto,& nel gorgozare /pandefle, 
alche luuicr fi debba buona aduertentia , & fimilmence s*ha con ogni 
posfibil cura aduertire, che di quelli refidui no ne venga fnori vna mi- 
nima parte,perchc e oro,& pcrderebbcfi»& cofidi mano in mano,ha- 
uedopiuboccie che vna,(ecodo chc empite » le venite mettedo,&ac- 
coeiado co leceneri nel fornello alii luochi loro,come faccfte quado 
ftiUallc l’acque,& fe 1’hauefte diminuite d*acque co !e vaporationi,q!la 
che foflereftatain fei boccieda metterete in tjLiattro>o in quate vi par 
ra.Ma auertite dipanirlaequale» che non’habbi piuPuuachePaltra* 
perthe nel difeccarc non difoccarebbeno equaltnetc perche 1’una dt- 
ieccarebbe prima chel > altra>& forfe vi farebbe ddiifogno fcaldare al- 
quata tfacqua forte, Se co vn becco di labicco metterla in qlla boccia 
chc le macafle, accio che afciughino tutte i vn tepo>& in qlli luochi va 
cui, che hjuefle laflatial fornello petii diminuite ii nuero delleboccie 
dell’acqua carica, vi potrefte mettereboccie con materiali nuoui a di- 
flillare,pcr fare aeque nuoue,& cofi in quefto ordine sepre fcquttare» 
Et quelli refidui negri , che fion reflati nelli foodi delle boccie , dclle^ 
quali haueted cauarc,cauato 1’acquc con aequa chiara c6mune,& tuc 
ti I vna boccia piccola gli racogliete 8 e decatado difcccatc l’acq coe 
dadofib p! u chc potete, & dapoi fopra vi mettete tanto d’acqua for- 
te verginc ik be purgata, qta di vataggio (opta copra il refiduo ddi’o- 
rojche vi tncttefle,diquattro bone dira,&qfta metterete fopra ilfor 
riello,doi;c fon le cenericalde,facedola bollir con bnoti calore per fpa 
tiode vna hora o piti,Iadoue poco flate ql refiduo negro in giallo & 
bel culor d’oro conuertir vedrete , & coli fatto leuarctc la boccia dal 
fornello, & pia piao ne cauarete laq forte che vi metteftep color ire, & 
la repoete nella tnedefimabocciadoueq]laacq,che giavidisfi.falualle, 
qfifacefie il (agio,che e boappartir,ma n6giappiucolorire,& coe ha 
nete vcduto,ql!a cofa chc e ftata fino d hora nel fondo della boccia coc 
vna rena negra,c 1’oro effera nelfargento canatclofuori,& coaequa 
cone alqto tepida nella medefima boccia»oucroi vnorinaldi vetro,o 
akro vafofimil vetriato,con piu aeque chiare benisfimo con diligen- 
tia illauarete,8i dapoi lauatofie leuatoglidadolfoogni aequa ilmet- 
terete in vntrogiol nuouo,oaltra padclletta di terra rozza,& fopra 
alii carboni la fciugarete,& dapoi anco lo metterete in mezzo dei fuo 
co vino a in focare, accio che piu bello & piuaccefopigli il fuo colore» 
ilqual dapoi cofi condotro con vn3 pocadi borace mefcolando in vn 
crogiolo il metterete a fondcre,Si fufo il gittarete in verga,& cofi ha- 
ueretetutto il voflro oro,che nella mafla della fufione, che tracftc del- 
la jninera,& ridutto,che coe vedete, delli metalli foloa rcdurrc]'oro 
vi refi ana. Mcl quale effetto Cono alcuni che per fuggir fatiga & relpar- 
miat cetnpo(fatto la feparatione delfacqua carica deiroro)fubirole la 
mna,&Iauato,& co boiace fctiza ricolorirlo ilfondcno.Maeoe tal co 

I iii i 
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fa fi faceino no iporta fel torna nel fuo fegno bn.M A COS1E benisfimo 
fi vede p hauere l’oro voflro,hauete ipegnato Fargento & credutolo i 
vn fragii vetro:& anco fatolo connertire in aequa dapoterfi faci! m en 
tc fpandere.pcrd cercar fidebbadi ritornarlo in corpu perpoterfene 
fernire nel suo primo effere, alche far bisognale parti sottili dalle grof 
se separare pervia di e,salatione,facendole tanto bolIire,chepartedo 
fi ogni liquido, 1’argeto come feccia nel fondo della boccia fi diseccbi 
& faeci duro.ET per far queflo fare fle errore, se pote fle recuperare le 
aeque co tata spesa & fatighe fitte,& no il facellc, pero dqlle boede» 
clie hauetemefleifomello coaequa carica d’argeto, Iemettetefopr 3 
e lor Iabicchi,& cofi da p;ei li lor recipiet i, & icollate benisfimo le gio 
ture rutte ne altrimenti dispolle che nel principio faccfle, quado del- 
l’acq traelle gli spiritide materiali, comiciado co fuoco leto & tardo» 
seguendo con ogm' ordine &auerteza,quatopiufipuo.Perche in que 
fto efferto fi fa due effetti,ogni vno di piu importaza per il valore che 
non era allhora 1’alume elsalnitro, che 1’uno il recuperare 1’argento, 
e 1’altro il mantenere 1’acqua forte nella sua prima vim\,conseruando 
li lc forzc de suoi spiriti,che 1’una cosa & 1’altra fi fa dadogli fuoco for 
te & gagliardo dei turto fi diseccbi le immidicd delfacqua forte, & da 
poi anco quattro o fei hore di piu.No pero di forte die la boccia o l'ar 
gento fondeiTe,che r.on satebbe bene : r al fine leuando il fuoco il lalla 
rete rcfreddare,Sc freddoil cauarete ropedo la boccia piu neteamete 
chepotrete,& dapoi in crogiuolo o in cazza con vn poco di salnitro 
trito,osapon negro,oboraceil fo n der ete,& cofi alfargento ancora 
haucrete renduto il corpo suo proprio in lasuamaggior nnezza,&li 
quattro metalli che erano infieme milii & coufufi nella fufion della mi 
nera dcl rame.Tutti lior separa tam ente i ne fler e ne Halor finezzaveli 
trouate tutti,prima il rame»d;:poi rargeto,apprdTo il piombo,Sc ho- 
raVorocofe certo bellisfime vtili&molto ingeniose. 

MODO DI RITRARE l’ARGENTO ET L’ACQVA 
BONA DELLE PVRGATIONI DEL L’A QV E 
FORTI. CAPITOLO QVARTO. 

V A N T o v’ho pofilito dire della pratica ordinaria 
dei partire co facqua forte,me son ingegnato piu bre- 
uemcreche hopotuto demollramela . Kora prima 
che piu oltre pasfi in parlarui d’aItro vi voglio insegna- 
rc il modo che hauete d tenere a ritrarui di quclle pnr- 
gationi calcinosedi quella aequa che conteneser che 
folle bunnaj& anco di tntto quello argento che vi mettclle,per ilche 
vi disfi che in vnabocciada persela saluafte. Quefta damaeftri par 
titori e ch iamata aequa di bianchi, & con effettoaltro non sono che 
purgationi di fiemme grolfe dacque forte bianche come calcina , le- 
quali sc no n fi traflero di tale aequa gli spiriti de materiali infulioni 
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come legati quali fetu a forza farebbeno,& cafo che aneor operaflero 
li faggi far perfettamente non fi potrcbbcno,8t pero e neceflario ve-, 
nire a tal purgationc.Ma pche vi interuiene largeto fmo,& tal refiduo 
non fi puo far che per decantatione aneor non vireftidellacqua. Hor 
a voler luna coia e Ultra dei tutto ricuperare,e dibifogno hauer quan 
tita di boccie,& tante pigliarne quate credcte che baftino alb mate- 
ria chebauete,empiendole mezze.&talibocce voglianohaueri! col- 
lo longo, 5; lentrata delle bocche lor larga, & in efie con vno emboto o 
collo di boccia rotta 1’adarete fino a rnezzo empiendo,& dapoi le lo- 
caretc alii luochi loro al fornel da diftillare, calzandoui le ccncr i ator 
no,o no,come vi piace,St lopra v’adattcreteil lambicco,&algoccio- 
latoro il recipietc , & tutto 1'ordine che fi coftuma a diftillare, & dapoi 
con ftioco temperato cominciarc per diftillatione afar vfeire vna par 
te delfacqua che hanno , per fino a canto che il lambicco co minei per 
Ii fumi a tegnerfi di color rosfigno. Allhora lallate il fuoco & Icuate il 
labicco & lallate freddare & be polare la materia, Sc dapoi leuatela,& 
per decantatione pian piano cauateTacquachiaradella boccia chc ne 
vfciri.Auertedodino rimenare Ia boccia, pchc difopra feparatadalle 
calcine 1’acqua buona chiara fara tuttajn laquale aequa e tutto l’ar- 
geto voftro,.p ilche la metterete in vnaltra boccia, & di nuouo ritorna 
te Ia boccia de biachia) fornello,calo cheluiparefle chevifofleacqua 
da cauarc,& cofi farete tate volte <Jte vedrete che^i fia aequa da caua 
re,& in vltimo rctornatele al fornello & mettetele fopra Ii labicchijSc 
Hcobte & fe rrate bene le lor comifiiire,& dapoi li date fuoco gagliar 
do & pollente tato che ne cauiate tutti li (piriti,e gli fate redere all’ac 
qua che diftillafte prima, accio diueti vigorola & potente , & le feccie 
chc d’efle fcalcinationi vi reftarano ne fondi delle boccie,]» gittarete 
al mote delle Ipazzature doue fie ceneracci cimeti & cole che teghino 
odor dbrgeto o d’oro,lequali vogliate ritrarc co le fufiont della mani 
ca,perche aneor efie far non fi puo che non ne tenghino alquanto, 

AVERTENTIE CHE HA VER SI DEBBENO 
NEL PARTIR CON L’ACQV£ FORTI. 

CAPITOLO Q^VINTTO. 

T p b k. c h b voi liate fin ogni parte diquefta arte 
dei partire elperto,VI voglio notare.xii.lpecied’auer- 
tentie cole tutte neceflarie,accioche v*acorgiateauan- 
ti di quello che iteruenire vi potefle , ouer di qllo che i 
farlabene vi bifogna jpnedere. Attefo chequefta arte 
futile che le ne caua, e il lauorare a ponto 8c con van- 
taggio queilo che ui vuolfare,chealtro non vuoldirquefto chellauo 
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tar ficu ro. Et n cl ved er di non perdere ne oro ne argento ofoftazadi 
cofaalcuna the in fe hrbbi val ore. Pcrche tutto ql die fi perde, eflendo 
argeto,o oro, per poco ch’el fia, e di prezzo,& comefivede,moIti po- 
chi fati no vno afUn,che a futile crefte rutile, & aldanno ii danny,&pe 
ro hauerete coe voftra principal materia di ccrcar d’haueroli materia 
li per fare 1’acqne forti, ddleqtiali v’hauete a ferujre,che fien di natura 
piu che porete perfett i, & queito dico perdie ii sal n i tro fpcffo 
e quei che e piu debile & di peggiot qualitache non e 1’alume . Per il 
che e di necesfita sforzarfi d’hauerlo che non folo fia ben raffinatoSc 
netto dalla terreftita, ni a fia di na tura porete coe il porcino , il color 
delquale pende alquato in giallo,& qfio ancora per meglio fare aneor 
voi di nuouo prima chel mettiate in opera il raffinate.come al fiio luo 
covidiro.ETi,’AL.VMBfimitmenre vedete fehaucr pofietedi quelrof 
fo, che vieti di leuante,o da Cartagenc chc colla manco,8t e piu pote- 
te. vedete ancora d’hauerebuon numero di boccie nontroppo gra- 
di,&chcle fien ben garbate,di vetro bc purificato, di renuta & di grof 
(ezzacqnaliiSi loprad tutto che no habbino niccla, ne vddghettt,nc 
doppie,ne vgnoleper dentro,& masfime nd c; r; o nd fondo, |>ehe 
facilmete firompenoj& la natura & gran forzadellacqua maugi.trido 
gli fora,& vi fd vn buletto.Etperqftofi faddle boccie sepre quattro 
fcelte,&vnafe nepiglia perfarfacque forrM’altra per rafciugaie l’ac- 
qne.qn ion cari che:0 'argento ,la terza per ritrare 1’aque dolic fc alci na- 
tioni, & la quarta come inutili & pericolole, o le fi rifiutano, o le fi fal- 
uano per ritrarne li biachi,o p farne akro feruitio, & habbiare d mete 
• chi vuol far quefh arte de tener delle boccie & de recipiet! &de labic 
chi i monitioni afiai.LA TERZA e rauertentia che fi die haucre a lutar- 
kj&prima di farilluto che fiabuono & di terra che per (ua naturano 
fia vi (cola, & neirafciugaretirado non fendaiSt anco che rcfifti al fuo- 
co,& queiio d volerlo rarebuono bifogna primaben feccar la terra, & 
dapoi bepiftarla 8: paflarla per ftaccio, accio non vi fiaalcuna pcrrella 
o nicchietto,& dapoi fia bagna ta,& co vna verga di ferro ben battuta» 
& in fiia copagnia-fia mefla la quarta parte di cenere di bacato fiaccia 
ta fbttile,& 1’alrra quarta parte di rimatura di pini laui, & dapoi alqto 
di ftercod’afino,o cauallino, & alcuni fono che vi metteno alquanto 
di rena di fiume,o mattonpeflo,&: chi fcagliadi ferro, & al fin turro ql 
che vi mettercte fare checo'i battere & con il matieggiare fien benisfi 
mo incorporate, la clVa r t a fie che di quefio luro fcintonichi 
li culi delle boccie & li corpi per fino app reflo al collo a cre dita,d’una 
grofiezzadl ducfpaghi auolti & fia mefio pe tutto equale, eaqucfto 
tifetto fi hnbbi vn banco longo forato con fori larghi tanto che v’en- 
trino li colli, & cofi volte /orto fopr a, lutate clic 1’hauete, d fciugar vi fi 
mettinopehe altritnentia chi n’ha bifogno di quatitd e gran faftidio.» 
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La QyxN'i A e 1 ’aucrtirc aUiiorni,& primam e te vcdere che ficu beti W 
ti&uiur.uidibuouacerra,&cheii capelii 011 er pignati fien facti ficu— 
ri8: attii fopportare li pefi conuenieti ,& chefiedi terra chereghi ai 
fuoco, & dapoi fie murati con vn ferro traiterfo fotto alii luoclii loro» 
& che le ce neri o rene, che fi metteno nelli capelii , fien llacciate for- 
tili, acc ; o ntslinn il caldo pitt equale,& meglio feaflettino le bocccie. 



La sesta e procedere dcl fuoco,coia importanusfima , in principio, 
raczzo,& fiiie.perche e 1'agete pricipale»& edi necesfita variarlofccfo 
gli effecti che volete,& 1 qll 0 ha nel pricipio a effer tepato , & piu pfto 
far chc peda nel poco che ne! troppojdupoi agnmetandolo p fin che 
/i vega al canar de li fpiriti de materiali,o a rafciugar gli argeti partiri, 
tutto jpcededo alia ficurtadlleboccie i 116 dar ocafio di far formotare 
]i materiali o 1’argcto p li labicchi,& delabicchi tierecipieti,chefareb 
be vno ibrattameto di vafi co diino.alchc hauete da aucrtire cola vifta, 
giiardado nd collo dita bocciadaqle coc vedete che bollendo faglic & 
t eme te 116 trabocchi,ricordatetii a cauar via qllo itecchctrojo pota di 
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fufo che mettefte,qnIco!lafte le boccie fra il gocciolatoio dei labico, 
& la bocca dei recipiete, & fatte alq.ro efalare,che fubito le vedrete ca 
lare & ritornare al fondo,& coli aslicurato di tale Ic6ueniete,c6 la po 
ta dei fufo,il bufetto lallato riturarete.LA settima auertetia e di n5 
merter mai aequa forte in vafi di vetro freddi,chefia troppo calda,ne 
anco aequa fredda in vafi che fien caldi ,pche facilmcte fi spezzareb- 
beno.L’o ttava fate d’hauer sempre in la ftanza , doue lauorate, 
vn gra vaso di terra,vetriato,pieno d’acqua chiara,con labocca larga» 
nelquale,ogni cosa che lauarete,la lauatura riceua,& appreflo a qfto 
habiatene vnaltro minor & piu porcatile pur co acq chiara,& fopra d 
eflo ogui maneggiodi bocce cari che o de carat io ni farete,chevi lara 
gradisfima ficurti, ca(b che p mala forte i maneggiare alcuna boccia 
carica fi rompefie,o alcuna gocciola,come qualche volta accade» le ne 
verlafle, mediate tal aequa di vafo , tronarefte tutto 1’argeto voftro in 
fondo,faluo & netto.che altro no perdarefte fe no 1’acqu acuta,& qfta 
e via breue a chi no ftima 1’acqua forte hauedo prima cauato 1’oro a ri 
hauere lenza tati fochi & fatighe il voftro argeto.iL Nonoc che 
ogni vetro rotto,o cola che relasfiate d’adoperare,che habbi i qual fi 
vo gli modo (eru ito, doue fia ftato arge to il do u iate gittare al mote de 
ceneracci» o sltrc fpazzature.Ricordadoni di no mai adoperare i par 
tir vetri , che fieno Itati adoperati a fare aeque forti , quali ben che gli 
habbiatelauati&netti far no fi puo tanto chenonriteghino ancora 
di quellaqualitadelfacqua non purgaca.L a decima auertetia,co- 
ine potrebbe auenire chhina boccia carica ii rompcfle,& che sotto no 
hauefte hauto la cocadell’ aequa, anzi che per lo spazzo, forno,o akro 
lnoco vi fi folle tutta sparsa, In qfto caso vi dico,che tutti que luochi 
che vedete o chc potete pensare c*habbi di tal aequa per alcun modo 
tocca con vno scarpcllo o altro modo tutto nettamete & benisfimo 
eleuarete,8t anco dapoi tutto sottilmete il pcftarete,&al fin farcte vn 
ceneraccio con vnbagno di piobo , & quando con carboni lhauere- 
te condotto ben caldo apoco apoco v’andarete mettendo detrotal 
peftature,&in vltimo, come fi fa,l’afiinate,& in quefto modo vi fi ren 
dera tutto qllo argeto , che hauerete saputo recogliere,& anco fono 
alcuni che quando leinteruenuto tal caso,hano ricolto quel tato che 
hano poftuto,& peftolo <k fattone vno o piu pani,&dapoi l’han fatto 
paflhreperfufione alb manica con piobo, comefi fadelle spazzature 
che p ogni vno di qftt modi trouerete , se no tutto, appreflo qllo che 
a molti se! terrier.o vna cosa perduta.Manon e cosa che fi faeci senza 
fatiga & spesa. lA' NDECIM A per effer 1’oro & 1’argento nelftacqua 
forte l’ii coe vna renella negra,Paltro Icoprefibile alia vifta , & coe vna 
foftaza aihfedede vn vetro, Pur qfto d ql ch’io vi voglio aduertire no \ 
porta, ma delh qlita delforo hauete da fape che ipeife volte ne va i qua 
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& la dspaffo .vacando pl’acqtu come attomi,vna certa parti cella leg- 
giera,che per eiter piccole cose & sotcilida solleua la forza dellacqua. 
allhor A vs arere que Ita auertentia di ritornarela bocciaalle ce- 
ueri calde, a nbollire,& dapoi,bollita che 1'hauerece vna mezza hora o 
manco, o pur quel che vi pare,1euatela,& ponetela in qualche luoco fi 
curo d refredarc*8t a bc posare,che tutro tal oro trouarete che sara ca 
scato I fondo,& se no,rifate ii medefimo, & dapoi i voftro piacere de 
cantate I’acqua,8t segnite 1’ordine dettoui,& di qui e che i qlli parti- 
tori.che no auerteno, spclfo lor maca il peso deH’oro,chc douerien ri 
trarre , Ancora che per quanto non il perdeno , perche facquail rede 
a 1’alcra partitura, se no i 1’alrra.L A duodecima auertetia e di sapere 
comeaIaiiiaboccia,douc fiaacqna carica, se e nittesfeffa, aneor che 
lafia lutata in quel luoco, doucla sfenditura mai no firasciuga.sem- 
pre gcmc,& fa illuto negro, che per fecuro remedio ve auemsco che 
scambiate boccia,& co aequa nuouada partire risciaguatela rotta, Sc 
dapoi anco con aequa comime, Mettendo qucfta viti ma con 1’altre li 
uature che tengano, & la boccia gittate al monte de gli alcti rottami. 
Reflamini hora da dire il modo, che hauete da fare a conoscere quan- 
do lebocciecarichesonoasciutted , acqua& di spiriti.Primamenceil 
cappcllo dei Iambico ve ne faafTai manifefto segno,pche perde li co- 
lori. Ma d voleruene certificare leuategli di sopra, il labico 3: gicateui 
dentro vn candeluzzo acceso,ouero vna poca diftoppa, St guardate* 
Ma aneor quefto non dice sempre il vero , impero cbe molte volte le 
boccie sono asciutte intorno,& di sopra han fatto vna pelle, & i mez 
zo sono hwnide,5t cofi non fi conoscano,chc a volersene certificare» 
fi piglia vn baftonetto sotcile , & i cima fi lega vna poca di bambagia, 
& rneffo p la boccafi taftainmezzo,che oltre al trouaruicoltaftare al 
q to tenero, fara la babagia ancora al^to humidetta,3t qfto, pche po- 
co iporta mecrerete di vataggio fra gli altri pcetti datiui nel partire. 

MODO DI PARTIR LORO DALUARGENTO 
PERVIA DI SOLFO, O DANT1MONIO. 
CAPITOLO SESTO. 

■ Omb voi St ogni altro puo comprendere, grande spesa 
& gran tramezzamento di cose occorreipurrirevna» 
gran quantita d’argento per via dacqua forte , & pri- 
ma , come hauete uedato , e dibisogno hauer gvan 
copia di bocce,di lambicchi d’ogni sorte, di carbo- 
ni St legna.,& aequa forte vigorosa , St berv purgata, 
in gran quatita di librc,concio fia cosa,che per ogni libra d’argeto in- 
fra ilparcire e’l colorit dclTor partito se glic ne r ice rchi di necesfita oe* 
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Ciiparnc 2 ! maco quatrro librc o piu,& anco bisognfl prouarlo fmo,8e 
Egranarloo batter!o»& hauer forni & maflaritiej& proueder per mille 
sltre necesfita, che no accade horrfplicarle.Maqllo chc mi pare che 
piu importi in tale arte»e, che vuolel’operatec6tinn0,& tuttotcofila 
notte,coine il giomo,to eilrema vigilaria e diligentia. Per ii che daal 
cimi ingeniofi, credo alchimifti,perfuggireta! fatigofi & graui efferti. 
Fii trouara vn’altra via afiai piu breue & maco pericolosa,& di minor 
spesa,chc no e la antidetta,se la fedefle ia soliaza della cosa a poto co 
niefa!’acqua,c61aqi!alcaiKora,se volete seruirucne.fi puo coefla a ca 
le opera dar grande aiuto , aneor che da l’una a 1’altra lia grandisfima 
diuerfiti di prati ca . 1 v modo che fi procede d quefto partire fi ia 
prima vn fornello da fondere a veto,todo ,quadro,o sotto tcrrajO le- 
uato sopra,alto» & grade.secondo l’opera,& comc meglio vi vienc>&£ 
dapoi fi piglia vn croginolo grande di terra,& s’tmpie di qnello arge- 
to tagliato in pezzi,the tie d'oro p fino apprefio a Torto,& sopra a vn 
pczzo di matto tsgliato.alh gradezzadcl fondo dei crogitiolo»sopra 
allagratella in me2zo dc carboni bcnisfirnoaccefi, a! croginolo co ar- 
gento fi mette a fondere,& in quefto qnado vedrete che largcto e co 
dotto dal fuoco tanto caldo che fi inoftra bianco:& chc vnol comin- 
ciare aIiquefarfi,Pigliaretevn cannoncin di solfo,o veramerc vn pcz 
zoletto d'antimonio,& ve lo metrerete detro.S: qfto fuso che g!ie di 
miouodciiado i! carbone chel co preti i rimettcrctc piu solfo,oueran 
timonio , chc tal e’l far co 1'uno che co lakro.p fino chc Targeto e be- 
nisfimo fuso.&di ral materie bene Tcorporate»Allhora neaggiogne- 
retep ogni libra d’argeto,che mette fie>vna mezza oncia di rame lami 
nato,& come c fuso co Ie molli, o con le ranaglie da presa,cau arete il 
vofiro crogiuol fuori, & isu kbragieglibatterete il fondo piapiano 
codueo rre p crco fle. Accio che 1'oro pia sua grauezzafacci refiduo, 
&: come cosa piu grane caschi in fondo , & dapoi p inclination pian 
piano versate fuori 1'atgento fuso , quafipfino apprefio al fondo dei 
crogiolo , 1 qualchc cosa,& dapoi di nuouo rimeteete il crogiolo nel 
f ucco,& di sopra vi rimetterere piu argeto , & cofi anco coi medefi- 
mo ordine piusolfoo antimonio,& facedo eoe prima facefti,& tato 
rifa cerdo che tutro Target ofia p tal modo paflatoi cotta dt sol fo,o 
d’antimonio,& che Toro fia nel crogiolo infondigliodlquak dapoi p 
meglio ascingarlo dal solfo,odal antimonio 1 il inetrcrctci vnacop- 
pellade ceneraccio } & al fine,q,do no vi parefiechefoflenelsuo bel co 
lcre,& che no fofle netto i tutto,battcretdo,& li dat ete il cimeto rea 



levna o duc volte.p fino chel coducereteal termine,chd volete, il fimi 
gliate.quado vorete recuperare il vofiro argeto,farerevn ceneraccio 
co \ n bagno di piombo,& a poco a poco tutto Targeto,corrottq dal 
solfo,o dal antimonio, o dal rame, v’adretemcttedo,& cofilaffinaretc 
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i come al fiio luogo v’infegnai. Purga dolo & dal foifo & da! piobo benif 

• fimo,& dapoi aneor di nuouoil faghiaretc,&vcdrete fe vc dentro al- 
cuna foftanza reflata , che porci la fpefo a riforfi, & e fle n do u i il rileiiacc 
di nuouo con foifo & co ancimonio tace volte fate cofi (£te il bfogno 

' ricerca,aggionendoui fempre dcl rame,o argenti basfi,pcrchc la natu 
i ra de! foifo & dclantimonio fempre Ii vuo! cibare di qualche cola , & 

• no trouado materia ignobile & difpofla al luo propolico , sattacca i 
1 qlla che glie,& al fine rrouadolo purgato d’oro mettetclo al cenerac- 
i cio,& affitutelo,& qviel rame che vi mettefle.no per altro vi fi mette, 
j che per faluar il foifo d'al antnnonio,che no colum 1 1’argento , & anco 
t da occafionedi meglio fcaldare il bagno,& di far la materia piu fotti- 

lc,& cofico quefto modo fenza aequa, fenza tato trauagliofli puo pac 
i tire !'oro dallo argento,per il modo, che v'ho detto. 

! modo di cimentare loro et di con- 
dvrlo aluvltima svafjnbzza, 

CAPITOLO SETTIMO. 

I s o N, quanto ho poflltto , ingegnato di dimoflrarui 
e modi di condurre li metalli delle voftre minere a l’ul- 
tima lor fi!iezza.Ma perche l’oro,che fi trona i n dii, no 
fempre fi puo far deflo quel che de gli altri metalli,per 
che gli ori fempre non fono accompagnati con argen- 
to fino,nedi tanta compagnia,che condur fi posfino,o 
fi debbiuo,fenza altro fore, a 1'acqua forte, & pero co qfto mezzo , che 
filofophi operati ha trouato co la forza dcl fuoco & di certi minerali 
attratiui fanno efletto, certo a me miracolofo , chel feparino vnami- 
ftione vnitadi due &: rre metalli infiemc ,& vno illefo della flia forma 
refti priuo delle copagnie chc cotcneua . ma lasfiamo horaildifeorree 
tal cofa,vi dico che d far qlli primamece fi fd vn fornello a firnilitudi- 
ne di cjllo che fi fonde a vcto,& da capo doue fi metterebbe Ia gratclla 
vno o due ferri grosfi & larghi vn dito o piu , chc piglino tutto il dia- 
metro dei fondo>& fia alto da terra vn braccio & mezzo o poco piu,& 
al par della bocca,doue s’ha da mettere il fuoco, vi fi fa vna gratdla di 
ferro che regale legnafulpefe i acre &feparate dallebrace,cheardedo 
fanno, & qfta vuol efler mezzo braccio da! pia dei terreno,&fatco qilo 
fi piglia vna pignatarozza.o crogio!o,o tegameto di terra , che refifta 
alfuoco,dellagradezzachepefatchanerdibifbgno.ET dapoi fi piglia 
tegolevecchie»o marto pello, benisfimo flacciato,& fatto poluere fot 
tile la qtitache volete,& vn terzo dei tutto di (al coc maciuato,& l’uno 
ic Taltro con vn ftacciolo flacciadoli benisfimo s’iucorporano. Alcuni 
fonochcinqueilacopofitiotie vi metteno 1’ottauaptedi vecriolo,ma 
coinnnmcmcnte bafta (olo coa le tegolc la poluere predetu & il lale» 
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IT APPRESSO aqueflohabbiacebattutoforo,chc volctecimefl 
tare,& tutto fatto lamine lbttili,come carta , &. fatto quefto fi niette 
nel fondo dcl vafo alquanta dclla prcdctta ccpofition di poluerc,& fi 
/piana,& fafene vno ftrato,& dapoi di fopra vi fi ftedc vn firato di pez 
zetti dcl voftro oro battuto,bagnato prima i aceto » onero i orina do 
ne fia ftaro reloluto alqto di fale armoniacc,&: dapoi delle lopradc tti 
polueri fi copre , & tofi ftraro fopra firato , mettedo vn fuol doro & 
vn fuol di poliicri,fi va ir.ettedc p fino che fia dcl tutto pico il vafo che 
pigliafti.ouero p fino che vi maca foro p empirlo.Dapoi con vna co- 
perta fatraa poftaduategola cruda o cotta, opur di terra fimile, che 
cometta,fi coprc, & con lutum fapientie tutto s’inluta & vcfte , & fi fa 
feccare.Dapoi qfto tal vafo, cofi accocio, fi mette nel fornello detto 
fopra alii due ferri,che da capo attrauerfo niurafic>& dapoi co vna te 
gola,oucr co mattoni traucrfi fi copre,& ferra be fopra al fornclio,& 
fi luta, lallando fol due o tre Ipiracoli fuli cantcni,plufcir dt fumi,& 
refpirar delle fiamc,& cofi co legna dolci & lottili fe Ji da fuoco, comia 
ciadolo nel prkipio piccolo,& dapoi di mano \ mano augumetad ol fi 
crefcc,& cofi fi feguiracorinuatophorc.i^.aucrtedo fempre pero di 
non gli dar fuoco cofi gagliardo che fondclle foro & li materiali infie 
me.Perchcnon operarcbbeno,anziueactrcfcicrie fatiga, ma folo fia 
tanto femprequatoilvafoftiaroflb.Dapoiincapodidctto tcpoale 
tate,anzi leuare dcl tutto il fuoco & aprite di fopra il fornello, il vafo 
infocato,& piu caldo chcl potete co molli o tanaglie ne cauatc,& ca- 
uato leuando il coperchio lo fcoprite,& con vn paro di molli, o altro 
modo,in vrina,o aequa frelcacomnnedentro ogni cofa verfate,& be 
nisfimo ftinto che lara & maneggiabiledal cimento.che foro hauefle 
fopra con vna feroletta & co ni2no lauarctc&: farcte netto.Ilc hc fatto 
pigliarete di detti pezzetti d’oro,& fopra al parangone fregandolo,& 
cole tocchedelforo al caratto,chedifegnauatc tirarlo,vederetc fi re 
foctra:& cafo che non vi fofle arriuaro,vi rifarete,dadogliene vnaltro 
cimeto,o due con polucrinuouc,con gli ordini di fopra moftratoui, 
ii cafo che al primo o fecondo o terzo amento il fia il voftro oro al 
termine, che voIere,codotto,con vna poca di borrace,ouer co vn po- 
codi fiil alcali, odi calcina,ouerdi ctnere di fornaci, ii fonderete ,& lo 
gittaretei verga,o in che forma di colavi vt rrabene:& cofi fatto ha- • 
ucrete il voftro oro a f ultima fua pfettione & finczza, & di qucl color 
bello che vorrete,& dcl luo medefimo valore,ancor che machi di quel 
tanto pelb d’argeto,o rame, oaltracofa, che prima era i fua copagnia. 
Ne anco quel argeto fi perde, perchercfta imbeuerato ucllcpolueri» 
che per ritrarlo fi metteinfieme co lelauatute &altri auazi, & al fine 
fc ne fa come pani , & alia manica con li ceneracci o altrc fpazzature 
onde,conre al fuo luoco dei fonder le gette v’ho infegnato , & cofi 

di quefte 
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■ di qticfte per tal via rirrarrete tutto l’argeto,che cra nel orojche hauete 
cimentatOjO poco manco. 
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^IAjCohe potete fino a horahauerveduro»v'd demo- 
ftratilimodi da condurrenc lor proprii 8c puri corpi 
turri li metalli di qualunque forte uiinera trouato & ca- 
uato hauefte.Lequali,fe hora alie operationi humane no 
i feruiflerojfarebben rutri gli efferri & tante fpcfe & fadi- 
ghefatte inutili & vane, et pero cognofco eflerdi 
necesfita toccare pariando di tutte 1’operationt loro,& fe condo !'ope- 
re che occorre infegnarui u difponer li metaUi,&j>che (bno alcunid’c£ 
fi che ridorri alia lor fine?, ,za & perfettione in certe opere ntalamentc 
/eruitebbeno, & molti artifici anco perfuggire Ipefa lor bafia 1’hauer 
della cola piu quantita & non fi curano delle molte lor perfettioni. Per 
ijthevoluntariamente vengano a gli mefcolamenti dellun metalloco 
1 altro come cc n 1’oro rargento,o il rame» & con largento ilr;ime>& 
fimil mente co’l rarnelo ftagno t o pionnbo,& co’l fiagno /non volendo 
guaftar dei tutto la fua natura, s’acompagna co'l piontbo . Tutto pero 
con certa proportione di pefo & non a cafo, liquali mefcolamenti, eoe 
in altro luoco v'hodetto,it chiamauo ne)l’orcarati,& ne 1’argcnto le- 
ghc,chein eftetto altro non voglian dire che a cop 3 gnameto d‘un me- 
tallo con l’altro,anzi vn guaftamento della lor purira& fmezza,chc per 
coduruegh fi dura tanra fadiga& rrauaglio.Ma lallando da parrehora 
ii parlar di quefto.con quanta piu breuita porro nel prefenre libro vi di 
ro prima della leghadclforo con largento ,o con il rame , &dipoidi 
quella dcUargento con il rame fuccesfiue,come vedrete. 

DELLA LEGA DELORO CAPITOLO PRIMO. 



O M e auanti v’ho detto lega alrro in quefto luoco non 
vuol dire che mefeotemento damicabile amicitia de 
i’wn metallo con 1’altro. Laquale qualunque vogliate 
fare hauete prima da confiderare ilfin chc vi muouele 
glie per agumentar le quantita, oper corrottionc» & 
dapoi s’hadapigliare quel c ! hapiu natural conucnien- 
za con quel che voletc legare, o que! che e piu ai voftro propofito,& 
con !a fufione dargliene quella portione che voletc. o chepuofiip- 
portare, accio non rimuoua al tutto della fua prima natura, come 
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fafacqua nd vmo,o nd blanco il neromiettedouene troppo.Perd fi dc 
ue proportionarecon certa tagion di pefo & non a cafoj accioche po- 
tiatccodurre il lauor voftro a q;iel termine di perfe trione dic difegna 
tc, Perdie thi va con gli occhi dii y fi non fbl fpeffo inciapa, ma fpeffo an 
corfi cafca.Ecper6priniamentehanete dafiipefeeherotoin lega non 
fi confli con alcro metallo,che con fargentOtO co’1 rame.Tal clie fie vole 
tc farcio far fare vn lauor d oroi&i vi ri nere Tea la fpeJa,per effer fmo*oue 
ro non vi trouafte hau ere quantita dbaftanz:i 5 o pnr non vi curaftctfi ta 
ta finezzajvLmiiete a decerni inare a ponto di quanti carat ti manco clie 
perfettamente fino volere chd fin, onero in cheqnantitd volcte chd vi 
cretea* Per ilche fare pefarete d ponto foto fino die hauctc* & cofifac- 
compagnareted^rgcLitOjO di rame fino? con qudlaquanritd che gli vo 
Icte dare*& ifiemc luna coia& IVtrc bemsfimo fonderetei& accio che 
megliolordine intendiarei J rcfiipponiamo> chevoglutc, chVlvoflro 
oro fiadi carratfxKiii-veliaueteda imaginare che nitra la quam ita fia 
parti*xxiiii.perchequeflo efnlrimo termine che loro eficr puo perfer 
todtor ca-fo che cofi fbffcmettmreuene vna parte jpportionata ddin. 
xxiiii.che e la quaritadd tntto,& haucretc coito dclh virui ddlaliufi- 
ne^za vn caratto,& crcfciuto vnakro i qiiatirsi,& cofi vi anerrafeve ne 
meteerere due,o tre,o quattro*o ftfpfino al termieddla meta fempre 
haucrete oro > fecondo la denominatione di qudla manco virni dc piu 
quatitij&trapafTando il me^zo &vi fia.xi.parti d^rgento J &:,xiii > d , oro 
fi ch i amara argento diindici leghe che rien d oro*8e cofi fe e rame fcco 
do chd taggio o*l parag5 ri!ponde,& cofi fuccesfiuametc co liino& co 
Taltro metallo fi va con queflo ordine jpced edo, de non ) i nando foro in 
nome di carat i pergradf xxiiii*& fargetoalcgliedodici perpoter fape 
re da fimo tfc dc fabro li termini d ponto delle lor perfettioni* 

DELL A LEGA DEL L’ A R G E N T O C OX RAME, 
CAPiTOLO SHCONDO. 

Vrxmedefimo ordine chc tenefte a legare roro,dalIa 
materia in fuoridi tiene a legar f argento . Ma la lega di 
qudlo e rame fiuo>che fimilmente come alforojfargeto, 
quefto a 1 argento djmiuuifce& abbafia la fiiafine^za J & 
multiplica in qnantitii& fopraauanzado Ia virtudd mez 
zo non piu argento ma rame che tiene argento , co- 
me vi dfsfi delibro * Ma fecondo il parer mio credo che aneor fi po- 
trebbe dire argento di cinqye, diqtiattro > di rre? per fino a vna lega, 
Ma que de tali denominationi alfcfittto noftro nonimportano , Bufh* 
che vi propomate che tuttala quantita ddfargento,chehaucte 3 fiapar- 
tuxiiaid quale Ce con lafafione vc mettercte dentro vna di rame jdirete 
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hauere argento a.xi.leghe,& effer delle prime il pefo di.xiii.parti,& co- 
fi mcttendone duc a dicci,& quartro i otto,& cofi fcm pre dcnom ina n 
dolaquantita dcHairgento fino come ficefte allnro, o perragion di !i- 
bra , o parte di quantita denominando li pcfi dei par timento deila li- 
bra delibro caratti.xxiiii.& Largcnto ileghe.xii. 

DELLA LEGA DEL RAME. CAPI, TERZO, 

•y^4‘’#iV“5l Iahl m en t e ficoftmnadidarlalegaa! rame non per 
moltiplicarlo -come 1’oro 1’argcnto > ma per corroniperli 
& rroncargli certa vifcofitd naturale .riipetto allarre dcl 
gitto, donde per quefto sacompagna per tale efifctco co 
!o itagno,& aneor alcuna volta con lotronc, pttrcla pro- 
fc-a».- & vera fualegae loftagno fino . Non pero quando 
vo 1 .ftc fare latiori di martello, chc per tale effetto,bifbgnachefia pnro 
fcim ileutio odore , alerimenti non (i pocrebbe condar fintile , ne 
dorarea hioco , nc tirarne filo,o farvafipcrvfo, comefi cofluina,8c nel 
gitto c qua fi neceflario . Macome conefio venite a tal compagniacofi 
muoue natura & afpetto , fecondo la proportione dello itagno, che 
glidatc.cofi cambia nome,& non piu rame mabronzo fi chiama, one- 
ro per maggiordiflintionedi certa quantitd di ftagno perogni cento 
diramein fu da maefirie detto metallo piu& manco fino leco do che 
piu o manco di ftagno contienc. Ilche fi cognofce alia biachezza Se alia 
trangibiliti, mediante ilqualedirolfo.chc c il color delrame,vien bian- 
co,di dolce ifc fiesfibile diuenta duro , & come vetro fragile,& tanto tal 
niefcolamcnto il remoue dclla fua prima natura che , chi non (a che fia 
materia compofia, crede che fia nel numero de metalli dalla natura 
generato. Hor, perche bene intendiate , di quefto /ene fa di varie 
forte, nuto fecondo le proportioni delle quantita, & fecondo le Ipe- 
cie de lauori), perche di tale forte ,il voglian cjtieHI che fanno ie fi- 
g:ire,the non il vogliano quelli chc fan larrigliarie , ne anco quel- 
li che fan le campane , morrari , laueggi , & fimili altri lauori di git • 
to.Hor, per legario ndla (pene dei bronzo, otto, noue,dieci fin dodeci 
libredi itagno fi mette in ogni cento libre di rame , e quelli che ne va- 
gi i in far campane vene metteno vinticre>vintiqiiatro,xxv, & , xxvi, 
rifpetto a! fuono , & fecondo chele fon di forma grandi o picole,o che 
voglian fare il fuon grane , o acuto & chiaro , & da dodeci in fu feue 
fanno turti queli altri lauori c’han dibilogno , o per durezza , o per far 
che corra ii gitto , per rrapafiare il grado dei bronzo . Delle quali co- 
fe alii luochi loro piu difiintamence ve ne diro, qui bafla 1’hauerui 
deferitto 1’ordine dei legare . Auertendoui chc prefitpponiate chel 
bifogno dc lauori fia qttello che vbrdinila lega , & altra rtgola in que- 
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fto effecto non vi fi puo dare,fc non dirui che coi' pefo vfiatela difere- 
tioneffecondo il indicio voftro,& certa fperienza. 

DELLA LEGA DEL FIOMBO ET STAGNO, 

C A PITOLO QV ARTO. 

L PTOMB.O & lo ilagno mefcolati infieine fan lega 
1’unoa 1’altro per vno attacamenco di conuenientia 
naturale che hanno infieme,tal che quando fon mi- 
fti 3 (e non fi trapaffa 1’eflentie delle quali ta loro di piu 
che Ia meta,difficiliTiente congii ocehi,qual fia vn d’esfi 
fi cognofcano j & fe pure alcuno fe nc conofee e lo fh- 
gtio,che olere alia piu durezza & bianchezza,rende vn cerro odore acu 
toalFodoraco j & qucllodi quefti c migliore checnella fu a fperie piu 
puro,& i quelh dello ftagno c queito che e piu biaco Sc piu duro,o pic- 
gandoIo,o coi dente in qualche Jtremica piccola ftregncndolo ,fi lente 
j Lridcre come a neo fa 1’acqua ghiacciata.llche quefto pche aucngapiu 
che ne gli altri metalli, non voglio hor che landiamo cercado, Balla che 
vi fia p vn de fegni da cognofcere quado e puro,o mifto,gli artifici fta- 
gnaridicono douerfilegarcon piombo,&effermeglio a lanorarfiogni 
volta che ne corega qimtcro, o fci libre per cento , perdie il fa piu dol- 
ce al tnartello,& ai gitro piu corrente.Ma d me non piacc tal ordirc,au 
cor che foffe vero tutto quel che dicono > pcrchc veggio quel chc vic- 
ne de Inghikerra,filauoratOjComeT pani, che dimoftra efierpuro, dler 
affai piu bello & migliorein uutel'opere che non e quello che filauo- 
rain Vinegia,ik d nemma opera credo che fia meglio mefcolato che pu 
ro,fe non dgiouamcnto dei maefiro, che fe noaltro vede ilpiobo , che 
val poco,per(bgno,che val pi u, St mefcolato folo induccofe trouo che 
ferue,cbe 1 ’u na e quando fi vuol fare la faldatura p rame , pchc non me- 
rita la fpcla faldare fondi & gran pczzi alii vafi che fi fanoo con argen- 
to baffo come bifoguarebbe farc.Lalrra c quado li maeftri boccalai il 
calcinano pcrfareli vetri&dariibianco dlorvafifin tutti gli altri lauo 
ri di qual fi vogli metallo,tengo il piombo effer cofa inutile p non vnir 
fi dallo (tagno i fuori co neffun de gli altri mettalli di buona copagnia, 

PROHEMIO DEL LIBRO SESTO DELLA P !. 

DI VANNO. DEL L’A R T E DEL GITTO IN 
V N 1 V E R S A L E, ET IN PART1COLARE. 

Ertamente credo che Ia mia (arebbe quafi vna (emen- 
te fenza frutto,& aneor mancarei a quella caufa , onde per fa- 
tisfare alia vofira richiefta a feriuere Staformar quefta opera 
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*ni difpofi , Se io intorno aquella affaticandomi nonvinarraffe 1’arte 
dei gitto , per efier vn me^zo d moltisfimi effetti necefiario . Et tanto 
piu conofco qfto doner fare quanto pardi nccesfitifi ricerchi, liauen- 
doui diinoftrato adrieto le pratiche dei cognofcere ! enatur e & luochi 
de metalli, di fondergli & di redurgli allelor vltimeperfcttioni,& in vl- 
timo infegnatoui a far le conipagnie &legge loro,& tanro piu quanto 
talartc & efercitio e poco noto alie perfone, perii che far noulapuo, 
chi quali non vi nafce dcntro,ouero dii non e di molto buono ingegno 
& gran indicio, & perqueftoe d’aflai cftimationc,oltreche3ticoraha 
gran conuenietia con la fcoltura,lc bracciedellaquale fono il foftegno 
dellainavita.Et per defcriuerne in ogni parte i! tacto vi dico, che nelli 
fuoi principii, & ncl me^o, St nel fine fi ricercano alie operatio fucgra 
dislime fadigbe.fi danimo come di corpo.E' ben vero cbeper conteiv 
nere in fe certa efpettatiotie di nouitd,produtta da grande^ga d’arte» 
afpetrata con defiderio,le fafupportare con piaccre .Tanto piu quan- 
to 1’artefice vede che per fino aglihuomini ignoranti e grata & dilctte 
uole.Tal che (p.elTo,cotnc inuiichiati,ondefilauora partirnonfi fanno. 
Haquefto,per cocludere,ilfuo fine e obligato &fuggettoamolti mez- 
gidiqnali fetutttnon iono con gran confideratione&dilegentia con- 
dotu,&in tutto bene ofleruati fi conuerteil tutto in nulla, & diuenta 
l’effetto fimile al fuo,nome.Per ilclie confiderando molrc volte di que* 
Itoefercitiojoltrc arimpedimcnti flrafordinariide corporali &facchi- 
nelehcfadighe ho vogliadi dir,iti fcambio deflaltarlo con laude, effer 
tale che vn huomo nato nobile aneor c’habbia ingegno, o che Ia deletta 
tion vel tiri,non douere,ne poteria efercitare,fe non per effere afliiefar* 
to alii fudori & alii molridilagi che rende, come il patir laftateoltre al 
li gran caldi naturali, quelli eccesfiui&continui delligradisfimi fuochi, 
che fi adoperano a tal arte , St fimil il verno il patir la humidita & gran 
fredezza dell’acque fpiaceuole 8t infopportabil freddo , & apprefio a 
qfto chi tal eferatio vuol fare, e dibfogno che no fiadi natura o p eri, 
nc di complesfion debile, maforte gioucne& vigorofo, da poter come 
fi fa quafi fempre maneggiare cofeponderole,& p lalor graue^aaflai 
incomode,conie foti bronzi, ferra menti, legnami,acqua,terra,lasfi,niat 
toni,& fimil cofe,& anco non dubito che chi and ara tal arte ben confi- 
derando che no conofcerain cfia vna certa brutte^ga , pche fempre chi 
lefercita fia fimile i vno ipazza camino tento di carboni, & difpiaceuo- 
li St fuligginofiiumijco vefie polucrofe,& dal fuoco megge brucciate, 
& anco di molle fangoia terra le mani & il vifo tutto imbrattato. Al- 
chefi aggiognedi tuttcleforzc de huomo, che atalelercitiofi richiedd 
il violente Sc continuo sforzamento,per ilche nioho nocumeto vieue d- 
rendere al corpo,St pieno, olere che que di molti particolar pcricoli dei 
la vita tiene^St in olere fempre tie tal arte fofpela per timor dcl fuo finej 
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!j mente d lParteficejegl! fi iVnio turbido &falHdiofb qnufi cotinua- 
Biete,p 11 che fou chiainati fantaftmhi>& dilprezzatip matti.Ma co tut- 
to cj.tOjCoc gia ho dctro,e artt- vtne & ingegnoia,&: i bona parte dilet- 
teuole,de!!aquale hor volendoiii dirlapratica dei efercirio proprio, vi 
dico che anco che ditutti Ii clercitii dei fuoco deno li lor Hui , per Ia 
loro intratrabi!itd,moko fallaci, Di queffo e ratito fallace che par piu 
fottopoflo alia for£unajcheallingegno,o alia pratica dell’arte , come li 
fubditi & impenfati accidenti fuoi ipeflb lo dimofirano,perche non po 
tendofi con le raanideglihuomini (occorrere ne arriuareal jpprio luo 
co ddl’opera,che n’ha bifbgno,p 1’offefa di fi potente Si ftiriolo dem en 
to , o per perder da n imo nel horribil afpetto delfuccefo metallo,o 
pur per manear qualche tofa ne cellaria, lo inditio al imdle to dei fape 
rt non pronedendo, accio ch’el bifogno ricerca non di coueniente foc- 
corfo,ia cbe talieffetti paiono produtti dalla fortuna , per fuccederela 
imperfectione ddl’opra,perilche le fadighe,e’l tepodatoda fpefa fatta 
tutta fi pde,tal chc lartefice tutto fcofblato & ftracco,& ben ipeflb rui- 
nato ne refta.Pcr ilche fe non c di niarmo,o al modo vnaltro Job>flrac- 
ciando Ia parietis, sfogail fito male con abba iare& maledireTarte&la 
fortuna, Dadole fpeflo carico, per fuafcufa, di quello di che molte vol- 
te no v iii colpa alcima,& al fine, 116 hauendo altro rimedio,comincia d 
• penfare il modo dei raconciare.ouer di nuouo vnaltra volta di riprinci- 
piare 1’opcra dal fuo pncipio,co peficro di guardarfi dalla caufa che gli 
ha duro ildano incitato ancora da vna cettavergogna, che quando na- 
fcon tali dfetti,nafce nelloartefice.Percheinvero dimoftraiperitiadcl 
l'arte,o poca diligentia»& io Coa i chiara openione che non dalla fortu 
na, mada quefte ogni error jpceda»& qui e apponto la vera dogliadel- 
rartefice, quale noli pefa maco chel dano, perche ben fpellb 1’uno igno 
ratite ^pfmmiofo piglia licentia di deriderlo & per fuo iudicio findi car- 
lo,&.perche le fue gittate & pungete parolc alttrimenti no fono a quel 
penteretto maeftro dogliofc,che fe ferite ^priamet e li fo flero. Ilche co 
fiderido S : per efperietia hauedo qfio prouato di me & di que tali haue 
do infieme copasfione, Dico, che con tutto che in qfto Sc in ogni altro 
efcrcitio,anzi in ogni attione humana fia dibifogno hauer buona for- 
tuna,in qfio di codurfo pera alia pfetttone dei fuo fine ve lapotetefar 
buona voi mcdtfimo.Atrefb che fe voifemprevfaretele debite diligent 
zc d condurre li fuoi rnezziperferti,mai vi verrail fuo fine in fallo , perv- 
ehe quate volte me macato,o ad akri 1’ho veduto,macare, fempre tu’e 
parfo fia ,pcedut:o dal miomacare.Hor per no voler abbreuiare il tepo, 
hor per fuggirc fpefa, ouer,fadiga, hor per no hauer ben faputo propot 
tionare la forza de poflenti fuochi con Ia durczza delle marerie , o co la 
grauezza de metaili,horp negligecia,o p troppo fidarfi d’alcri>o per na 
appremre quello che parpocoin apparecia , & dapoi e riufcito affai» 
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Tai che, per concludere, chi queftaarrc vuol farbene £< ficura,ha djbifo- 
grio di fareogni fiu cnfaapontOjSt fempre auanti dic venghiate alio 
efferto dd gitto,deogm gelofia& rimor vi doueteficurare, quanto per 
voi piu fipuoiffuccando ogni feffolino,& con terra & ferrameti far ga- 
gliardo & forte il hiogo,doue delle forze de metalli prenieiflD*Auerten- 
doui chc mai, feben confiderarete, v*auerrd cofa die prima il indicio 
voltro non ve P accennbancor che no vi fi posfi mani fellare ?t ffctto cer 
to prima al fine>ilche non hauetc da alpettareuna ficurarui conii reme- 
dii opportuni , perdie akrimente facendo( come dho di (bpradettoj 
iene paga fempre il frodo , & di quefta arte ha quello piu da effer tenu- 
to buon macftro che pru da tali errori fi (a guardare,& accadendoli»c5 
gagUardezza d’animo viprouede, Hor per concludere ( vedurele fadi- 
ghejle grandi fpe(e,li peri coi i &l glfinciampi & tante coucordantie,dic 
a tale arte bifognano» e forza,chi non ha per mezzo di tale efercirio bi- 
fogno di efaltarfi , 4 laffarlo fare gente natu rata nelle fadighe & ne di- 
fagi,& tanto piu quanto fo coguofco effer di necesfita che quanto piu 
puo facci di fua mano, onero irtteruengacon lauilla in tuttoi per do ha 
uerfiafidare allemaiinneagliocchi di minillri, quali fptffo o per no Ia 
pere, o perfuggir fidigu, comela ftia, o faccino la cofa, poco cura no, 
Perche , oltre al dubio naturale che s’ha lempre dVtgni fine, operando 
voi medefmio in quanto m egi io vi leitate li dubbi > & vi rendete il fin 
che difegnate piu ficuro , Bt ptro vi haiiete da profupporre di non 
fuggire ncffuna fatiga o fpefa, & d effere in ogni parte diligente & 
patieurisfimo > perpoter condurrc a perfettione tutuli mezzi,diche 
vliauctei feruire , Auertendo che ben Ipeffo in vria piccola cola vi 
confilte il rutro , come fi dimoftra per vna legatura, o commiifion * di 
pezzo congionto « mal fatra >o per 1 apriredella forma con vnasfen- 
dituraiO per vna poca di terra, o carboni, o altra cofa > che cafchi 
nelle forme,o che nd empire vi fi turfeo trauerfi,aire rutata dd gitto, 
o per lo Ipezzarfi vn filo duna legatura ,o folleuarfi vn mattone. 
On de con cludo al fine che a me pare vffarre da fuggire piu che fi puo, 
Dapo i che con tanti coipi & tante auertentiee bffognodi fchermire 
con lei s per defendere futile & fhonore tuo, Neaneotutte lccofe 
fopr, dette nonbafbno a chi tal arte vuol fare > perdie e importan- 
tisfima cola d effer buon difegnatore , & che quanto piu puo habbi 
1'artedella froltura* Bifognali aneor fapere benlauorar di legname 
& dt ferro non dlcr ignorante di faper lauorare al torno an- 
cora ha dibffogno di fapere a d< pera re la mazza groffa & il ci fel- 
lo, il mazzuolo de feghe , gli fcarpelii delime , & ogni infitrumen- 
to atto d polire ac leuare terra, & ogni ahra batia & rozezza^che 
fal gitto, per poter ben terminare fc pera, accio effabbi gratia Sc 
vaghezza* Ricerca it gli ancora il fapere murare per far forni & 
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cannali al Tuo propofito.Perchc,quado occorrc adaltri che gli faccitio» 
cofibenead intenderdar non fi pollutio. I! che quali prima d tueto vuol 
praticacon certa di (cretione di laperbcn formare & intender benlc 
nature & qualita dellc forme , co lo addatameto della cofa co che fi hau 
da far tah for me. Auer tendo di bene intendere quali habbino ad efiere 
li caui,& quali i pieni,& di far de caui pieni,& dc pieni li caui.fecodo che 
c il bifogno,St cofi in ogni parte le qualita dellc materie con cerro pc- 
lato &bon iudicio fideueandardifponendo fin dilegnato»proportio- 
nando lc forzc de pefi alie forze dellc forme &. dc fuochi , & anco le mi- 
fure,fecondo qlle cole chc volete fare, & in fomma,rcftringendo lc mol 
te parole in poche.Hauete da fapere la forza di quefta arte clfere in tre 
attioni principali, che e 1’una il far ben lc forme & bcu dilporledultra il 
ben fonderc 5 c liquefar le materie dc metalli, la tcrza c infar le compo 
ficion dellc copagnic loro,fecondo gli effetti che volete fare, allequali, 
cofe e dibifogno viare ogni posfibile aduertetia,perche luna Icnza l’al- 
tra non perfettamente fatta farebbe,che tutte lc voftrc fadighe fi con- 
uertirebbcno in nulla , & pero d’ogni vna deflediftinramence vi verro 
delcriuendo» &in prima vi narraro dei modo difarle forme, come 
fondamento & principio di quefta arte, & perche comunemcnte fi fan 
di terra naturale, per non citer anco trouato alcuna cola chc ferua 
meglio di quella della terra, cominciaro nel primo capitolo a Icriuerui, 
dellaqle , eoe cola prima , che $’adopcra,& molto necefiaria & di gradif 
fima cofideratione,S: pero con ogni diligentia aucrtirere d’hauer della 
miglior forte chepotrete , Stdapoi anco la conciarcte & dilnorrcte 
comeve inlegnard , & cofidettoabaftanzadi quefta leguitaro in dir- 
ui dellc forme , & dapoi di forni & de modi delle fu!ioni,& aprelT ) del- 
le materie metalliche , le lor proportioni ordinate , a defiderati effetti 
con piu breuiti & modo miglior che lapro. 

DI CHE (VV ALITA' ESSER DEBBALA TERRA 
DA FARE LE FORME DA TR AGITTAR 
BllONZI. CAPITOLO PRIMO. 

O l T E lon le forti & varieta dellc terre che fi f tn le 
compofitionde luto per farle forme per rraggitarui 
dentro bron^i,ortoni,oaltri metalli,dellequali.perc(Ter 
cola molto necefiaria, fi debbacercared’haucr della for- 
te miglior, & che regga bene alfuoco,&che fiadilpo- 
ftaa riceuer bene li metalli, & anco chc renda ilgitto 
netto , & che non diminuilca,o erepi consfenditurencl fcccare, o nel 
ricocere, Dellaquale, len^a efprimentarla, credo poco poterucne 
dar luce, per non hauer la terra in le colore fegnale duo cognofcapcc 
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moftrarai quanto baftr.Attefb che non manco Ii lor colori hinno vjp. 
riatichefi variano Ic lor nature.Pcrche,comevedete>qual di qftae biati 
ca,qail nera 1 qiTitgial!a»&qual rofla,& neffunaper il colore»circa a que 
Ito effettoyforffe uria buona , & anco cflcr porria che le foflcr tutte di 
color buone.M i quanto in ciovi poflodireeildemoftrarui perii loro 
effetti come !c buona per lor natura e fler verrebono, &colidiquelle 
che vi verrano alie mani.fecondo Ia (perienda, fare te elcttione.Tuttc le 
terre le fon renofe o tufigncjonerarzilofc & magre, ouero paftofecon 
vilcoflea grafla.lc magre fanno e luto polnerofo & (enza neruo , 3 c (ec- 
che che fono da per loro inflcmepoco (i reggpno , legralfe & vifeofe fi 
ritirano 8£rompenb,8£afTai rtentraiftloduninaifcono,& fpeflo torcen 
le forme > & le vnifeono inlieme maIe>rigonfuno al hioco, & non reu- 
do li latiori , negiiilii,ne netti.Adonque lebuone hanno da effer quelle 
clie non fono , ne graflfe , ne , magrc > & che non fono in tutco morbide, 
ne ruuide,& che habinolalongrana fertile &fenzaiariizze,onicchi,8c 
che meffc fopra al lanoro Licii mente li fecchino fen^a rotture ,&dapoi 
lecclie fien tenaci in lor medefime,& lopra a tutto che reftino bene al 
fnoco . Son qucfle communemente di color giallo, o rolfe, ma lieno 
di che color le fi vogliano , il color non mi sforza d dir che in vero le 
gi alie piu che lenegr e, & Iero fle piu che le bianche,ole bigie,fien le 
truone . Ma la qualita loro , lecondo che la Iperientia demoftra,& co- 
li , per concludere, haucte da fare ogni opera, quando v’occorrera ope 
rarae, veder d’hauer della miglior che potete,perche ha da effere il fon- 
datnento della voilra opera , &c per trouarla douete andar ccrcando va 
r ic cau e, Si perii campi lauoratini,che non fien ftutiin longa coitura, o- 
uermolto lcttaminati,& anco alie fornaci che fi fanno Ii coprimide le 
cafe, ouero agHarginideftiuni, douelepicne delfacqna coi corfo ta- 
gliaiio,neqnali fempre Icuoprenodirerrafiloni di varie nature, & per 
concludere,da arzillapura in fuori,pereflcr terra troppo vifeofa & te- 
nace, fe non 'hd falfetti 'per dentro > facilmente ogni altra terra vi po- 
trebbe leruire, con temperandola conaltre,o aneor che da faifetn ha- 
uelfero elle ccrnendole . Et hauendo d cominciare il lauoro hauete da 
fare clettioue d’una che pin giudicate , o che lp er intentato haucte chc 
miglior fia,3i fe nonlapotete haucrperfe lola, come v’ho dctto,acco- 
paguatela , & componerela con altra, & calo chc la foffe troppo grafla 
meteeteui della magra, &fe folle tropo magra aggiogneteui dellagraf 
fa,&cofi d voftro modo teperate, che tornialla qualita buona, &pcon 
porla la mctterctc fopra d vn banco,in vi> monte , & bagnandola la im- 
paftarete,&dapoi, come fanno li valari la loro, con vnaverga di ferro 
1’andarete benisfimo battendo,& dapoi anco v’accompaguarcte li due 
terzi di tuttala quantita di cimatura di panni lani , Sc cofi anco coti 
tal verga batcedola 2c ribbattendolaper fino che la cimatura & la terra 
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vederete effer tanto incorporati & vntti infieme , cIValtro non moflrin 
d eflere che vn t medefima co(a,e che Ii fafletti che per forte vi fofler den 
tro,fien benisfimo fchiacciari, & cofl fatta morbida & maneggiabile ve 
n’andarete (eruendo nel far delle forme, & qlla e la voftra terra comu- 
ne,chehauetedaoperare.So ! v> alcu fi.che per non hauere> o non (a- 
per trouar terra clie fla cofl perfetta.come la vorebbeno , & per nccefi- 
fita pigliano di quella che poflono hauere,& di quefta prima impaftan- 
dola ne fanno come pani ,& dapoi la (eccano , & fecca la peftano & 
la ftacciano , & di nuouo la rinmolano & la imborrano & la batteno. 
Alcuni altri fono che vi mefcolano dtuerfe terre , alcuni altri cencre 
di bucato,e chi (abbione, alcuni fono.che hauendo la terra debbile,la ba 
gnano co aequa (alata,& uagiogeno rugine , o fcaglia di ferro fottilmc 
te macinata,& chi uagionge matton pello, & masiime nelle prime ter- 
re che fidanno. Acompagnanfi ancorali luti non folamentecon laci- 
matura de panni di lana , ma ancora con le cardature , & con quel pe- 
laccio,che leuana panni le gualchicre , ancora conii peli delli corami 
chelecocieleuano.Ma in lauorlottili o propinqui doue hi da ridurfi 
il bronzo non (on buoni , perche fon troppo longhi.Acconcia(ene an- 
cora con fterco di cauallo , o d’afino,o di mulo , fecc o>& chi con la bo- 
uina fecca, alcuni con re(ca delino incigliato , & chi con il fiordella 
canna, & chi co paglia minutamete tagliata,& per cocludere,in fomma 
moltc (on le co(e che per tal copagnia di terra feruirebbeno , ma la mi- 
glior di tutte,di quante io ne fo, eia cimatura de panni lani.Ma perche 
alcuna volta ti ritroui inluoco che non (ene ha,bi(ogna fare comcfi 
puo, perov’ho notate di (opra tutte lecofe , che per non poter far 
altro , operar fi poflano , aneor che alcuna volta It lauori a non far con 
cimatura vi conitrengano,come (on 1’amme di molti lauori,che voglia- 
no le terre fragili, per poterle facilmente di dentro al voftro gitto caua- 
rc»che cofl, di quelle fatte di cimatura, non auiene. 



L'OR D INE ET MODI DA FARE LE FORME 
DA TRAGITTAR BRONZ1 IN GENE- 
RALE. CAPITOLO II. 

Ec VITANDO hora al far delle forme dico che 
grandtsfima confideratione edibifogno d hauere , per 
Ia diuerfita delle terre, come anco perla diuerfita di 
quelle cofe , che volete formare , & fapere che nella 
forma ogni vacuo rende il pieno , & ogni pieno ten- 
de il vacuo, (econdo 1’efler dei modello originale chc 
hauete > ilquale ha da efler vn corpo di materia piu dura chc la co- 
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la con che voi volete forma re, & anco di cola,chel molle nonlarigon- 
fi , o l:i disfacci . Puo effere il fuo archetipo di marino , di bron- 
zo,di piornbo,& dbgni altro metallo ,& coli anco di legno,di cera, di 
leno, di gelfedi folfo,o daltre compolition di ftucchi , & in Ibmma di 
quetlo die vi occor re,o che meglio vi viene , & fecondo 1’opere che fb- 
no,o facilbo difficili aformare»o cole grandi,o piccole,voleudole git— 
tardi brouzo,o format' con illuto vi bifognano, mettendouel fopra& 
leccarlo . Alcune cofe fono che bafta formarne folavnaparte,come fo 
no H mezzi',0 basii rilieui,& queile ion facili, pur che non habbino fottO 
fqtiadri . AlcuniaItri,chefon modelli maneggiabili, fi formano indue 
meti.oueroin tre , o quactro pezzi,effcndo perodi materia dura. S011 
ci ancora le forme delle ftatue, grandi,lequali per voler far di bronzo» 
primamente fecodo i’ordm commune (itandi cera, dellequaiiogniloi 
procedere, a luochi lor proprii, penlb di narrarui, aneor limilmente al- 
cune forme dificili da fare, come fon ftorie fopra a vn piano,doue fieno 
artaccate figure di buon rileuo, oucr fregi , che faccinriuolte , o altri 
Itaccam enti, che per tirar 3 aforma,fenzamrnperedcsfi,o ella,non efce. 
Pcrilcheedibilogno riempire que luochi cheritegano,&ancofarladi 
piu pezzi,3c con commisfioni Sc buonc incaflrature,&fardi modo che 
cauata & fegnataduoco per luoco tutti ritornino agli luochi loro, che» 
aneor che lia bella & ingeniofa cola, vi conforto dpenfare ogni altra 
via,potendo far altro, aneor che la folTe piu longa, che far forma di piu 
pezzi . Perche,ancor cluo vi cognofca perfona diligente , mi diffido, 
perchelo chefempre non s’arriua douel’huomo vorrebbe. Ne tutti 
li pezzi far fi polfanochefi commettino aponto , lenza qualche diffe- 
rentia, che nelloperapoi variando ildimoftra . Maperche molte vol 
te fenza esfi far non lipuo,anzi e necesficd come per valere fare 
Ji vacui, o per auanzar bronzo , 0 altro mettallo,o per manco fpefa,o 
per far piu leggicro , come interuiene alii gran gitti,alle arrigi iarie,al- 
lc campane , a laueggi, mortai , fonagli , & ogni altra fpetie , o grandi, 
o piccoli che fieno, di vafi . Per ilche farebbe neceffario farlo di terra 
vnpieno commelfo nel drentodella forma, qualfacci nelfopera quel- 
loaperto.che volete, & queftofia adattatoin modo chefi collochi& 
ftia nella forma commelfo, che fia immobile, &facci apponto lo fpa- 
tio infra elfo , & la forma di fuori quanto di bronzo volete ch’el voftro 
Jauorgrolfo venga,& quefto damaeftri hore chiamato mafchio,& 
hora anima,& in farlo chi riene vna via,& chi vn’altra, ogni hitomo ca- 
mina fecondo ii fuo cofi hauer imparato,ouer fecodo ili udi cio»ochel 
fuo ingegno gli detta , & cofi e chi per far la parte di fuori fa di leg 13 
li fuoi modelli primi, & chi di terra, & chi di cera,& chi difeuo,o daltre 
materie fufibili,ouer cobuftibdbda poterle euacuar coIcaldo,o aer bru 
ciar deero nelle forme, o pur cauarc in pezzi, fatinfi pur di qual fi vagii 
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4tofa,che fia di vofiro parere: pur clje pcrfettamente fuor negli traiate, 
accio che vi refti il vacuo necto & fpedito, che tutte fon buone vie , (e 
conducanoTopera voftra a! fin defignatOiSt horaaltro no vi rcfta,fc no 
1’ordine jpprio , & la regoladel merter illuto, ilthenel far delle forme 
dell’artigiiaric& delle campane benisfimo il comprehende rete, per 6 ii 
diferifco d que luochi,parendomi cofial propofito,per no 1’hauer qui a 
dire,& li replicare . Qui appretio feguiro in diredelle artigliarie certe 
lor differeze & mifure, accio le fappiate per non hauere alii luochi d'cP 
fe a procedere con troppa longhezza di ierit tura, 

DELL E D1FFERENZE DELLE ARTI- 
GLIARIE ET LOR MISVRE, 
CAPITOLO TERZO. 

Rima chepiu oltrc procedavivoglio le differenze dei- 
larrigliarie demoftrare,fecondo che per lopcre farte ho 
polluto comprehendere.Perche ancora chi ne fcriua o di 
ca alcu no fe ne troua.Ne anco chi di tal orribile & fpaue 
tofo ftromento fode inuentore,ch’io lappi, in luce vniuer 
faie noto no e. Credefi che venifredellaAlcmagna,troua- 
to d cafo (econdo il Cornazzano,da manco di . 3 o o . Anni in qua , da 
grofla & piccola origine, coc aneor la ftapa delle lettere. Credo, anzi mi 
par effer certo, che 1’artigliaria fia caufata dal effetto della poluere,& da 
poi.fecodo levolota & varicta de gt’igegni,dichi l’ha fatte,o volute e fer 
citare, fi fono andate variando, & rimouendo leformc.Horfaccndo fi 
grofle,comebombardc,& horpiccole,coeleggieri & portatilt fchiop- 
- pi,& infra quefio mezzo fono andati facendone di varie fo rti, quali o li- 
ga con poca palla per arriuar coi coipo lontano , qual corta con gran- 
de come hmortari , horper farle habilia portare 1’hati facte di pezzi 
. conuiti commiffe,8t cofi di gradi,&piccolle,nefono andati componen 
do di varie longhezze,&: varie forme, & con vari nomi 1’lianno nomina- 
te.Tal che fi piio dire fi di quelli che in que fio effetto chiamamo anti- 
chi,come hoggi li nofiri, che a noi fon moderni, mai ne infra l’u na fpc- 
cie,ne infra 1’altra di quelle che fi veggono.mifure proprie non ho tro- 
uato, & quelli maefiri, che perfarfi reputatione ,dicono hauerle , fi 
parten dal vero , & non le fanno . Ne altrimenri le veggo , fe non che 
d chi e piaciuto il farle longhe &di pallotta piccola, come le ccr- 
bottane, o vn poco maggi ori , come paffauolanti , & bafalifchi, Sc 
dehie piaciuto le corte, come le fpingarde,mortar i, cortaldi, can- 
nam., bombarde Sc fimili , & per cocludere a me pare che in o- 
gm eti gli huo mifii fiano andati , & hoggi aneor vadi factndo,le- 
condo chefi penfa con efia poter operar mcglio il luo e fiet 1 0,0 fe- 
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condo levoglie dichi le fa fare,o di quelli maeftri chele fanno.Ma fo 
lo nelle groflezze dei bronzo,mifiirando ho trouato rego!a,& quefta an 
cor non fermam ente offeruata,& nil regola aneor mi penlo che fi.i ftata 
trouata per certa fperientia da maeftri, per moderatione della eo (a piu 
che per fare che le ficu migliori. Attefo che per ragione & per fperien- 
tia fi vedevnaartigliaria, quanto piu di bronzoegroflapiu e certo, chi 
lamancggia, della fua ficurezza , & volendola far cirar piu forte & me- 
glio lapuo con piu & raigliorpoluere,che 1 ac 6 mune,caricare. Maper 
cheogni fuperfluo e inutile, e veduto chedella graflezza che fi fannod 
la polusre,che vi 11 mette,c ballante. Ancora che fecodo le leghe fi puo 
aflai della mifura comune 8zfino hora \(atariftrcgnere,& far 1’arciglia 
rie di manco pefoicofa chercndemaggior facilitd acoudurle, & gran 
rifparmio di fpefa al patron,cbe le fafare.E* veduto ancora per infinite 
Jperientie,che quando una arti gliaria e di cannon piu loga, carica d^a 
medefima palla & p oluere, che vna curta, tirar molco piu lontano , con- 
tra alloppenion di qlli,chearmandofi della bugiadicono, il tirar forte 
eflere nel fecreto delle mifure.Malaflandoandar qfto,dico che veduto 
quanto Ic cofe fconcic fauno ipedinieto & l’inc6modita,che redeno/o 
no andati Ii buoni ingegni ^pportionandolc co vn certo ordine & mo- 
do baftante,8z moderato le longhczze & groflezze, & dato diuerfiimcn 
te doti e e groffo A: douefotrile ,fecondo liluochi chcpiu&maco per 
la violentia dei fuoco pareno»&quefto hanno confiderato cofi nelle 
piccolc comc nelle grandi, e quefto masfimamente fi vede hoggiin que 
ito vfo moderno , quale difpone Ii pezzi,iecondo le fpetie , in groflez- 
za & longhezza carattate , pero tutte talntifure dal diametro, & groP 
fezza della palla , ch’el patrone vuol che le tirino inelche fi confidera,Si 
anco per efperieaza e veduto lagroflezzadi quato bronzoaliaforza 
della poluere,& cofi anco in longhezza non piu,machc bafti, che in 
tmdutto dencro per il foro il fnoco.La poluere tutta, prima che la pal- 
la cfca,fiabenc accefa,acciochelapaUahabbi vnitogagliardametc tut- 
te le fiie forze,pche efiendo corra& Ia poluere brucciado fuorifi difgre 
garia,in arriuare all aere ,la forzadel fuo fuoco, & mancarebbeui il fine 
quafi,perche dentro ve Ia mettefte. Horponendo da parte quefto di- 
fcorfo,vidico che cofi come lemifure&Iorg andezze, cofifonoli no 
mi pofiri a beneplacito de Gapitani,fecondoletdde tempi che fi troua 
no,o fecodo le prouincie douegli fbn pofti co fifichiamano. Gia quelli 
grandi & fpauentofi ftrumenti che vfauano gli antichi gli chimauan Bo 
barde , li minori , ma molco piu longhi , Baiali chi,gli altri Paflauolau- 
tijfi piu minori Spmgarde & Cerbotane,&anco ii piu minori Archi- 
bufi,&poi Schiopetti.Ma hoggi li moderni piueingeniofamente & con 
nugliorragioni proccdendo,perchcle (pcrienzacofigli hanno demo- 
ftrato,hanno moderato ilfuperfluo,& agumenteo il debile, Sc in luo- 
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co delle fconcie & intrattabiii bombarde,chc drauan groffepalle di pie 
trajcon gran quanta di polu ere, & grande fpeiadi inaeftranza& digna 
fhtori,& di gran numero di beftiame obligato. Hoggi ii fan cannoni di 
gran longa, per la Ieggerezza,piu agili i maneggiarc,& a condurrc , che 
tiran palle di ferro, che aneor che Ic fien minori, che quellc dellebobar- 
de.col fpelTeggiare Ii t iri,& per e fler maceria dura fi fa con esfi a fi ai mag 
gior eftetto.chenon faceuan lebobarde.ite piantanfi , fenza tanti ponti 
o ait re grandiffefe,aluochi perfarlcbattariepcrcfpugnarli,& diquelU 
fi ia di tre forte,cioedoppii canoni,canoni,&i mezzi canoni,coftum;m- 
fili canoni brac cie cinque& mezza ile i, che in numero di palle fon dia- 
inetri.xxii.in circa.il pefo dellapalladcl ferro chetirac libre dalle.^o. 
al!e.6o.&di pefo di bronzo e dalle.6.mig!iara i 11,7. & li piu rinforzaci li- 
no otto 0 noue, 3 i qual manco, fecodo ii voleredi chi g!i fa, o di chi gli 
fa fare. 11 mezzo cannone t ira di palla libre dal le.xxv.allc.xxx.il d oppio 
libre. 1 3-0. & di pcfi fon jpportionatialle q tudita loro, tutti fondun pez 
zo,& lelorgrofiezze di bronzo a luoco do ne fi met ce 1 a polu ere fon li 
tre quarti dei diametro della pal!a,& in bocca fenza Jaggetto della cor- 
nice c vn tcrzo dei diametro, tirando prima pcrlonghezzada vn ponto 
d laltro le linee rette , & dipoi d cautella & a beilezza chi fa vno , & chi 
rinforzida pieba luoco douefiala poluere,per fino done sattacano ii 
biIighi,doucTartigliaria fi pofa,&a!cuni fo no che li trapaflauo.Eanno- 
fiancora,oltre d quefio ordine, di cannoni piu fottili & di maggior por 
cata di palla, conii quali non fi tira ferro, itu pietra.Non (bn biconi que 
fti per battariedi mur:ij&lbl ferneno a t i rare alie funtar;c,o aglicaiul 
li,&alle naui perarmate di mare.Intutteauefte forti d’artiglbrie,c’ha 
forma di cannoni, fi coftuma di far lc camere, & nel farle e gran differen 
zadamaeftroamaeftro,perche ogniuno vuoldimofirared’haueruifb- 
pra gran pareri & gran fegreti , per ilchealcuni fono che le fanno lar- 
ghe piu chd van della canna , & afctine fi rette , come d luoco dei far 
ddle forme dell’artigliarie,quado veinfegnaro coe fi fan le camere, vi 
verro megl io narrando, &cofiapprefTo di quefii in luoco di balalifchi, 
che perfudi piu !onghi,gli faceuanogiadi duco di tre pezzi l’uno aui- 
tari come anco i 11 que tempi fa ceu ano lecode dei! e bombarde,& aneo 
di paflauolanti . Hoggi fi fanno le colvissine &. mezz e colubri- 
ne, che in neme dalfantiche variano poco , ma in effetti afiai , pcrche 
ii fanno d’un pczzo, Tiran fpeflb,S: facilmente fi cari cano, & anco facil- 
mentejdoiie bifogna, ficonducono, & in luoco di pierra tiran palle di 
ferro, quali comunementepefano librc.xxx.& quelle ddle mezze.xv. 
iu circa , fan noli piugrofle &: gagliardedi bronzo che le atitjthe,&; 
communem ente fi fandi longhezza otto & noue braccia il pegzo , & 
le grofiezze de! bronzo da pie i, fi fa il diametro della fua palla, & piu,& 
neila bocca e chi fa , oltre alio getto della cornice , il mezzo , St chi ii 
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terzOjSi qusfto e 1'ordineche nclle colubrine, che circa le me:“re fitio- 
ne»{econdp che lio facto, Sz veduto hire.Ne a querto fi Ia camera, come 
a cantioni, & certametite fc tali forte di arrigliarie foti ftimate no c ma 
r3iiiglia,per eflere commode a maneggiarc,tiran lontano & focilo, & ti 
ran ferro &di poiuere lo grati pocojSc cofi in lnoco dele spingarde 
cerbottane et caccia cOENACHiSiSt fimili,fi fan Sacri , Falconi, & 
Falconetti,che tiUTiriranferro.il facro tiralibredodici, &da molti c 
chi amato quarto catino ne,il Falcooelibre (ei,il Falconecto dallc tre al- 
ie quatrro, St in rade fc oferua le groffezze dei bronzo da pici tutco dia 
metro della palla o pi»,& ndla bucca ii mezzo>& in Ioghc^za quel,chcl 
mactlro o‘I patro,clie le fa fare piu lor piace,famiofi,appreffo fincrigli 
moichettijfimmcnti adacti da poter rirare fpeffo , logran poco di pol- 
ucre,& foti maneggiabi!i,qUafi a ogni luiomo, p ilche voletieri li Capi- 
taui delle fantarie gti porrano in catnpagna , per effer ftrnmcnti atti i 
fare alii niinici o(Fda,& per le dtffefe dc hiochi, aneor fono ottitni.Tirii 
palle di ferro o di piombo coi dado da l'una alie duc libre. Appreffo 1 
quelli fon liarcbibnfi da mura,daforccl!a,& dabraccia,& qudligia,co 
nie le altre arrigliarie, fi foleuano tra gittar di bronzo.Hogghperchefic 
p ; u !cggicri,& perdie anco fien piu ficuri a c hi gli adopera, fi fan di fer- 
ro alia tabrica,come gli alrri ferratnenri,liquali quado (bn fattidabuo 
maeftro,ben bolliti & ben faldi,e quali & beti rkratti.fono efcellenrisfi 
mi,&fanno allc diffefegrah fattioni . Seguita appreffo dquefti minor 
di tutti 1’archibufo conmme& gli fchioppetci,e’han fomiglianza con li 
fopradetti,pcr effer di ferro, le mifiirede quali fon varie, fanno hoggi 
qud.che gia far folettano ndle battaglie li baleftrieri.cofi a piet corne d 
caualio,rirano di palla vna oncia di pi6bo,o manco. Delii mortari non 
v'ho pariato & non vi pario, pche gli moderni non gli apprezzano, Sida 
qndli in fuori v’ho conio feriuere dtftinto tutti li gradi che hoggi fico 
itu mano. Mi refta ibi hora a dirue delle denominationi loro, fecondo 
l’openion ima,ondederiuino»fra lequalif come vedete) v’e tale pezzo 
che e chiamato B?fa!ifco,qu:il ferpentina.qual flrifalco, qual falcone, o 
falco net to ,8c quale fmeriglio,nomi tntti»d chi gli cofidcra (panentcuo 
li,comc fon quelli dcl bafilifco,o daltri venenofi ferpenti . Similmente 
quelli de gli vcclli rapaci,chc coi becco o con 1’ogne fempre offendeno. 
Gli ancichi ancora cbiatnorno leloro artigliarie bombarde,paflauo- 
lanti,& iitnili che dal lapiente carafulla, che le ipofitionid‘ogni compo 
ito vocabulo largamente dcmoftro,diffe chebombarda fu comporta 
dal effecto & dal liorribil luono,pcrche bomba,arde,& da,& cofi pafla- 
uolantechevuoldirehe pafij & vola , & fimi) i io per me penfo chc fien 
deriuati daalcuni masrtri primi factori di quclle forti dipezzi,che per 
dat lor reputatione, & per mortrar certa differenza da gli altri , cofi gli 
I hi chiamati.O pur effer po trebbe che li priripi patro «Terte» ,p moftrare 
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vna ccrra bratiaria gsgliarda con vna fierczza d’animo , per hauer cofe 
nociue alii » i miri loro,con certa ombradi fimilitudine tali orribili no 
mi.fccondo la grandezza & qualitad'effe,gli lianno impoflo Jiquali no- 
mi feper quefto lhan ferto, Mi par che di gran longa di qucllachefelo 
coueniita habbino mancato,perche non a animali ma dcmoni delfin- 
fernoasfimlgtiaf gli douenano, per effer quefli fulgori de gli huomini, 
come fon quelliche vengandal cielodi Gione.Hor lallando il parlar 
di tal co(a,fenzaandar rifcontrando li nomi Italia* dalli Fracefi, oliTo 
defchi,da gli Hi ("pani, & da gli anticbi a moderni, che no importa, qual 
lieno li lor nomi,fe non per tognofcere le fpcrie 6c forti defle, Seguird 
hora in dirue 1’ordinedelle praticlic delfarte dei gitco,& primo come 
far fi collumino le forme da far di bronzo lc figure. 

DE GLI ORDINI ET MODI, CHE SEVSANO DI 
FAR LE FORME ALLE F1GV RE VER FAR DI 
BRONZO, IN PARTICOLARE, CAPI. 1III. 

V A L VN Q_V E far vuolle forme dellefigure,per voler le 
poi gittar di bronzo,ancor che fia Ini larteficc che lhab- 
bifecte,hddaconfiderarea moltecofe,& primamente 
^ele fon grandi o piccole,& fele fon tutte tonde opur 
in parte.Dapoi di che materia lefon ferte , che tal viafi 
puo tenere fe le fon di cera, chc fe le fon di terra di le- 
gno.o di marmo,o pur di ftucchi , fer non fi ptio.Similmcnte feper ma 
teuerla ha ferramenti denrro,o no, e anco da effer fituate nel Vadata men 
toforo piu in vn modo che in vnaltro fegran diftcretizaalla facilita,3c 
ancofe far fi vuole vacua opurpienaci fehd d’hauermaggior confide- 
ratione, & a queflo & a ogni altro effetto , fe 1’operario d'hauerle con- 
dotte non fete flato voi , vi bifogna effere vn pratico miniftro d poter 
Je offernare fenza diffetro . Perche fe le fon grandi e di necesfita di far 
le lor forme di pezzi , con fegni &con mifurc, checauatili posfiated 
voftra poflaa poto nellilormedefimiluochi & termini di primarctor- 
nare,Maeffendone flato voi Vartifice vifirendeilmodopiu facile, pi- 
gliandolavia commune, fecendo foprad vn ferro di rerra da forme 
compofla con cimaturaSi ben battnttavn mafchio,d ponto come la 
figura ha da effere, ouer quato volete chela fia vacua, & la ieccate& ri- 
cocictc,e fopra a efla poi lauorate la cera,& per tutto tanto la ringrof 
fate, quanto volete che di bronzo la fia,& rerminatamente la finite.il i- 
cordandoui a ordinare che venghino piene di bronzo, per regimento 
dituttai’optra,le pofature.Dapoi hauerete alcuneverghe battutedi 
bronzo groffe vndito& longhe vn palmo, & lepaffateper lagroffezza 
della cera,& le fermate i piuiuochi nel mafehio della t?rra,che facefte, 

&fate 
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& fate che auanzino fuori fopra alia cera tre o quattro buone dita , & 
quefti fi mctteno accio che,cauata la ccra>il irtafchio fia te nuto in me* 
20 della forma, chc e dalla parte di fuori, & quclla di fuori fiatenuta 
da quella didentro,che e il mafchio , & per che , ancora che la forma fi 
maneggi,in nefliina parte fi muouadalli luochi fuoi.BT fatto quefio 
pigliaretedi quella terra fattacon cimaturaben concia,come veinfe- 
gmi>incorporatoui,s‘d vi pare,alquaca di cenere de bucato o di gem 
medi caflrato,o di Icaglia di ferro pcflafbttile &pafiataperflaccio, 8 c 
con aequa fatta morbida con vn penello grolfo, ouer con mano la fi- 

E ura tutta di quclla terra beuisfimo coprirete,dandola no molto grof 
i per la prima.Dapoi la fciugarete o al fole, o con (patio di tempo Ia 
laflerete afciugareairombra,&qucfta quando vedrete che la farafec- 
ca,opur cofi cominciata a fitppaffare vene darete fopra vn’altra,& co 
fiancofeccalafeconda,vidaretelaterza, & cofila quarta &la quinta 
&lafefla»8ttanto infra il penello & con mano velTandarete ingrofian 
do,che la faciate ficura da poter fuftenereil pefo&da poter refiftere 
airimpeto della materia fufa,& da poflerla ficuramente ben maneggia 
re,& eflendo forma grande & fconcia &cofade importantia» ol tre al 
circondarla bene di filo di ferro, fi debba aneor far forte con ccrchi & 
fpiagge pur di ferro, & cofi armata confiderarc doue piu poriate fare 
il voftro gittOjche^l bronzo lenza impedimento posfi per tutta la for 
ma caminare & caricarc di mano in mano in fe medcfimo,perche fi 
fpcganclle parti fottili, Seperpiu ficurti facedo in certi luochi alcmii 
codotti,che (e da per fe il bronzo non v’andafl'e nel portino,& cofi ap- 
preflb algitt o fi deue fare duc o tresfiatatori,che portin fuori le ven- 
tofita,& li furni che fi generano per il caldo nella forma,pche in quelli 
luochi clfel fi rinchiudefle il bronzo non potrebbe entrare ,& farebbe 
mancamento airopera,aduertendouiapprefTo che repitoio,ouergit- 
tOjfempre vuol piu prefto effer grande che piccolo.D A P o 1, che a que 
fto termine hauete la forma cofi condocta per 1 i luochi delfentrata & 
sfiatatoi,o per altri buchi, che habbiate per la forma lafTati per cauar Ia 
cera con fuoco di carboni, o di legna,fca!dando la forma, tutta la ccra 
cauate,& cofi vi reflata la forma di quanto ha da effer il bronzo vacua. 
Mapernonperderla cerafeaddataalcuni vafi mentre che la fcolada 
raccorla,alche non fi puo dar norma ,perchc fecondo le formepiu & 
manco maneggiabilibifognaandar procedendo »che a molte balla di 
voltare labo ccafotto fopra, &fbtto mettere vncaldaio di rame, o 
daltro , fotterrato & in modo addatato & con mattoni coperto 8t 
atorno la forma di tal modo ferrata, che’I fuoco che e di fopra, den- 
tro cafcare non vi poffa,St fe e forma grande per ifcaldarla per tutto 
bene le gli die fareattorno di tefte di mattoni i modo d’un fornello, 
tanto alto, che cuopra la forma, & che habbila diftantia di tre o quat- 
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tro Jit3,nclqnale meffo dei fuoco & dapot pieno tal vacuo di tegna & 
carbone,o di carbo folo dpoco d poco fi fcaldi accio chela ccra lique 
farta dal caldo Gutta detro alii uafi,chcp ricorla acc6ciaftc,a calcar vc 
ga,3t cofip raie ordic hauetehfoniiadclla figura voIlrafinita,queIle, 
p tragittarla di broicljfolovi relhiaricocere&ddifporre,c6e aluoco, 
quado vi dito dd gitto^prio,kedcrctc,&.qllo elordinefit modoco 
mune che fi coftuma qualip ogni huomo fure,elfendo pero la figura di 
cera ha caso che la fia di br5zo,o di manno, o di rerra cotta . pclie 
fon materie d-ue,bifogna troiiarealtro modo,&ifieme co 1‘ordine bi 
fogna anco ^cedere co molra patieria i im di duc modi che 1'uno e for 
maria a pezzo a pezzo co geffo, e (Tendo piccola,o tnaneggiabile,8£ de- 
tro ira! forma tragi traruene una di eera& le e grade & fe6ch,bifbgna 
prima ognerla bene co bo leuo,o graffo porcino, oucr o!io,ouer la co 
priteco ftagno!o>o pm*t6oro,o argetobattuto,& formatoneqllapte 
che uediate che efca,& fia la maggior che potctc,& addattateui quar- 
tro kadr.iture.Dapoi aeforno aqlta,quaJo e (ecca, formate quattro 
pezii, & medefiiTtamete,quado e (ecca, ' i fate lc loro incallrature.Da- 
poi appflb ogni un d’esfi formare 1’altro fiio pezzo, facedosepre le lor 
kaflratute,& i ultimo p rifeotro di pczzi turti li fegnarete.Dapoi fini 
ta d: coprire Si lecca bene cominclarete a cauare ITiltimaptechemet 
te fle, & fecodo li fegn: li ogni pezzo a! fuoloco andarete co diligentia 
r:c6mettedo,& di deero & di fuori co terra tenera tutte le cdmilfure 
fofrenado & coartnadurc di ferro & legature di ftoppe dicanapeSc 
ter. a fortifica Jola p fino che uediate che fia i due pt i da porerla comet 
tere, & iqlla,cofi codotta, fi mette detro p diuerli luochi certi chioui 
grosli un dito,fatti di bro^o.che auan^ino fuori (opra al dentro della 
forma quattro dica, fi pigli cera pura, ouero copoficio di cera& leuo,o 
dultra cola, che p il caldo fi liquefjccia,&di quata groffez^a di bro^o 
uolete che fia la Jigura,p tutto fi va mettedo ,&al fine coli condona li 
cuopre di terra,& fasfi una forma di (orte tale , che cogibra conlaltra 
fui meta a poto fi cometta, & qlteifieme comefle a poto, fi llregneno 
&Iegano,ik co terra tenera (e 1 i rirura lacomiffura. Dapoi alniodo di 
fopra dettoui fene cana coi fuoco la cera.Jii rcitala forma uacua,alla- 
qu ile facto li fuoi empitoi & fofpiri d uoltra polia laricocerete &po- 
tretegirtaredt brozo .alcvni alta fono che per voler far le figuredi 
bro^o uacie equali & p tutto fottilt,cheiqllo Ita tutta ladifficulta,far» 
no un mafehio di terra, da formo, A'poro a poto finito, come vogliano 
che lator fig irafia,3iIo ricoceno,8t ricotto glitagliao una pelle di fo- 
pra di tara grbffezza, quato uogliano che di brozo uega,&. la rimette 
lio di c ra,itp farmeglio la tagliano a parte, apte & tata ui tornano 
di cera quaro n’hi lauto di tcrra,& coli ritornano la figura lor di cera 
c5enel ibo primo effere era di terra, fopra allaquale coli finita mette~ 



MODO DA FAR LE FOR. PER FIGV. Jfi 

no illuto, & fan Ia fomna,& adattano tucro co 1’ordine di fopra ilegna 
toni. ancor,a fono alcum che fapnole lor figuredi ftoppa&pafta lo- 
pra a uu terra, & fe Hanno da hauer panni Ia uefteno de lina tela grofla 

0 fortile incollata,come fan no li pictori lilonnodelli da ritrare,& da- 
poi la ragguagliaiio co cera & leuo itormetatinati,& Ic fiuifcanoapo 
to.Sr dapoi Ibpra vi fan 1 a forma & 1’adattanoi due, o I trc, oquattro 
pezzwSc dapoi, al modo dcttouidi fopra , fcaldan Ia forma di tal forte 
che qlla copoficio di lloppa & ccra tutta fi brucia & a! fine cofi vacua 8c 

1 pezzi,p far venir voro & Ibttile ii voltro gitto,vi fifala groflezzadi cc 
ra,& meccedo li foftegni dei brozo nella cera tra l’una terra , & 1’altra, 
& fi fegue 1’ordine della forma de pezzufegnatouidi fopra 1’ania con 
cerra diicretione igegno tale,che ncogiote le parti & rifeotrate le m- 
ciftrature 3c fegni ifieme venglii a effere tutto vn corpo,& dapoi lega- 
ta con terra fu frenata & accocia,aI modo dellaltre, colfuoco lene ca 
ua Ia cera . ancora alcri (otio che p no hauere ii modo,o no volere for- 
mare di geflb, no elfendo pero figura grade,la formano di creta da far 
vafi,ben bat tuta, che fia alquato duretta,tal che ftia in fc , accio che in 
duepezzi,in tre,i quattro & in fe i, (e condo che glLOCcorc,regerpofla, 
& dapoi I ql vacuo gitta cera liquefacta, 5: voledole figure pieno.rein 
pie no, Se fefarle vogliano vacue vene mette rata, che riuokandola a 
torno, &; dapoi anco fotco fopra, fupplifca no (olo dandarp tutto, ma 
d far la groifezza,che voletc,chedi bronzola figura vega, cauadone p 
dedicatione il fupfluo della cera,& freddafi cauaddle forme,& codi- 
ligeza fele leuale baue d'attorno chefanpo lc comi&fioni,& apontofi 
Tinetca & riduce coe hi da e(fere,S; dapoi fe gfiepie il fiio vacuo di ter 
araliqda copoita di cima tura & cau:illiua,& co la meta di cenere di ge- 
me di cailrato,& con vn poco di geflb frefco,a& qn qlla terra e be Icc 
ca, fopra alia figura, fifa la forma pdifuori:mettedo fopra a poto a po 
co la terra fin che fia codotta a fufficiece groflezza,pafl'andoIa fiu fu la 
ni ma della terra co quattro oiier fei pote di brozzo,odi ferro, pchea 
fiiilentar 1'habbino al luo luoco,& queftabe legata & bt-n codotta coi 
fuoco.al modo dellaltr^lene caua la cera,& cofi ha la forma della figu 
ra che far volgiano di brozo, che la fan vacua focnlc & equale a ponto 
come erala cera, modo cetramete bello S t aflai facile.ma da far teftc o 
figure piccole piihche gradi, vi dissi anco dfer cola da confidcrare la 
fituatione & addatamento delle figure, & cofi vi ridico che inoltopiju 
diffiiculta so I qlle figure, che pofan rite,a far le forme,chc i qlle che fla 
no a(eder,& piu qlle che gesftieulao,che no qlle che moftrao di ftar fat 
de,Sz quelto chefio u‘ho detto c quato ui polio dire delle figure t6dc,p 
gradi, o piccole chelefieno,nopero coe norma jppriajche no fe nepof 
fa efcire,quali fecodo I’ope fi deue accomodare lepti delfiia cofaltra, 

1 Ma p ifuegliarui 1'ingegno che far ilpotiate ogni volta che be vi viene, 
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SBGv IT ARO' hora di dirui demezzi & basii rilieui, difigure&fo- 
gliami, fregi, o hiftorie,che ancora cheinfar le formeloro vifiala via 
ordinaria/e le fon di cera mefla la terra fopra, & coi fuoco cauata fia, 
reftalaformafatta,efe so coiedi brozo,o di marmo,o dilegnoripie 
ni (otto iquadri & afciutti,& dapoi ogni cofa bene onto medo fopra la 
terra fi fa forma.laqual cauata & li ripieni ritornati alii lor luochi fi fer 
mano,coficandoli,6 co terra molle & fottileattacadoli.Ma fe fon coie 
imporcanti & ben fatte di cera,o di terra molle, no arriuado al mezzo 
rilieuo,per non perdere quel primo inodclIo,formar fi potrcbbeno di 
gefio,& nel geiTo gittar laccra,& farene vno apponto fimigliate,& io 
pra a quello far laforma.Ma pallando il mezzo rilieuo, per non hauer 
corripieniafare li fotto fquadri,pchefondifficili,o nopotedo,fe fof. 
lerd’arzillamolIe,faccififenza.ETPER quefto fonoalcunichanno via 
to di fare vna colla di ritagli di pelli , o di rafcliiature di carte pecore, 
piu gagliarda & forte che podano,& ben collata & netta , & qlta onto 
prima be la ftoria con oglio,o grado porcino, & d’atcorno fattogli vn 
ritegno di legname,o terra.alquanto tepida ve la gittano iopra, & ve la 
ladano cogelare.laquale cogelata iopra vna tauoletta co la ftoria infie 
melavoltan fotto fopra,& citando ne caua laftoria.nellaqual collare 
fta il cauo benisfimo formato, aneor che l’haued'e molti iotto iquadri. 
Hora in quefta.hauendola con vn peneletto bene onta,vi fi puo gittar 
gedo , & anco , chi hauefle dei difcreto,vi gittarebbe cera , ma geifo al 
fermo,pche e meglio,per eifer cofa piu ficura, & di maggior durczza, 
& anco dapoi quefta di gedo fi potrebbe,voledo,rinettarla bene,& ri- 
formard‘arzilla,& i tal vacuo gittaruial ficuro deero la ccra,& cofiha- 
uere il modello ienza guaftare il primo da poter far la forma di gittar 
di brozo.Ma p abbreuiaredi far tante forme fopra a forme.Sipiglia 
della medefima colla, o dellapiu forte Ce hauerne podete, & vi fi mette 
dentro dei gedo bruciato da diperori,che fia iottile, & ie incorpora,& 
fi gitta detro a quefto cauo della prima colla , & vi fi laifa fireddare,& 
poi reuoltadola iotto iopra fi caua il uacuo della prima forma,& refta 
il pieno fopra delquale co terra liquida,fatta con cimatura,vi fi da per 
tutco con vn penello a poco i poco vi fan detro la forma della grodez 
za che vogliano,& co fi al fine co vn poco di caldo di fuoco, quado coi 
riuoltarla forma no viciife fi caua, & cofi mediate qfto rilieuo fattodi 
colla & geiTo hauete modo di poter far vna forma da gittar di bron- 
zo,ma e via longa & faftidioia.Ma ie io hauefie a fare tale opera, & vo- 
lelic vfare tal via,perche le ieparationi di forma d forma mi paiano pe» 
riculoie & debili,& per il caldo,& per le humidita,come e la colla con . 
colla, & la terra con la colla,le metterci tutte di ftagnolo,ouer d’argen 
to,o d’or di ineta.Ilche,be che fode di piti ipe(a,miparebe viamiglio- 
re&piu ficura. sono ancora alcuni che non fan tanto conto dclle 
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cofe,& masfime fe !e noti foti fignre o latiori di molta importaria per 
tiolerne far,le forme per far di bronzole fan di terra creta ddlaqnale (i 
fan li ti ifi,& cofi fatre frefehe con un pcnello 1’ongono bene di gr.ifib 
porcino, ouer !i fanno tma pelle di feuo,o uoledo, aneor coprire la po- 
trebbendi ftagnolo,&dapoidanfopraaqnefta terra liquida fatta co 
cimaturu co un pennello,o manoda ingrofiano quanto lorpare,& co 
fi per fortificarla legata con filo & piaftredi ferro, &iu ultimo rifcalda 
ta.le uolere,cato chel caldo al grallb penetri & facci la feparationt da 
terra a terra. Ali hora dalla parre,che pitt fcoperta ni fi moltra,c6 uti fer 
ro fateo a modo di fcarpello,oucr grafio!o,fi uacauado apocoapoco 
tutta l’arzilla,& cofi hano i! uacuodella cofa,che uogliano.Et io per fi 
mil modo fece i 11 Fireza al repo dell’afledto,i femino di quellarepubli 
ca,la culatade una doppia colubrina >nellaquale era una gran teftadi 
un LeofaiitegraJe,jpporrionjta anco allagradezza dclla pezza, quale 
era braccia.xi.& mezza,d’mi girto folo,& pefo, finita, migliara.xvi ii. 8t 
anco poi mi fon reufcite,i tr.olri piu altri latiori, l’ufar limil modo, per 
effer la uia facile & breue & quafi fenza fpcfa, ma e nero che nelle cofe 
fottili e un poco fafiidio(b,ben che farfipofiano certe parti difficili di 
cera,o di feuo,& certa men re quado haueffe a far figure gradi, & masfi 
medi rnezzo rilieito,pcrla praticachc incio ho fatta, mi credcriadi 
tal modo benislitno feruire,& per concludere (on h modi molti,rato 
per caufa delfopere , come anco per 1’ingegno & pratica o parere de 
maeftrijde quahaun piaceun camino &auu'altroun'altro. 

PE MODI DI FAR LE FORME DEL L’A R T I G L I A- 
Rlt IN PaRilCoLARE. CAPI. C^ViNlO 

G M i maeflro di qual fi vogli arte che fia.per £:rb fiia o- 
pera piu facile, 'empretira a qucl camino, chegli haim- 
parato,oa quello ch‘cl fuo ingegno o buon indicio per 
mighor gli dimoltra, & in quello dei fardelle forme 
dtlle artigliarie, ben che varii li modi, at^ufinofecodo 
che le fon gradi o piccole,pur quafi di tutee a una mede™ 
fima via fi camina & primimientchauetcda fapereche farbifogna vno 
modello cornea ponto hi da effere 1’ariigliariao dilegnoo di cerra 
iufto,8t co quelli ornameti di cornici ringroflature cheineffedi bron 
20 volete che ficno,& poniamo che tal modello uogliate che fia dt le- 
gno.Per ilquale cercar fi deue d’hauere un legno d’abcte,che fia d\in 
pezzo, alia mifura dclla ltmghezzaSigroffezza chcuolete,(ccco> fodo 
& ben Ibgiotiato.S; con podii nodi,o lenza , potcndo,& qticfto iniol 
eifer ranco pm longo che non ha da effer 1’artigliaria , quanto fono li 
po (amenti da capo & da pi ei,douc s’ha da biligarc .per poteri i , come 
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i vu torno >girare,S; tanto pio quaro fopradadoue hadaefler Ia boc- 
ca, che ui posfiate addattare vna mattarozza per fopra a gitto,& 
queftodouetelauorare , o far lan orare , a rondo, oa facciejo duol- 
to,o imezzefaccie,comepm vi piace,& conogni diligenza & ofier- 
uaza delle fu e mifureduftisfimarnete parrito>& appreffo fi deuen met 
tere fopra dui bilighi fermi in terra yn dacapo & vnda pieb come far 
fi coftuma agi i fpedoni de gli arofti come qui difegnato vcdvfc. 



Et fatto qlo douc volete che fia la bocca, & da piebdotte fi da el ftio- 
co,metcerete,eficndoa faccie le cornicbdi pezzbchefconfittejquado 
voi tirarete tal ilile fitor della forma , fi Jasfino & reftino rulia forma 
fatta di terra, & cofi mamc hi & fregi, o altri ornameti.che fopra a effq 
modello hauefte mefio.Ma pria,pcrchc fi faeci da piei la comisfion dcl- 
la culat a, farete o di terra cdilegname aggtuftatabe con feno o cera 
vna mota alqto accopagnata,trc dica grolfa,& vn dito o piu inaggio- 
rc dei diametrojo della circonfereCia delle comici che fon da piei alia 
parte piu grofla deil’arcigliaria,& appreffo a poto ibpra al taglio della 
cornice della bocca , fimilmente farete vn pa)lone,o niataroz23,chela 
chiamiare.Perchepoi di bronzo alia bocca deliartigliaria habbiper 
tal qtita di merallo carico, & perche le reda grafiezza di it agno aero, 
che habbi a far venire piu fida & falda,& fopra effa i ponto farete vna 
altra mota pnr accapanata,ma ai contrario & menore di qlla che face- 
fte da piei,& qlla v’bi da eifere la incaftratura & guida delfanla come 
qtiell 'altra dei culaccio.Ma tutte due fieno addattare fi)tto co cencre, 
o con fefio,coe anco le cornici della bocca, accio che qdo fuorfi tira 
Jo ftilc>fi laSfino,& anco li farete dui manichi tondi& longhi cocduc 
rulli alq to verfo rarrigliariajaccapanati.La mifurade quali e la grofiez . 
za & longhcz2a,e il diametro della palla dell’artigliaria,anzi a difcritio 
ne,& qfti con duechioui longhi fi coficano , da poterii, fatta la forma 
di tcrrajfacilrncte a voftra poita cauarej & fi inetteno in capo alii Uikl 
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quinti d i quato hd da cflcre longa tutta I artigliaria,conmiciado lami 
fiira da pici , & fequendo anco per fino a luoco doue vcngano li rin- 
forzi,ouer rin proflature chcli chiamano,& dapoiqncfio modelloin 
cenernto con cenere di bucato fottiie , ouero con Icuo, o con altro 
graffo Jiauedo prima da capo 8c da piei,be ragguagliate, o con leuo o 
terra fatte iufte le vofire ruote, ledaretedt fopra la prima niano con 
vn peneio di luto (bttile.&fe non v’t* fotto feuoo cera >ches'habbi p 
el caldo a liquefarfi & d guaftarc,gli potete fubito dare il caldo dcl tuo 
co pchc $ , afciughi,& fimr cato piu plio la forma, fe non la laflate afeiu 
gar da per feal fb!e,o al vento, ouero alTaere coltcpo.al maco fino al- 
ia fccotidao terza madi terra, & cofiafciutta ladarete ingroflimdop 
fino appreflb a quato vi pare.Tal,che come fare te alia penultima,via- 
uolgerete di fopra vna mano di filo di ferro di due dita indue dita di- 
fcofto rundaH’aItro,& cofi fatto ancorali darete vna mano piu di ter- 
ra, acem fermi ilfi!o,& alciutta cherhauerete con ottoverghe di ferro 
o a 1 me fei,lonphe qto tutto la forma, & con tari cerchi purdi ferro, 
chc ineslivu terzo oal piu vn mezzobraccio difeoftolun dalfaltro» 
armino tutta In forma,& la faccin forte , legadoli & ftrignendoli bene 
con leprefcdt lor incdefimijO con filo di ferro, & fopra dqiieftaanco 
ra metterere vifakra madi terra, accio chetenga piu ferina tale arma 
dura piu alii fuoiluochi,& inqfio effetto vi coforcoadouer viare ogni 
voitradiligeza , p erche molto «porta per ficurta delfopera vofiraar- 
iriarla forte, & fatto que fio benisfimo Ia fcccarete,& apprefTo per cut- 
to le darete vn bnon caldo di fuochi carboni, o di legna, per fino d ta- 
to che pefiate chel fia penetrato dentro ai modcllo,& che habbi al tut 
to disfiittelc cere,o’l leuoj&dapoicon taglie , o per forza d’huomini 
la fiileuarete delli fiioi bilighbe con vn traue d guiliid*ariete peoterete 
la ponta dello Uile,che era biligo,hauedo pria leuate le lupfluita della 
terra, & cauati li chioul che altua pte tendlcro»o alrti ferri cioe mani 
chi,ouerle cornici mouedo tutta la forma , la parce auacichec fnori 
pereo tcrete per cotra d vn muro,& cofi fe n’ufcira fuori Io liilc che v’c 
detro,& allhora hauerete la vo/tra forma vacua & netta fecodo la dili 
getia vofira,& haucdone bifogno co terra tcnerjfic fottiie le rotture 
che hauefTe,o fuori o detro,rilfuccarete,& cofi hauerete la t6ica,ouer 
pria forma chefail di fuori alfartigliaria finita.No perdpfettai ogni 
fu a pte, perdie le maca da cociarui la gogna che fuitiene i mezzo 1’anla 
& 1’altre fue parti, ricocerla,& icenerarla,c6e al fuo luoco Itederete.MA 
pkrche no voglio lafTareldrietodaadtiertiruidi tuttele forte demo 
dellijche far vo!dle,c6e fon qlli,che no fon rtitti di legnauie, per no ha 
nere abeti figrosfi oli loghi ede bifognarebbeno . O che pur far fi vo- 
glia tbdi,& p maco fpefa & piu iu/io magi freno far fi vogiia di terra, & 
primam et e fe non liauefte legnae d abeto che facefte la groflez za o la 
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loghezza di quehche hareile dibifogno,fi debba fellare tatipezzi j chc 
per mezzo dicomisfioni di chiaiiarde & colle & cerchi di ferro chefia 
forte in ogni parte, come fe folle d'un pezzo.Ma per pia facili td,haiie 
do folia Ionghjzza.fi biliga ffudue catialletci, coe fa certe dl’akro,un 
ftile piu groifo che potete lauoraco groflamete afftifellato , & fopra ui 
leauolge Sc copred’ima fune per turto accortaca l’iia alfaltra H;i da ca- 
po,& dapoi fe gli da vna madi terra,;*: due & tre & tate , che It ruigio- 
gtieal termine della groflezzaa ponto che tio]ete,hnuedola con imta 
glio d’una tauola iuftamete fatto ben regualiata , & doue bifogna an- 
eor fatte lefue ringroflauire,hor quefta uolendo lati orare a faccie,o- 
uero come vire auolcc, facilmente potetc,partedo coi fello gli fpjtii, 
& leuandodel tondo,doae fi deue,la terra, & ui rorneri come fe lauo- 
rata 1’hauefte di legname. Ma pcrche que Ira fatta d uolta e forma che 
per bacterio ftile ruor no vfeirebe prima chele rigiognate il termine 
fuovltitno di fuorbquando farcte alia groffezzade un dito groifo co 
la tauola fopra dettalaagualiarece fefarete polita, & dapoi H darete 
una madi ccnere,& fopra a eifa metterete in una o due tiolte tata ter- 
ra chearriui al fegno voltro>& dapoi i quella medefima tauola co che 
girando hauete ral modello regualiato,o in altra,vi incagliarcre da ca 
po in la (ponda di fuori uno fcano che facci ii pallone fopra alie cor- 
nici, & la ruotaper guida dell 'ama, & cofi da pici 1'altra p da baflo per 
incaftrarelafonm della cula:a,& volendo far la uollra artigliaria con 
da vi itagliarete aneor le fue cornici, fi da capo per la bocca,come da 
pici,aluocodelfuoco,o alii fini de rinfor zi,& acoftandolaal modello 
che fatto hauete di terra,per modo chc per turto tocchi» ilpallonfi 
facci di terra le cornici, o di feno o di terra,alli fuoi luochi faretc,gira 
do seprcil modello biligito, e fac edolo a poto iufto coe uolete che fla 
fartigliariej&dapoiognetelotiitto co feLio,ouer co grafio porcino, o 
con qitel che uipare , giradol fempre alia tauola il finirete , & cofi fac- 
to fe’l uolete ornare di fogliami,di armi,& di fregi, il potete fare,& da 
poi il coprirete di terra co 1’ordine infegnatoui di fopra, & cofi anco 
coi battere ne cauaretelo flile . Ma perdie nel (eccare lc terre il fuo- 
co fpegne 1’humido) fempre indentro & ingroflfa le terre & Ia cenerc, 
tal chefpefle uoltefidura fadiga di cauar della forma il modello.Non 
guardate a queftobatteteio purgagliardamete,che fe no i altro luoco 
fiftaccarada quelle ceneri che defle quado erauate preffo a) termine 
a un dito,& i ia parte detro della forma rertani tntra la terra chc defle 
fopra per raggiogerc,hqtiale come da unabada 1’hauerete tag1iata,& 
tokogli il futletamcto circulare tutta lafiandofi uerra giufo, fatuo fe in 
quclle,che hauefte fatte a uoke,no foffer fotto fquadri, ouernelle cor 
nici, che farebbe necesfita con un ferro aognato& longo andarlafe- 
guitando a poco apoco , per non far lefione alia forma . Ma per far 
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che meglio intendiatc tal pratica di far le fornre.H A ve t e da fapere 
che ogni forma d’artigliaria e di tre pezzi neceflarii , & qual di quat- 
tro,&.alcuua altra di feiTun ddli tre prindpalmence e la forma prima 
chafa ii di fuori»giademoftratoui.La iecodae ranima,chee qudlaclie 
fa alfartigliaria il vacua i mezzo>done fta la poluere > per ilqucle fi cira 
la palla.L' altra e la culata clic chiitdc la forma di fotto,& foftiene tut- 
to il carico del inetallo.pofiano effere il quarto pezzo dametter di fo 
pra per gnida d chi non 1’ufadi far attaccato co 1‘ an im a, come alii fiioi 
luochi ui dimoftrara,e ii due chefan fei,fe quefto fa’l quartoifonli tu- 
ragli idonee la forma di biIighi.Qui horalaffando quanto per codure 
dperfettione la ronicadi fuorbche gia fi puo dirfatta , ui disfi che vi 
macaua il metter dei ferro, che da pici fuftiene lania in mezzo , aneor 
che eficr dourebbe fultima parce clVio ui dicesfi.Ma non fa cafo doue 

10 vela dica»perche tato e in vnluoco quato in vn’altro,fealvoftro bi 
fogno ve ne fer u ite, e cola in vero molto neceifaria da fapere , & ch’io 
fappi non fi fono aneor trouate altre viemiglior da mettcrlo che quel 
le ch’io vi narro, hora la prima , & qlla che mi par migliore e la gogna, 
laquale e vncircolo di ferro, che e largo a ponto quanto e lagroflez- 
za dell'anima,5c hdqtiatcrogabiin croce, chi veli folda ,&chifora la 
groiTezza dei ferro, per que bufi paflali gambi. Tal che per concludere 
ogni vno di quefti gambi entra nella forma di fuori che gli fa paflare, 
& chi a ponto taghatatodella forma quato li baftaacometergli,qual 
di quefti ferri pigliarete a affettarevn palmo fottola cornice da piei» 
& fermandogli bene con terra o zeparellete di ferro o fcaglie di faflet- 
ti,& per far ch’el circulo, che hd da pigliarel’anima,ftiaapontodp6 
to in mezzo , ufano alcuni ancora far quattro ferri, liquali per quattro 
bufifun contro alaltro paflano nella forma, e da capo hano alquato 
duna forcella,che forma la parte d’un todo , &: quefti firmano in fimil 
luocodella forma che li detti difopra, Sz ogniund’esfidalla fua parte 
fpegnendo appoggia 1’anima & la tengono in mezzo . Alcuni altri ne 
fono che non quefto modo,ma vn’altro n’ufano che in fcambio di tali 
ferri ne fanno vno che lo mettono nella culata, qual chiamano la roc- 
ca,che la forma fuafondue ferriin croce, piega in mezzo chefanno 
vn colmo , e ogni vna di quelle altre parti favn pie che pofla a mo- 
do d’un trelpide , & fopra a tal colmo fon quattro ferri che hanno vn 
gabo fitto !k ribiadito in quel colmo fatti a modo dunarocca, anzi 
dunaluminierapiccola, hor quefto ferro fi merte nella culata, & coi 
colmo & con la rocca va in tanta altezza che a ponto arriua doue l’a 
nima con la ponta hd da terminare, 5: 1’aperto fuo e tanto largo ched 
ponto abbraccia nella ponta l’anima,& quefti fontutti gli ordini del- 

11 ferri, che p far tale effetto di tener in mezzo 1’anla, ho mai vedutijeo 
me anco penfo in altro luoco diruene & mofttarueli anco con mi- 
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gliro odomche potrodifcgnati.Horprefuppoflo chehabbiate mc£ 
fo ncila forma vn de fopradetti ferri, o rifoinroni di pigliar qrto altro, 
gli rtuccaretc a torno a torno bene,& dapoi co vna fpogna legata i vn' 
afte,o pota di cana.bagnataco aequa, ouerchiarc doua& ccnere di 
gemme di corna di caftrato ai porfido fottilmete macinata, onero con 
aequa alie macine de vafari tutta la ftrofinarete perdentro.Sccoeda 
riturando certi porarelli,che facimatura,& anco quaiche volta l’ab- 
bruciameto dclle cere & feui,&cofi rotta o a giaccre benisfimola for 
ina pofata,laflarete afeiugare. 

COME FAR SI DEBBENO UANIME NELE FORME 
D E LL’A RTIGLIARIE, CAP1TOLO SESTO. 

A skconda parte della forma per fare l’artigliaric e 
l’anima,(enzalaquale far non fipotrcbbe il vacuo, doue 
ha da ftar la poluerc,& la palla per Ia quale (pinta da! fuo 
co posfi correre & pigliar fuga , t he per far tal cofa bi fo 
gna hauerdue cofidcrationi perche e cola che importa 
molto.Vna fopra a che cofiiThauctcd i fare chcla fuften 
ga & la matenga infla . L’altra di che copofition J : terra chc *-egca al 
gitto,& non fia molto difficile a cauarla dei corpo dcllartgliariafat- 
ta,8c alia prima non fi troua altro che uno ftile di ferro di j odezza 
couenietcattoafupportare il pefodclla terra, & a no piepai perii cal- 
do dei fuoco & non a fcuoter girando (opra bilighi , o muneggiundo- 
lo,& quefto e(Ter vuol piu longo vn braccio, o piu,che non e la forma 
de!l'artigliaria,& fia lauorato iuftamente tondo dritto,& bene aftufel- 
lato,& fopra a tutto ogni fua congiontura fia ben bollita & falda. Ec 
alia terta di fopra fia fatto vn calcagnolo bucarato, & anco piubaflo 
a ponto altcrmine,cheada feruirealla longhezza della forma, fia vno 
o due altri bnfi da podere per esfi paflare li paletti da legare con la for» 
madi fuori l’anima,&anco fopra fabricar la rotella. Hor quefto ferro 
fia adattato fopra d due caualletti biligato,che girado,git i iufto,& che 
fcorrer non poffa ne in giu , ne in fu , tacendo vna forcelletta di ferro, 
ches’incafindapiei in vnaincaftraturafatca con vna lima , & una da 
capo.A pp pesso aqlo s’ha da fare la terra per far tale anima, che fia 
tenace al non sfendere,& ben fatta , &primamence auertirc che den- 
tro non ui fia alcun fadetto,& che la fia comporta con poca cimatura 
&adai caualiina ftacciata , & alquanto di cenere di bucato lauata & 
netta, accio fia di neruofro!le& rotta, per poteria poi piu facilmcn- 
te cauardel uano dellartigliaria , & fimilmente per potere ancora a 
untratro cauare il ferro, vi voltarete fopra per tutto vna fune di grofi- 
fczzacomune conlaflar fcopertodel ferro a ogni palmo un dito, ha- 
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uendola primamente incenerara,ouero Ia inueftite tutta di itoppa di 
canape incenerata ben ftretra con il medefimo ordine,ouero voi fcal- 
datealqco il uoftro ferro, & dapoi il coprirete tutto.lagroflezza d’tt- 
na buona corda, di ceiiere di bucato,o di carbon pefto, impaftato co 
una poca d’acqua re rrofa,ouer o > n chiare d’oua,& appflb afciutta che 
1 c pigliutc dolia votlra terra copofta & ne date fopra vna mano per tut 
to,& co vna poca di itoppa di cMiape lalcgarete, & tofi que (la prima 
terra farcte afciugare benisfirno,& apoco apoco 1’adarete ingroflart 
do per tino appretio alia groflez za die hada die il diametro della pal- 
'la,(empre ogni madi terra afci ugado ben; fimo. Dapoi pigliarete vna 
tauoladi noce od’a!tro legname, longa quato e lania, & tatopiu quS*- 
to arriui tbpra alii fuoi pofameti,perche in esfirhauete da formare, & 
fia di groflbz za ta!e,che quado la terra fegli accofla fia falda,o che nel 
girardc 1’ania no fcuota o pieghi,& da vna delle fuc /ponde habbi que 
ita vn taglio fmofluto fotto,& fia co vna palla groflafatrodritto al pof 
fibi!e,& quefta,come n’ho dctto, fopra alie parti dclli caualetti dotie il 
biligo che auaza fia coduecoficca ture be ferma,pcrdtato difcoftodel 
1'ania quato uolece die la grofiezaddla terra nega, & girado loitil dei 
len o fopra alia terra gia incila rinietrcte piu terra, & co/? fate tato che 
equalmete arriui al taglio della tauola, & dapoi lafiniretefacedolabe 
p o lite co alquata di terra tenera paflata per ttaccio , & finita & be fec- 
ca leu atela de caualetti & anneftatela di quel chedapiei,chenelia pon 
ta gli maca,co buona terra a poco i poco,& cofi qn 1'haueretc dei tut- 
to be finita & fecca con cenere di bucato molle tutta Ia incenerarete, 
& dupoi,al tepo che vorrete gittare , la fi cocerete con 1’ordine che al 
luoco vi dimottrano.s o N o alcuni macftri che forcificaole lorauime 
con auoltarui fopra vn fil di ferro lonraodueditadafunfilo afaltro, 
chiihnette cietro quado e pretio alfindellama a vn mezzo dito, & al 
cuni altri,chedi tal tortezzri non fi curao, dicendo clfetal filo a cauac 
J anima da gra faftidio.Io.non gtiardado in cio,rho vfato alun modo 
& a 1 altrodecondo chem’e parfo,pero tecodo laqualita delle artiglia- 
ne-ANcORA e inita li maettrj di tqlta arte certa diflfercnza non aneor 
nioluta fopra al fare a 1’animcde cannoni dapieivnaparte,che fa nel- 
la canna certa diffeceza che la chiamano camera, perche e a chi piace 
& «i chi non piace,& chi far la vuole I vn modo & chi in vn’aItro, & fot 
to quelto yeiame quefti tali moftrad’haueruidetrogra lecreto, &fta- 
no i tu la riputatione dicedo bugie,che no le taltarebbeno li cerni', co 
jpinectet e che delle loro artigliarie nq folovfcira palle ma fulguri, leqli 
al nne altro no lanno che qlle che ha fatte de gli altri,& te lor domada- 
. * r: iS‘o lor moue,malamete vi sa re(podere,& peggio di tutti foti 
q li chefiriftringono nel vacuo della cana, pche fe mettervi vogliono 
uclla poluere a bafiaza,tolgouo della longhcz zadel corio della palla 
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che e vna delle caufe della (ua fuga,pcrchc e vctinto che quato vna arti 
gliaria e piu loga di cana copiti vigore ii medcfimo fuoco manda piu 
di lonta la palla, erano adonqne q!H cheftrin^edo dapiei, perdie, coc 
v’hodetto,fcortano ilpezzo,&anco eranqili cheilobligaodi mette- 
re vna certa quatira di poliiere a ponto, che fe dapoi non ve la mette- 
nola palla aluocoche ha fatto piu ilretto no puo paflare,& cofiifra Ia 
poluere & eflarefta vn certo fpatio di vacuita che facilmete potrebbe 
dar gradano arartigliaria.Maal t i rare il da cerro, perche Ia (pcricza 
ne infegnache quato piu poluere e in nel luoco ferrato, piu perla mol 
tiplicatioti dei fuoco v’e forza,& cofi anco quato piu in vu inometo fi 
daoccafiondaccenderepiuanco evuito il fuo furore, & piu preito, 
come parte monente, fuori butta ia palla , laqual cofa c allartigliaria 
quato piu preflo efce di tormento e piu ficurta , Pero a me pare,vo 
lendopurfar camera, far di qlle checrefcano i! fuoco & la cana, & qlle 
fono quelle che co certa ragione allargao,& masfime i mczzo pm che 
in fondo a fimilitudinedevn grad’orzo,ouer quelle che da piei (lacoe 
vn padiglionedi tromba,ouertefla d’un polzone. Aneor che, dalla for 
ma liretra in fuori, molti dicano,che quato piu s’allarga lo (patio del- 
la poluere piu fi tolle dellaforzadel bronzo,crmefel te i mine dipo- 
terglie rendere & di far 1'artigliaria piu grofla lor fofie tolro. Aleum al 
tr» fon chedicano,che vfcendo de termini a ponto che piglianole lor 
jnifurefe lor tolle di bellez^a,in cheerano,ptrche ignorate e qllo che 
con rinforzi & ornamenti di cornici non fa coprire qucl che hddt.bio 
che alia villa difpiacci vna cofa fola,cognofco cheogniuna d*efie caine 
te die facciatenalceqtiefto inconueniente, clfil bombardiere in cari 
carie non vi puo bene affectare & r i 11 regner 1 a poluere nellapalla, co* 
■me in vna canaequale.Hor qual di quelle (orti piu vi piacci,come v’ho 
decto, Scanco vcdretcdifcgiiato , invoiliarimeflala tllcttione. 
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MODIDIFARE L A TERZA PARTE DELLEFOR 
ME DE L L’A RTIGLIARIE CHIAMATA 
LA CVLATTA. CAPI. VII. 

ellb due parti delleforme delteartegliaric dettoui, 
vi manca Ia terza che e ii far delle culacc ejequali per et 
fer vna parte , cheoltreche fempres’adorna diqualche 
fcoltura per far bella l’artigliaria,e quellache fa il fondo 
& che ferra tuttala forma, & quella che anco riceue il ca 
ricodi tutto il bronzo. Et pero fi dcuecongran confi- 
deratione& diligenza fare aucrtcndoa farla forte .fidi terra come 
di legature di ferro» &d far qucfta s’ufan diuerfe vie,ogni mae— 
rtro fa quella che fi »o che piuglipar breue , o che fi diletta di farle 
ornate & belle, ouer fecondo che anco fon l’artigliarie,ouero la com- 
modita dei artefice.Sono alcuni , che fe lartigliarie fon di forma ton- 
da.fannoil modeldellaculattaaltorno,odilegname,oditerra, &fe 
fono a faccie le fan di legname a mano,o di terra a faccie. AI modano 
della tauola,& quel che per forte della forma non vicifle»ilfanconten- 
nere fo tto,d co feno ouer tutto di feuo,o pur di cera in modo che efca, 
&cofi cornici o altri refattino che vi voglino farlipoffan mettere di 
legname o di terra, & cofi ancora li fogliami vi metteno di terra , o di 
cera da potergli con le mani.o coi fuoco cauare.sopRA alqual model- 
lo,habbiatelo fatto come voi volete, vi hauete a metter fopra la terr 3 
fatta con buona cimatura,& diligentemcnte a poco i poco ingroffar 
la forma & farla piana foeto, d modo d’un fedime, & fopra addattate 
il mafehio de vna incartratura che con mettaapponto da piei alia for- 
ma grande, come fa vnafcatola nel coperchio torneggiandola con 
vn ferro quando e fecca,o facendolo con vn pezzo di cintino quando 
e frefca,ouero co vn ferto giradolo dal p5to dei mezzo (opra al piano 
deth forma,! enando il fopfluo co vn icarpc!lo,o aggiognendo di terra 
doue manchafie fino che iuftamente entrafle nelluoco della fiia comi! 
fura,8t cofi fatto, legate la forma bene di fil di ferro a torno, & anco 
rarmatedivnagabbiadi cerchi & piaftre di ferro gagliardamenteSc 
riepiete tutti li vacui di terra o pezzi di mattone & terra come vi pare, 
& ftrignetela nelfarmadura bene,& cofi dapoi coi fuoco , o con altro 
modo cauarene il voftro mafehio, & hareteil vacuo , quale anchor ra- 
conciarete con terra molIe,doue bifognafle, & quefta cofi finita e l’al* 
tra parte della forma che vi macaua,& vi disfi di fopra p far tal cofa ef- 
fer tante le viedi fare quate fon gfingegni o pareri di maeflri.Io no fo 
Io ho praticato tutto quefto fcrittoui,Ma perche fempre mi fon mol- 
to piaciute le cofe ornate, 8c ho sepre nelle artigliarie,che ho fatte , da 
piei, olere alie cornici, che mi fon pfe at jppofico^ddatato figure,t effce* 
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/i humane come d‘animali di tutro rilieuo,vafi,o fimil cofe,!equaIi fem 
pre ho fatte di cera tutte,ouer di terra de boccalat, che fi fanno quali 
a poto come l’ho volute chc veghino, St fbpra a defle ho farta la forma 
ivnadelledue viej&masfimep far Ia incaftratura checocorde vi ven- 
ga d poto ai voto da piei della fonna prima, St per cio fare bb fatto di 
legnatnevnmodano vacuo fopravna rauola cdlaltezzaapoto quan- 
ta e 1’akezza della rnota cbe fa it nacuo da piei , 8t nel mezzo di qucfto 
todopiularghettoda capo che nel fondo ho meflo il mafchio della cu 
lata,8t coli l’ho coperto di terra St fegtiito la forma di tanta graflezza 
quatocoportaua tutto il ^metro della forma grade , & dapoi con 
filo St verghe a gabbia di ferroTho ferrate bcnisfimo , & cofi fatto & 
bene afchiutte l’ho cauato il mafchio co fuocojO con graffioli, o altri 
ferri, St avntepo medefimo ho trouato fermato,il uacuo della icaftra 
tura il mafchio della culara,laquele rifcontrata la riconciauos'alcuna 
parte uerache n’hauefle dibifogno, St per quefta uia feci laculata dei 
Leofante in Firenza,che p effere una cola fconcia. St haucr il fuo uafo 
di piu di vn braccio,8t diffitilmente 1’hauerei potutaiuftatnenre con- 
durre. Ancora p fuggir faftidio & fpefa di legname , n'ho molte uoltc 
fatte feuza tal modello hauendo facte le culate di terra, come u’hd det 
to 8t onte co graflo o leuo,8t di lopra meflo illuto, u’ho fatto per for 
zadi milure 8t di fcarpello l’incaftrature . Horper qual fi uogb modo 
chefacciateleformedi tal culate fatte che be comertino ,& che le fie 
be fecche & di terra be copotta & bcnisfimo armate di verghe di ferro 
copofte a modo d’ua ftella,8i ripiegate a gabbia & i ogni te fla di ferro 
fia vno oncino volto in giu,St co vnocerchio buono a torno d modo 
d’una cefta, Auertedoui che non uincrefca fadiga,ne fpefu furia bene, 
pche IpeflevolteStpil carico &pil caldos’apreno dentro comeuna 
mela granata, St bencheptali sfenditiire il bronzo n6efcafiion,fa che 
1’opera tua uien guafla St di mala forma , & al fine p forzadi taglioli St 
Icarpelli con gran diffieuka e dibifogno ridurle, St per cocludere,al fin 
la incencraretc,8t quado gittar uoleteda metterete a ricocere,nel mo 
do ch*al fuo luoco ue infegnarbjSt come fi coftuma, 

MODO DI FAR L A ROTELLA OVERTAGLIERE 
PER CONSOLIDARE LANIME IN MEZZO AL 
LE FORME DELUARTEGLIARIE NELLA PARTE 
DA CAPO. CAPITOLO VIII. 

E L A rotella non farete a un tratto ch’al fuo luoco ve 
ghi fatta con raniainfieme, e di necesficd farla da per- 
fe ,&calcofafifafpianandofopra unatauo!a,o altra 
cofa piaua,una piaftra di terra grofla & Earga/econdo 
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[a ruota chc facefte alia mattarozza dei model primo deirartegliaria. 
St co vn fefto aporo {egnddola,quado e (ecca,& dapoiragliandolaco 
fcarpello o rafpa, nel uano da capo iuftamenre la cometterete,& fimil- 
menre in mezzo a ponto a ponto di quefto tal tondo di terra , farcte 
un foro iuftamente tanto largo quanto e Ia groffezza deU’anima . Per 
ilquale inefla nellaforma al fuo luo co la rotella,8c dapoi p ii foro det 
fapa(Tatal’anima tiadi iuftamente per mezzo Ia forma , tal che habbi 
caufa di a trouare il circolo dcl fetro che da piei alia forma>per cale ef- 
fetto tnetteftc,& come u’hd detto di fopra/e non lafate ifiemecofa 
i ni ma attacata,e di necesfitd ^pcedere per il fbpradetto modo . Ma fc 
i far la tiolete con 1’anima attacatajche piu mi piace, perche fi fapiu iu- 
i.fta,fi fariel taglio delia tauola,che agiuftaranima,daeapouna intacca 
I tura che ripicna di terra fa aponto il rilieuo che empie il uacuo di fo- 
pra matarozza, Alcunialtri lono che fopradun legno todo delia grot 
fezza delfanima, aponto ui fan fopra un mozzon di terra, & fecca fi Ct* 
ga,ouer co un ferro fi torneggia.Sc fene caua iino,due,tre,o quatcro,8c 
quati hauete dibifcgno di tale rotelle iufti da comectere d ponto d luo 
co, perche glihauete fatti. Ancora (Ipofian fare cotum cintone inta- 
gliato in una tauola & girado con terra molle fare d ponto tal ruota. 
Aneor far fi potrebbe formadolo in una forma fatta tonda iufta alia 
^gradczza con unrileuo tondo in mezzo che facefte il bufo delfentra- 
ta dellanima Alcuni alcri fono che per metter nella forma iufta tal ani 
ma,non adoperano,ne rotella, ne ferro alcuno , maformano ilbiligo, 
quale fanno d ponto delia groffegga ch’ha da effere ranima.Maquefti 
poffan mal fare! a matarozza, & anco bifogna che faccino gli gitti &li 
sfiatatoi basfi,& per cato dellauoro,chefecondoilparer mio, no Ion 
ne cofibuoni,ne cofi licuri* 

MODI DI CONSOLIDARE L’A N I M E NELLE FOR 
MEDA PI£I DELUARTEGLIARIE. CAPI. VIIII. 

ncoha che v*babbi detto auanti di confolidare 1‘anime 
nel capitolo di far le forme prime delVartigliarie ,pche 
meglio St pin ordinatam e te 1’intendiate, ue uoglio di 
ntiouo qui fuccintamertte replicaruene,pche e cofa che 
importa alfai alfutile dei patrone & all honore ancora 
dei mae tiro. Perche chi non colloca lan ima in meggo fa 
Tartigliaria debile & anco tirar non puo dritto ,&moftra grande im- 
peritia dei maeftro , & per concludere , e effetto molto necelfario il 
ferio bene, il primo di quelli che tu disfi e un ferro Fargo undito,fatto 
Icircolo che ha quartro brache i croce, 8t queln’hdtre,& qftofimet- 
te da piei d un palmo o mez^o braecio idetro nella forma la,doueco- 
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mIticiaVuItimacornice,&qfl:o mifuradod poto fi eofola! mezzo dei 
diametro , &Ie branche fitte nella terra & bene ferme cozeparelledi 
ferro o fcagliette dimattone che nietefi mouino.Faltro modo e quat 
tro ferri che habbino da capo ogni vno vna forcella apta , di forte che 
facci vna parte dei todo,& qfte fimilmete i quarto, aneor che n5 il fac 
cino intiero,fanno vn circulo m i furato della grofiezza delFanimaXi 
gabidelle quali comesfi nella terra fimilmete come 1’altro fi fermano# 
Laltro ferro che pur per rkegno delFanima e quelli che alcuni coftu- 
mano di fare che fon duo ferri torti ti guifa di vn mezzo areo, & doue 
caualcano c ficto vna rocca di quattro ferri, che tato ha d’aperto qua 
to il diametro della grofiezza deUanima , & quefto fi mette nella cula 
tadentro ilmigliore di tutti, lecondo il parer mio,eil fare vn circolo 
co quattro cauichi di ferro, chel pasfino p quattro bufi , & mesfi nella 
forma, &li cauichidi fuorfienbucarati,perliqual bufi fouiene il circu 
Io a tirarein mezzo a ponto, c qual di quefti vi vengabendufarc.p E H 
rifeontro fimettedi foprala rotelladi terra bucarata detauiauanti. 
Potrebbefi ancora in luoco di quella nel vano della matarozza , o piu 
alco,o doue volefie,coinmeterui iuftamete,vn’altro fimil ferro gogna 
to,comedapiei facefie.Be che d me fattefoilmaneggiochefifadelle 
terre, carbo ni, & polueracci,)mi piace piu Fhaucr la forma coperta dei 
la rotella, che fcoperta,come farebbe coi ferro detto , chc anco che mt 
piaccia Fentrate ampie,mi paiono aneor pericolofc, pervarii inconue 
nienti & masfime mi parebbe quefta.Pero laudo la rotella fa tta da per 
feoattaccataalFanima.Delli ferri da piei dettoui tutti inipiacciono 
piujche qllo chc fi colloca nella culata.Perche mi fi moftrano duc diffi 
culta Fu na che prima che metti dentro Fanima nel luo luoco bifogna 
mettere alia forma la culata & lerrarla,& dapoi per mettere 1’anTa git- 
tando vn poco di candelletto di cera dentro accefo,& con ingegno& 
patientia biiogna maneggiarfidi fopra,& per veder il fondo e di ne- 
cesfita ftare a gitto aperto.Doue facilmente e posfibile che a cafLarui 
pofia terra carboni o qualche cofa dentro , & calcando aneor che ve 
lauedcftc bifognartbbe cheIavifiefi’e,orifarfi,che in niuno degli altri 
modi puo cofi interuenire.Anzi me piaciuto fempre auati che fi met 
ti al fuo luoco laculatta far ferrare no lolo tutti li gitti & sfiatatoi con 
fioppa,ma far coprire & legarui anco vn panno lopra. L’altro incon- 
u e plente che potrehbc eficre che alzafie alq lianto piu dcl douere coi 
caricare vna banda dei pofamento dei trefpide.Ancora che p ficurar 
fidiqftofifanlebrachedellaconocchia longhe & Fanima loga a pon- 
to quat o ha da effere della rotella a doue nelFartegUaria hd da effere il 
buco,Hor,come coprcnder potete,to forma quado vi s’hada merter 
detroFamaftamefiai vna fofla, auati ilfornello, cupa quato c efla,& p 
di fopra co vna taglietta vi fi mette lanin.a, come a fuoi luochi quado 



DE GITTI ET SFIAT ATOI 
fari a ordine la cosa da gitrareJtenderete.Qm apprcflo v’hodi/egn* 
tojle no vegli hauefie be dichiarari, accio che coprendere potiate chc 
cofafiala rotella, & chc Feno li ferri goenathoucrquellifatti arocca. 




DE GITTI, ET SFIATATOl D ELLE FORME,IN 
VN1VERSALE, CAPITOLO. NONO. 

G n I forma, di che cola la fia, volendo empireilsuo va- 
cuo di bronzo, o dakro meralio,habisogno d’hauere, 
secondo la materia couueniente, cntrata,& coit anco e 
di neceslita che 1’habbi e suoi sfiatatoho volcte dtre Ipi 
racoli.Perche ni una cosa(ben che la fia chiamata vacua) 
e che la non fia piena dacre ,& hauendoui i cntrare ii 
bronzo fufo > materia per la fua ponderofira repentina, calidisfima 
come fuoco,o piu, & anco grofla, & fcontradofi nell*acre,chc e nel va- 
cuo di tal forme,fana de necesfita per trouarfi ferra t a, o che Ja non ce- 
de He Fentrata al bronzo , o che la crepaflc le forme per vscirsene ,3e 
cofi, per tale alteratione , uerrebbe male il voflro gitto, conte pec 
esempio potete vedere,quanri gorgozzi & violenza denioftra,Ieauic 
ne che vn poco gagliardo diate Facqua , quando d’efla volete ctnpi- 
re vn barlotto,o altro vaso , c’habbi Fentrata fua Ilrctta , & pero pen- 
sare quato piu il bronzo )’ha da fare, quanto e piu contrario alia natu- 
ra delFaere che non son le cofe £rcdde,niolli,& lottili, & pero e di ne- 
cesfira dare Ja vn canto letrata ala materia terreftre &alfuoco> A da 
Faltro Fusci ta alFacqua & a! aere accio che fenza ollacolo della voftra 
materia liquefacta fia pieno in ogni parte il vacuo della vofira forma, 
Ma anco appreffo a qucfto,vsar vi bisogna vna certa' diferetionepri- 
mamete di metter letrata i luoco che facilmete il mcrallo p tutto cor 
ra& che dimano in mano, secondo che s’cmpie,I se mcdUimo fi vtga 
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cancantIo,p dire occafione che quel che e fpinto vadi i ttitti gli eftre- 
mi& fottili vacui che (bnaelleforin;,& anco voi toTarte aiutarete, 
con fare alcune vie vacue , che a que luochi,che dubitate che da perfc 
non vhndaffe , che delta maffa magiore ve ne porcino , & volcndoui al 
fermo ficurare fateui vno sfiaratoio , che venga finda capo fuor della 
forma. Et concUtdendo,quanti piu sfiatatoi farete alie voftre forme, & 
fenerate hrghe, hau endo ben fu(o,ficuro (arete chabbi da venir bene 
il voftro gi tco.Nc circa a qucflo altro dir vi fo ne poffo. 

DEL RICOCERE LE FORME DA GITTAR BRONZI, 
IN VNI YEKSALE, CAPITOLO DECIMO. 

AvekdoVi auanti demoftrato come E con ducatio 
lc forme dellefigure,8c aneor quelle deH*artigliarie . Al 
prefente,per volerle gittar di bronzo , vi vo dire come 
di piu tal forme adactar Scdifporre hauete, accio che a- 
micabilmente Scfenzaaltcrationcriceumolefufionde 
metalli, nclliquali>come soche comprendete,effendoui 
introdottada’lfuoco,come ne quando fbnfufi, vnaattual & intenfa 
caliditd,8i fatta quafi materia, di natura contraria dei fuo primo efler. 
Anzi,come so che fapete,che tutte le cofe calde ion di diretto inimi- 
che d ogni freddo & humido.Pcr ilehe edendo la forma di terra>& co- 
me fapete , effendo la terra per fua propria natura fredda , & p 1’acqua 
che per liquefarta & ridurta maneggiabile Si tencta vi fi mette, vienc 
anco,oltre a I’humiditd,d moltiplicar in tnaggior freddezza.Pcrilchc 
c di necesfitd,fe goder volete li fnitti dell opera Si delle fadighe voftre 
piu che fi puo delluna & delfaltra cola liberarla , perche due contrarii 
allogiar non polfo no infieme,& cofi per far quefto , come a loro op- 
pofito,fi ricorrc agli ainti & forza dei fuoco,col mezzo duno effecto 
che Tuno & 1’ altro ne fcaccia,8t quefto fi chiatna ricocere. Perche altri 
menti, come la ragion vi tnoftra, & Peffetto maggiormente vi demo- 
ikarebbe,fenza grande alterationeil bronzo fufo dentro nella forma 
metter no potrefle.Perchecome (apete,doue fi troua il freddo & 1’hu- 
mido rinchiufo,& vi fopra auega il caldo fi cotterte in vn vapor aereo 
groffo Si ventofo,che con effecto non fbl farebbe atto d opporfi di no 
hilare enteare il bronzo . Ma anco con la humiditd Si raolta fiia fred- 
dezza di tnolle & liquido vincendo la calidita violentemente locata in 
macerie acquofe Si terreftri,difpofte d ritornar nel primo Ior effere, fri 
gide 8c dure diuerrebeno.Si che>per c6cludere,e di necesfitd ricocere 
ogni forma che fi vuol gittare,pfuggirc q pericolofi ribollimeti & gra 
dialtcratiojchefail brozofufb.pilqual, oltre alpatirche farpotreb- 
bc alia forma, farebbe aneor chel voftro gitto intero no verebbe, 8i Ct 
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! pur con grande sforzamento di materia ii venifle,{arebbeperdcntro, 
&forfe difuori tutto bucato,& fpognoso, &ptal fito molto ribollire 
&schizzare& saltarfnori darcbbe occafionealpcrdcrdclla materia 
molta.Nc anco paffarebbeforfe oltre alii pdetti dani fenza voftrapar 
ticolar offefa,o delli circonftanti,chep vofiro aiuto,o pdiletto di ve- 

■ der vi fi trouaffero.Si che per concludere,vo!cdo gittar fenza ricocere 

' & bc ricocere,farebbe vna ignoratia manifefta.Hor quefto rale eftet- 
i eo,fecodo li lauori & oppenion de maeftrhfi va facedo.Ma comuneme 
i te tuttc le forni e, o per difuorj,o per di detro, fi ricoceno co carbone» 

: o co fiamcdi legna fecche,c6emeglio vienc alfartefice. Qnellc dcllefi 
l gure per necesfita fi ricoceno per difuori,perche no v’e modo di po- 
ter mctter detro il carbone, ne vi fi dene , ne anco di farpaffarelelin- 
gue ddle fiam e, p effer luochi ferrati & fenza efa!atoi,& cofi anco doue 
fonoli vani ftretti & tottuofi,c6ei quellifi v«de,& queftc qiifi voglio- 
no ricocere fe Io favn ritcgno d torno ditefte di mattoni vn qttro di- 
ta lotai delia foKaa,aito qto e Ia forma, & s’cpic di carbocp fin g.to nc 
ticne,& di pur aco fi fa colmo>& I cfTo a poco d poco meflbui il fuoco 
: £c p tutto acccfb fi lafla co fu mare il carboe p fin che da fe fi fpega.Rc- 
cordadoui, che doue fi puo 3 p effetto vtile»fi die fare a capo alia forma 

■ vn foro, che facci vn e friat oio, acci ochelhumidita cacciatadal calor di 
fuoco poflafacihnete pquelloefaiare.Ai-CVNi altri fono che vfano di 
fare vn fornaeiotto co terra murato a torno & fopra quafichiufo con 
vna volta piana,& co fiamcdi legna d poco d pocole ricoceno»& altri 

i tnodi di ricocere le forme dellefigure noho ne veduto,ne intefo. 
t QVELLE delfartigliarie cofi,coniefontrepezzi,in tr.e differetiatimo 
: di fi ricoceno, o indnc>aImanco iaforma maggiore,ilpezzo primo fi 
: ricocc co legna fecche p detro, & anco s’ufa di farlo idue modi,& l’u- 
i no e che fi mctte la forma d giacere,& detro co legna sottili & fecche 
schiappate p longo se lo da tate de fiamc di fuoco che ficno per tutto 
infocate& rofie,ehe i spatio ditre& di qttro horeqflo effetto fi fa be 
nisfimo.ALCVNi altri sono che coeeno tali forme pritto , met tendo 
le fopra avnforndlctofatto per tale effetto, che habbi vn bucco imez 
: to largo la terza parce dei diametro di tutto il todo dei vano ddle for 
I me,acciothe p qllo le fiame entrino detro & vadino p il mezzo tutto 
I »1 logo delia forma fin da capo,sen za penotere neffuna ddle bade,per 
I che doue tocca,bruccia la terra, & offende la forma, & cofi cotinuado 
p tal via il fuoco fi vien tato d scaldare che tutta la forma benisfimo fe 
infuoca& fasfi rofla ♦ In che fi rien tanto che Jefiammepasfinoga' 

: gliarde per la bocca di sopra, & allhora sard cotta per tutto vna grof 
I fezza di corda, il che cofi effendo ,&h?.uendola di fopra con qualche 
cosa turata , fi lafia freddare. et a v e r t i t e che nd dare il fuoco» 
che piu prefto fia poco & longo, chc repentino ,& troppo. 
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ET ANCO auertite,doue ricocete,che 1 e fiamme non piglino vento, 
perche darebbe causa di colar la forma & a guaftarfi.ouero a far p de- 
Ero grandi $fenditure,& quefto il modo ddli due, quado mc occorso 
ch’io sou andato vsando,& perpiu mia comodita, quando fonftatelc 
formc grandi , l’ho sempre ricottc denrro nella folia , &anco sempre 
quelle forme.che j> causa di commetter pezzi ho hauto a maneggiare, 
tui (bn mgegnatoricocerlein luochi manco fcomodi che ho poifuto. 
Pcrche la terra ricotta facilinetefrange,& franta co d ifficulta fi racco 
cia.Ne circa al ricocere qucfta parte, che fa il difuori dell 5 artigliuria,vi 
fo dir altro,cheg,to v’h6dcttox’ANiMEiche(bn delleformelafecon- 
da parte, a volerle ricocer bn, fi mecteno a giacere in terra, pofate so- 
praa tagli delle groffezze di mattoni mesfia traiicrso>vijmezzo brac 
cio discoftoTun maton dal’altro,&;che ifcia con 1’archi petiolo beiiisli- 
mo i piano, accio che’l fuoco tirando la terra, il ferro, che e deero p il 
caldo facecdofi piegheuokfanimanon fi tcrca,i! cheauienespefloa 
chi non ci auerce & dapoi datorno felo fa vn ritegno di mattoni difeo 
fto tre dita da ogni bada»p tutto, q,to fi fiede fa longhezza (lia, e s’ern 
pie di carboni, & dapoi vi s‘appiccai! fuoco, & filafta i poco ipoco bc 
»einfocare,aggiognendoui fopracaibonedoue veddle che 1'anima 
fofTeftata ben cope rta,& lallan dolo cofumare fin che dura fenza toc- 
carlo per fin che da (e fi fpcgne.DapohdVeudo tanto refreddaca,che Ia 
fiabcmaneggiabilc,fipiglia netra,& riftucca,doLiebifognafle & firin 
cencra con ccncrc di bucato & chiare d’aua,8t chi la ftempeta coii vi- 
no,& chi con aequa, & poi fe non e legata fotto, di filo di ferro fi lega 
di dtie dita in due dita,o mato,& cofi e dcl tutto finiia da poteria met 
ter nella formaa fuoluoco ho d ellan i me aneor v edure neo* 
cereper rittoavnmaeftro Genouefe,che non fi fapeua gu irdareehe 
nel ricocere le iionfitorcefiero.Sc quefto le impiceana per difopra,co 
vna buona ligatura di filo di ferroj&a torno vi faceua di lumine di fer 
ro vn gabioncelloalto vnme^zo brac cio » Sc fotto ripiegato perfino 
alia grodezza delfaia tutto di bufi fotto & da fiat hi forato, Se lo empi 
na picti di carbone, & li daua fuoco, &: dapoi di mezzo braccio in mez 
zobracciolaudauapcr tuttalalonghe^zaricocendo , ingegno ccr* 
to daburlarlo,perchc,oItre almetterci piu tempo Se maggiorfadiga, 
credet aneor non poffo che ricoccfle bene, ne equale , che tal tofe no 
gettino tutto i!contrario.L.’ALTRAparte,che fbnole formedellc cu- 
late,chc d volergli receocere,finietteno in terra fpianati , & a torno fi 
fadi teftcdi mattoni vn ritegno alto fopra lorlo della forma duc dita 
Sc il va tutto fblojdoue ha da entrare il bronzo, sempic di carbone.Sc 
vi s 'accende il fuoco, & tanto dentro vi fi manuene che vedrete efler 
be roflu & bene infocata,& cofi per tal via fi ricoce.A ncora fi fa vn 
circolo di tcfte di mattoni & scinpic di carbo ne, Sc vifi met te il fuoco. 
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& comc vedete che fienbene accefi, vi (i mctte (opra la forma della vo- 
flra culata,voltado il cauo vcrfo il fuoco,ma tanto altaycHe a rrc d ira no 
torchi il carbone » & fuluatc gli fronti delle comiflure fenza ricocere, & 
tofi,comeficoftiima,laflateftareilfuoco,pcrfinoche da se fi (pegne. 
Potr.es te ancora,aditrado le forme volte (opra alie tefte di mattoui» 
come v’ho dctto.ricocerle eoo fiatnme di legtu (ecthe, & qtiefti fooo li 
modi che fi coftumano ocl ricocere, & in bcii di (porre le forme de larti 
gliarie,e ogni altra forma di qual fi vogli co(a,<econdo la comodi td, vo- 
lere.Se potcre de maeftri.LEQ_vA.Li forme, hauedole cofi condocte, vi ri 
cordo,chequado levolete gittare,vediate che le fien benfredde,& fep 
ricocere hanfatto rottura alcuna p terra male attacca ta,o.p il tirar,che 
fanno moltep natura.o p veto, che nel refredJareThabbi pro(Te,benif$i 
mo lereftuccate coftucco fatto di chiared’aoua,tnattoi] pcfto,& calci 
na vilia, ouero in fcabio di mattone terra di forme ricotte & gittate.ET 
m p o mette dentro & bene fpoluerate fofiadole co vn mantachetto, o 
canon di cana, 1 e darete vna man di ccnere o ttitto di geme di corna di 
caftrato fottilmete macinate-in fui porfido, onero con lapila de vafari 
cola niacina grofia& aequa, Et cosi fatto rilcotratecodiligeza tutti 
li pezzi a hiochiioro.fe p cafo alcu nel ricocere hauefle variato, reduce- 
telo corafpao fcrrochetagli.o co altra cofi che inftamenteritsorni.Er 
Ess end o forma dartigliaria, quale p tiecefsita gittar,ppiu ragioni , fi 
deuep ricto,fi coc auanti gid v’ho detto.fi fa vna fo(fa,ouer pozzo che fi 
chiami.auatiil forno dcllafiifione,cnpaq.to c lalonghezza della forma, 
& tato piu,q.to,mc{Tala forma al fuo iuoco.appoto fiavn pede te da l’u- 
fcita dei forno alia forma chel brozo facilmete correr vi polia, & in qfta 
tal fofl"a,e(sedo lavoftra forma grofla& mal man egg i ab ile, (e nel ricocer 
detro no ve la mettefte,Mettareteuela al plente, & me(Ta,vl collocaretc 
1’anima al fuo luoco che ftia mediate la rotella di.(bpra,il ferro gognato 
di fottoben ferina, & appoto appoto neltnezzo dei vano,?e app reflo tu 
rate li gitci& sfiatatoi co ftoppa cogiogerete co la forma maggiorela 
forma della culata.aluoco della (uacomifsioue, St vedete che p tuttele 
pti iuftamete (erri,& a gli oncim dei armadureal corrario 1‘un de Taltro 
riuolti.qli agli eftremi di tutte le forme che co altre s’ha da cogiognere 
e di nccdsita fare con filo di ferro dpiudoppi benifiimo legar!e,St con 
auoltarlo co lapotadun ferro vn poco torto piu infieme la riftrignere 
te,& tal legatura fare te piu for te. Er cosi.feno hanetefattala forma 
a bili ghi infieme conia prima forma che di fuorvenghin (errati codue 
piaftredi terra r icot te fatteappofta,ou er codue rnezzi mattoni arrota 
ti infieme & fpianati gli turarete & co due croci d i ferro a lorn oncini fi 
irtilniete,come la culara,kgarete luno&raltro luoco (errando beni (si- 
mo. L’anim Afimilmente coi mettcrevnbuoiipalletto di ferro nel bu- 
fo, che facefte fotto al calcagnolo nel ferro de 1’anima , St fc fon due che 
attrauerfino , & anco auanzino da ogni banda da capo la fornu con 
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fili di ferro fimilmente d larmadura della forma gli legare te, onero con' 
dueo quattro bnone ilaffette,pur defla armadura attaccate, faretele 
ponte di efle beti pigliarc,aecio che ficuram ente con lanimo flarpotia 
te che tal anima habbi per forza d flar nel mezzo,& che per niu modo 
dal bronzo fufojcome e fiia natura far d tutce le cole, in collo follcuare- 
te,o forfe trarla fuor dclla forma per alcun modo non polsi, comc gia 
d me e interuem:to,& a de gli altri maeflri afl'ai,ch’io vi (aprei dire. Hor 
qfta tal forma con turte l’auertenze dettoui cofi acconcia,& tutte le co 
nudare con terra molle o altro flacco ben ripiene & ben riftuccate , & 
alii gitti Sc sfiatatoi ne ktochi proprii formati,pchc piu turino appoto 
fatto li loro ilropagli di terra & fecchi,conefsi> o pur con floppa, ogni 
etitrata terrete bcnifsimo turata,& anco p piu cautela, pchc piu copra, 
vn panno fppra vi legare te. Attefo che facilmcnte p il molto maneggio 
di corepotrebbc,fmouendofigli flropagli,n6 trouado ritegno, entrar 
nel Ia forma terra, faflctti,ocarboni,o qualchealtra cofa,fenon dcafo.p 
mand un criflo,eIie nocer vi voleflcj&cofi,quado haucrete la forma vo 
lira d tal termine codotta, vi coloreo d quato piu preflo potete vfinge- 
gniare gittarla, accio no pigli dalla terra hnmiditdalcuna,alche e mol- 
to difpofta.Hor qfta,o cjfle.eflendo piu forme nella fofla dettoui 1’adat 
tate p cotra lefcite dei brozo, mettedo li lor gitti chep vn canale riceui- 
no il brozo fufo,& auertedo che’l fondo della fofla fia duro, che calar no 
pofla p il pefo,& mefla forma la voflra ben dritta, So p r a d ogni dilige 
za vi ricordo che facciatc che co pilloni la terra d tomo a torno le fia be 
nifsimo calcata,& co li coipi fata dura,laquale d fuolo a fuolo di tre dira 
Itredita,opoco piu,inettedo di terra minuta p volta andarete co lidet 
ti pifloni battedo fen-za rifparmio di fadigap fino che di detto terreno 
be calcato 8c be fermo haretcpienaal par dei forno tuttala fofla. Et ac 
ci o che meglio infieme tal terra fi aflodi 3; vnifca effer vorrebbe alqua 
to lui mida, mano molle, pche,fe polsibil fofle, farcbbe bene che inqfto 
atto diuentaffe vn maflo di pietra,& hauendo coi modo detto cofi pie- 
na la fofla farcte infra la forma & fefeita dei brozo dei fornello vn cana 
le di mattoni,o docci, murato di terra largo vn quarto di braccio , alto- 
akretato,& lo incenerarete,&dipoi con carboni o legna ilricocete be 
nifsimo.accio che quado vedrete il brozo eiTer fufo & ben di(pofto,ca^ 
liadol p tal via p codurlo al gitto della forma, no habbi da fenrire alcuna 
humidezza,ne frigidita,& cofi fatto qflo, Scricotto aneor la coppa,ve- 
dendo il voflro brozo alia vera & buonadifpofitione fua della fufionc ar 
riuato; Necto i! canale & la coppa dei gitto da ogni minima cofa, pco- 
redo co vn ferro nel bufo dei voflro forno,chepefcita e adattato, fuor 
come vn olio il farete venire , & cofi empirete le voflre forme di figure 
d’artig!iarie,d: campane, o di qual fi voglia altra cofa, che fieno,chc fat- 
te hauete,& cofi con tal ordine procedendo inquefli effetti fenza erro- 
re hau r et e, fe condo 1’intento voflro, el fruccodelle voflre fati che. 
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Arendomi che 1’artigliarie nellarti dd gitto fieno 
di maggior importantia che alcimadellaltre cole che in 
efla fi faccino , & che piu fe ie ricerchi vn certo diligente 
antiueder,per efler fuggettc a molte imperfettioni, dclle 
quali , ancora che largamcntc <o ve lfhabbi detto , a piu 
corroboratione,vivoglio horqui rephcar certe auerten- 
ze vtili & necefiarie . Perche a me non e conccfio d'una materia che hi 
molte parti il poter per tutte convno fuito pienamentepaflar.Perd 
non vidardfaftidio , aneor che vnamedefima cofa rifentiate narrarui, 
perche nonfardfenzacodicillo di qualche cofa alpropofito,&pcrque 
fto ho formato il prefente difcorfo,& 1’hd chiamato auertenza,la prima 
dellcquali e di far itmodellodoucfi edifica foprala principal forma dcl 
1’artiglicrie ,&quefto hauere d’hauer piu dic d’alcun’altra forte di Ic- 
gno vno abeto fecco & ftagionaro longo & grofio , quanto firicerca i 
1’artigliaria, &piu di vantaggio , come hauete in telo, & reintenderete, 
& quefto perche e legname per natura drirto fbpporta bene il pefo, nc 
per fuoco,ne per huiriiditi d’acqua o di terra non ftramba, come 1’altri 
legni,&per concludcr,di quefto, quando fi puo far,fidei;e far il ftile,Ia- 
uorandolo d ponto neUefitr che far voletel'artigliaria,&lo biligarcte 
fbpra ddue caualletti fatti in terra, & lo farete tanto piu longo, quanto 
v’auanzi da piedi fuor dei biligo,da poter attacar vna lieua per poteria 
girare, &da capo aneor tanto che potiate far ilbiligo & le cornici far 
la matarozza, & quefto, o tondo, o d faccie driete, o d faccic (pezzate il 
farcte lauorar giufto con pgnifiia mifuradpoto comedi bronzolarti- 
gliaria volcte che venga. Puo (si quefto ancora , no hanedo legno tanto 
grofio, che fi cauino le grofiezze,ingrofiarlo di (bpra,fc non di legno, di 
terra, & come (efofledi legno lauoraco d poto, ancora cafo chc folle in 
luoco,dout hau er no poterte abeti,& fe gli hauefte,(e no fufiero alia 16- 
ghezza,ne alia grofiezza baftati, bifogna co incaftraturc anneftarli & co 
cerchi di ferro & incollature bene fermarli, & fe d’akro legno far vi bi- 
fognaflero la quercia fecca c migliorc,S£ anco con il caftagno , & con il 
pino ,& con il ciprefio far fi poflono , ma quefti vogliono efier legati 
perii inezzo,&: volto J’un capo contra 1’alrroioucr con altrafyecie di lc 
gno fimile accompagnato , &: dipoi con colla di formaggio incollati 
bene & bene conficti, & con quattro,o (ei cerchi di ferro alquantolat- 
ghetti fieno beneftretti & bene legari, '& dipoi (opra d quefto, volendo 
far i! voftro modano di legname, vedrere d’hauer tauolette de abe- 
to fenza nodi ,& d modo di doghe de lenti ve Panda rete (opra com- 
ponendo, Et volendolo far di terra, & non di Jcgna» 
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me,v’anoltarcte prima fopra per totto vna fune groda vn dito accoftata 
]’una volta a l’altra,accio difenda il legno, perdie non (enra ne caldo ne 
humido,& anco perche 1’aiuti a tener meglio le commi dure infieme , & 
quefio c quanta nella prima auertenzu dello ftile mi e parfd volemi 
auertire. hor quefto tal modano,cofi compolto & lauorato, & farti li 
fiioibilighi fopra a duc caualietri litti bene in terra giirftamenre ilbili- 
garete,& al luoco della boccaqudle cornici, che vi paramio al propofi- 
to,mettercte, avertendovi che non ve le mettiare di forte, che 
habbi fotro (quadri, o troppi membri.oucr troppo agitro,& cofifarete 
ancora da piedi»& appretio dalla banda di fu ora canto il lauoro farete 
due mote accampanate runa contrario de 1’altra di groflezza conue- 
nientealte piu che ii lauoro vn dito,& giiillc al polsibile ,& fra qneftae 
la bocca farete vn pallone,ouer matarozza, fatta al medefimo centino 
della mora, che ne l’una diqueilefici mettelarotclla,chetieue intnez- 
zpranima nellaitra laculata. a verti rete ancora a. metrer li 
bilighfoucr mamchi,chefi thiamino » alia lnifura de due quinti delfar- 
tigliaria, perche altrimcnti non farebbouoal loro proprio luoco, & v’in 
teruerebbe qudehe interuiened chi gli mctteacad», thefi git merte 
troppo a dietro 1 a bucca ali acre laculata batte in terra , 8cfono , quafi 
fipuod ire,artig!iarie inutili, perche non fi potiono tirar che battino do 
ue fi diflegna,& ic gli mettete troppo auanti,fal’artigliaria,oltre al per- 
detfi nel letto& infra le ruote,che nonpuo brne imboccar nelle canno- 
niere, tanto e graue che vn huotno folo fetiza vno adiutate o due non la 
puo mancggiare,& ne 1’nnoo nelaltro error, chc il maefiro,c!ie la fa,ca 
fchi,e cola reprehenfibile .avertite ancora dadattar la forma di 
ta) (brre,che da capo & da piei iutiamente commctta, accioche appoto 
Tanima fi Icontri nel mezzo co il ferro agogngto»perche (e variafle, che 
non ri(eonrratieapponto,nonrenderebbe,ne da piedi , ne da capo !c 
groflczze dei brouto rrgior.euoli , & farcbbe Partigliaria pericclofa ii 
chirhauefiea tirare , bnittaalfocchio , & non fen/a vergognadel mae** 
firOjche rhaneffe farta . a n c o r a anertircte fi* vi fate cornici dikgna 
mi o di terra di fuie , come v’hodetro , fenza fotro (quadri, & di iorre, 
che tirato fuori della forma loflile .hauendo prima canat! li chioui che 
Ietencuano,ttitre cafchino n oucro che facilmcnte cauarle p otiate, altri- 
menti fi rompe & guafia Ia bcllezza della forma. Et avert t rete 
ancora, che finito chc haueretedel tutro il voflro modello, di bene in ce 
nerarlo, onero ognerlo con(cuo,o con grado porcino,accioche co edo 
non s attacchino !e prime terre di fotte, che a voftra poftaiion fi ladafi- 
fero, ancora auertire nel fardella forma d’iuiire bene la terra infie- 
mesfregand ole conia palpa della mano & con aequa leiecche con Ic 
mollc,accio nonfieno fcaglio(e,ma fieno vncorpo, (e e polsibile,vede- 
te ancora di materie fot tili Si cquaii , perche fi feccano raeglio , o non 
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fanno sfetidjtur'e,o ne Fauno poche. Ma (e la terra per calo fofte ‘di mala 
natura St 'non hauefte dellaltra da poteria correggiere,o non (apefte, fa 
.te le terre tenere Se fcaldate forte la Fonna , & vefandarete Uendendo 
fbprafbttili,Seconbuon fuoco la fciugarete di mano in mano,{econdo 
che giie 1’andarete daendo,oucro con peli di canape,o con fpaght,o con 
paglie ionghe di fegala lalegarete, circo ndandola, 1‘aiutarete. Et aver- 
tite quando ne! far della iorma arriuato Farete circa alia grollczza,che 
levorete far alia penultima,p darie maggior fortezza>circondatela tuf- 
ta c 6 filo di ferro, & fopra vi daretel’ ultima terra, Se afeiutta benifsimo. 
con vna armadura di vergbe di ferro Farmarete.come v’ho, al fuo luoco 
infegnato. ancora auertirc, che euacuata lu forma dal modello,di 
rifluccarla Se ridurla con terra molle, doue nliauefie dibi(ogno.& fcon- 
trar la culata Se la rotella da capo per 1’animache giudamente commet 
tano,&dipo i farete li voftri gitti Sesfiatatoi alii toro Luochi,larghi Seca 
paci, pendendo piu predo nel troppo graude,che nello flretto 8e picco- 
lo, Sedi’ ultimo con vna /pognaconceneredabucato, o quclladi gem- 
tne di eorna,tal forma benifsimo i ncenerarete,& alfultima convnodi 
qnelli modi, che v’ho auanti demoflrati, o con legna o con carbone be- 
nifsimo le ricociercte , Se di nono , (e nel ricocer haueffe fatto qualche 
sfenditura , con matton pello calcina Se chiara dotta la rimediarete , & 
cofi anco ricocerete 1’anima Se la culata , Se ricotti di nuouo,alli luochi 
loro li rcprouateli pez 2 i,per effer al ficuro che ii fuoco non li hd varia- 
ti, Se feli haucfle,gli potiate racconciar auanti che veniate alleffetto dei 
vnirle forme infieme, & flando bene, fe non hauete nella foflala forma 
principale, ve la metterete Se con efla commetterete con diligenza tutti 
li pezzi infieme cominciado d metterla rotella, & dipoi ranima,8e allui 
timo la culata Se alii onci ni di ferro nonad altro fine fatti, con filhrefeia 
no benifsimo l’allegarete,& allanima legarete,paffando perii fuoi bufi, 
vno o due palcrti per ficurarla , che il bronzo non ve la. follcui , Se fatto 
queito con terra alquanto hurnida Se trita empirete a poco d poco tut- 
talafoffa ,&d fuolodfuolo conpifloni benifsimo la calzarete, & con 
quefla hauete da penfar,che la forma Se tutto il cano della folia fia vn pez 
zo,petche in quefto molto confide, Se al fin piena 8e fatti li voftri canna- 
li Se ricotti. avertite aliavodra fufionc. Se pfima d’hauerla for- 
nace bene ricotta,il metallo bene itifornato,8el’haueraI pofsibilebuo- 
ne Se pei-fette legna, flagionate, Se fecche, percheinquefle confide il vi- 
gor dei fuoco, Se laforzadel tutto, avertite ancora di non vilaf- 
1 far trafportardalla impatientia di voler sforzarli effetti piu che farte 
ne la natura non concede.Non toccate il forno per fin che non vedete 
il bronzo nella fufione fpianato, Se purvolendolaaccellcrar , quando !e 
materie foflero difpolle,raiutarete con alquanto di flagno» 8e fin che \c 
! ghino a quella fottilica,che fi chiajna fufione, fempre li darete fuoco , St 
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al fine, per megliochiariruftmetteretep vna delle bocche vno calla gno-* 
lo fecco,& con la pontatoccando il fondo paflarete/pingendolo in di- 
uerfi luochi,il diametro dei forno,cercandolo alia fpina,al’entrata del- 
le fiamme,&perlifianchi,fevifofFe pczzi di bronzo non fiifi, & trouan- 
do tutto fenza alcuna durezza& equalmente liquefatto , potete affer- 
mar che fia fufb , facendo anco quefta fperienza di piu , di metterui vna 
verga di ferro calda , & maneggiandolo con efta , quando la cauare- 
te dei forno, guardate che fia netta fenza efleruene attaccato fopra. Al- 
lhora con Vno raflrello o di legno , o di ferro , nettar dentro il potre- 
te , tirando per vna , o per tutte due le bocche dei bronzo ogni ilia fu- 
perf]uita,& cofi nctto con vna cazctta,o altra cofa,ne cauarete alquan- 
to,& ne farcte faggio,&\/fcdendo, che fecondo il voler voftro gli habbi 
bifogno dipiu ftagno,dateglienelaquantita, chevolete. DipoicheTha 
ueretc bcn maneggiato,per far incorporar la lega per tutto, !o rifate al 
quanto rifcaldar,& al fintrouandolo in la liquidezza & difpofitione,che 
di fopra v’ho detto, nettati bcncli canna! i , & con vn poco di grafto vn- 
gcndolftanimofamentc conii voftro mandriale,battcndo la fpinacoti 
moderati coipi, empirete, con modo, temperato ie voftrc forme, quali 
fe faranno bene ricotte & che habbino buoni & grandi efalatoi quieta-, 
mente ilriceueranno. Et anco auertite che quelle artigliarie, che 
hauerete dagittarche nonharanno fopra alia bocca vna quantita di 
bronzo per foprauanzo,chele carichi , &le renda grafle fempre le boc- 
che,& anco piu bafio nel lottile faranno fpiignofe &buffate. Et per 
quefto vi ricordo che quando gittate,& che vedrete la forma voftra ef- 
fer picnaalquanto fopra alia bocca, allhora faciategictar nclla fornace 
alquantodiflagno.oueroin pezzcttitagliatine fate metter qui per il 
cannale,doue il bronzo corre , accio trouandofi la matarozza grafTa di 
flagno, oltre alcalar habbi da rendergraflezzaal luo co della bocca ,la 
douc fenza efio magrareftarebbe,& cofi fara ferrata &d en fa&ficura, 8: 
per bellezza alia villa grata. Et percue molte piu che quelle che 

10 vftidqui detto fonno rauertenze che in quefta arte bifogna hauer, 
non per quefto ancora che in quefto difeorfo non ve le dica , non man- 
co che nell’opera in varii luochi non ve li deferiua , lequali (e non tutti» 
leggendo,afiai ne trouarcte. Ma per concludet , cinque fonoli effetti 
di quefta arce,dequali non fi puo,ne fi deue dalcuno manear, perche in 
cfsi vi confifte il tutto, 11 primo il far delle forme con fordine dettoui, 

11 fecondo il ben ricocierie , il tcrzo e bene acconciarlc & ferrarie nclla 
folia, il quarto il benfonder fupremo& anima dei tutto, il quinto e 
il metter tanta materia nclla votfra fornace , che empite lc voftre for- 
me trabocchino , Srcofi con quefta norma generale , non folo feguen- 
dola nel far della arcigliaria; ma in ogni altra opera di gitto vi ritorne- 
ra in vtile,8: inhonore. 
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MODI DI FAR L E FORME DELLE CAMPANE D£* 
ogni grandezza,& loro mifure,&rordme di quellede mortari, " 
laueggi,&altrivafifimili. Capit, decimo. 

Stato trouato dallimaeftri campanati piupfpericn- 
za che ,p geometrica ragione , aneor cbcefla ragione la 
vi fia delle capane,fi grandi, come picco!c,vna certa milu 
ra, quale oltreal garbo confuero , & forfe quelli che tro- 
noro Ic tapanc primi inuentori, fecondoli hiftoriogra-' 
phi,rende il fuono e’l pefo di quanto far la vo!etc,quafi ai 
certo, dellequali in fradi loro nehanofatto regola,& 1’han chiamata la' 
Ifcala capanaria, con laquale principiando dalle piccoledi dicci librcdi 
pefo vanno p gradi falendo ,p fino dquanto hd vedutodapoterlefarea 
poto di zj.Sc 30. migliara, che e granluce, no haucdodi capannafatta 
altro rincotro,& p far qfto hanno prefb p loro guida & fondameto l’or 
lo della capana cbe far vogliano, cioc ql kioco, doue, pche la fuoni, p- 
euotccon laniatarozza il battaglio,il quale piu ficuramente fopporti il 
coipo, iar fideuedi metallo piu che in alcun altro luoco grodo,&: co q- 
; fta regola. Pri m a a tutto fi difegna in terra, in vn fpazzo,o fopra a vna 
; tauola piana,la capana a ponto alta & largha,& eo tutte le iue parti, co- 
me far la volete,& con le forzc ddlc mifure della fcala & co il voftro buo 
giudicioSi arte dei difegno 1’hauete afarvagha & garbeggiate,& confi 
derarui app reflo la caufa dcl fuono , qual’e vn certo effetto procedente 
dullo aceollamento deH’aere,che fuor circondaudo la tocca,& forfe di 
, qlla che deutro vi fi rinchiude,che fecondo le forme dcl vafo sbattedo 
j la coi moto dellapcufsione,o (i dilati tk eitendap difuori ficilmente, o 
ipur fi refii in cfid,o parte di efl’a,che cofi ancora faci fuono chedaleide 
1 riua.; Anchor che a far qfto fono pareri de maeftri, come fi vedc,no folo 
I infra li moderni, ma infraqlli che chiamiamo antichi,comc ci moftraql 
le che fi veggono acerteabbatic & chiefe vccchie,che piu hanno forma 
Kdi corbe, o conche da bucata , onero di ztvcche ionghc & (bttili , che di 
i capane,Hoggi li moderni li piu le cauano dei quadro, con farle longhe, 

: & altretanto da pici larghe.A me piaeciono vna parte delle xiiii. piu 16 - 
t ghe,thc larghe,ma accio chc piu facilmente intediate 1’ordine di far ap- 
: ponto tal difegno ritornato alia via dei quadro. Pfr ilche prima- 
j mete farete fopra acarta,o in vno de fopradetti luochi, vna linea, fopra 
| allaquale , per far l’altezza,vi dirtenderete. xiiii. volte quelia tnifura che 
• per grofiezza dorlo vi da la fcala campanaria, rifpetto al pefo , & dipoi 
lal ponto da piedi fopra vna linea trauerfa, ne mettercte fei & mczzo 
: per banda jouero ferte , fe far volete altretanto la fua larghezza, & da 
icapo fopra vnaltra linea trauerfa vi ftenderete la meta dellalrczza che 
ifaranno tre& mezzo da ogni parte, & dipoi quattro ponti delle li- 
mace trauerfe tirSrerece due altre linee , che vi faranno la fuperficic 
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cTunapirramidetagliata in ponta,8ccofi,dentro atlo (patio di qnefte li- 
nee difegnareteil vano della campana, o voglia dir li contorni d’un pie- 
no di forma, quale fi chiama mafchio, che fi il vano alia campanu ,& 
quefto fareteappontoleuando coi giudicio,o coi compafio,gIi eftremi 
douefono ledue linee,micro laluando douebene vi rorni>& fopra dal- 
li due eftremi ponti della linea fi tira molio da vno ponto vnmezzo cir- 
colo che gli tocchi tutti &due, & quefto per effer tondo & in hiocc fii- 
perioreil chiamano ciclo, & cofifi vien garbcggiado &dado bella for- 
ma al mafchio. Dipoi appreffo a quefto feli faapiei dellauoro fotto 
vno po (amento cheil chiamano ilfedime , il quale vienei foftencre Ia 
forma di faori, & a ferrarii i nfi eme, dilbr te che il metrallo fu fo vfcir no 
nepo(fa,come vi moftraro,& a far quefta parte neldifiegno fi tira ledue 
linee piramidali in giu della linea della larghczza, quanto groffo vi par 
di far Torlo , Dipoi fopra a tal piauo il fognarcte in altezza , & altretan- 
to daireftremo dcl mafchio in foor, & dal fiiprcmo ponto di dcntro al- 
io efiremo inferior di fu or tiraretevna linea, che la verri dpartir per 
mezzo,cotncl'aread’un quadro,& quefto faralo fcauo fotto l'orlo,qual 
fi chiama penna, che e lapiu baffa parte della campana, & fopra a que- 
fta e 1’orlo proprio ,delqualenon le li lieua niente della lua mifura, 
perchc e quel luocojchericaie il coipo dei batt 3 glio , pcrche Ia capana 
facilmeteno firopa,cofifar fidene.Dipoi fopra d quefto quafi alii due 
terzi della mifora dVno orlo,douecominciala montata,hauete da dar- 
ii ancora li due terzi dclforlo per grofiezza, & dipoi allc tre parti due e 
mezzo preditte gli hauereted dare fopra d quefto, fino alie notie gli ha- 
uete a dar ii trefemmi delVorlo , & dalle noue fino alii, xii . la metd 
delforlo , il refto che cdouc fi metteno Ie lettere, & che cominciad 
voltar ilcielo s’ha d’andar dolcemente ingroflandoui ,&per non et 
for la volta luoco che fuoniq&ancopcrche fotto v’ha da effer 1’anfo- 
la per appichamento dei battaglio , & difopra il manicho, onero coro- 
na , che ha da luftenere tutto il pondo , & ancora le forze, che gli da il 
moro nel Conar s’hd da far gagliardo & forte, & pero fo li da la grofiez- 
za di tutto 1’orlo & piu volete , fenza errore , &cofi terminate per 
tutto. tale ordine di groffezze,tirandovna linea che tocchi tutti lipon 
ti &facci conrorno,S:cofi vi verri diffegnatavna campana apponto, 
doue vederete il fuogarbo,& fralun contorto & fabro le groficzzedel 
metallo , quale eflendo a voftro contento , co fi il fermarete. Et da 
quefto primamente pigliarete la mifura dei far vno fttlc di legna- 
me di qnercia , o d’altro legno che'l fia focco & ftagionato longo 
& groffo, fecondo ilbifogno dcH’opera,che hauete da fare, & fopra 
a due cauallctti ben ferini in terra tal ftile biligarete di tal forte, che 
girandolo coli i/hatroce o aftra linea mefia da pieial piu groffo, & che 
giuftamehte camini, & fia tanto piu longo oltredquel che ne portali 
bilighi quato nel far delie forme e da capo e dapiedi pofsiate far che la 
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ftiacomodamenre al fooco,per afciugarle terre mefledrieto alia for- 
ni afenza brufciarli caualletti, & fopra dqflo ftilecoporrete vnmaifo 
di terra alquanto pili corto che none te loghezza che ha da effer Ia ca- 
pana,in forma pirramidale,grofTo da piei,& fotcilda capo, fatto giu- 
iloco vi) o rego!o,o colcatone de vna tanote,giuftamcteftiteta,&que 
fto e il piu delli maeltri p forlo pmpffo,& piuleggiero , alie campane 
gradi ii fannodi legi)ame,& 1'agguagliao di terra, &quefta prima par 
te la chiamano te rocca,& la fanno che per tutto rifpode, taro grofla» 
q,to e’l terzo di qndjche hi da effer il mafchio,& dapoi fatto queilo vi 
danno fopra per tutto di cenere di bucato,& la ingrolfano di terra da 
forme,co mune, per fin appreffo al termine de qto ha da venire te grof- 
fczzadeimafchio.PER il. che hano intagliato nella fponda d’una ta- 
uoladi noce di terzo ben fecca& flagionata ildifuoridi tuttili con- 
' tomi dei mafchio,(ecodo il difegno,che facefte,viditnoftra> & prima 
mente tagliando fi fa il vano dd fedime,doue incaftrando,come v’ho 
detto,fi cogiogne la tonica,S: dapoi fi caua,& fa il vacuo di tutto il re- 
ito,Sd cou qucito tal modano conficto fopra alii caualletti saggiufta 
nella foa groflezza a ponto i! mafehio, feccado ‘con fuoco di mano in 
. mano benisfimo ogni terra,che gli danno,& per tenerle infieme vfare 
tc ogni ddigenza,& perchc tal terra non fugga li farete di dietroquan 
1 do la farete pigliarla rocca,& dapoi ancora te tonica quado te farete 
' perfino fuIlegno,accioche tal forma perii moto graue&pefofcocio, 
i tpfofi giraduggir o fcorrere auanti n6poffa,comechi aqfton6auer- 
tille rifpetco ulle ceneri che fono fbtto la fo rma,qual prima chefiuita 
1 fofle tai effettOjIteruenir gli potrebbe, dapoi fopra di qfto,finito & fat 
to giullo,co terra iottile tutto polito, per tutto fe li da di cenere, & fb 
pra vi fi copone di terrada forme,il principio della camicia, qual an- 
eor che coli li chiami vuoldir ilmodello a poto di ql che hadaefferla 
capana,qn fara di metallo, & perqfto,o nellamedefimatauola,oialtra 
incaglurete a pon to il dituori de contorni dei difegno della capana, 

; cornea qudte dei mafehio facefte, St dapoi alii medefimi bufi fopra i 
. caualletti doue ffctua quella,co laquale aggiultafte il mafehio, mectere 
te qita feconda,aggiognedo terra alte camicia principiata, doue man 
cafIc,conducedol a giuftamcte piu che fia posfibile,8t con terra fbttile 
condiligeza Ja farete polita, matenendo fempre a tutte le forme ie mi 
fore prefe dal difegno,che ne in groflezza, ne in fottigliezza non vi va 
rino. Percbc il groilo rende poco 8: triflo fuono,il fottille olere al peri 
colodifacilmete fpezzarfi,(qLiilte,8tfailfuono aiproalfaudito.dapoi 
nella p Jetca tauola fottoal luoco,douecomtci 3 il voltar dei cielo dus 
ditajforetetre itaccature,chefaccino dne diuifioni di fpjtii,da poter- 
ii riepire di leteere appropriate i oratio, o adal rovoflco fen(b,Sccofi 
1 ailC0 lopra alia ponta della penna , 0 a pici l’orlo,o i principiar della 
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«notata farete cornicette a luochi da inetter fregi,o fbgllcrp far bella 
Sd ornata l’opa voftra,faccinfip6,chc no deformino dal baf!o rilieuo. 
Dapoi sopra alia terra di tal camicia,ritornatalatauola fopra aili ca- 
ualetti &,accoftata bn ai mafchio,& cofitta alii fuoi foliti bufi,gli dare 
te fopra leuo liqfatto>teparo co olio,o cograflo porcino pche fia piu 
morbido Scsempregirado verfo la tauolajCO tal ieuo benisfimc tutto 
lo ragguagliarete,& dapoi alii luochi deputati,fec6do il voftro volere 
metterete,fate di cera letcrre, fregi, foglie,o armi, o alcri ornameti,& 
dapoi fopra tal modello cofi dei tutto finito dareteco vno penello>o 
pure amano,vna terra liq,da & fottille , p affata co lo ffaccio,Sc copofta 
co foaglia di ferro o co cenere di geme di corna d i caftrato,a co altre 
copofitioni,o feza,focondo chc vi pare,& qucfta 1 a flare re, o ben sccca 
rc»oprosciugare da pse al vento, o pur al so!e,& dapoi glienc darete» 
ogni volta che asciutc tal terre sarano, fino d tre o qttroi& appfio so 
prametteretela terra d mano legandola co qualchefiletto ditloppa 
di canape,& coilfuocopia piano girandolaspeflblaporrete comin 
ciar asciugare,& asciutta li darete la.secoda , & cofilaterza,&laqrta 
terra anzi rate, che Tarriuate alia sua coueniete grofiezza,Iaql cofi fini 
ta,fecodo la qualita dcllecapane,o groffe,o p iccolc,sele da vna ligatu 
ra,o due,p tutto di filo di ferro,auoltadouelo fopra due dita difcofto 
1’uno da l'altro > & appreffo di verghe & ccrchi di ferro se le fa vija ar- , 
madura per maggior ficurta , quafi in ql ordine,che la facefie allsrti- 
gliaria, & cofi fattaraggualiata di terra & finita tal forma & bn afciut- 
ta la leuarete di fopra a bilighi , hauedo prima tagliato il fu p fluo dclla 
terra,chedietro p ritenere le forme mettefte , & fpianata & fatta bcn 
giuftaja (egnarete codae o tre tagIi,cheatrauerfino vna parte det fedi 
me,& lo ftremo baffo della tonica , accio vi fia ricontro , qdo per git- 
taria conmettercla vorrete che a poto fia tornata al fuo medcfimo luo 
co,che prima era,& dapoi, hauedo cofi fatto, fi dec bat ter la ponta dcl 
biligo da capo con botta potete,& di mezzo quel maffo ffieme con lo 
ffile,chefi chiamalarocca,cauarcte,& al fine,rizzaretela form3 1 piedi 
& fopra dapoi aconciarete il luoco dei cielo,da poter comcttere iufta 
mente la forma de manichi,ouero corona ,chel piu dcl vulgo cofi la 
chiama„6£ in quel vacuo di mezzo, doue era !a rocca.mettarette fuo- 
co,empiedo!o di carboni &legna,&p tal luoco , laflarete la forma bn 
afciugarc,& tato vela terrete detro che non folo cognofciate la forma 
afciutramatato calda che il caldo pasfi la tonica difuori. Allhora con 
taglia& argano.o altro igcgno,hauedo legato alii oncini dcflarmadu 
ra piu capide fune, coi canape p ritto tirarete,& cofi fuori cauarcte la 
tonica& la terrete fufpefa,ouero la mctterete da banda,pofara fopra 
a cofa che Ilia ficura,alta tanrochc eflendola forma grad,vi posfiata 
entrarc dcntro a riuederla & raccQnciarla,doue bifognafle,& cofi au- 
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eo coo vn ferro che tagli fdrucirete da canto la camicia,ola ftraccia' 
rete, non potendola cauare i n cerra,& ia faluate da parte, & fattoui nu 
do il mafehio faccociarete anco , doue bilbgnaffe, & cofi bauerete lc 
due forni e di terra che fi po dire quafi finitc,s'al mafehio hauefle com- 
meffo ranfola,& alia tonica la forma della corona, lequali cofe qui ap- 
prefio v’infcgnaro,accioche d cutto dar potiarc il loro fine.Quefte fac 
te fono quelle forme che comeflelfieme perii macar della camicia fra 
il mafehio & la tonica fanno il vano,ap6to,che empito di metallo re- 
de Ia capana dogni mifura & gro!fozza,che defle al difegno , & che fa* 
ceftc alia camicia.Maperche e posfibile che le mifiire della fcala capa- 
naria varino di pefoper andar idiuerfomani,opernoofieruarladpo 
to obliga to,o per variar a 1 oghezza»o larghezza,& chi co garbi e troua 
to per po tere andar cogi i ochi aperti alficuro di pe for Ia terra de ca- 
imicia giuftamere, quale hauete da faper,che ogni libra fa il vano di li- 
'bre foete di metallo, & qual di fotte & mezzo,Scqual d’otto,focodo che 
la terrae pura, o pur copoftadi cofociielafaccinoleggiera,colaquale 
notitia farete la voflra ragione aggiognedoui d voftro arbitrio il pe- 
fo della corona, &dapoi licali della materia, focodo che Teo vecchia 
o noua,o ramigna o fina di ftagno,che di quefte qualc’ua vi calard cin- 
que,& qualt’ima’ltra fei & fotte & otto p ceto,mail cofuetode maeftri 
e ilragioare a dieci perflari fui ficuro,& percheil conto dtornargli 
habbi, & cofi faperete d poto quanta materia d metter nella fornace 
hauete,perche al far della catnpana non vi machi, aneor che per dette 
regole &lperieze fapiate quanto d ponto di pefod tornar habbi laca 
paua,o circucirca fatca.Ricordandoui che metter domate nel forno 
aneor la voflra guardia digitti,& perii trabocco , fenga iiquale rare 
volte,o forfo mai,vi verra alcuno gitto bene.E t per far hora la terza 
parte, che manca, di tutta Ia forma,che c quella de manichi.ched farli 
ci fono due vie , che 1’una e farli di cera foprad vno fondo di caldaro 
di rame,© pur in vn colmodilegna,o di terra, dfumlitudine delcielo 
della capana. 8: chi queflo fa d mano tureo, & chi d pczzi gli gitta nellc 
forme di ge(Tb,ilqualfatto,& ad at cato li lorogitti & sfiatatoi facilme 
te fe ne fa la forma, & fatta, & con i! fuoco cauatala cera s’hd il vacuo 
diefifa. Alcunialtri fono chela fanno di terra, per fuggir fpefa,&cerca 
no fatiga & faft idi o,& fanno 1’anello &roanichi,& poili formano d 
mezzo d mezzo , & gli congiongono infieme . Ma faceti come ui 
pare,o che megiio vi viene , pur che gli ftiano forti , & che fieno bene 
commesfialli loroluochi fopraalla tonica, liquati poicon terra itific- 
tne benisfiino collega rete, 8: fe non lhauefte fatto lopraogni braccio 
di manico farete vno sfwatoio,& fopraalfocchio dei palo di mezzo 
farete i 1 gitto daempirla forma, con laluacoppa grande, & cofi hiuS 
dola riflmcaca t & astu , hausests ftutadi terra queftapriuu forma. 
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Hor per finir in tutto ii mafchio , in quel vacuo , doue vfci il fuio dellat- 
rocca,vicomettcrete vnmaffo di terra, che contenga detro vn ferro, , 
imodo d'unafhffa,che e qllo che ha da tener attaccato ilbattaglio, 
che Io chiam ano l’arifola,Si facedolo fopra auazar coti li capi alquato 
ripiegati,quel tanto che la groflezza dei bronzo volete che p fcftcgno 
pigli,& qnefto be Cecco in tal luoco il cometterete, & co terra molle, 
Sc agiuftarete ancora ilcolmo, che fa il cielo,&eafo che non viparcfle 
chc bene la terra con 1’altra in quel luoco s’attaccafie,per hauerprefo 
il fnoco,farete di mattone pefto,o terra cotta con c hiare d’oua & vn 
poco di calcina,la voftra (blita eompofitione , & riftuccate bene ogtu 
foffolino.o ftaccametochela terra facefle . Ricordadouia mettertal 
ferro, chefappicco dei battaglio vega al cotrario de manichi , accio* 
che per non batter alii fuoi luocht fofle coftretto a voltar la campana. 
et cost tutto alii fuoi termini be condotto , volendo gittarla s’bano 
tutte due Ic forme da ricocer,& primamete al mafchio ti fa a torno di 
teftcdi mattoniafecco amodo d’un fornaciottOjinuradolo intorno 
quartroditalotanodal mafchio ai muro,& alto al par dei mafchio, 5c 
dapoi tutto tal vano s’epie di carbo ni, & fopra d qui carboni vi fi met- 
te la tonica pofata fopra al muro dei fornacciotco,accioche aneor ef- 
fa conii medefimo fuoco firicuoca:& cofi dandoli fuoco con alquato 
di fiame di legna fecche,fra la tonica el mafchio, tanto che le bragie co 
mincian acceder Ii carboni,& cofi di mano i mano fi va appiccando il 
fuoco fino in fondo,ricocendo l’una& 1'altra forma, & cafc che il ma 
fchto o la tonica haueffe fateo sfenditurs , o ftaccamenti di terre male 
vtiite,con fiucco di chiareli raccociarete,& dapoi anco inccnerando- 
li gli m ettere te nella fofia a uantiil forno, 8r prima il mafchio, qua) foe- 
to habbi vna tteIla,o croce, di legname,che auanzi da ogni bada,Sc che 
fia tal fbflacupa tato che tutta la forma cuopra,&: cIVabbi il tondo du 
fo,accioche il pefo non facci calar il mafchio, Ilche fpeflo aduiene, 8c 
pero v’ho detto chc fotto mettiate la ftel!a,o croce,perche legar poria 
teconcerchi diferro>odi legname,chcabbraccino Ja tonica Iinezzo 
di forte che il mafchio no pofla caminare, e caminado no camini fenza 
cfia,& per piu ficurta farebbefno hauendo il fodo,fe non di mtirojfar 
ilfondo di modelli di noce,o d’altro, dapoi empirete lafofladi terra 
battendola conmazzi,& flregnendola fopra alia forma bene a poco a 
poco»come vi disfi chc fi ia alie artigliarie,& cofi fondendo & facendo 
li vn canale aprendo con iimandriale il fotno, quando il n ct talio e fu 
Ib empirete Ia forma, e' e en vero che alie campane piccole anco 
che la necesfitadiadi hauerui a vfarele medefitne tofe, pur per hauer 
piu dcbiliforze,nohannobifbgnodi tace lcgature,ne di rate f.dighe, 
& diligenze,co.meal)e grandi, in lequali vi fopra aduengano varie dif- 
ficulta&pcricoli. ST pe ro quando v’occorefl'e vi voglioaucrtire, 
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acciojse per caso ne hanefte mai afar vna grofia importate»& no ve la 
parefle tofi hauer fatta forte di forma, & dubitafte che la 110 vi rcggief 
fe,armatela,oltre aliarmadura ordinaria, di cerclii di legnae,o di piu ie 
gature di fili di ferro.o di funi,&laftregnctebene,& igittarla vsate di 
ligenza,che la materia ventri temperatamete & no repetina»& che la 
fta tata che trabocchi,& fate che il me talio fia perfetamete fu(o,ma no 
troppo caldo , Si aucrrendoufise volete che la catnpanahabbi buono 
fuono.oltreal garbo,& Ie grofiezzec 6 uenieti,fia fatta nella (ua lega di 
metallo co buono ftagno, & che no habbi in se p alctm modo pimbo. 
Ilquale,olcrcal far ilgittobrutto,li tolle di suono.Dicono alcuni mac 
ftri che gittandole co metallo, che trapasfi in troppo la debita tepera 
della fufione.le da ii suono crudo & aspro.Ma qucfto.sccondo ii parer 
mio,e vn ponto difficile dcoglier,& per conchider,confimilimodi & 
ordini fi fanno le capane comunen.cte migliorj , piu belle,&gratiate, 
secodo il iudicio & misure di chi opera , & cofi ancora fi fanno mor- 
tari.,& laueggi,& tutti gli altri vafi,chc in mezzohabbino da efler va- 
cui ,efl£ do Ia loro forma toda*& caso chela n 6 fofle>e bene di farla,St 
dapoi leuarlo,p hauer materia, che giuftamctc fia lauorata , & che eqle 
di gitro per tutto vi vcnga.A ncora le forme delle campane gran- 
di, quando le non sono di sorte, che perla loro gratidzza non fi fonda 
no,o nosanno li maeftri lauorade inpiano sopraabilighi, & ordina- 
rio di lauorarle dritte co vn centino moiiente ,dt kgname,ilquale da 
capo fia meffo in vno police di ferro, che auazi sopra al lauoro vn brac 
cio,& th’d fia bene fermo,ma dispofto da poterlo,finitala forma, ca- 
nar, &chctal centino habbi intefia diteo tre anelli, che en trino detro 
al police, & poi fia fatto da pici vn cerchio di legname,o di ferro, toti 
do, ginfto come quel duna tina , che contenga tuttacircofcrenza dei 
sedinie della forma, nella gradczza che farla volete.Dapoi fia fatto il 
cerino dei tnaschio co le sue misure, sccodo lordinedella scala capa- 
naria,& apprefio a pici al deteo cerino fia cofirto vn mczzo braccio o 
piu tfogni bada d’un pezzo di circolo dei tutto,che e menato a torno, 
fincaftri nell’orlo dd cercluo, che faceftep fabricanti sopra il tnaschio 
&dietro fia vtValno circolo, come quel diuazi,ch’eltcnga & non Lsfi 
trascorrere in fuori,& fiap aiuro delli duc anelli fatti da capo sopra il 
tnaschio. Horquefto fatto, bisogna fabricar in mezzo vn vacuo per il 
luoco dd fuoco in formadi pirramide vacua ,& di quel vano che fa 
laeonochia,che habbi da capo vn p i ccolo spira colo rispetto al fumo, 
pche pofla esalar,& qfto fia farto di ceftedi mattoni murato a terra, & 
sotro vi fia vna foflii cupa due braccia toda, & sopra vi fiu atrauersati 
alcuni ferri sopra liqnali raeffe le legna a bruccur,li carboni & le cene 
ri che fanno, dentro cascar vi posfino, & cofi quefia pirramide vacua 
intidiirapoco i poco & ingro.flar di tc.. r.; fi deueperfina tanto che 
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arriui iponto al ccntino*fcmpre ogni volta r firrig ■; c mollr 
la for z a dei caldo dei fttoco»chc c iu 'v-:.'. ndb,che 

d voler far bene maialletarfid bbajpfi.iocheuoc !;, iom .t d . rutto 
finita, accio no freddi, perche fredaudo diffitilmente di iujolio vi Ii rin 
trodurria tato di caldo cive le terre di fuori fi rafciugiffcr ~ .ple gradi 
groflezzeloro,& cofi feguirfidebbalfar itegralmete Ia forma coTor 
dine&mifure delialcre. ancora peraltro modo ra!i forme far 
fi potrebbonodritte,biligando intra dui pianiditauoleinluli carri ii 
mafcliio , come fi fanno anco Ii mulini a vc nto* &mer tendo vn police 
in mezzo fitto in terra che arriui fin da capo, di modo che finita Ia for 
ina canar fi poiTa, p adattarni la corona & faril gitto.il fuoco,facedo 
di fuori a modo di duc fonncette,che reuetbcrino ii calore delle fiam 
ined’una da baffo & 1’aUrada capo,&: Ii cetini sepre ftiano i vno Iuoco 
ferini fin che’I imfchio fia finito , & dapoi fiamefia la tauola che fa it 
centino della camicia per il difuori della capana ,& cofi con 1’ordine 
delEakrc, ancora qjueftafifinifca, che non accade replicar come, 
i l. h odo di lauorar tal forme di terra pia ritte che a giacere poco 
vipenlarei.h difficulta, che vi cognofco,e lafciugar delle rerre.il mo- 
oerle de iuochi.ancor, che quefte tauorarc fipofiimo, & fideueno , in 
la iofia.Laltro modo di lauorarle a giacere piu mi piace .perche e di 
manco trauaglio & piu fictiro > febene proporcionarcte il fuo fuloal 
pefo.Sc gli dare te il motojcognofco bene efimiidifficultd grande, per 
chcdouefi lauorano d poto no fipofiano gittar come le ritte, fe !auo 
rarete nella fo fia , perche la fornace della fu fio ne fopra oue potete far 
(emprea voffcra poib.Ma ;i ruzar vn mafib di terra graue,grade,& Ico 
cioda maneggiar i & anco pericolofo da roinpere& guaftarfi,&: pur 
per tiecesfitabifogna mouerlo 8t rizarlo, &anco dapoi meterlo nella 
fofla a pici la tornace. Per ilche bifogna hauerc gran confide.rationi Sc 
varii 5 i potati ingegni da poterio fare.-okre a molte forze d’huomini» 
& non poca patienza,& anco certamente e coia niolto difficile a ben e 
ricometere le :omche(qaadogitar volete)alli loro Uiochi,& no leco- 
mettendo a ponto e grande errore, perche fale catnpane inequab,di 
fpofte aprefioromperfi,& hanno trifto fuono,chee il cotrariodi quel 
fin perche le fi fanno. Sono, alcuni inaekri,che>okreal comerterelcfor 
me giufte.al fare buona lega di metallo, & a ben fondere.Hanno oppe- 
nione che il fuo no glieldia ilfreddar, & pquefto gittate che llianno le 
camno fuori per tal modo calde che afiai volte in fcabio di pigliar la 
tempera, che credeno, ritirando fc le ipczzano.ALC v N T altri (ono 
che dicono thetatigiorni rener fideueno fotto terra drifredar quate 
migiiara di pefo cotcngono,che ne d luna cofa.ne a 1’altra mi rifoluo. 
Ma molte parti a me par ched fare buonele campane habbino dibt- 
fogno,& prima il bnono rne callo, & appreflo il buono garbofie lue co 
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venienti gro(Tezze,& chela lia pertutro c quale, & gittatai vntratto» 
txcio fianciTorlo & iu ogifnltra parte fchictta,&che Ia fiabennetta 
da ogni pellicula di cenere & di terra , uncor chc habbi il suo batta- 
glio proportio nato ulla fna grandezza,&che lafiabiligata da poterii 
dare fuci Imen te il moto.Dellequali vltimedue pare i, alii luochi loro, 
penso diruene largamenre,cotne cosc importati. Reflamini d dire co 
ine le cainpanc fatte di nuouo suonado per spatio d’uno anno s epre 
miglioranosSt di qnefto ne e caufaruffodar,che perii coipo failbatta 
gli > neH'orlo,8e ancoperchc,se alcnnoporretto inel gitto vien fatto, 
1’acqnu che pioue, componendo materia fimile aruggine»il tura. 




Horaapprcffo a quanto v’ho detto , aneor che forse effere doueuala 
prima cofa,coefondaineto di talle arte , vi vogli moflrare li gradi dei 
la scala campanaria,acciochc niuna cosavirefli idrieto,perchesenza 
effa li maeftri malamete lauorarepoffano,& come vedete ve Iho prin- 
cipiatadal peso dellediecclibrep gradi fino alie diece mila,nogiap 
mia totale sperienzama per rincontro dalcune, che in mano daitri 
maeftri ho vedute,& io perquella parte che mi e accaduto sperimen- 
tarc, credo che qfta , che qui appreffo rrouarctedisegnata , vifia 
per tornare giufta,opoco variare, ogni loghezza di que- 
iti scaloni eia misura dellorlo , & la quattrodecima 
parte,chela campana, secodo ilpeso notato, ha 
da effere nella sua altczza , coe di sopra,nel 
far il disegno,potete hauere coprefo, 

& cofi ogn’altra sua pte dalle ra 
dici di qfta depende , cosa 
piu trouata da maeftri 
p sperienza,chepre 
goladi geome- 
tria) come gia vi ho detto. 
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NORMA D I QVANT O PESO FAR SI DEVENO 
L1 RA TTAGL1, SECONDO LE GRANO E Z Z. E 
DELLE CAMPANE. CAPITOLO. XIII. 

O m e della scala campartaria v’ho detro nott fe nc 
puodar terminata reg.oU>cofi anco vi dico de batta- 
gli . Pur perchc c neceflario che fe vogliamo che le 
eampane suonitio, e dibisogno , che J’habbino il coipo 
proportionaco, perchc se la sara battuta con battaglio 
piu!eggierjcheildouer,n6 renderi tutro il fuono che 
ha in se, & se con vn piu graue che non comperta Iibatte,oltreaE 
metterlpericolodd romper la campana, lo sfbrza& fail fuono cru 
do & afpro.Perdfarfi deueno libattagli che habbino conia campana 
cerra proportione, & per non antlar a cafo ho con diii genza cerco di 
tronar il ordme,piu che hd po ffuto,8i hd trouato che li maeftri p ratiti 
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hano dato alie capane didiecelibre il battaglioduna hbra & mezza» 
a qlle dele, io.due libre,a!le. ?o,due e mezza , fin d due & otto onci,allc 
40.tre& mezza.alle. 50. 4'alle.f5o.4.e mezza, aiie.70.5.allc.8o.5.& mez- 
za, alie. ioo.6.e mezza, alie, 1 jo.p.alle.i 00,12, aUe.250.1 j.alle.joo.i 5. al 
le. 400.19. alie.; 00. 23.alle.600.27, alle.700.30.alle.800.34.alle.soo. 
37, alle.i 000,42. &chi.44.alle, r 200.46. alie. 1300.48. alle.1400.52.allc 
1 700.63. alie. 1 8oo.67.a!le.i9oo,7;. alle.2000.8 o.alle.ijoo.ioo.alle, 
3000. 12; .alie. 4000. 1 40.fi» 2.14? .alle.5000.160.alle.j500.i75.alle. 
6ooo.!90.alle.6>oo.20o,alle.7ooo.i3o.alle.7soo.2j5.al!e.8ooo.i;o. 
alle.8500.280. alle.9000.290. alie .9500.2 9j.alle.toooo . 305. alie, 
i looo. j 15. alie. 12 000.34 °* fin.350.alle.! 3000,370. alle.14000. 390. 
alie, i $ 000 . 4 ; o.alle.idooo.4 lo.alle. [7ooo.450.allc.< 8000.4 9 o, alie. 
20000. tio.alle. 2 1000.5 30.alle.220oo.45o.&piu la chc quefti nume- 
ri non ho trouato, perdie inuero poche i quefte noftre parti delle gra 
di ftrafordinarie fi fanno,ma fecondo il m io parere ancora a quefte re 
gole de battaglhperledifferenzedi maeftriobligarnonfideiieno,ma 
pro cedere, fecondo chc ion !c campane, cou certa difcretione,della- 
qualc non fcnepno dar particolar norma» 

DE M ODI DEL EILIGARE LE CAMPANE 

GRANDI, CHE FACILMENTE TIRATE 

PER SVONARE SI MOVINO, CAP.XIIII. 

ELli bilighi ddle campane comupi non accade da iu 
trar in longo difcorfo,pcrchc ogni maeftro di legname, 
0 fabro, fa far quelli aliena con vn palo trauerfo , che fi 
chiama cicogna, quale altro no e che vn modello che lia 
la tefta grofia & pe$ate,che piu parvno dclfino,che vccl 
lo,& quefta informa, di manico, hd la coda longa , accio 
faccila lieua piupotenre.Indqnale,comelivede inognicampanilee 
Iuoco,doue fono campane, hd d trauerfato,doue foprae incaftrata & 
collegata la corona delia Campana, vn pal cii ferro areheggiato,the hd 
lc due fuetefte volte &meffei.n piano , & fatte bemonde,accioche 
conrenutc da due anelli d’acciaro,ouero Ibpra adtiecannaletti di me 
talio, o piumaccioH,fatri di ferro, facilmentegirar pofla, & di quefta 
quanto el palo, che i'attraiierja,piii fani archeggiato & che haralalua 
tefta graue&lacoda longa &lafune attaccata neHeftremo > piulard 
monente, & facile d fuonar.Ma ladifficulta e in quelle chc fono di pc- 
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fo ftrasordinario > & inoI te volte sono per capanili & luocbi incoino- 
di.anzi quafi sempre,che d volerla far vnalieua a cicogua farebbe vna 
machina fconcia. Pero e di necesfita fcorrere d quefta con Pingegno» 
perilchealcuniperpiubreuitdbanno fermala campana& fatto mo- 
uere il battaglio con il prcsentc modo* 









A l c V N I altri sono chehanno ccrco di facilitare il monere della 
campana j & hanno prefo li modi* che qui prefente diflegnato vi 
demoftro. 





DI SALDARE LE C AMPANE 100 

Alcuni altri fonoche hanno con altri ingegni mesfi in opera qualch‘u 
delli presenti. 




Alcuni altri, in fcamfcio della ramp2na,hano moflb per fuonare,ilbat- 
taglio soIO)& Ibanno fatto percuotere & da vna banda &da due,leco 
do che hanno voluto, con varii ingegni >& io ancora per conleruare 
!a campana di caftelsanto Angelo, quale per fuonare continuameted 
bottespdTo vi fi rompano,& hauedo rifatto al rempo di Papa Paulo» 
tal campana a molti modi mi conuenne penlare. 

ORDINE ET MODO DI SALDARE LE CAM- 
PANE SFESSE. CAPITOLLO. XV. 

P press o alie sopradette materie per parermi cola 
poco vsata,ingeniosa,& di molta vtilitd,vi vo direil mo 
do dei saldar le campane sfefleperle percofle dei tropo 
gran battaglio,o per lo ftrasordinario & sforzato fuona 
re, quali spe (To nelTorlo^nel core,o in altro luoco> fi van- 
no $fendendo,& per tali sfend iture perdono il fuono,aii 
zi non altrimenri il fanno che certi tegolaccidi terra pcosfi, che e ve- 
ramentevna pietdd vederqualche volta vna campana bella Abuona» 
anzi pfetta, farta co tato trauaglio & fpefa , & pfi piccola cola douerfi 
pdere,& tnolte volte p volerla di nuouo rifar s’hi doppio dano, fenza 
hauer capana, anzi bene fpeflb li patroni cPefleptal timor, opcofide- 
rar alia gradezza della spesa,o p no hauer da polfere sopplir a cali & ai 
laguardia & d molte altre cole, che vi bifognano,molte volte pabado 
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natele tanano,& co qfh viadel faldarfi fi cura d*hauer Ia campana me 
de(ima,&dimiiluiscanoI’mc6modita&hspcsa,& polTano anco fpe- 
rar che la ri torni nel fuono alia perfectione di pnma.Hora,d voler far 
qfto hauete da fortnar dentro la capana di vantaggio douce’1 sfcfb, 
& farta cj fla forma gro{Ta,qto vi par,& forcifieatap ognicafo co tre o 
qtro verghette di ferro ,& ricorta la mcttereteal fuo luoco dentro 
ftuccado bene ognieftremo co terra [nolle, Jrpoi 1’empiretede laca 
pana tutto il vano di terra trita alqiiatohiimidaben calcata &ia met- 
terete in vnafoffjcofi accocia d iacerc sotrerata lafiando folo feoper 
to la sfenditura, fopra dellaquale se adacta vna manica, ehe pigli le fa- 
me d’ua fornacettai& che le porti di forte che battino fopra alia sfen 
dituraa poto,& tanto vele cotimiarete che no solo scatdino Ia capa- 
na in quel luoco,ma la mollifichino, facendoli fopra alia fend i tura vna 
volticinola& vno fpiracoloanatfche Ha volto in su ,doue lefiameek 
chino,Sc cofip qft a via effendo la capana codottadal fnoco in biaco, 
&difpofta in q! luoco, douc lefiame battcno,dliquefarfi,co vno ferro 
la toccarete»& trouado che e utri nel metallo la pota pigltareteal^to 
di metallo fufol vno crogiuolo,o in vna cazzetta,& per Ia bocca dclla 
vfeita delle fiam e della manica v’el gitrarete sopra,& di tuioiio Ia fla re- 
te li due metalli bene icaldar&i bene infieme vmrfi Dipoi, qn vi parrd, 
farete alletar il fuoco&dpocoapoco lalaffaretefrcddar, ge fredda» 
trouarete la voflra capana falda.Ma quel luoco che haucrete saldo,sa- 
ra alqco piu gro(fo,rifpetto al piu dei metallo che vi mettefte, de! qua- 
le co la forza di fcarpelli leuarete il fupfltio & la redurrete d fauona for 
ma,& cofi hauerete ritornata Ia capana de vn pezzo,no altrimenci lard 
che seregittata fo(Te,& di fuono nella bontd di prima, come la ragio- 
ne&lasperienza vi dimoftrard. 




DELLE FVSION D E METALLI toi 
FROHEMIO D EL LIBRO SETTMI O DELL A 
PI. DE MODO ET ORDINI DELLE fV- 
SiONI DE METALU. 

L sn CONDO effecto deHarte dei gitto & delli primi 
piuiporranti e queftndcl fonder,& beneliquefarquelle 
materie, che far ne volet e, i 1 voftro gitto, nel qual effetto 
confithtutro il fine dei intento vo'itro,& laperfettione 
dclToperasenzail quale, aneor che hauefte copia di for- 
nie & gran monti di bionzi,li voflridefideriUefadighe 
le spese sarebbeno tutte vane,& in tal cffetto,oltreallaspcrienza,tro 
no confiderando d tre anzi forsc i quattro necesfita,senza manco bi- 
sognar di proueder la primaa e la fornace , o altro mczzo > che 
contcga ilfuoco e’l metallo congionto infieme L a sec ondaCou 
le legna o li carboni, neceffario & proprio nutrimento dei fuoco, dal- 
le virtu dellequali,secondo le sorti, dcriuapiuSc macolaforzaattad 
far Teffetto chefiricercaLA tetza sono le materie dispofte, me- 
diante le corruptioni , o leghe,o pur per loro propria natura* alia fu- 
fionefacile.LA q_vart A^ forsc^omc causa agente dei tu tto.fi po- 
trianarrar per la prima, &queftae l’ingegno& buon iudiciodeVo- 
perante,con le sue fadighe corporali, & infieme, non solamente le fuc» 
maquelle dc suoi minittri.Perchc, olere a vn certo ordinario, bisogna 
hauere gran confidcratione, & prima dei far delle fornaci o machine» 
o cazzc, catini, o affinatoi , o altri modi di ftrutnetiti.o vafi fimili,che 
disponghinoli metalli alia fufione,& fufi facilmenteliconseruino» 
qual aneor esfifieno in tal modo adattati, chedal fuoco offefi effere 
non posfino, perche guaftando fi vi mancharebbereffetto , & prima- 
tnente a far quefto vi bisogna con la confideratione & co 1’atto adat- 
tarc gli (Irumenti chc la potenza dei fuoco operar vi poffa , qualaltri- 
menti non opera nelle cose che per introductione o coi molco coti- 
nuar,osforzatoda gran forza di vento,moltecoreineenera,alcunene 
mollifica, & li metalli gli fd come aequa fiifibili, & per concludere e di 
necesfita che bene intendiate,in queflo effetto,quel che fare volete,8c 
iccondola qual ita dclla materia adattar le forze,pervincere ladurez- 
23,che vi rappresenta & cofi proportionarle alia quantitiTalche fac- 
to electione mediante il voftro buon iudieio della via, che hauere da 
proceder,facilmente arriuarete,doue defignafte . Mapchela luce dei 
judicio venire nonpuosen^ala pratica,come maeftradelfarti,mene 
paffaro co dirne breuemente,per hauere in animo vn di d’hauerui an- 
cora coi dimoftrarui a supplice con effa. 
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LIBRO SETTIMO 

COME FAR SI DEVENO LE FORNACI PER 
FONDER BRONZI E OGNI METTALLO A 
REVERBERO. CAPITOLO PRlMO, 

A VEKDOVr auantidemoftrato li moai dcl far leforme 
per gitcare>8i come fi dispongano pcrfarchc bene rice 
uino le fufioni de metalli, hora e di necesfita che io vi di 
moftri,per poterio dar li loro fini co la perfertione dei 
gitto,con quali mezzi & ftrumenti r.oti solo li metalli fi 
inreneriscano,ma come farfi pofiano liquidi & corren- 
ti come acc]ua,accioche entrino facilmente per tutti h caui delle for 
me,che hauete fatte. Dcquali, olere al fuoco, che e il primo agente» e 
vna fornace potentisfima che fi chiamadiriucrbero,laquale non sola 
mente credo chcfi eleggapcr comodita.ma perche ndligran gittila 
fia neceflaria.Fasfi quelladi mattoni cotti, ancor,volendo , crudi,o d? 
petre conrie,che refiftino al fuoco, & ancora che tutti gli macftri ten- 
dino ;i vn fine,ogn’un tal fornace la va facendo sccondo li suoi pareri, 
talche fi puo dir effer tanto varie le forme di tal fornaci quanti quafi 
sono i numeri de maeftri. Perche come fi vede per quelluoco che coti 
tiene il metaHo,per la forma delquale la forza dcl fuoco meglio s’ado 
pera,5ccofi alcuni maeftri fono chiamati buoni per non veder piuli 
che qucl chefe itato moftrodi fanno circolari fimili a vn forno da pa- 
ne. Alcuni altti gli fanno aouati per trauerso deVeiltrata dd fuoco, 
alcuni akri !a mouanoperlo longo, ancora echifavnsolo efiala- 
toio ddle fiamme,chi due,& chi tre. Et chiTentratadd fuoco lafa al- 
ta & ftretta,& chi larga & bafla.Similmente li luochi, doue fi creano le 
fiamme,qual chiamanolo attizzatoio ,&chi glimette incorpo le le— 
gna perfianco,& chi per lo longo aldritro defentrata ddle fiamme,Sc 
chiper viadkina btichettaper difopra. ancOr ac chifadiqueflo 
la volta bafTa & chi alta , & chi per di fotto vi mette vno entramento 
d’aere, perche habbino le fiamme delcitarfi in alto & dftare piu arden- 
ti & viue,& chc benisfimo per timor dei freddo il serra & chiude . m a 
per nonviconfonderin tante diuerfitd d’adattamenti,vi diro qui 
solo il modo di qtielli che io ( fempre che mi e occorfo ) hd vsato il 
fargli,nequalinon ho feguito a ponto niuna delle fopradette forme, 
madi tuttehcpresoquelle parti neceflurie che piuparfe mi sono al 
propofito.BT primamente ho fatto a elettione dei fuoco , & dipoi in 
terra hodise gnato a ponto tutto il vacuo ddla grandezza che ho vo- 
luto, 8c anco gli ho da torno disegnatala groflezza delle rnura. et 
accioche meglio mtediace,prefupponiamo che i o habbi hauuto di bi 
fogno d’un diametro di due braccia & mezzo , ho tirato vna linea per 
dricco longa bracci tre & mezzo» o tre e due tetzi , & ho diuifa da pici 
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con vna linea longa clue terzi per 1 ’entrara delle fiame. Dipoi alie due 
braccia v’ho attraueriata vn’altra longa duc braci & vnqrto,& fatto d 
roo dua croce.Nella tefla vitia v’ho segnata vna linea d’u palmo,& tut 
te l’ho circodate da poto a poto di linee rette,& alii eftremi dlle brac 
cia maggior della croce hd segnate le fineft rc o voglia dire li efalatoi 
delle fiame.ET dipoi hd di fe gnato illuocodouep darii fuocofimetta 
le legna,& cofi hd dato la groflezzadel muro che hd voluto che s’iter 
poga nel mezzo ifra ilbrozo Sctalluoco, &dipoida torno ancora hd 
difegnato di fuor,qto hd voluto che le mura fieno p tutto grofie, quali 
dal piao dei fhodo l su sepre Ilio fatte vn braccio o tre qrt i di braccio 
al maco,& con qfto ordine hd fatto murar & tirar il muro fodo dal va 
no dei attizzacoio in fuorialro ibpra a terra fina vn braccio , & fe l’ho 
fatto vacuo,l’ho fatto p vnaco (pesa>& l’ho pieno di calcinacci & terra 
& co pifloni benisfimo l’ho fatto affodar. Dipoi fopra v’ho fatto mu- 
rar vn piao di mattoni p tutto, pedete vcrfo la fpiua vn quarto di brac 
cio,o manco, accioche il bronzo,qnsara fufo, non fi posfifermar,che 
tutto non corga auati,& sopra qfto piano anco v’ho fatto murar vn’al 
tropiano di mattoni a spino ptaglio,pflqlen 6 folo hd fatto fcegticr 
li mattoni, che fieno flati a cati viui,ma per far li coueti pia ftretti,gli 
hofatti arruotar. Dipoi sopra co il raedefimo ordine dei dilegno v’ho 
di tutouo terminati li vani, come v’ho detto» & anco come qui appret 
fo vedrete disegnato,ch&jquafi ha forma d*un liato. 




Et primamete, fatto qfla prima pte Itagliarcte appreflo due mattoni, 
o p coltello,o l piano, come meglio ui vienc,& detro v’incaftrarcte la 
spina dei ferro pirratni data, che il piu groflo vega verfo il brdzo, accio 
che il bronzo carieado io spenga & meglio vcnga a ferrar il forno, & i 
queflo hd vsatopiumod! d’intagliare tal roatto n i, & volenti eti qnhd 
potuto,hd facto co vna pietra di qlle che rcggano a fuoco, & cofi cen 
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qfto ordie ho fatto feguitar le mura facedoallefniefirctte ducfHurio 
li coapto,almaco dalaparte di dentro,d’un mezzo braccio, & avn 
quarto di braccio, che il maefiro lia tirato alro il muro li ho fatto co- 
minciare a dar principio ai fefio della volta, p copriredcl forno, & di 
fuori lio fatto tirar le muraglie dritte,& i luoco delle fincftre ho fatto 
fgarciar i guifa di bob ardi cra, die fia larga di fu ori & ftrettadi detro, 
& a qfto piano mi fon rkirato & fatto piu (ottilc il muro vn quarto di 
braccio, pallando pero quel luoco doueil brozofufbpil molropelo. 
Jpcgne,& coli tirata la volta & gli archctt i alie fincftre , ho fatto dipoi 
feguir il luoco doue fi mette le legna p fare !e fiame. Inelqualeprima- 
111 et c ho fatto far vna gra foffa cupa ik Idga qto e tutto il forno, & piu 
baflo vn mezzo braccio che il piano, de fenerata dei fuoco v’ho fatto 
far vno rilpianato di architetti attrauerfati fopra alia largliezza di tal 
fofla difeofto tre dita l'uo da 1’altro.che tuta alquato alzino»cioe che 
dal primo al vitio fia vn terzo.o vn braccio in circa, o piu di pendente 
verfo la bochetta,doue fi mettetio le legna,& per dentio ancora Io fo 
da vno muro a 1’altro dare vn coucfTo,c6 certa e6fidcrati6e»che il mu- 
rodacatoftrigaapoco apoco verfo 1’etratadcIIe fiam c,& 1’altro mu 
ro da frote ftrega i fondo & sallarglii da capo, & cofi vadi la volta co- 
minciando ftretta dalletrataUelle legna & alzando crclca fina doue il 
fuoco bd daentrare,accioche le fiam e forzate vadino inanzi & fpente 
da la volta Sc dalladattamento delle fponde,entrino tutte vnita mente 
a! luoco delbrozo,& cofi in qlla forma copofto>li6 facto cominciare 
la volta no folo dei atrizzaroio,ma anco qlla donefta il bronzo , & mi 
fonigegnato cocordare che Ia volta dei attizzaroio fiaalqto piu bafllt 
che qlla della fornace,S; che dala parte dei muro, doue appoggiato po 
co fopra a! piano dei archetto fia, a diferetione, cominciato il cotieflo 
fopradettojtedente che tutte le fiame , batttdo 'i tffo, fi fplghino al ca 
mino della fincflra che mette nel forno, & cofi anco fo bafla la volta <b 
pra della fpina,|>che le fiame ribattute cafchino di botra fopra al me- 
tallo,l‘altezza dal piao delli archetti al piano de 1’etrata delle fiame fo 
far mezzo braccio,& Ia gro flezza ifra il fuoco delle legna al brdzo tre 
qu::rti,fopra all’arco,che laflafte,fb feguitar 1’altra volta die copre il 
forno, doue ha da flare il br ozo, &: qfta fo tirare co caua,ma baffa, che 
dal piao di fotto alia maggiore fua ukczza fia vn braccio & vn quarto i 
circa, & qnmaco,accioche piu tegaaccoftatele fiame il calor d’efle al 
brozo,& ho voluto ancora, die fccodoil pedetedel fondo Ia volradi 
fopra cocordemete ucl fiio grado camini, accioche le fiame non fi fer 
mio neiraltojma fi caccino alia via della {pina a fcaldareil fodo, & fo- 
pra il brozo,che I qfto fia Tiporraza ad tntto,8c cofi fatto qfto ho fat- 
to fopra alie finefire che laflaftcp 1’efalare dele fiame , & p vedere,& p 
maneggiare il btozo,due caminem, nella groficzza dd muro con vno 
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ottaiio ctapertoj-opoeopiu, che cani Ji fuori bene il fa no, & anco 
vfcirposfino le fitmm e f li o r i par dir luoco alfaltre , c!i i /enci‘iao*qn 
la porciccUiiiantii dei fportello e ferrata» coma incsnJ arete. Hor qfta 
forma, o vita delfaltre dettooi,farete corne ho fatco io.Sr qHa.the piu 
vi piacera,p i gli irete r iuertedoui fempredi fare li luochi,done Itauo le 
legna, grandi, che- itir vcne pofia a(Tai,<iitvilmei>te doue fta il bro-nzo fia 
fpatiofo, accio non fia Ia materia molca,il fuocopoco,8cpero treauer 
tenzc principali vi voglio ricordare,olcreairadattare, la fornace di 
buona forma, che la facciate di mactoni,o di piecre,che reghino al fuo 
co»fe non tntta,al manco qnella parce , che il fuoco Icoperca troua,8i 
n’ho gia facte cou di que matrtoni,& morare co qnella terra biaca,clie 
li vetrari fanno le conche & le fornaci loro, aneor molco beneserue il 
peperigno, olere lia vna pietra negrabollata di ponte di taTc.opdetro 
bianchc,che il nome no viso dir, im sene troua in Rrescianain valca 
monica, d Chinsdino inquel di Siena,& credo aucod Bolzeno , & so 
certo alie Tolfe inquel di Roma, doue fono le lumiere,dellequali fan- 
noli forni alie loro calderc.L a sbconda auereeoza e, che auanti 
che dentro nc lia fornace meet ia te il bronzo,eflendo nuoua»bcnisfimo 
co carboni & legnalarecociate tutca,& masfime il fondo,che se no il 
ricocelle facilmete efler potrebbe che nb fondeffe, &; cofi riceuerefti 
dano Sc vergo gna.L A te rz ac che auertiate,ricotto chegli’e,seha 
ueiTe nel fondo fatto alcua sfcndtturarac6ciategliela,se no co alcro co 
calcina & mateon pello, o vero con vetro macinato, dandogliene per 
tuttO' il fondo, & li fate vna i ntonicatura di cenere da buccato,che di 
fenda dalle fiamme, & cofi ancoal cielo,che se lesonopietreno bru- 
cmo,& se sono m atro ni non coli no, & anco percheentrar non pofia 
ilbronzo fusonecoueti de nucconi, dsolleuar ilfondo>ouero che en 
trando de nero- non vi firelli,chea voi altrochedunno rendere non po 
trebbe,& qfto e quato vi pofib dir delle fornaci a riuerbero,cb liquali 
fi fonde ogni gran quatiti.Pur cflerpotrebbe, che tara folle, che a vna 
fornace sola no sarebbe forse bene di fidarfi,im far come haueua pen- 
sato Leonardoda Vinci Scultorc eccellcte » quale vn gra coloflo d’un 
Cauallo,che haueua fatto per il Duca di Milano»>voledolo gictar co la 
fufionc di tre fornaci , a vn tempo > far il volcua, il medefimo hbanco 
ra sentito che fe vno maeftro dt gittoa vna campana in Fiandra»che 
ancora gli bisogno,se volse fondere la sua materiabar co due fornaci, 
perche con vna prima no gli riusci-Ilche creder no poflo,che chi pro- 
portio na il fuo co alia quantita della maceria, nel grade,come nel pic- 
colo , non gli riesca,& to , se hauefle vna tal cosa da far,nondico chio 
m'arroghi di saper ql che no sanno gli altri , Ma se volesfi llar a vna 
troba d t attizzatoio sola,ta farei & taco grande, che le Hame nb gh ma 
cacebbono,Mip far megtio, vene farei <iue»che og’uuiu dt pers^poc 
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taflTelefiammeal luoro dd metallo ,& ancora chele foflerodlfiim- 
te alfentrar dentro , fareidi modo che le fi congiugnefiero & diuen- 
taflero vna.Perchc so se le fi scontrafiero s’ofFcndarebbono & impedi 
rieno li corfi dei batter il bronzo,cacciado 1’una & l’altra,& accioche 
quello che io vi narro megl io comprendiate, vimoftraroqui appres- 
so disegnato il fondo dei forno, cotrfiof' se 1 hauefle a far)i! farei. 




Non voglio ancora paflar senza dirui qualche cosadi qlli che fanno le 
loro fornaci a ouate p trauerso dellentrata dei fuoco, per moucrfi da 
vna ragioe,ehe dicano } chedal’etrata al luocodella spina e certo spa- 
tio & largo,p ilche,auati che le fiame eschino p le feneftre,hano muli- 
nato sopraal brozo d’ognibada due volte, cocildisegno fi dimoftra. 







Quellichehano oppenione,chemcgliofiaaouargliplo logo,fimo- 
ueno forse anco da meglior ragione,co dir, che il forno conticne i tal 
forma piu^titi di fiame vnitc,& no rotte,sopra ilbi ozo,& lloro me 
defime,&chedoue e il fuoco in maggior qtitali sono le sueforze,& 
voledo maegiar il brozo detto atal fornace piu facilmete fi inaeggia 
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Quelii chc ftanno ncllaforma tonda aducono due ragioni potentisfi* 
mc,l'una chc cofi longo tempo fi/bno v&ti,& loro glitratiano che d 
quel cbc vogliano fare la iperienzalo ferue.Dapoi vna ragtone, oltra 
allealtrcjcredochevi fia,chencl circolotuttele linee redeno ad vno 
centro,& che non altrimenti faeci ii fiioco rinchiufo in quella conca- 
uitdjdie il fole in uno specchio concauo,dalqual vediarao accender il 
fuoco»& non in niunaaltra forma » & quefto e quanto nella diuerfi- 
ta de forni ho trouato . Hora inqualdi quefti,chcvi venga bene 
d’u(ar,vi fi mette al luo luoco ilbrozo,che volete,{iifpefo dal fondo vn 
quarto di braccio fopra a pezzi di mattoni.o pezzetti di brozo,& fia 
forna largo,accioche le fiamep tutto l’abbraccino,& dapoip io attiz 
zatoio con legnaiecche feli da fuoco tanto, che benisfimo tuttofili 
ilquefacci,& dapoi quando e bene fuso,aprendo la spina, fi fa per cana- 
9 li entrar nelle forme,& deflo s’empieogni !or vacuo, come al suo luo 
«o proprio 1’ordine aponto largamente vi dimoftrard» 

t 
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MOOI DI FONDERE A' CATINO, ET ALTRI 
VARII MODI DJ FONDERE METALLI, 
CON CARBONI ET MAN TICI. CAR II. 

L fonder a catino & a ceftone e quafi vna cosa mede- 
fima, & ali uno & alfaltro modo s’adopera carbone & 
jnatici»& quefti,secondo la quatita che volete fonder, 
fifanno pico!i,& gradi, & vi s’adatta piu & meno ope- 
ra di mancici , sccondo cbc vfoccorre . Fasfi ii catino, 
conca, ouero affinatoio che li maeftri il chiamino, 
murato con mattoni& con terra d modo d una fucina, &d me^zo 
il boccolar vi fifavn vacuo tondo amodo d’una caccietta da buca- 
to largo nella bocca , & ftretto ncl fondo ,che habbi vno bufo da vo- 
tarlo,nelquale,pche’I fia al bifogtio turato, vi fi mettc vna fpinetra di 
ferro,o vno pezzo di mattone tagliato & coito d ponto. Hor fjfto be^ 
ne incenerato per tutto & adattaco il boccolar il vento batta al mez- 
2 o,accioche,oltre al fonder , mantenga ancora caldo il metallo : pri- 
ma s’empie di carboni benisfimo fi ricoce , & dapoi ricotto di nuouo 
fi riempie di carboni & vi fe appicca il fuoco & da fe medefimo fi Jafla 
d poco Apoco affogar,da poi menando vn paro o due di mantici & fo 
pra al coi m odei carbone, met tendo la materia , che volete fonder, d 
poco per volta 1’andarete fondendo , & ftjfa darete alia ipinetta , che 
nel fondo mettefte,& per vn cannale mandarete il bronzo dentro alie 
voftre forme . del c e s t o n e al catino , al vagello , O conca 'det- 
toui non e differenza fe non , che il ccftone fi fa in vn luoco aperto & 
largo,& fi copone di legnami fitti in terra, in forma circolarejinteflii- 
to con vergelle di caftagno,di faIci,o di nocciolo, o fimili,fatto /pprio 
comefifa vnacefta,o un gabbione damuraglia, alto pero & largo, co- 
me vi par che vi bisogni,perche fi puo far grande & piccolo a veftro ■ 
modo,& dapoi s’empiedi terra benisfimo calcara & bene battuta,& 
apprefio fi caua in mezzo vn vacuo tanto cupo & tanto largo, quanto i 
voi crediate che cotencrpofla la materia, che volete fonder, & acocio 
li il fondo,& fattoli vn buso p rescita dei brozo,Sc mefloli la (pina dcl 
ferro benisfimo tutto 1’incenerarete con ce ne re fle perata con aequa, : 
done fia flato risoluto salc,& dapoi il ricocerete,& mettedo Ii voftri 
mantici alii luochi loro,douc haucte collocati li boccolari comefon- 
defte d catino, cofidqftef arete, & di quefti d primo, che io vedesfi , fii 
in Palermo,& dapoi ne ho veduti in piu altri luochi, & qneflo tal fl tu- 
meto, con ilqualei! maeflrogitrd vna campana di libre circa a.icoo. 
molro 1’usano cetti maeftri Sauoini & Fraficefi,clje vanno a torno fa- 
ccndo campane, & di quelli ho gia veduti che gli hantio me flo a torno 
• :e o u repar di mancici, & anco n’ho veduti di qt.c-lli che, in ft; n lio 
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(Ji tierghe di arbori & legnami, erano fatti di muro dguila d’una torret 
ta,& queiti i me nuito piu piacciouo , che quelli facti di terra, talche, 
s’io mai gl i hitiesfi adoperare, non gli firci a’:ri;ncntichedinuiro. 



MODO DI FONDERE A CAZZA. CAP. III, 



A cazza euncatinetto piccolo , fatta lopra d una 
gabbietta,comeucellino ,di uerghe di ferro , qua! haim 
manico da poteria facilmente cauare dalla fucina & por- 
caria, doue ben ni tiiene , e ftrumento commune, & co- 
flumafiafiai infra maeftri,rifpetto agicti piccoli , per- 
die in utigran pefo, aneor che conlieue & cricchi fufte 
aiutato , difficilmente a braccia Icuar il potrefte , & fe pur i! facefte, al- 
tro non farebbe che per forza leuare il catino fopradetto , chc farefie 
errore, pocendo far di manco. Fasfi fimi I metite i quelht una fucina con 
un buon paro di mantici grosfi & bene appannati , & tal catinetto, 
fateo con buona terra ricotto & bene incencrato , fi colloca auantiil 
boccolare,&d torno d torno fopraall’orlo (e gli fa una corona diduc 
o tre tefledi mattoni,accioche contengbitio mcglio il carbone, & a ti- 
co piu quantitd , dapoi accefi , & bene infocatah cazza , e carboni, (o- 
pra d poto a poco fi meteeno li pezzi della materia , che uolete fonde- 
re , Si fufa fi fa cafcar nelricettacolo . Dapoi fi cauafuori tal cazza, & fi 
porta doue hauete collocate tal forme, 6c con efla fi gittino . Ho anco- 
ra iieduto fondera cazza fcoperta,cio e fenza fucina & fenza cinigci 
torno , anzi in mezo , d una ftanza , nelquale luoco ftaua la cazza nuda 
fiipra un trefpide di ferro, & li tnatici hauiano le cane longhe,& le boc- 
che doue ufeiua il neto il teneuano fopra allorlo della cazza. Ben e ucro 
che tal cazza haueua la bocca larga, &dinanzi era piu alta che di dric- 
to , & intortio allorlo cra un cercbio di ferro alto quatrro buone dita, 
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tc ancora piu,fatto per ritegno dei carbone, & cofi in quefto modo vid 
di fonder argenti, piu volte, in quatita,Se vi fi fondeuanobenifsimo&: 
nettamente , & con gran faciliti fi maneggiaua, ii con gran riiparmio 
di carbo nc v & accioche,fs alentia granetta d'argenro.p forte fuorvfcifie 
ddla cazza, per qtiefto il maeftro vi tenena vna catina fotto con aequa 
chc il racccglieflc,& cofi li dentro ogni minima cola ritrouaua. 



JL MODO DEL PONDERE A' CROGIOLO. CA, IlL 



L f on d e r k a crogiolo ,& quel modo che nclle cole 
picciolcfi coftnma . ,hifsi in duc modi, con vento di man- 
ticis con fornello a aere. Quefto de mantici , che hora vi 
vog!iodimoftrare,c quellocheepiu in v£i,&e modo co- 
coinune,& fondeprefto, & a g!i Orefici , & d ogni huo- 
mo, che fo nde , e n ot i (s i mo , (k porrei fjr ien za d irucnc, 
pur peraucrrirui di que! , che forfe non anertifte , vi diro 1’ordine . Per 
Par que lio , prima li fa vnafucinetta con vn paro di mantici da incnar 
a vna mano, o altro modo . Dapoi fi piglia il crogiolo della grandezza 
che huoete dibifogno , & s’empie di quella materia che volete fondcrc. 
Dapoi fopra alia fucina a lianti , douc efce il vento dc mantici , s 'accen- 
de tanta qiiamna di carbone, quanro penlatc che pofsi benecoprire 
il vofiro crogiolo & dapoi in mezzo di tali carboni accefi fi mette il vc- 
ftro crogiolo pieno di materia, fopraal ferir dei vento, nelfuoco,due o 
tre dita d ileoilo dalla parte c ! odc efeie il vento, o qtiel piu, o quel maco, 
chela grandezza dei crogiolo.o lapotenza demantici ricercafie, & li fi 
Dfla apocod poto bcneinfocare ,& quando ilvedrete benrofio,cou 
il vento fe gli anilia & augumenta il fuoco, & tanto gagliardamente fe 
glie ne da c6rinuarido,quato ne riccrca,per fin chelfia bene fufo. Auer- 
tendo di tencrlo fempre in mezzo & dritto, & infra carboni , folleuato 
Scbene coperto, &pcr quefto e chi fopra al piatio della fucina riene vn 
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mezao circolo d’una fpiaggia di ferro , & chi il f.t di te fle di mattoni > 5; 
tale cofepaltro non fi famio, fe nonpche ritenghino ilcarbotie,&pche 
meglio flia llretto infieme, & perche anco lopra tener vi fe ne pofli piu 
quantiti>acdoche faeci il fuoco maggiore »& che 1’aere manco pene- 
trat fopra li polia, & cofi al fin fnfo & bene netto da ogni cenere , o car- 
bonigiadigittanelleforme che volete, Sono alcuni, che per piu co- 
moditd,$t mafsimeli fonditori dclliotconi , chefanno vn vacuo mura- 
to, o tondo, o quadro, di diametro vn palmo , o qucl piu o manco che 
gli pare,& 1’artrauerfano pretio al fondo di duc o tre ferri , & famio chc 
il vento de mantici Io b atta fotto,Sc Io facci quafi fofficio d’una mani- 
chetra.Dapoi fopra li ferri metteno i! crogiolocon la materia, & l’em- 
pieno & famio colmo di carbone , & cofi quando e caldo menando li 
mantici la fondeno,& tali maefiri dicono trouar per fperienza,che l'ot 
tone conferua piu il iuo colore per quefto modo, che in nefTuno delli al 
tti,cheegliv(ano,& che ancora fonde phrprefto,& chedogtuitio , per 
tal via, fenza molta fadiga, viene fufo bc ni fimo. 



DEL MODO DEL PONDERE CON FORNELLO 
A' VENTO. CAPITO LO QVARTO. 



V k s r o modo dei fondere con fornello a vento da 
moiti c dettoaaere.e modo che fi facon poca fatri- 
ca. Fafsi primamente con vn fornello piccolo ,o gran- 
de , d voftro modo , con crogioti & carboni , fenza ven- 
to di mantici , manon fenza aere vento(a,quaI procede 
dal luuoco doue fi fa & dalladattamento dei fornello, 
qualconlo fpatiodel tempo fa 1’efFettodel fonder quella cofa, & che 
quantitd che volete , proportionandola pero al vacuo, & fuoco, &d 
1'aereche facci vento piu che potete ,&per far queilo, primam ente fi 
fa il fornello dettoui murato, o ucro fi caua in vn rialco di pietra, onero 
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parete di terra anco fipuofar, & fi fapartatile di uerghe di ferro 
con hito,comeuidir6.Quefto>in qualfi uogliinodo chcil facciate,lha- 
ucteda collocare in luoco che faeci nento, come merterlo in qutildie 
ftanza grande, o a rincontro di porceo di fineftre,8£fifadi forma ton- 
da,o quadra, come pni piace athi Ihi da fare.Maqni hora nohper piu 
com odi radi mattonhdirenio che far (Idcbbi quadro, & fatro ek trione' 
dei luoco, da pici ii foTimrete largo uti mezzo braccio o tre quarti; & 
alto braccio uno e un quarto, & in bocca un terzo di braccio o piu , (e 
pitnhioIete,& al pari dei terreno fi dee fare una buca larga un quarto 
di braccio, 6 ptu,& un palmo alto.alla bocca fi fa co ferri atrauerfatiun 
fondo grati cula todbpra allaquak iu trezzo fia adattato un pezzetto di 
mattone tagliato, grade, qiato e il fondo dd crogiolo, Se fopra a e flo, 
quado fi fande, shabbi da pQfar s accioche fempre habbi da Jtar piano, 
ancora che Ii carboni fi logrinodfiafu 1 e nato nel mezzo dd hioco,& da 
poi skmpie cutro iluano,doue c il crogiolo, di buono carbo ne,hattedo' 
primaempifo il crogiolo della materiache uolete fondere,& cofilaP 
late ibr seza toccar mai cola ncfluna,6luo i agiognerc carbone, quado 
e Iogro,qud chevliauete meffo.p fin che no fia fufo,& p eocludere qfto 
foridepiu prefto Se piu tardi, fecondoli carboni e hiochi douc fi fannp, 
o che aere uentofo comodamentepigliar pofiano. A n c o r a, come 
\ho dettodi faquefko porta tile in fu uno trefpidegrade di ferro di fip- 
pra,a modo d uno critonrino ucltito di terra, nel fondo fi fala (Sagra 
tdla,& chi nol che piu con celeritd fonda fegli mette fotto uno catino 
d 'aequa, nel quale Ji carbo nia£cc fi, che p Ii apti de lia grardla tafcano nd 
lo finorzarfi chc fanno,deuano co la lor calidiri A & itu faimo una efala- 
tione,che mena veto>quale gradeinere ferue,& anco tal catino d aequa 
molto gioua a qlli che fondeno oro , o argeto, perchc s alcuna grana p 
forte ne cafca,come auiene,p meneggiar,o p rimettercdetro 3 cafca nd 
catino dbcqnapn luoco filuo,donefacilmente fipno ritrouar. 
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DELLE FVSIONI DI BRONZI, ET AETRI M£- 
TALI IN GENERALE CAPI. QVINTO, 

Ohe potete hau ere veduto v’ho fin qui dimoftrato coi 
fcriuere farte dei gitto & li modi di far Ic formc &di ri« 
cocerle.Sc cofidapoi per fonder le materie, li adattame- 
ti dellc fornaci, fi come e quella,chefi fa per fonder ari 
uerbero di fiamme» ocon mantici & carboni, it catino» 
ceftoni,cazze,& fimiti altri ftrumeti, che per far tali ef- 
fecti fi coftumano,con qtielmiglior modo che ho sapiito. Hora vivo- 
glio dimoftrar,perpoter condurre alii fini loro quelle opere perlequa 
li queiti ftrumentifi fanno,& come adoperar fi deuino ,& prima vi vd 
dir ii modo.che avoler benfondcr,che tener fi deucnelle fornaci a ri- 
uerbero, alie quali no bafta chele fieno perfecte di forma & bene fatte, 
che ancora vi bifogna.perhauer le fiamme come anima & causa prima 
efficiente in cal effecto, hauer ii legname apropriato>gioueRe,sccco Bi 
sognaui ancora il indicio dei buono maeftro di bene intendergli ef- 
fecti, che li fuochifannoi & anco 1’asfidue farighe delli aiutanti,& che 
le materie per loro propria natura fieno difpofte a fufione,& prima vo 
lendoui dire dellc legna,come v'ho deteo, vogliano efferd’arbori piu 
dispofliallc fiamme cheal lebragie,8£ come auantiv’hodetto»vuol ef- 
fere giouene,secco, di sorte cheseposlibil e nonhabbialcuna humidi 
ti superfl .iajSc di qneflo non solo se ne habbi la quantita baftante pre 
parato. Ma per ogui rispetto hauerse nedebbi superfluo, & che fiam 
fcheggieSd non troppo grofle.Coftumafi per molto fontano, il carpi- 
no, ancora il falcio, 1’albuccio , il noce,il faggio & l’abetc,& ogn’alcra 
sorte di certi legnami , che sono porofi&!eggieri,che perii volgo fi 
chiamano dolci.Appreffo aquefto hauervi bisognail forno beneri- 
cotto,acconcio,& intonicato con cenere, & serrato il busetto delfe- 
scita con vna spina di ferro inccnerata,8f appreffo infbrnato in eflo la 
voftra materia larga, & piu per ritto dellc fiamme che potcte,& anco 
che dal fondo piu che fipuo ftiasuspcsa.al manco, sopra vnpezzetto 
di mattone,che facci di spatio sotto.vno ottauo, accio le fiamme pe- 
ne ttrar per tutto facilmente posfino,& infocar il piano dei forno»pri 
ma che d liquefar il bronzo coniinci,accioche nel cascare il troui cal- 
do,&fimantenganell’eflereheui casca.Dapoi,hauendo tnrareledue 
fineftrettc con li due spiracoli , che per vederlo & maneggiarlo laffa- 
fie,con due sportelli di terra, fatti in dnetelari di ferro adaerati dapo 
teriid voftra pofta leuar & porre ♦ etcolncme di dioco- 
mkiareteddargli fuoco,mettedoprimale legna in sula boc.cadetl’6 
tratajSc dapoidpoco dpoto»(ec6do che crefce il fuoco.fandarete ca 
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ctando auanti fino alia diritcura della fineftra,p taquale nel forno en- 
trano le fiame,&li Itregnendo il fuoco con piu quaci-ed di Iegna, vigo 
rosamcnte raugumentarete.doue co n le fadighe d’un dcll i voftri aiu- 
tanti auertirete chc mai talfoco non allenri , ma che continui per li- 
no chcla voftra materia non sol Iu roflao bianca, ma che inclinia 
cominci a fondere,& allhoracon piu didiligenza,piu di fiame ftrege- 
dolap fino che liquidisfiino Sc fufo it trouaretc,& difpofto da poterio 
facilmente inrrodurre nclle voftre forme. Auerremio , perdie alciine 
volte li fuochi gagliardi & longhi fanno fopra vna certa pelle , chc ii 
riarde,& non lalla sotto penctrar il vigore dei fuoco,a quefta fi reme- 
dia apredo il forno & coi fregaruisopravn caftagnolo, & pcotedo ro 
perla,& coli fateaogni pezzo groflo.che folle s forno, accio che il fuo 
coin eflopiu facilmctes ’introduca,& gagliardamete glie lo farcte au 
gumetare,&riserradoiI forno per fi no, chc il vedete tutto bene lique 
fatto,alihorav’agiugneretequel!a quantita di ftagno,che pelarete che 
meglio ilcorropa,& con vno calhgnolo maneggiandolo alqto fenza 
posare,con vno riscio di legname o di ferro il necrarete,cauado li pez 
ei di truttoni,che vi met teli i per fufpedere il brozo,tcrre colate/chiu 
n>e,o alere superfluita, che le materie tenedero, quali il trouano tutre 
galleggiar di sopra, quali, lenate!e,8c fate tutto ilbagno dei brozo net 
to,5t dapoi co vna cana cauata,o co cazzetta, pigliadonealqto, ne fa- 
rcte con il voftro indicio il faggio,& parendoui d’aggiognere piu fta- 
gno vene aggiugnerete,se no parendoui difpofto da gittar,il riscalda 
rete alquanroj& verrete al acto dei giteo. h a prima vlarete quefta 
auertezadi cercarpcr il forno, per il mezzo,alla fpina, & a fiachi con 
vno caftagnolo,s’alcunacosatrouatedi fodo, che non fia fnfa»(empre 
fregando il fondo,& trouando che pasfi fenza fcontrare alcuno impe- 
dimento, 5c che per materia fia tutta liquida come aequa o olio, Sr chs 
nel forno ftiaspianata*& thiara , & gallegiando ogni cofa, che non c 
bronzo,sopradi se tengasuspesa,&lampeggi,come il fble,& le fiame 
ancora che vscirefogliano delliftacu! i quali biachi& fenza fumo ve- 
drctcaliboradi nuouo con vno nettatoio di legname fecco , le ne ha- 
uefte bisogno,il rinettarete,& gi ttandoui fopra grafTo di porco.o d’al 
tro animale, con tartaro mcscolato,o co falnitro, onero vimetterete 
corna di cailrato,& 1 i darete vn buono caldo, & dapoi haucdo netti li 
voftri canali, che fatto hauete infra la forma & il forno , con vno ierro 
torto, Litto apofla,con vno manico longo, qtial li maeliri il chiamano 
jl niandriano , percorerere la parte della fpina che roda , anzi bianca, 
per il lo ngo fuoco vi fi dimoltrara dauanti , & la mandarete in detro, 
tenendo ilditto ferro sempre in mano,tcmperado cola pontad’elfo 
•mella nel busojdouc la spina ftaua,l’ufcire dei brozo laflandolo venire 
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fuon,fecondola. qu alica delle forme,&secondo il vortro parere, pche 
i quefto la diferetione & indicio, oltre dcognofcerclafufione, molto 
imporca» per far che le forme bene & ficuramentes’empino, & tanto 
piu quato allartigliarie fi riccrca certo termine moderato,rilpetto a4 
la quanti t£ & formadella materi 3 ,alle campane no s’hd taro rifpetto, 
& alie figure fele da il bufo tutto aperto, Pero, quato 1’entrata dc loro 
gitto ne riceua,d tuete le specie de gitti hauerebisognacofideratioe» 
fecondo la forma, dcllaquele non vi fi puoparticolarmctedar norma, 
eccetto dirui.che secodo che la voftra forma bene fatta.di buoa terra, 
groffa,o fbtci!e,o ben o mal legata,o che 1'entrate voftrep (orte fieno 
ftretce,o pur !arghe,o con pochi.o affai sfiataro i,& fe la materia voflra 
e corrotta a buftanza,o mal corrotta,oucro fe Ia forma ricotta, o no, 
chefePe bene ricotta riceue ilbrozo scnzaalteratioe,&fe nofchizza 
do s 'altera , d che auertir fi debba , & masfime nelle forme delle arti- 
gIiarie,leqtiali,empiedole con impeco,fi sbatte l’anima,& d’cfTa o dclla 
forma fi rompe i qualche parte, & bene fpcffo,perquefto fi da entrata 
al bronzo dandarin qualche luoco » che li maeilri non vorrebbeno. 
Si che per dare comodica al aere,che vi e dentro,aIi*ufcirc fuori,come 
p ficurarfi datli inconuenienti,e buono madarnelo moderato. No vo- 
glio ancora mancare.che quando sarcte d quefto atto di gittarc arti- 
g!iarie,it ricordarui,che quando hauerctcpiena la voftra forma, per fi 
no che preffo al traboccar facciate mettere nel forno, ouero fopra alii 
cannali,alqnanto di fhgno,accioche la matarozza fia piena di mate- 
ria, & che habbi graffezzada poterne renitere al bifognodella bocca, 
accio che habbi a venire filta,& senza btisctti,come>effendo magre,co- 
ifuma venire. Per ilche, oltre alleffere brutte, non fono ancora mol- 
to ficure, vi voglio ancora ricordare , perdie speffo accade che fi fan- 
no gitti di rami vecchi» come ca!daie,orci,coppi , & fitni!ivafi,& per 
1 manco faflidio & spesa fi piglia per partito fonderli a! forno di reuer 
bero, che ,p effere materie viscofe & fottili, come /ono, calde cafcano 
in tondo, & se non vi trouano bagnato s’appiccano,&infiemel’una 
con 1'altra di tal sorte fi congio ngano.che il fuoco bon ha potered^a 
uertirle , & ancora che le pronate con frucatori quanto Iapete , fe le 
lafidte rcftregnerc & amaflare infieme in quatitd.fe gli defte vn mefc di 
fuoco, non il fondercfte,& pero, quando hauefteda far qitefto, vedete 
i d’hauere vna parte di materia bona Sc allegata & quella primamen- 
te vedrete di fonder , & dapoi d poco d poco vandarete aggiognen- 
do de rami , che hanete, & cafo che non haueftc materia allegata, & 

; pur vi bisognaffe operare conii forno , fate che quel che prima in- 
fornate fia poco & fia infornato largo alto dal fondo , & quefto co- 
me il vedete caseato, oltre alpercoterlo,li darcte alquanto di ft agno, 
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accio 1'aiuti d far che fonda,& dapoi sopra a qu fto i po-co a poco a g- 
giognerete la quatiti,per far b (omnia dd pefo,che haucte dibiiogno 
mettendolosemprealle bocche 4 bcneriscaldar, prima chc detro uel 
forno sopra allbltro il mettriatc , per noli Jar occafionearifredarlo, 
Maii douerdi ral cofo farebbe dt fonder ttttto il rame , che adoperar 
hauete,co marici & carbone, & allegatio „ & dapoi allegaro metterlo 
nel forno per fondere & farne il voftro gitro . r L fonderh i catino, 
©ner a ceftone,& ancora a cazza, fi fa prima qualdt qfii vafi piuvi piace 
d\xdoperur,come v’ho infegnato, & dapoi s’empino di carbone, & ol- 
tredbenricocere, prima che co :n i nciated fonder materia , sfinfoca 
bene,& dapoi atomo sopra alie sponde fimetten lipezziche haucte 
piti grosfi, accio fi (caldino , & anco perche fieno ritegno al carbone, 
che non fi spanda.Dapoi me nando li manti c i & infocando il carbone 
co fuoeo vigoroso andarete mettedo sopra nel mezzo d’cifo la mare 
ria che fonder volcte,& cofi fecondo che il carbone fi viene cbfiimado 
& Ia materia a fondere, & delfuna cofa.& delfaltra v*andarcte ragio- 
gnendoper finocne harctemeffo infufione tutca la quantitd ddla 
materia che volete, auertedo che nefiuno pezzo vene cafchi detro, che 
Cc no fiifo,al meno fia in colore biaco,perche no folo no fi fonderebbe 
fenza gran fatiga, ma daria caufa d refreddare il fu fo,& fel va!o vofiro 
e catino pigliarete.vn caftagnolo & /coprirete la materia dal carbone, 
& nettandob dallcloppe la ritnenate infieme,St cauatene,volcndo,al 
i|to di saggio, & vedete s’ha dibisogno daggiognerui lega di fiagno» 
o d’otcone,pcr darii colore. Si secondo che vi pare andate facendo»St 
coli medefimi carboni, & conde nuoui la recoprice, & dinnouo fof- 
fiado li matici la (caldate bene,& dapoi, quado tepo vi parra, battere 
te la (pinetta dei fondo per vno canuletto la madarete nelle volire for 
me&,feglieeeltonefturate labanda el luoco che fi laffa per vedere St 
nettatela,& fatto qfto,faretetutto qllo comedi fopra faccfte al cati- 
no, la cazza acconcia,comc al fuo luoco vi disfi,nel fonder da que 
fta al catino no e altra differeza le non che mediante il manico e ilru- 
mento porcatile,& fi conduce co cila la materia fu(a a luochi,douc mi 
e venutopiu comodo d*adattare lc forme,& e ftrumeto da maeftri af 
fai vsato,masfime nel fonder le poche q,tica per no coportar Ia fpefa» 
anco il faitidio di far canali & foffa per fotcerar le for me. DEL mcdo 
dei fonder a crogiolo co mantici o piccioli o grandi, St cofi dcl modo 
dei fonder avento non fi pno infegnar 1’ordine di tali ftrumenti , che 
non fi dicalapratica , & pero non penlo altro diruene , per hauerne 
ditte abaftanzaalli loro luochipna in quefto difeorso lol aggiognerui 
alcune auerrcnze,che l’una e per saluar il crogiolo, guardarlo dal ven- 
eo de matici J’altra,se per caso fofTe di trifta terra ilfisfendefle>prima 
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1 chehanefte fufo,ilsoceor»ate con metterui vn pezzo di vetro.ilquale 
1 ancora che folTe debile soccorso,puralle volte bafta,fimilmete>come 
auienedehi iongamente fonde,chequalche volta nel maggioresuo 
bisoguo !i manca il carbone, ii quefto hd gia proso perrimediodifac 
segar certi legni condi longhi qnattro dita,&gli fon andato frail car- 
bone m escolando,' quali, aneor che molti sene conlumi.piu che fifofic 
carbone, a tal mancamento seruono esfi>& masfime alie fufioni grof“ 
fe,come occorrendoui la sperientia vel dimoftrard. 

DE BRONZI ET METALLI COMPOSTI, £T 
ALLEGATI, IN VNIVERSALE. CAP. VI. 

I d 1 s s 1 ananti,a thi volcua bene f3r l’arte dei gitto,ol- 
tre al buon iudieio,quattro cosedfergli nccdlarie. Pri- 
ma il far dellc forme,& hauere il forno ben fatto,& le le 
gnadi buonaspeciesecthc & ftagionate,&ancoIa ma- 
teria dispolia alia fufionc,& di tutte vi sono particolar 
mente andato dando Uice& di quefta ancora, coe al luo 
co ddle leghe de metalli potetevedere , doue infra Talcre v’ho detto 
di quelle dd Rame alfai,per il che in quefto capitolo volendo poco dir 
ne,ma per seguitar 1 'ordine promefToui,vi dico, che sempre che pote 
te tuttalaqtitdde voftri metalli, che volete metteredetro invna ope 
ra,se non v’increscela fadiga o speifa , 1 ’alleghiate, & facciate in pani 
d*una natura, perchc , oltre acconciarli meglio nel forno & effere piu 
maneggiabui fi fondeno tutti ad vn tempo,& con aflai minor fadiga, 
che non fareftese foflero diuerse nature di pezzt ,& di dar al Rame 
corrottione e di necesfitd. Perdie , se pensafte di fondere in forno di 
riuerbero Rame fino,da perse,prima che n’bauefte honore, & vi crepa 
refte l’anima,& dapoi rifpetto alia sua viscofitd,se voleftegittarne vna 
cosa sottile,non riusciria,pcr non edere corrente,& se vi riuscifle sa- 
ria mtto busato , come vna spogna . Pero e di necesfitd fonderlo 
prima a qualche vn delliantedetti modi,perche vuol fuochi repentini 
& gagliardi , con vento grande , & violente , & con buoni carboni,sc 
fuso accompagnarlo fi deue con ftagno,o con ottone.Alcuni,per mi- 
nor spesa, vi mettono alquanto dipiombo,& cofi quefta materia 
compoftadi Rameo ftagno,d , otroneopiombo,fichiamabronzo,& 
perii gitto e materia dispofta i facil fufione,& e corrente,&dique- 
fta fi fa le figure Sc 1 ’ardgliarie , & molti altri latiori .fassi ancora 
dei rame vnaltra sorte di compofitione, qual, come quella , fi chia- 
ma bronzo , quefta fi chiama metallo , ne pero ealtro che quella dei 
bronzo , raascambiailnomein queflo vocabolo vmuersale , per la 
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pi«& manco quanritdche contiencdtftagno.Delqiiale.comepafla 
dodeci per cento fino d vinticinque, echiamatodamaeftri piu& mati 
co fino 8t c quello che se nc fa campane, rispetto al snono,morrari & 
lancggi.fi per eflere latiori sottili con durezza»come perche non hab- 
bino a r? ridere alie cose sapor, o odor,o tetura verde & spiaccuole.co 
mc il rende il rame, sc non e ftagnato» fi fanno di bronzo,& per con- 
cloder bronzo S: metallo e tntto vno.nu cofi fi chiamano per cogno- 
scere le differenze secondo lilauori. 

MODI DI DIVERSI INGEGNI DE ACCOM, 
MODARE MANTICI, PER FONDERE ME 
TALLI. CAPITOLO SETTIMO. 

M POR TANTE & necclfario eflFetto,al piu delle fufio 
ni, sono fi mantici, quali oltre al vedere d’hauerli che fic 
no morbidi, & ricchi di panno, longhi & larghi di tratto 
& bene garbati , & che babbino buone ventolc , longhe 
& buone canne , & che per rottura non perdono 1'aere 
che pigiiano,il modo d’aconciarli > che facilmente ope- 
rino dloro effetto, importa a(Tai, & pero hora vi voglio andare notan- 
do alcun i ingegni cornum da mouerli,fi con aequa , cumed forzad’- 
huomo,acciothe,secondo che v’accadefle,vene posfiate seruire. Ben- 
chequefti tali effetti ogni maeftro fi fa secondo lasua commoditd, 
o il suo 'ngcgno . Tutti pero con quefto inreflto»che gagliardameti 
te,oprefto,habbino d scaldare , o afonderele materie che vogliano. 
Alche fi cerca vento grande & impetuoso, perche fimilmente il fuoco 
habbi aneor edo cofi da c fle re, & perche le forze dclhuomo sono, 
alie cose grandi, debili, fi va cercando gli ingegni con adattare diucr- 
felieuc.ouero 1’aiuto deiracqua.Perilehe alcuni fono che acconciano 
vna rtiotta d bottacci grande di diametro iei,iette,& otto braccia.se- 
condo li luochi,& quantitd dacqua che ilsuo flile pasfi sotto alia pon 
tadellatauola che vienefotto li mantici dalla banda di dietro, & chc 
ineflofieno fattealli suoi luochidue ficuctrauersepofteal contrario 
1'una da 1'altra , & la tauola di sopra alii mantici fia ferina , & quella 
di sotto, per non edere dalcunacosa tenuta.caschi&vcnga aprire 
il mantice , & tanto sedenda che Tarriui sopra alia trauersa dello 
ftile della ruota . Per ilche dalla forzza delfacqua, fatta girare le 
trauerse dello liile, chc venghino dleuare in sula poma delle tauolc, 
che fono fotto li mantici,& a fcrrarla con la parte di fopra,& cofi pafi 
lata il mantice ricaschi,& che sempre dallapoma dclk liene trauerfc 
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lia prcsa la pontadeTle tauole cheauanzano disocto allimanticiyccf* 
niv vcdetequi nel difcgno. 




AncorA fi conciano li mantici a aequa in piu altri modi, ma duc 
qui ve ne voglio notare,acciochepotiate con esli, o con parte d’esfi> 
adattarni a tal effetto,occorredoui.FASSi prima vnaniota abottacci, 
comc quclla , che v’hd detta auanti, & neila fine dei fuo biligo ,doue fi 
posa,fi fudi ferro vno afle torto, come quello d’un manico di ruota da 
cokelli,il quale alzandoabbasfi,&abbafl'andotiriaH’alto vnftile, che 
fla biligato sopraalU mantici, chehidue braccioli .comevna croce, 
alliquali sono attaccate le tauolede mantici de sopra, de quali la ruo 
ta,girando in a!to,sempre ne tiene fufpela vna. 




L’akro modo fie,facendo fimile alie sopradette, vna ruotta,iS£ in capo 
delbiligo fia vnfimilea/fe,& fopra alii mantici fiavnatrauerla beliga 
ta,chc i vna teftahabbi vn contrape$o>& dallalcrafiail manico che e 
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preflb dalfafle torto, che girando tira in giu & spegne in su , & cofi le- 
gati alii lorolnochidi mantici,vno sene vicneabbafiar,quando il con 
trapeso s’alza,raltro a alzare, quando cala. 
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PannOsi ancora per forza d’huomo,con varie lieue,diuerfi alzari 
di inantici,li comuni,che piu fi cofi:umano,e di metter vna croce bifi- 
gata per ritto,& co vna trauersa confitta da capo lo ftile>& che pasfi al 
braccio di fuori , & venga fin appreflo d terra mezzo braccio , & alie 
braccia di tal croce s’attacchino li matici,& cofi lho moucdo vn paflo 
fplgail manico dellalieua,vna volta auati>& vna tirado adrieto,& cofi 
fi vegono a moucr li matici,alzado co tirar,& abbaflar co 1'allentar. 




Vn altro modo ancora e molto vfitato,perche 1’arteficc nicdefimo qn 
no batte il ferro,puo,fe vuole.fenza aiuto d’altri menar li matici fuoi, 
& per quefto fi fa vno ftille ritto in mezzo a matici,& fopra vi fi biliga 
vnlegno con vno contrapesoin vnatefta,&da Taltrafi lega vna fune 
che venghi a vna ftanga mefia in tetra, longa quato e tutta la fucina, Sc 




Ancora comc fi coftuma, & masfime perii maeftri fonditori,fifan- 
i no m 011 er li mantici contegar nnpezzo dicanapetto alpalco ,oalcra 
i cofa, che fia fopra alii mantici, che fopra d esfiuenga in mczzo,alqua!e 
i fia legaro uti legno trauerlo, che tali maeftri 1 ’ufano di chiamar glogo, 
[& falendo fopra alii mantici concordetnente hor fopraaluno &hora 
i fopra l‘altro,& aggrauandofi lo faeci faruento,& cofi tanto fi fa che fon 
deno laquantitadella materia che uogliano. 
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legata di forte che la fufpendaalquaro da tcrra.Talche montandoiii fo- 
pra conun pie,& grauadouifi larune,facci coe falacicogna duna ca- 
i pana, & coli fagliedo & fcedeiuio di tale ftanga. li mantici ancora ueiv- 
Dgano d effer tirati & allentati,& cofi fanno nento & ferueno benisfimo. 




'n c o r a per far uno alzar de- mantici fi mette im ftile per piano 
Ibiligato fopra, dode hauete coi locati li mantici con duc braccia, che 
tnoffo daunalieua comeifadi fottoil legno nellapontapreflo albiligo 
difuori,che sforzata da uno o due linomini con duc pasfi auanti & due 
.adietro alzino hor luno hor 1 ’altro mantice comeuedete diflegnato. 
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In quefto & in molti altri modi ancora ii potrebbe far, tacendo vna ruo 
tagradcdoppiadapoterui caininardeurro vn’huomo,& chefuori da 
vna fpondafia dentata a po fle, onero fia inefib vnlegno a coltello in for 
ma di mezzaruota,chelieui vna lietia airinfu , quale Ipenga vno ftile bi- 
ligato in mczzo,alquaIefiaattaccaci gl i anelli demantici,& che comc 
laruota grande gira ,li denti piglianola fcaladellalieua , & Ia mandi in 
fu,&fpegnendoiIbiIigo ,dotie fonoattaccati Ii nnntici , 1’uno venga 
p^r tal fpigner a alzar,& 1’altro per il fuo cafcare venga abbaflar, 8c cofi 
v jdino faccndo per fino che voccorre dibifogno. 




Sono infiniti e modi che alzano St abbaflano,3t che tirano, quali tutti fi 
potrianoapplicarafarlo far vnde talieffetti,&io giami ricordo,fopra 
ataIiingegnipenfando,chemirifoliiei chetutto qnelche fi faccuad 
acquafipotdfenelnochi deilanecefsita farlo ancora con laforza delli 
huornim,&cofi tuttoqucl chcfifa conia forzadelli huomini farlo far 
molto piu facilmete a l'acqua,& molti n’audai con il pefiero ritrouan- 
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do , Sc infra gli altri ncrdinai vno i vnedificio neila valle di Boccheg- 
gi‘ano,checon vnaruota (bla in vnaftanza medefima a quattro diuer- 
fe fucine tal ingegnoferuiua,facedorofficiodi quattro mote, Quefto 
era vna r uota da manti ciabortaci comune , mapiu grande, che al fuo 
ftile veramefsi li fuoibracci trauerfi , chc alzauano Ii matici alia prima 
fucina. Dapoi in capodcllo ftile,donei1 biligo era vn ferro torto, fimile 
a quelloduna rota,quale in vnaftampatura di legno girando fpegneua 
vnalieuainfu, &la tornauaallaritornata in giu,&qiiefla fpegneua v n 
braccio dunaltro ftile chc arriuaua per in fin fopra al!i manti ci d’un'aU 
tro ftile locati a vnaltra fucina, & nello fpegner che faceuaalzaua hor 
1’uno hor 1’altro braccio, doue eran attaccati li mantic i , & di quefto fi_ 
melmentc nafceua vnaltro ftile , che ne fpegneua vnaltro , qual era per 
piano fopra a 1'akro paro dc mantici,qual fimilmenre nello fpegner chc 
£accua,alzaua li mantici,che erano attaccati alii altri due bracci , & cofi 
d’edihcio in cdificio luno ftile con il tnedefimo ordine fpegnendo 1’al- 
tro faceuano 1'effetto. Talche tutti e quattro infieme d vn folo,d due,& 
a rre, fccondo che li maeftri voleuano,& credo ancora che far fi potreb 
be d piu,fe Ja quanritd de 1’acqua e potente d follcuar le liene, che vanno 
fpegnendo li ftili,alche jfhd da confidcrar,& circa l’ordine e cofa facile, 
perchedal primo moto fi ptio fucccdcred molti , ma quello che in tal 
cftetro veggo di contrario tl inantenerlo d ordine, cflendo di tantepar- 
ti,& hauer anco a fopportar tanri pefi,& continuari i in cante forze , che 
ogni volta che tal ftrumentotutto giocaua,faceuavn romore grande 
perlapercufsionede legni. Io quefto non vi poffo dimoftrare in dife- 
gno.perchee cofa troppo difficile d me in defignaria, baftaui quelli che 
n’hd dcmoftrati , che /otio aflai da poterui aprire la via d li voflri bdo- 
ignijfe le parole non fono ftate ballanti d faperuelo efprimere. 

DEL FINIMENTO D ELL’A R TIGLl AR I E , ET 
ORDINE DI CARRI, CAPIT. VIII, 

E n c h e forfevi parra che io habbt tr.ipaffato l'or- 
dine, per effer entrato d narrarui quefto adattumen- 
to demantici, iquali anco che non fimo forni o vafi 
da tener fufioni , fbno membri de principali da con- 
durre al porto la barca dclle voftre f.atigbe, & tornan- 
do al camino noftro ordinario & prefupponendo , che 
oltre al far dclle fonne, habbiare fufo & gittato, non folo figure & 
xainpane, ma artigliarie , alleqnali in vero fi ricerca, per dar li iorfini, 
[certa pratica ordinaria. Perilchemi par veder che habbiare piene 
leforme,& che levi fienovemtte benirsimo,perche in vero d chi vfa 
llefue auertenze , non vuoi la ragione che altrimenti 11 venghino, & 
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apprefTo cauato dclla folli il voftro gitto,& dapoi fpogliatolodalla ter 
ra,Pcr no vi hauer io detto piii 14 , vcdendolc cofi rozze & in forma che 
i pena vi fi dimoflrano quel che fieno, Perdie voi no vi sbigortiate nel- 
h grati fadiga per ridurle , vi voglio aprire vn poco di via .accio vi paia 
da me effer alquanto aiutato,per ikhe primani e te, eflendo artigliarie, 
vedrete di canarne io ftil dei ferro, che nel mezzo delTaniraa viene a ef- 
fer locato . Ilchefaretefacilmentecolpendo ii calcagnolo delTanima, 
masfime fe prima co cenereo canape,ouero funicella.fard flato tal ftile 
jnueftiro,& apprefTo co vna fega fotriIed’acciaio coti denti minuti pic 
coli & dritti, temperata co o!io o altro graiib, onero co vna falce fenaia 
minutamete intaccata con vna martcllina ilfiiotaglio fegaretela ma- 
rarozza , che e fopra alia bocca , & appreflo farcte leuur con diligenza 
co vno fcarpello la terra attaccata alie ricce,o altro imbronzimero,che 
tenga fopra, & dapoi con grattabugie& aequa r trouarete l’imprefe,ar 
mi, fregi, & cornici, che per ornameto fatto /haucftc , & con vno mar- 
tello ogni fuperfluo,che fiabronzo , battendo rimetterete in dentro,& 
al fine netto il bronzo con i lauare & con il rader & tagliar ogni terrellri 
ta con vno martello groffo,diligencemete battedo, li fuoi piani pianif- 
fimili ridurretc,& fimilmente la bocca & tutrele fne cornici con lime* 
& con ogni ftrumento, che vi viene meglio, iufthsimc & terminate al 
pofsibilqjridurrete. Dapoi con vn ferro longo & gagliardo , & in ponta 
habbi alquato d’acciaio, fatto a guifa d’uno fcarpello, alquato agobbia 
to,ouero 4 tre ponte, comc vn ferro di lancia da gioftraa minino, o co- 
me vi par,cauarete la terra chc hi fatto il panno per la palla, ,p la pohie- 
re,& per il fnoco , colpeggiandolo tanto con queflo deiuro a tal terra 
p fino che tntra (e ne caui,& co diligeza cauandola fuori la farete netta, . 
& li farete il fuo bufo al vltimo dei vacuo da piei piu che potete, per in 
trodurre ncil’artigliarie,doue e la poluere,il fuoco,co vna faetteila d’ac 
ciaio mefla in vno gra trapano co grande haftc & gra matarozzagrofla, 
poco manco di quato volete che ii bufo fia,5t chelaponta habbi fatta i 
d modo d’uno fcarpcllettocon il tagliobolfo & piano,& chc fia tempe i 
rato nel principio della viola. Forafi ancora co vno altro modometten i 
do lafiettela in vno manico, che ha forma d'una rocchettoda(era,adat 
tandoTartigliaria in fianco con vno archetto,o con vno ncruo , o fime 
fbttile,appoggiado la parte di drieto della faetteila .i vnaverga di ferro, 
douefa flampatoui vnpiccolo ritegno,& condiligcza facendo girarla 
faetteila & co la uerga pia piano fpegnedo!a,fe condo che la va logran 
do, la forare te,p fin che arriuarete al vano delTanima, auertedo di far in 
modo che la no vi fi fpezzi.perchemolre volte chi non e diligente, qua- 
do le fpezzano cauar no le poflano,& delli duc modi qnefio delTarchei; 
to,fet ondo me, e il piuficuro,&delle formedelle laettclle quefladello 
.fcarpellctto elamiglior,pcheafTai piulcua,che fe glie coponta aoliua» 

e quella 
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6 qlh d-lliduc tagUTuno contrario araltro,come rnolti coftu mano» 
& fopra atutto auertite di fare che il bufo non fol riferifca nel vano 8c 
tnquclpiu ftremo dei vacuo dell’anima a ponto ,ma vna parte, fepof- 
fibile e, ii troui a cflere nel fodo, che folo bafta ogni poco cite slodi,at 
teio che per (perienza fi c veduco » che il fuoco me flo per tal modo fa 
che la forza dclla polucre non ribatte 1'artigliariain dietro ,& no bat 
tendo non da pasfione ne allartigliaria , ne alii carri ,che lafuftienc,8£ 
tirano piu giufto,& cofia quefto modo condotte,fipoflano dire fini- 
te, fe dentro il vacuo doue hi da corrcre la palla,fono da bronzi o dal- 
la terra perfettaniente rinette.M a a v p i v cautella.bellczza&ficur- 
td deirartigliaric , & p far che 1'effetto loro dei tirarc il faccino co per 
ferta iuftezza,Hano quefti fignori foldati, ouero maeftri di artigliarie» 
principiato d volere , cofi le grofle,come le minute che dentrop tuto 
fi triuclliuo , come fi fanno gli archibnfi , & fchioppi di ferro > che per 
tirare d braccia fi coftumano , con liquali non folo li colombi,ma con 
la mira, che gli fanno > danno in ogni piccolo ftgno» &ammazano 
ogni Ycello , o animal che vogltano , ancra che’el fia piccolo , Per il- 
che vi voglio notare parccchi modi, che ho con fperieoza vfati , accio 
che «volendo ,veneposfiate aneor voi feruire perfinche non troua- 
temeglio d tino di quefti, & per far quefto cffetto,doueh6 potato, ho 
fatto vnaruoca grande doppia da poterui caminare dentro vnhuo- 
mo,per dargli il moto , & quando non ho potuto quefto,ho fatto con 
vna ruota da carri di cannone , & in la boflola ho incaftrato vn legno 
p ilmezzo delquale ho mefio vno flil di ferro co vn manico torto fimi 
le dquel che volgedetto ferro da ruota, & dalTaltratefta ho fatto vna 
buonagobbia quadra, & la ruota hd pofata fopra ta!bi!igo,&nellagob 
biadi quefto ho comefib vno ftilgro flo longo tato che ferua a tacear il 
fondo dei vano deH’artig!iaria,& in cima di quefto ho fatto faldar vno 
quadro d'acciaio con rutri e quattro li fiioi cati giufti & taglieti & be- 
ne temperati , p che mefio nella bocca dcllartigliaria ii girato facci a 
ponto il condo, 3 c quefto e il modo comuue,homie ancora farti con 
caflelU di bronzo,& comeflbui dacciuio quattro cantoni,per fuggire 
qllamcommodica > che rede quel maflello dacdaio & ferro, in tem- 
perare,a giultare a poto, & arruotare,perche’l fiataglietc,dipoi hoad 
dateato il pezzo dellartigliaria , che ho voluto triuellare , fopra a vno 
modello d’olmo,o di noce,o daltro legname,che fotto fia piano, & fat 
tolo amodo d’uo carretto & fermatol bene co legature di ferro, o co 
funi , o come meglio mi e parfo , accio che il triucllo nel Icuare no il 
moua.ET poi ho mefio qfto fopra ii piano d’un palco fatto di piu mo- 
delli]chchabbiuo di longhezza almeno lo fpatio diduc volte di quan- 
to e l6garartigliaria,&rhd fatto forte &be fermo,& fra il letto, do- 
ue c collocata 1’artigliaria el piano detto,ho mefio tre corlctti todi d 

P 
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trauerlo,accioch facilmente rartigliaria,fecondo che e tirata,cammr, 
& perquefto ho adattato,auanti vno arganettop traner fo, cheequal 
mente tiri due pezzi di canapetto.attaccati alie /pode dei letto d duc 
buoni oncinetti di ferro, & ancora io ho acconcio vn 'altro arganetto 
diettOjper poteria reti rare, quando Ia fcorre,& per cauarne le triuella- 
ture & il triuello,& coli quando ioho finito dacconci are tale edificio 
conl’ordincdettoui,h6fattogirare cola forza ditreo quattrohuo- 
mini la ruota biligata,& prima ho l’afte dei ferro nella gobbia,o da ca 
po,o da piedi,ben c6mefla,& j> vno bufo che li trapasfi,meflo vna chia 
uarda , & coi tirare delFarganetto accoftata la bocca dellartiglia- 
ria a poco a poco girado l’hd fatta andare fiii nel fondo,& co- 
ii in due, onero in tre riprefe, crefcendo fempre glitagli 
dei quadro delfacciaio vno fpago,(e non piuj 
io l’ho benisfuno nette & triucllatc. 




Ma holto pin mi piaceil triuellarc perviadella ruota doppia 
da poterui caminar dentro con vn'huomo,o dui, che con ia ruota da 
carri de cannone,per rifpetto che al fuo affe,fel fi puo aggiugnere vno 
petrine, ilqualeentraudo in vno eor!etto,che ancora luihabbta per 
afle vno altro mnello,& caminando nella ruota in vno medemo 
tepo fe puo triuellare duc artigliarie , & fa molto maggior 
effetto quefta giuntache non fa 1’afle proprio della 
ruota,& queito non puo accadere nella ruota de 
canoni, perche non fe li puo accommodare 
gli huomini che a braccio dia il moto 
alia ruota,per fare tanto eifetto, 
come nella figura dife- 
gnato fi vede. 
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Ancora ho fatto tale effetro di triuellare con piu altrc forti di tri 
udi , quali vi vogho narrare, percheaccadcndoui non habbiate a e fler 
fuggetto a vn modo folo , in Firenze volfi vedere Ia fperienza di piu 
modi, infra gli alrri, per triuellare vna colubrina,fecivn’hafladi legna- 
medi leccio feccogroflapocomcno che’1 vanodeirartigiiaria.nel qua 
le feci in loco dei maflello delfacciaio incaftrare a contrario 1’tin de 
1‘altro otto tagli d'acciaio temperaro, & fattitaglienti con tre cerchi 
di ferro, vn da piet, vno in mezzo,& 1’ltro da capo per legamento d’ef- 
fi ,adattati pero da poterii mettere & cauare a voftra polia , de quali 
quattro ne veniuanoda capo>& quattropiu basfi,& cofi quefto tal rti- 
le mi ferue a triuellare tal colubrina benisfimo. Ancora, oltre d queflo, 
per triuellare ii Leofance nel medefimo luoco coi parer d’un fabro in- 
gegnofo fife vn triuello a fimilitudine duno di quclli chadoperano 
alcuni maefrri di torno, che Ii chiamano muelli allafrancefe,che ftan- 
no quafi come gobbie,ma quelto era come vn pczzo di canale,d’acia- 
io tcmpcrato.co gli fuoi tagli vini & taglienti.&quello.girandolo co 
vna ruota grade,leuaua benisfimo , anzi alcune volte piu prefto trop- 
po che poco, & non ofleruaua in tutto li termini iufti. Ancora 
come v'ho detto di fopra, volendo fare vn triuello ti’acciaio da comet 
ter , per triuellare cannoni , odoppi cannoni, o pur chefoflelaldo in 
ponta dun’hafte di ferro, farebbe gra difficulca farlo che fteflfe bene in 
quadro, & chc teneffebuoni li cantoni, fi pfabricarlo, come ancora p 
effer mafla rroppo grade p fca!darlo,teperarlo, o a la mota farlo tagie 
te. Per ilche bifogua penfar a vie piu facili, & p far quefio fi fa di brozo 
vn tafiello todo,groflo poco meno chel diametro della palla, & in que 
fio fi fan quattro oal piu fei cannali,chefticnoin fondo a coda di ron 
dine,& in quefii dapoi fia comtflo quatro coltelli d’acciaio be reptra 
ti &taglieti,& v’ho detto quattro pche quattro fanno meglioche fe 
foflero piu,attefo che co piu fi da gra fatica, qti piu fono al triuello, p 
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the piu s’attacca,& cofi qfto tal raflello comeflo in vn ftil quadro di fer 
ro o di legno grofio & logo a fufficiecia & a traiierfaro p di fopra che 
no pofla vfcire co vna chiauardetta & con Ia lieua d’u»a gran ruota ti 
rata i braccia:o ahuomini pdcntro.o p di fopra che ia caminiiio,oue 
ro co canallo>oacqiia,adattatafi triueliarebbe non loIovn’artigliaria 
di qfte che hoggi fi cofhimano,ma vna bobarda , & al tutto ie ne lena 
ogni fupfluitao impedimento thcpdenrro ia palla porefte,p quale fi 
vogli rnodo,allafiiavfcita hatiere,&i cofi quefti fono gli modicheptri 
uellar artigliarievfafi&ho vfiiti,o vednti,o hofentiri che fi fieno viari. 
> — * 



Hora hauendo fattcl’artigliarie,8£ dalla terra rinette,& da ogni al- 
tra fiipfhtita > battute, & triuellate, & fatti gli loro bufidaintrodurui 
il fuoco ,& ridntte ttranti,fi deueno prouarc, cirandolc trc bottc per 
difcredcre & ficurace d Patrone, che 1’hafattc far, con polucrecomu- 
nc,8t 1’ultima con tanta quantitd che fiadi pefo pari alia palla. Dapoi 
altro non gli manca fe no di metterle nelli loro carri> & codurle in at- 
to.Per ilche,accioche posfiate aneor quefto far, vi voglio in quefto di 
fcorfb dar luce comc far fi deueno gli carri loro . Dicendo contra a 
vn certo parlar che molti dicano ddlemifiire Stpefiche biiognanoal 
le cofejequali quando quefti non le fanno determinare, dicano doner 
fi farfi fare a di feret ione,lequali cofe ,fe git huomini no foiio di molto 
iuditio o di molta fperietiza,o fe a cafo non vi fi abbatteno,che potria 
effere, fempre fono per faro poco,o troppo,& per cocludere rutte le 
cofe che hanno b{/bgno d‘un’aItra,o con mifura,o pefb,e di nccesfitd 
che habbino infiemeconueniente jpporrionei&quello cheglielavuol 
dar a cafo,o p fuadifcretione,facilmente puo errare.Ma la vera & piu 
ficura via e qllache conPefperienzadellaragionefi tira dalla cofache 
volete accompagnaredaqualc fempre trouarete che ella ha in fe con il 
mezzo,o co il terzo,o co il quarto, o co altra parte determinata la fiia 
predetta jppomone. e t tornando a quefti che fanno li carri 
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per l’artigliarie>& che famioli letti&le rnoteaca(b,horpiubafle,hor 
piii alce, hora piu fottiii, & hora piu grofle &piu carichedilegnams, 
che al peio & alie forzc de!!’artigliarie non fi coniiengano.Tal che»le- 
condo 1'oppenione mia,s’aggirano come farfalle a liune, actefo che le 
vengano (pello i far tanto deboli,chealtirarereggerenon pofTano,&: 
quelli che daqneftorifpetco guardar fi vogliano, &lefanno grofle co 
memasfidi !egnime»ci{cano in vn’altroinconueniente,perche Icfan 
no tanto fconcieche diuentano inhabili dapoterle codurre a viagio, 
& alie barrarie.S: a quelli luochi doue li patroni feruire fe ne vogliano, 
anzibene fpeflb.ichiPfn cofi,gli farebbe meglioa non le hauere,pcr 
trouarfi da cfTc non folo impedito , im come' immobile & legato, 
& lafTar in tnandelli nimid non fi vorrieno,nefideueno,ne ancocon- 
durre non !i poffano.Per ilche,(econdo la mia oppcnione,& fecondo 
che trouo dalpezzo deH’artigliarias’hanoda canar tuttelemiUirCjfila 
Jonghezza.come !a groflezza de lctn,& dapoi dei diametro dcllaruo 
tas’hi da canar b. groflezza dei mezzO'j& cofi dei mezzo s’han da cauar 
Ii gaui,&;di gaui !i razzi che li fuftetano,& cofi 1’afle che entra nemezzi 
doue girano le ruote,co dar loro coueniente groflezza & longhezza, 
delqualeprimametedir vi voglio,comequefto mi pare chehabbibifb 
gno di quattro confidcrationi,prima chel fia di legnamedi natura du- 
ro, bt: fecco,& bene ftagionato, groflo, fcdo ilpefo che d da fuportar, 
longo in prima la continentia dei letro > dapoi quanto fono li mozzi, 
& piu tanto quanto ficnramete da capo tcnghinole chiauarde,& an- 
co dallaruotaal letto facciano alquaradi feparatione.Perche nel ca- 
minare le ruote non flracciano il letto, & che tittte queftelonghezze 
congiunte infiemc fi die auertire che non eccedinoalla larghezza d’u- 
na carrarcccia c6munc>& di groflezza (i cofacci alie boflole dellerno 
te, & vole aneor qfto tal afle alquato da ogni tefta corneggiare pche 
meni la ruota da piei larga piu che da capo,& a volere tal afle formare 
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fi va prima sfacciadoil fuo legno, eoe vedetequi appreflo difegiutoi, 
I LETTidcirartigliariegroflefi debbano farlonghi quanto e Ia Ion- 
ghszza ddrartigliaria,& grosli di legname il terzo della palla, larghi 
tato quato 1’artigliarie incaflrino a poto, St che comisfili bilighi facit 
metealzado&abbaflandofi mmiinn,& di altezza vogliano clfereqro 
c 1’mca liratura dei pezzo con finca/lratura dei i 'a fle,a uc r c e n do che ca 
gliata non Ia debili ti pertal modo,chela tio tenga per ri baetere in die 
tro, quando Ia tira.Molti sono, che tali letei far coftnmano senza alcu 
no garbopiani comedite pezzi di modetli, che in nero tal forma fi fi 
alie molto grofle,o ;i queile chehanno da seruirc percorfudi Galera, 
onero forseal non potere trouare m odei! i a sufficienza tanto larghi, 
aneor chedqnellc ,che fi meteeno in nani , o in luoghi che habbino a 
liare ferme,non importa come deno,hor que fle fi tollegano con tre 
gagliardetraiierseincaltrate, per 1 agro flezza dei legname, con due in 
caflrature i ogni tefta di tratiersa,3i perdisoprafi chiauichiano con 
vna cani chia d; leccio,o di quereia,che pasfi tutre rincaftrature & arri 
iiilin di sotto,& tali tratierse /Teno taro longhe quanto a ponto v’entri 
lagrofiez 2 adeirartigliane,&Ie cornici inraglino,hauendole nelli tno 
delli dei letto,& $’incaftrino,alrrimeti fi daria occafione che il pezzo» 
lladoiti largo, in qua & in Id andafle b.i!lado,tirarebbe poi coftiero no 
/enza gra fiicica dei bobardicrc.LE rtote dc carri per ragione & per 
fperieza e flato veduto che qto hanno maggior diametro piu facilme 
te maoucno,p hauere il loro circuico piu lcuato in fc & polare nel va 
della terra maco,mafono piu debili, rilpetto-al tratto logo de razzi,& 
oltre d qflo non s’hanno da far tato larghe di diametro che vi porcaf- 
fe tanto che mefla 1’afFe no ftgnoreggiafle il pezzo dcll'airtigliara,& pe 
rd haueteda cofiderarela grofTczza de! voflro pezzo,& 1’atcezzadelet- 
ti,& vpdere sfhanefle atirare in vn luogo pi;uio*& 1’afTe no vi venifte ra 
to-alro che, di molto fopra facefle la cofa che voleilebattere ,pche m 
molto aleare 1’artigliaria dietro s’ofFendenel tirare, aneor che facilme 
te le ruote fi muoiono il ktto,& peto Rtte viJte,q,to c il diametro dd 
1’artigliaria groffadapiei,farete il diametro ddk mote,StIagroflezaa 
delfuomo^zo farcte Ia fella parte dei mozzuto,& di loghezzailqrto 
dcl dia metro. Que 11 i co mune mete, per fare megiio, (i lauorano al tor 
no,ouero con vno fello a mano, perche fono come i! ponto atutto il 
circulo fjnnofidaHa parte di detro piugrosfi che di fuuri.pchc hanno 
da coteiierela boi!olamaggiore,rifpetto alia parte delFafle in groflb. 
AVERTEXDOVi che quando ta! me^zo e piu logo tanto. piu fa d carro 
ficuro a no riuoltare £btto fopra, coe fpeflb caminando auiene , ogni 
ruota fifadi cinque o di fei gaui, a ogni gauio sadatta due ra^zi 
che cotnesfi prima liella dapat ura dei mozzo, & incauichiati con due 
cauichietrauerfeper ogintna pafTanda nclla ftampadellaltta, & da- 
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poialfuodritto bucaranclo, & ftapando atrauerfodel gauio fi comet 
te le ponte^S ftrignendole,a ponto formano vti circulo guifto, man-* 
dandogli con il corpo della mazzaporin fineal termine dd ritegno 
dcl razzo . avertendo* ehe quando fate nel mozzole ftam 
peda comettercglirazzijdi fare che git tino le ponte in fuorj,aI meno 
quanto e la grofiezzadel gauio ,accioche laruoca nonpremail raz~ 
7.0 per drito - Moffo tutto da ragione & fperientia • Perche s’e vcdit- 
to che caminando con artigliaria qualche saffo , come auiene che fi 
fcontrajvrta nelle ruote, onero per trouare la ftrada pendente molro 
figit ta i! carro in sii vnabanda, & alfhorale ruote coli Litte vengano 
adattare Ii loro razzi pdritto & fanno forzaasuftentare il peso aflui 
piii gagliardamente che nonfaftno quclle che hannoli loro razzi per 
dritto * Perche quando le fi trouano forzate pendenti ii truouano 
le loro ruote torte > il carro facilmente trabocca & leniore nc razzi T 
onero ne gaui fi spezzano.ET c os i codotti di legnamc li Ictu delle 
arcjgHaric&riiote,& compofti in carri s arma no di spiaggie di fer ro> 
& pdncipalmente le ruoaydlequali primamente per ogni mota fi fan 
no duc boflble, vna di circuito piu grande cbelaltra , & fi cometteno 
nel mozzo , Ia maggiore dalla parte di dentro faltra di fu ori , & 

quclle fono chc incannano PafTe , Ancora fi fa i ogni mczzojdue 
cerchi nelle tefte alquanto accantonati,percheiltenghino che non 
ftenda , &fi confichiano 8t ftrengano bene di fiiori , ncgli eftremi dei 
circolo fi metteno quattfo pezzi di spiaggie, almeno larghe quanto e 
il gauio, o puoco manco , & con chioui con tefte groflfe, accio, fatti se 
condo ic qualitati delfartigliarie & de gaui,co vuo ordine o dne,fico 
fichiano , Houi detto douerfi fare quefto con piu pezzi di fpiaggie 
& non con vna, aneor che la ritegnefle tutti gli gaui , come alcuno fi 
crede , che ftare doueffe meglio. Ilchenon e vero, perche sc caso 
v occo refl edi racconciare il carro di gaui , o di razzi , fac i Ime inces- 
sendo di pezzi , fi puo fare , scoficcando solo doue bisogna ,sen 
za hauefe ^ sconficcare il ttutto , il quale senza dubbio quando fi 
sco n fi chia fle in scambi o di racconciare * in vno altro hiogo della 
ructa guaftando, vi crescierebbe la fatica, & cofia ogni affrontatura 
delle sopra dette spiaggie solo fa vna legatura di ferro bracata, chc le 
piglia tutte c duc, & fi lega sotto al gauio, & anco per piu fortezzaft 
fa a ogni gauio vna incaftratura che comettc luno nellatro , 8i di 
fuorifi conficcano& trapafVano alfaltra parte , ar'manS!Di 
S p r A Q\g i e di ferro > fimilincnte ancora gli lerti , & prima a luo 
go,doueitano li bilighideirartigliarie,fi metteiogni vnovnpiumad 
ciuoio di ferro , chc ha di fopra vno becchcto forato, da met tere vna 
ch i au arda fottovna coda di chiauarda per la groflczza dello 

Jetto per fino di sotto > appreflo fi circondauo tutte le tefte per in- 
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iitioal tagliodelfafTc, & di fbpra pcffino preilb fopraalbiligo,doiiG 
e vna fitodaturache piglia vnaltropezzo di [ptaggia, che caualca il bi 
ligo>&: va per fino al pari ddla culata, & qneita da quattro chiauarde» 
chetrapallaiioplagroflezzadelle fpondedel letto & piglianole parti 
di fotto, die ve u’e vna che trapafla rafle,& dal buchetto dei pium ac- 
citi olo lotio ritenute tali ferrature,& coti le loro riparelle &: zeppe ri- 
biadite, da poterle, volendo, facilmente cauare. da Poiaognt coda 
di letto da piei fi inette vna legatura di fpiaggia,& quelte coti chiodi fi 
c 6 ficcano,& in mez^o ddla trauerla dapieilimette vu anello covtu 
cathena,& pocopiu fu attrauerfo dd letto fi caccia vnacauicniagroC 
ia,permectcreiIumone da poterc tirarc con boui,o butfali, o purco 
caualli,& i e pianidellalarghezza dd letto fopra a l‘afle li inette vn bo 
no 011 cino di ferro, volto al contrario ddla bocca, per poterc attacca 
rc vn canape,che nonfcorrino alie calate,& anco per tirarlealcune vol 
te per tal verfo,rtlpcttoaluothi di !aflrofi,cheper li camini fi s contra 
no,& quelli, come potete comprendere,sono tutti Ii pezzi delli ferra- 
menti che vanno in vno carro d’artigliaria, a chi il vuol ben ferrate, 8 ; 
hauetedafapere,cheleg!ie cantione,! vuol di ferro poco piu o manto 
di Iibre,4 5 oo.ouer.j ooo. libredi ferro, e t p erche Icchiaua- 
gionidelle ruotc hanno ditterfitalecodo !i pareri, vi voglio difeorrere 
ledifrerenzedi quelli che s’ufano, quali fono di tre forti, ma queiiode 
ue confiderare chi ha da condurre. Perche ole $’hanno da condurre 
1 ’artigliaric op montagne,o per terre fangose,o polucrose,ouero faf 
Sose,acciochc posfiate foccorrcrc a gli icommodi,e v’aucrdro tl’alcu- 
ni vantaggi, dc quali, per hauerne,non fi die mancare,di cercare,& far- 
neogni diligenza:& in queflo e grandisfimo aiuto,& peroplt fanghi 
&luoghi piasti, qlliehioui, che foprauanzatio laruota,/i ficcano &ta ti- 
no djfficulta a tirarle,& anco alquanto t! fecondo chiodo conquello 
che in mezzo a ponto saccorda a impontare, & accrefce difricuitJ,S; 
pero p quefti tal luoghi fono nteglio quelli che hanno le teUc piane, 
incaltrate,coii vna ftampa,nellagrofiezzadella fptaggia , &che fuori 
di efla non hanno alcuno riIieuo,& di que flo ne fete Ipericuza quel fa 
pietisfimo Signor Alfonlb Duca di Ferrara,qual di fu a bocca nu difle 
hauere che al carro debartiglisria ton ruotc tofi taut bifognarli ma 
co vn paro & due di caualli,o di boui, che a quello the hanno le telte 
acute i fim ili rudi ne di ponte di diamanti,e vero che alia villa qlli fono 
piuvaghi,& lenzadubbio credo che alit luoglii montuofi 6 t aiprl qiti 
dei capo a diamanti fatti fieno piu vtili , perche nteglio deitiideno la 
fpiaggia dei ferro, & larttota dal fafio,& anco per ficcarfi tali pote fan- 
no alia ruota certo appoggio da non poterc fcorrere ne a lo frendere 
ne al falire . l’a l T r a iorte di chiauaggioni,che hanno il capo toti 
da,fono fatti a cafo per carra da portare pietre,& da macitri fcnfca co 



DEL FINIMENTO DELLE ARTI GLI A, xr 7 
fideracionc o difcgno»che' (olo gli bafta che tenghino la cola, che con 
ficcauo , ajjpre(Tu alie chiauugioni Tono te iifferenze delle legature, 
quali, come v*ho detto.chilefaa modo dibracache piglia leriuerce 
delle tefte delle (piaggie,8t dotie sdccoftano fotto, (i legano con vna 
chiauardetta ritorca,& alcuni lcripiegano in loro medefime,&anco 
e chc in (cambio duna ne fa due,& d ogni tefta,&anco in mezzo del- 
la fpiaggia ne mette vna, tutte tali cofelbno pareri,&voIunta demae 
ftri. Voglioui ancora aiiertire dellegname che per tal efFetco da 
adoperare h.iuece , qiul auertite dbaucrlo, di che forte il fiu , che fu 
Cccco & ilaggionato,& che p fare li letti & li mozzi & gli gaui fia d’ol- 
mo,li razzi & 1’afTe di leccio,o di quercia,& di nnouo vi dico che vuo- 
le effer benisfimo fhgionato & {ecco,altrimentiinpoco tempo,oin 
poco viaggio ognicofafi flomette&guafla, & di nnouo gli hauete 
da rifare da capo , hora fccondo le grauezze dei pezzo s’ha da penfa- 
redi inetterlo in carro, alche inolti ordini di viti & dalzaridipefiui 
potrei dire . Ma quello che per necesfitd s’ufa e vna lcaletta bucarata, 
qual co vna chiauardadi ferro fa fedime a vna lieua, & prima fe in caf 
ia nel letto i! pezzo in terra lenza ruo ce. j Dapoi s’alzal’affe da vnaba* 
da,& vi fi met te fotto qualche cofa,che non li lafci tornare iu dietro, 
& dapoi fi fa il medefimo da 1’altra parte, & coii in due,o tre alzate s’al 
za tanto , che nellafle entra vna ruota,& cofifi mette ancora 1’altra» 
& co ilpercotere & con le liene fi riducono alii termmiloro,& co vna 
chiauardetta nella ponta ddlaiTe fi fermano . Reftaui hora, per po- 
teria me nare, solo aacconciare li timoni.che s’anno adattare , (econ- 
do con che tirarela volete.o con gli huomini,o con gli canallt, o con 
btioi , o buffali . Se con huomim,fi mette fotto vno caretto condue 
ruotette,accioche la tenga suspesa da terra, & s’attacca il funichio alia 
cathena , che metteite da piei , &ton vna chiauardafifermalacoda 
dei carro sopraal carretto, & fasfi tirare il funichio.Se conbuoui,o 
buffali, fi mette vntimone solo alia chiauardadel mezzo, &al!apunta 
dei cimone s’atacca alii buoui il primo giogo,& al funichio segue d’ac 
taccare il reflo. Et se con caualli , vi s’adatca due timoni.vnoperban- 
da,& vno cauallo entra in mezzo. Dapoi s’attacca il canape a vno 
oncino deltimonei&pafiaper il collardel primo cauallo a vno a vno» 
o a due a duc , con qnerto ordine ve ne pocece attaccare quanti iVha 
uece dibifogno,accioche facilmente la r irino, coni iquali piu che 
con ultro animale , con preilezza & facilita , dluoco dou« 
vuolete , fi conduce . Et fino qui fia detto quanto vi 
potefle dire propriamentedeirarrigliarie.Delle 
poluerijSt delle palle, & fi modi dadoperar 
levi diro alii lorolochi.qnvi ragiona 
rd delle battarie,che fi fanno. 
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MODO COMESI FANNO, MEDIANTELE 
FVSIONI, LE PALLE DEL FERRO, DA 
T1RARE CON LE ARTIGLIARIE 
GROSSE, ET PICCOLE. CAP. IX. 

Er non deuiare da 1’ordme principiato, finel dire 
delle fufioni , come delle cose neceffarie allrtigliarie, 
vi diro al presenre il modo con che fi hinno le palle dei 
ferro ,inuentione certamente beilisfima & horribile, 
per il suo potcntisfimo dfctto,cosa nuouaaUusodel 
laguerra,perche non prima(che io |fappi)furon v edure 
palle di ferro in Jtaliaper tirarleconarrigliarie, che quelle che ci con 
dufie Carlo Re di Frauda per la spugnatione dei Reame di Napoli, 
contra dei Re Ferandino 1 'anno. t 49 j.Hor,be che di quefte ve rfahb- 
bi suecintamente pariato iu dietro, quando vi disfi dei purgare dei fer 
ro,Mi e parso piu diftesamente douerui qui di intono come le li fan- 
no dimoftrare,per il che primamete vi dico effere neeeflatio, oltreal 
ferro, mantici, manica , & carbone, & hau ere kforme,{cnza ieqnalidi 
gitro fare non fipotrebbono,&queficral formegia nelli principii 
che se ne comincio a lau orare in Italia, fi soleuano far e, per non lluue 
re a fare sempre di terra, di bronzo.H o r a li maeftri presenti,per va 
taggio di saluameto dispesa,lefanno di gitto dei medefimo ferro, le 
quali aneor cheiosappi, che p vo i medefimo p Ii ordini delle forme, 
auanti infiguatoui fare le sapereffc. Pure ,p che I agni pratica di cosa 
particoiare hi qualche differezadal generale, vi diro l’ordine,che fi tie 
ne i fare cjfte,p leqli primamete fi fa vna palla di legnae odi terra, ouc 
ro fe n’ha fatta vna di pidbo,o di ferro, roda, & i poto alia mifura che 
far la volere cafo che nella vofira forma fare ve ne vogliate folo vna,fe 
nohabbiatenetate.qte volete che 1 a ne cotega,& qfia,o qfte,fotterare 
te mezze i vna tauola,o i creta, & ontaco olio , o co grafio porcino,vi 
farete sopra vna forma di gefl"o,o vero di terra.se non hauete geflo,a 
poto come di ferro o di brozo volete che la fia.Dapoi alio scotro di q 
fta farete 1'alrra mezza,& dapoi canat e, vi farer te le sue bocche ttc pii 
gitti di sfiatatoi,& cofiquattro bnchida inchiauare,p farni li ricontri 
& dietro vi farete vn piccinolo, onero vnarisega da potcre attacare le 
tanaglie & cofi qlte fatte a ponto, l’incencraretc,oucr le ognerete d’o 
lio,&ognunadipersc,foniiareteamezzoi mezzo co terra da forme 
& farete li loro carri, liquali cofifatti & ricotti empirete di brozo, o di 
ferro fuso, come piu vi piacera,8dcofi hauerete le forme da gittare le 
palle, che seruono benisfimo,nelleqlivise nadatta vna,tre,cinq,& fet 
te,ikpiu,fe piu ne volete, da potere gittare per voltadUcordadoui,se 
pre quado gittarete,d icencrar dentro alquato le forme cb cencre di 




DEL FAR LE PALLE D I F ERRO rt8 
bucato,5c piii ancora adattarete vn gran paro di tanaglioni > che lub- 
bino le bocche bucace d’im buco quadro, nelquaieentri ilpiccoletto 
che di dietro alie for me faccfte,ouer' entri nellaprefadella rileg.i & co 
quefte Fandarete maneggiado fecondo che v’occorrera. appresso *i 
quefte hauerete il ferro di Ipofto a fufione,ilquale vedrete d'hauere di 
quellO agro corro:to,che j> purgirlo dalla terrcftrica e paflacoal for» 
nojoaero di qlli ferracci rugi noli antichi ributtacii aneor che qualiin- 
que ferro buoiao,p purgato che i! fia, con la forza de poteti fuochi di 
carboni &matici a re! efferto ferue 3 ma co piafacilitd& manco (pcfa 
fi fa con li fbpra detti , pero desfi vedrete d’hauerne qlla qttta che piu 
potctc.ET appresso i quefto vedrete d i adartarevna fucina co vnpa 
roodue di bno mantici con mota d aequa, o che perakro modo faci- 
le faccino gagliardamere vento, & che durare posfino longo fpatio>& 
auanti il boccolarc di qfto fia adattaco vn catino fatto di peperigno, 
di fili cc,oiicro d’altra pietra,che no fonda,& fiadi forma toda,alto vn 
braccio & tnezzo,& largo tre quarti, o quel che vi parc,& circa al inez 
zo fieno accoci I i botcolari alquato piu ako I'u che 1’altro , 8 1 che hab- 
bino li loro bufi gradi, accioche il veto gagfliardaraete venire pofla fuo 
ri,S£ entrare ne! catino,& nel fondo di quefto farece vn bufo da potc- 
re cauare la materia fufa, p codnrla alie formei& cofi qfto bene acco- 
cio & ftticcato,& benisfimo incenerato,’& adattato in tueto coTordi 
ne dei cati no,dettoui auati nella fufione debronzi,ilricocercte,&ri- 
cotto,quado il vorrete adoperared’empirete di carboni di caftagno» 
/e non di carpi no,& al fin di quello che potete hauerc , & anco fbpra 
1‘orloppiu alyrlo vi aggioguerete alcune tefte di mattoni,oaltri feft 
fi, che il rireghino il carbo ile, & gfi darete il vento accedendolo.ilqua- 
le quando vederete effere bene infocato,tutta laquantitadel carbo- 
ne, vandarete metredo fbpra a poco dpoco con vna pala , o ca^a di 
ferro, li pezzetti di quelferro che volece fQndere>& cofifandaretefoti 
dendo. Auercendoui di tenere fempre con vna verga di ferro la mate- 
ria nel fuoco fblleuata fin che fia fufa,& anco netto le bocche dei ven- 
to dogni terreftritd che col'locafle,& cofihauendola quantitd dei fer 
ro che vi bifogna beufufo & liquefatto per piu faci I mente fare, adatta 
rete vn cannaletto di ferro tanto longo che durata 1’ufcitadel catino 
conduca il ferro fufo alie forme delle palle, quali ogni paro di forme 
che hauete v’adarete portado co quellc gran tanagli, che anati vi disfi 
&conaccociarle atte al gitto,pfin che fuoriefceilferro,tutceranda- 
rete cmpiedo,& cofi fi fanno le palle dei ferro, che a Furti gli aria s’ado- 
perano,ebc vero che ce chifail catino iakromodo,&chi per volere 
che! ferro fia piu correte vi metee alqto d’arinionio, Sc chi vi inette al 
quato di rame,& chi anco il corrope co arfenico, o rifagallo.Ma (eco- 
do il parer mio chi efce dd fuo naturale crra,p che le fanno piu fragr- 
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billafla! ehe non farebbeno, faflene ancora d martello per mofdiette 
Sdarclnbufi, fuergando v» quadro alia groflezza ebe volete,aIla fucina 
ordinaria. Dapoi fopra d vna ancudincttafi fail cauoduno mezzo to 
do >& anco fi favn ci fello fimilmcnte cauaro , & dapoi fi fcalda bene 
ilferro & fra 1’incudine & il cilello fb va battedo,& fptflo dcntro gira- 
do, tanto che Ia coduciate ai perfetto tondo,dapoi fi raglia,& s'amac- 
cal’artaccarura co il medefimo cilello, & cofi n’ho vcd ute lau orare be 
nisfimoj& fono lisce,&aflai piu belle che qlle the fono fatte nelle for- 
me di gitto,&: di piu no sono frangibilfiperche sono fatte di ferto dol 
ce & buono,& seza corrottice dalcuna cosa maligna alia sua natura. 

PROHEMIO DEL LIBRO OTTAVO DELLA 
r,deH’arte piccola dei gitto. Cap. III» 

ItornaND o,per seguitare al primo voftro intento 
di pariare dcIParte fusoria, dellaqiialehauendoui dimo- 
ftrato coine fi fanno 1’operc grandi, potrefie hau ere pen 
sato che vi folle aperta la via ancora alie piccole , & non 
harefte errato.Ma perfuggire farica & spesa , ci sono 
viedapotcre vsar piu breui , &piu facili, fi per poterii 
le cose piu facilmente mancggiar,come ancora alie forze delle mate- 
riepiccole non bisognahauertatirispetti, &pero volenjouclcdiftiit 
guere vi chiamaro quefta l’artc piccola dei gitto, & prima d’cfia vi diro 
piu modi di far polueri da formare , & dapoi vt diro dalcuni modi da 
formare in cafle,& in ftaffe,& come fi dispongono !e dette polueri per 
gittar in secco.St in fresco,& apreffo vi diro d’alcuni modi che /i ten- 
gono da maeftri per secreti,da disporre li metalli in le fulloni, & a far 
li correnti , accioche facilmente habbino empire li vani delle voftre 
for me. 

VARII MODI DA FAR POLVERI DA TRA- 
GITTAR VI DENTRO BRONZI,PER 
Parte piccola dei Gitto. Cap. I. 

Ekeralhent e, per farta! polueri, ogniSa- 
bione,Tufo,Bellettadi fiuini lauata,& fimili terre chc 
habbino la loro grana per natura sotrile & magra , so- 
no per loro medefime,8i accompagnate buone per tal 
efferto di gittar , perche sono dispofle a ri ceuerc bc ne 
li metalli, per certa aridezza che hannoinloro ,an co 
rase ne copone con 1’artificio daffai sorte.Dellequali ne andero n ar- 
rando tutte quelle chelasperieza per bone tni furifatto cognofce re 

Ma prima 





DE VARII MODI D A FAR POLVERE it 9 
Ma prima voglio chc torniamo a pariare di quelle naturali.pcrche Co 
no jppric terre & 'puofene fcmpre hauere doue fi vogli che fia, & quel 
laquantitachelMinomo ne ha dibifogno,8c perche lelbnoj>lalorodt 
Ipofitiotie faciiidridarre mi piacciano molto.Diqlle lenefa!uto& 

1 battendolo fi mefoola con cima tura di pano di lanafic cenerc morca 
di bucato & fterco di cauallo & fc ne fa pani & leccano, & dapoi meo 
tono i vna fornace a ricocere,ouero i altro modo,& t (bmma fi ricoce 
bemfsimo.Dapoi fi pelta & fi ftaccia co vno ftaccio ficto»o ia fi nucina 
al nucinello de colori de vafari o a nuo fui porfido co acqual qila fot 
tighezzache 1’artefice vuole,o chepuo farla fottile&macinafi di nuo 
uo fi rafcmgadaltacqua,&c6 il fuoco fi rifecca,& dapoi fi piglia raca di 
maeitra fatta di fale,chela imbeueri,&firafciiiga,&ripeftafipalla per 
ftaccio, St dapoi quefta cofi fatta a voftrapofta la reinhumidire,quado 
adoperare !a volece,con acqua,co vino,o con vrina,o con accto»fol ta 
to che ftritigendola co il pugno fi ritenga infieme>& dapoi co efla cofi 
condotca, come i ntenderete,fi forma, v annosi ancora polueu 
di mattonepeftojdi tripoli, diceneredi viti, di tegole ,& docci colati, 
di fmeriglio bruciato,& rtagnocalcinato,dipaglia,&ancoradicarta 
brufciara,& di canallina, & anco di qlladi geme di caftrato,& di mol- 
tealtre cofe s &di tuttelcbotaloro cofifteitreparthrioemceuetcbc 
ne i 1 metallo, in clfer Ibtrilipfibal impalpabile, & cofarfiallanueftra, 
che le facci dure & tenaci quando le iono fecche.A p presso alie 
dette io ne hd giavfitata,quadoini e occorfo,vna,&fattolapiu volte, 
ini c riufcita buona,che per farla, ho prelo parti duedi pomice , Sc vna 
di feaglia di ferro , & l’ho macinate fopra a! porfido , ouero nella pila 
che macinano gli vafari gli loro colori,8i al fine datoli la fua nueftra 
dei fii! preparato , hd trouato leruirmi benisfitno,cofi come v’ho det- 
to,li nel riceuere il metallo, come formarui ogni minima cofadentro, 
per fottilc che folle , & le il rilieuo , che formano , non era molro , d 
duc,a tre , & quattro gitti , fenza hauer dinouo d riformare»ch’anco 
rain quefto benisfimo m’ha feruito. 

MODO DI PREPARARE IL SALE, PER DARE 
LA MAESTRA ALLE POLVERI DA 
TRAGITTARE. CAPI. II. 

E r c H e e di neccsfiti , che le polueri che fi fanno pcc 
tragirtare , habbino vnamaeftrad’acqua di lale,& pero 
vi voglio hora infegnarea preparare quel lale che far 
fi deuc tal maeftra, perche fenza non harebbono tali pol 
ueri neruo da contenerfi in loro ftdTe,fecche chele folle 
rOj& cofi, per cdducdere,fi pigliaquella quanti u diXalc 
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per prepararc j che hauete dibifogno , & fi mette in vno pignato roz- 
zo f cotto , ouero crudo che fia ben fecco, fe cofi ben vi viene, & fi co- 
pre con vno tefto o con terra da for me ben fatta,tutto fi luta.Dapoi 
fi circonda con tefte di mattoni a torno, a modo d’un fornello a fecco 
d’un fpatio di tre dita,& tal vacuo s’empie di buon carbone & fe glida 
fuoco,& tanto vi fi lafla ftare,che da per loro tutti Ji carbanificonfu- 
minoj&dapoifipigliadiquefto faie abbmcciato , anzi fufo ,quella 
quantitdche penfate che 1'acqua, che volete adoperare per i mbeuera 
rela terra, ilposfirifoluerc , & cherefti bene falara,&in vno pignato 
fi fa bollire eon acqua,& dapoi fi lafTa pofare, & pofata con e fia s’imbc 
aera tale voftra potuere, & con effa fi forma , & vedendo per fperien- 
za che Ia regga a vofiro modo fiabuono, r enon ridare di nuono vn’al~ 
tra volta alquanta di tale aequa , & tanto fate che vediate che a ba- 
fbmza tenga, perche fenza tal inaeftra ritornarcbe,(ecca chela fofie» 
in poluere» come era prima, nc potrefie fenza fofpetto,che nonca- 
fcafle dalle ftaffe maneggiare , & cofi tal terra,o naturale,o artificiale 
ie prepara &aceoncia, & fecondoche occorrc s’adopera. 

DELL’OR D INE ET MODO DEL FORMAREIN 
POLVERE IN STAFFETTE, O CASSE DI 
LEGNAME, NELLARTE PICCOLA 
DEL GITTO CAP. III, 

N d ve modi commnnemetite fi cofiuma di formare 
lecofepiccole,faluo pero fele non hannofotto (qua- 
dri che Io rtteghino neila forma , in terra , o in caffe di 
legno j o in ftaffette di bronzo , con polueri di terre 
naturali, o artificiofamente fatte>a mezzo a mezzo, 8C 
quefto anco fecondo la cofa opiu grande o piu pic- 
cola . h o n, fe volete formare con terra molle, hauete da ogne- 
reitvottro rilieuo con olio , ouero con grafio porcino, ouero gli 
date fopra con vno fpoluero di carbone , di cenere , o d'ofio di Seppia 
ouero Ia inargentate , o dorate d fecco , o con oro , o con argento , 
ouero con ftagnolo,& dapoi con terra molle alquanto duretta, 
facendone prima vna piaftra tanto grofia & tanto grande che com- 
modamente contengail vofiro rilieuo , delquale con diligenza ve ne 
commetterere la meta , & lafiarete profeiugare . Dapoi fopra rio- 
gnendo , o poluerando , vi rifarete 1’attra niezza parre, & l’una & fal- 
tra ben fecthe ,del mezzo cauarete i! vofiro rilieuo, & fopra vi fare- 
tegli fiioigitti&sfiatatoi,5c bifognado ftuccarlalo fate,& al fin ricot 
te,& dapoi comefle& bene legate a vofiro placere le gittate, vfando 
tuttalapratica che alluo co,doue vi disfi de 1‘ottone, v’hd infegnato. 




DEL FORMARE POLVARJE ii» 

Mapcrche chihada fardunaforte lauori grati quantitd commoda, 
gli bifogna per commodi ta vfare la via della poluere, pcrchc e breue, 

& vuol manco tempo & manco fpefa,& perd»fe fare volete queflo , ui 
bifogna hauere piuparadi llaffette di bronzo , ouero cafle dilegna- 
mc,alce piu che non e la meta dei rilieuo , che volete formare , & che 
habbino cotnmodamente la fualanghezza, & (opraa vna cauolapia- 
na terrete letnpre la meti d’una delle dette (bffette ,piena di poluere, 
alquanto farta hnmida,come v’ho detto , performare, acciochecat- 
candola con lepolpe delle dita, & conia mano fi ftrenga alposfibile 
inficme,con vn ferro taglieiite lapareggiarete»& dapoi pareggiatavi 
metterete fopra vna tauolecta piana , & la riuoltarete , & riuolta con 
vn fpolucro.pcrchelanon fi attacchi con l’altrapartc,lalpoluerizate, 
&foffiandoil fu perfluo mandarete via. Dapoi formarete la cofa, 
che volete formare, calcandolafino a mezzo in vna o due volte , lem- 
pre cauandola,ik rimettendola, Dapoi fi ricommette 1’altra llaffetta 
alii fuoi luoclmSi s’empie di terra,& con ogni diligenza fi llrigne , & 
calca, & dapoi,come facefte a 1'altra parte,con vn ferro che tagli fi pa- 
reggia di fuori,& dapoi con vna ponta di cokello , o daltro ferro , fi 
folleua vna delle parti delle aperto fi caua fuorila cola che for 

itiafie,laquale,fe a voliro modo fani ben formata, non vifaretealtro» 
fe non ve la rimetterete,& cafo che alentia particella, che nel cauarc fi 
leuafie, 2c voi non lavoleftc hauere d leuaredi bronzo, con diligenza 
vela rimctrete,bagnandola alquanto conacquadi fale , o con cliiara 
d’oua , o pur con aequa di gomma arabica , o con altra aequa chefia 
vifcofa.cofi aquadia facti li gitti, o sfiatatoi , ouero a vn tratto fatto 
chevenghino infiemecon leco/e formate, metterete ritte apprcflfo 
al fuoco a fciugare,& fe fo flero cofe che ricercafleno dentto anima p 
farle di bronzo, o di mettallo, vacue , Sc fottili,come lbnopo{amenti,o 
ftil di candilieri/onagli, campane, gli mortaretti, ofimili fopraivn 
ferro adattato gli farete co vna forma della medefima poluere.ouero 
coi modano,o a mano di terra molle co la meti o piu di cenere, & gli 
farete ben feccare & ricocere,& dapoi dentro alii vacui delle llaffette» 
alii loro luoghigli'collocarete, come gli lorofegnivi dimoftrarano. 
Dapoi conia fiamina d’uno candelo di feuo, ouero conquellad’una 
pocadi tormentina,benisfimo la liiffumigarere, & dapoi lecongiu- 
gnarete infieme, & fra due tauolette piane i vna ftrettora le ferrarete* 
euero co legatura d’una fune,o altro modo,le fermarete liture, 8t cofi 
codocte ai fin le gittarete di quel mettallo che vorrete, & li medefimt 
termini, che v’ho detto delle ilafferte , s’ufa alie grandi,& alie calfcme 
lequali ho gia veduto gittare mofchette di 300-librc il pezzo , & can- 
diliert grandi, & capi fuochi,&lauorid’allai importanza, gt veramen- 
tc e modopr*fto,& facile. 
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MODO DIFARLAPOLVERE DA TRAGIT- 
TA.RE OGNI METALLO INFRESC O, 

E MOD I DI FORMARE, CAP, IIII. 



Er fuggire fatica & tcmpo ,c Rato tro liato contra a 
1 'ordine naturale deH’arte,i] gittare i terra humida, qua- 
le e cofache veram ente molti Ia defiderano , & pocli i la 
prati' cano, per che non e via piana,ne fciolta nellcffetto, 
come nel'apparenza dimoftra,& a fare qfto fi piglia vna 
parte di Tufo giallo, chehabbila grana fottile , onero 
labione di fiume fotillisfimO)& benisfimo lauato,& che fia flato in for 
nacericotto.Dapoi fi piglia ceneredigemedi cafiratola te rzz parte, 
& vn duodecimo di tuttalaquantita di farina vecchiaiotilmete certa, 
& peflando s’incorpora,& coponefi ifieme bene ogni cofa. Dapoi fi pi 
gliaorina,ouero vino, 8c feinhumidifce , & inhumidita $’informain 
flafFette,o in cafie di legname ,quel che volete , Sc cauati ii voftri rilie- 
ui/ateligitti,&sfiatatoi,cafo che infiemc conia cofaformata non git 
haueiie fatti,& dapoi con fumo di tormentina,o con canddlo di feuo, 
ai folito le fuffumigate,& apprefio fi ricommcttcno infieme le forme, 
che hauete fatte ,& haucndo il voilro metallo fufo,a voflro piacere le 
gittate.Sono alcuniche conqucfla artefanno campanelli , fbnagli,& 
mortaretti,& altri lauori,&alli capanelli & mortaretti,edi necesfiti, 
che no glivuol far 1’anime di terra molle /acci la forma di trepezzi al 
meno,come vi mofiro difiegnato,checome vedeteo ftaffette,o cafiet 
tejOgn’unahad’hauerelc fiie commisfioni,& le ponte checomectino» 
&s’ha da far conto , che quelladi fotto fia fimile a vn (edime di tutta 
Topera,& prima fi forma il corpo a mezzo amezzo, ouero a tcrzo 
per volta, & dapoi fi fail dentro con vna parte che leghi,&: conten- 
ga tutre. 





DEL FORMARE DIVERSI RILIEVI m 
MODI DI FORMARE DIVERSI 
RILIEVI. CAP. V. 

* 

C C ADE SPESSO. C H E OLTRB A L HA VE R B 

le materie bene difpofte > e dibifogno ancora faperle 
cognofcere, & bene intendere , &per forza d'ingegno 
fapere adattare vna forma ,perche lempre noti fi puo 
andarc per il camino ordinario, pcrche alie volte vi ritro 
uate in Inoco , che hauerc non potete tutto quello , che 
vi bi(*ognarebbe,o ehe vorrefte. Ancora , perchc le cofe hanno fra loro 
gran diuerfini,&d tuete non fi puo dare particolarmente rcgola, Ma 
haucndo, quando le v’occorreranno,di moltecole vn certo fondamen 
to vniuer(ale,I'ingegno piglia occaftonedi fuegliarfi, perimmitatione 
alii fuoi b.fogniYupplifce. Horaperehe mi lon penfato,di quefto 
in quefta mia fcricura v’ho narrato, non nehauefte prima alcnna mi- 
nima ombra di cognitione , mi fono per quefto eftefo , & piu minuta- 
mente narratoni i e cole, che forfefatto non harei,& per quefto anco 
mi foti determinato qui ancora volenti dire piu modi, che volendo for 
mare fi riene, 8c m isfimenelfare vn cauo, i vn rilieuo , o perfjre vn‘al- 
tro cauo di broiv o d uncauo , ouero rilieuo, &comcciafchedunrifie- 
uojdatondo ; n fuori ,firiduceiiv cauo , & come dcl cauo ancora fi fa il 
rilieuo, che rali effetti fi fanno prima di ftucchi , o pafte, oaltra cofa li- 
quida , che pur formando con csfi teneri , o per difleccarioncdicaldo* 
o ftregnimento di freddo,fi faecino duri, come fono draganri»geflb,fbl 
fo,piombo,cera,o fimili cofe,3t per cocludere diciamo i! modo di fare 
d’un pieuo vn cauo. Per i i che hauete prima dacofiderare,fe e cole gran- 
de, o cola picola,fe e figura, o fogliamc,fe e di mezzo, o baflo rilicuo»fc 
e cola che cfca la forma tutta, o parce, & come (ete rifloiuto quati pezzi 
bifogna fare formatela eo ge(fo,ouero co ftucco,fatto di farina & geflo* 
le e cofa dura co martello,o ftrettura,la formarete in vna piaftra di pio- 
bo,& non formatela co cera & biacca, ouero con lolfo liquefacto, ha 
uedo prima onta la cofaco olio»o cograflb,& cofi qfta forma a voftro 
modo fatta formarete in p oluere, & la gittaretedi brozo,odi metallo 
ben fufb>& cofi veria vice voledo fare d’un cauo vno rilieuo,& auertite, 
che doiie fono foeto fquadri,e dibi£bgno»voledoli formare,empirli pri 
madi terra creta, o di geflo, o di cera,& dapoi i la forma, che hauete fat- 
ta, qlli tali pezzi alii loro luochi diligentemente ricometere ,& dapoi 
fopra vi git care tela materia, chevolete, che e geflo, auertite chefiadi 
poco tepo Itato cotto,& chel fia bene ftacciato, & con aequa tepida, o 
h*edda,fiiben maneggiaco,& rintenerito,& fatto d modo d’un ftpore, 
& auari che il coponi ate,habbiate facto da torno pria alia cofa vn rite- 
gno di terra creta, o d’alcro,& cofi i§do qfto e bene idurito & rifttetto 
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il cauate& alii luoghi fuoi ogni pezzo dclla forma, come v'!io detto,ri 
metteretc , & cofi di quefta ogni cola che volete potrere fare forma. 
ancora quando vi bifognafle fare Ia forma d’un ti/rco rilieuo, con 
terra creta coprirete tutte qitelle parti , che tondeggiano , & che il vo- 
ftro giudicio.vi dimoftrai che fe Ia forma 1'abbracciafle, non lliatiefleda 
laflare, & fol quella parte per Ia prima, che efce, formate , £k cofi 
andace a parte a par te facendo per fin.cheil circo ndiate tutto ,hauen- 
do fempre prima, auanti chc fopra buttiate il geffo , onto d’oglioj o di 
graffo porcino, odi meile il voftro mafchioj& cofi anco ognerete 
t Litti quei pczzi , che non volete che infieme sactacchino ,& ogni 
pezzo di forma farete li fuoi rincontri & fegni con alcune prdette, che 
gli fuftenghino,per poterii alii loro luoghi fa c fl m c n t e r i t o r nar e , & co- 
li di fuori tagliato il fuperfluo,& dirizzatc,Sc bene ridutte, Ia forma ne 
trarete, aprendo il voftro rilieuo , & cofi harete d’eflb il vacuo , nelqua- 
le pocretegittare d voftro piacere cera, o alcra voftra compofitione li- 
quida , che perfreddo & per tempo s’induri ,&anco fare fi poffano di 
terra creta, s'hauerete faputo adattare leforme, chevipotiate valere 
della metd de vacui, prima che lc cotigiugnatc , & anco di ftucchi far- 
ti di cera & biacca, onero di dragami molificati & incorporati con gef 
fo brucciato , o con biacca,o carbone di mandolc, ocon mattone pe- 
fto,& con vn pocodi farina vccchia , peftandola bene in vno mortaro 
di bronzo, & coti qual fiadi quefte cofe dettoui, auertendo chc le fieno 
beti incorporate infieme, lequali fc fono beoefatte,altrimenti nonfon 
diano chc lc fofle cera, & formate, tali for me , le laflaretc feccare , che 
vi verranno dure da poterle > a voftro piacere , in forma di poluere for- 
mare. costvmas i ancora di fare vn ftucco, da poterio facilmen- 
te con mano Iauorare,perfarritratti in medaglie,o farne fogliami» 
o ftorie di ballo rilieuo, per poterii, uolendo formare, per fare di 
bronzo. Ilche per farlo fi piglia due parti di cerabianca candidisfima 
Scvnadi biacca Se vn pocodi ftuodi becco &ogni cofa infieme s’in- 
corpora. ANCORA fi fanno itucchi con diuerfegomme,& anco fe 
n c fa con cera & pece nauale,o greca , & fs ne puo fare con ogni colla, 
o cofa che per fe rinftrenga per freddoo per caldo, & io giaper non 
hauerea vn mio bifogno cera Fufi ilftpone , &con eilo fonnai, & per 
non hauere gefto hogia adoperato il fulfo & mattone pefto , o due 
parti di pece greca , & vna di cera, & defle cofe mi (ori feruito al bifo- 
gno mio,& ho formato, Siifatti Iipezzi,&cougionti, come te proprio 
folle ftito ge tfo, fopra li rilieui,per6 di terra o di bronzo , o di tuarmo 
che fieno 'flat i, & in es fi h 6 formato flucchi Sc geflo , fe rihd haituto , & 
anco con cera , modificata pero prima in aequa calda a mano ,ma fu- 
fa non gia , ancora che , v fando vn mezzo che io vi uoglto infegnare, 
feria facil cofa che riufciffcjfic qfto e il bagnare con quel che volete for 
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mare con aequa di mele,conlaquale diffenfione di co(a fi forma vn ri!ie 
uodi cera difficilisfimoavfcirc con cera, & anco dentro nel vacuo vi fi 
batta ccra>ancora che tale cofanon ho mai fatta,ma per verisfimo me e 
fta detra farfi,& che prima mente a quel rilieuo di cera che hauete fe l’in 
colla fopra i ogni loco che non cice vn filo di refe ,oucro fi conficchia 
con acora o fpillettbo pnr s’attacea con ccra,S: cofi acconcio fi bagua 
benisfimo con aequa di meile . Dapoili piglia vno valb grande tan- 
to alto quanto e la cofa che volete formare,& 1’enipiete di terra pura !i 
quefatt.i,& filaffa pofiire perfin che fivede chelee paffaravno certo cal 
do gagliardo,& chc gli e in atto di volerecominciarfi i congelare, rom 
pefiquel punnicolo chefadi(bpra,&attuffauifid vn tratto dentro lafi 
gura,o qnella cofi che volete formare,& fubbito la tirate fuori , & co- 
fi in quattro ofei volte v’ingrofiarete fopra lacera quanto vnabuona 
corda, 2i futto quefto pigliate gli capidi fili che fopra alia co(a metrefte 
& tirando tutta lacera di fopra tagliate, &Iaflate benisfimo freddare 
mettendola in aequa fredda , accioche piu s’induri , Dapoi :i pezzo 
d pezzo fecondo che e tagliata andarete caiiando , & dapoi alii fiioi luo 
ghi cauati gli ritornarere & con 'enzette di pano lino fbtrili,o con ccra 
riferrarctetuttelecomettiture& tagli che fero gli fili , & in qucftafor- 
ma,hauendol:i prima dentro benbagnata con la fbpradetta aequa, o 
oliodi mcle,che fi chiami,a voftro piacere 1’impireredi cera fufa, con- 
dotta al caldo temperato, & pieno (ubito lauotate, & cofi di nuouo uc 
larimettetc, talche in quattro ofei volte cofi facendo fiagrofla ael- 
la groffezza che volete, tenendo la forma fempre in aequa fredda , & al 
fin lafiandola bene rifr edar c, quando fara fredda la cauarete, Sc trouare- 
te vifaltro pieno di cerafatto a ponto comeroriginale . Non voglio 
laflarein dietrodi non dirui vnaltra nurcriadi formare, quale viddi e- 
ferurare in Roma da vno Giouane Senefe ingeniofisfimo chiamato 
GiouanibattiftaPelorijiu figurc grandi, & tutte tonde , infra 1’altre l’Er 
cole di bronzo di CampitoIio.il Bacco delta piazza branchi, il corpo di 
marmodi fanta Cro ce. Quefto prefe carta pefta,& come fi fannole ma- 
fcarefil coperfe tutto a parte a parrc,& con il fuogo 1’afciugo , St dapoi 
gli diede fopra di colla fatta con farina, & con carnicci , tk gli fece vna 
ringroflatura di piufogli icollati l’u fopra 1’akro, & in vitio gli fece vna 
coperta d’uno lenzuolo & altri ftracci di pano di lino, & al fine edendo 
bene afoiutte, quando gli parue il ceinpo , con vno colrcllo taglio tutti 
gli pezzi,che poteuano vfcire,& cofi ne fece la forma , in iaquale dapoi 
con vno pcnello d pej^zo a pezzo dentro dette per tutto cera', & pece 
greca, & gli fece vna pelletra dura da potere refiftere i ogni hnmidttd, 
& cofi ricongionte infieme vi gitto piu volte dentro geffo , & fece che 
tutte quelle cofe pareuano jpprie quelle che haueua formate , & erano 
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tal formc fatte con poca fpefa, forti ,ficure dd romperJe,leggieri,& por 
ratili a quei luoghi doue meglio li veniuajche certo, fccondo mc , heb* 
bcinuentio nc bella. 



NOTA DE ALCVNI MATERIALI, CHE HANNO 
PROPRIETA' DI FARE FOND ERE ET COR- 
II ERE LI METALLI. CAPLTOLO VI. 



basta rapere ben fondere & Iiauere mantici& 
M carbone a voitro propofito,che a volere fare gitri picco 
j li,che venghino bene,eflendo cofc fotiIi,e dibifogno aiu- 
j tareli metalli con materie ontuo(eocorrotibili,come e 
lo ftagno,il follimato,l’arfcnicojil rifagalJo,ouero con al 
tri materiali manco offenfibili,anzi fono di forte che o- 
perano per via di purgatione come,borraceiil tartaro,o fal ni tro, an co- 
ra il fal armoniaco,il fal comune preparato,il fal acali , o il vetro pefto. 
Per materie ontuofesadopera ogni gonia, pece grcca, feuo olio cornu 
ne,fauone molle, rafpature di corna di callrato , & fumo di ragia di pi- 
no, o di tormcntinadeqnali cole fecodo li latiori operarii dcuino,pchc 
tale e che fe ii ricerca il metallo puro, coe voledo dorare il rame,o lauo 
rarlo a martdlo,fentire no puo 1’odore dd flagno,fimilmcte rargeto>o 
Poro puro, in nciliino lauoro con eflb fi conuiene.Pcro e dibifogno, qua 
do occorre,n6 flare obligato a vti folo mezzo,8i fecondo le fortidi me 
talli andarfi leruendo, come 1’aparencia dei fare vi manifeftard. 



PROHEMIO DEL LIBRO NONO DELLA 
P. DELLA PRATICA DIPIVESER- 
CITII DI FVOCO. 



E h o'fin qui, quanto meglio ho faputo,dimoArato1e 
pratichedi qticlli efercitii , che vi bifognano in le fufioni, 
o per modi grandi, o piccoii,fecondochcvipoteifero oc 
correre. Hora vi voglio pafTare in dirui dalcuni alcri 
pure fpettanti alie operationi & porere de fuochi , & an- 
co acerra qualitd di fufioni , quali noti conuengono al 
tutto con Parte dd gittoA primamente mi voglio cominciare che co- 
la e in Poftanza 1’arte alchimica , che con tanta cura ficerca &defide- 
ra. Dapoi,come cofa vcile&ingeniofa, vi daro notitia dellartedi- 
Aillatoria , & appreflb come ordinatam en te lauorare fi deue vna Zec- 
ca fenza carico di confcienza . Dapoi vi diro dei fabbro , orefice, 
ddramario,& d’alcuni altri , come alii loro luoghi vedere potrete, 

DelParte 
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DELL'ARTE ALCHIMICA G EN ER ALMENT E. 
CAPITO LO PRIMO. 

Erche in moki luochi di qfto mio trattato,& mat 
finiam ente quando Ibndifcelo i narraruilapratica di 
varii elercirii,vi ho alentia volta nominato 1'arte dellal- 
chimia:laqual,come Ia fi dica(o che lafia vera, o no, qui 
al prelente dilputar non inrendor)ma ,cafo che lafia vc- 
ra(per quello chc fi vede , optando effetto dependente 
dall'operationi & virtu de fuochijpero non ladtbbo,ne voglio ripu- 
tar nienteme ( pariando dellarte J di quefia hora coti filentio palfa- 
rcic tato piu, quanto chc mi penfo,chVffettualmentc non lappiate chc 
cofa lafia, ie non quanto che la volgarvoce per tiitto fuona : pure e 
colu, che chi lafa conduceral fuo fine,fa con etfa Toro & l'argento:pcr 
laqual credenza,con tempo,fatica,& fpefa>molti Ia cercano( conte fo 
chehauete molte volte intefo dire: & fe non altroue , almanco da me 
nel eapitolo dell’oro,che nel prefente volutne vi ho fcritto.)H o R r.on 
penfiite,ch’io quiui tal arte infegnar vi voglia, perche io lonvno dt 
quelliche nonla fannorepero folovidiro hora (accio che piulappia* 
te ) che quelli operanti, die anfiofi cercandola ,drictogli vanno, ca- 
minano per due (ole vie:& l’una e,quella chc piglia la fua luce dalle pa- 
role delli lapienti Philolbphi,con il mezzo dellequali penfano arriuar 
Ia:& quefia chiaman , via giufta , Tanta, e buona: & dicono, ch’ili 
quefta csfi altro non TonOjclViinitatori & coadiutoridella natura:an- 
2 i operanti , & veri medici de eorpi minerali , purgandoli dalle fitpcr- 
flttita, & loccorrendoli , con 1'aggiongcrgli virtu » & liberarli dalli 
differti loro.* & per quello hor procedotio in corromper tali corpi, 
per poter feparar li elementi, che conrengono, per ridurli ( potendo, 
come dicono ) nelle prime materie :& hora con ricouuertirli ( coi 
inezzodi tal arte)in nuoue roflanzc, & con rendcrgli aneor altro fpi- 
rito che non era il primotral che,perquefto cercano condurre tal ma- 
terie in certo termine di corrotticnc , o in feparationi di elementi, o 
cauar,o render li fpiritialle coTe,oucr aflottigliarlematctic grofie,e 
quando, a ingroffar le materie Tottilhper ilche (come coprehcndcr po 
tcte^quefii talicorrono giorno & notte a briglia fciolta , in vn camin 
circo!are,Tenza hauer mai pofltue di cerro non Tb dTalcuno al defide- 
rato fine arriuato fia.KirtsTEDiMENCCancor chd fine di queft’arte fof 
fe nulloT come inolti crcdonoje cofa inuero rato ingeniola, & alli.lpe 
colatoriddle cofe naturali tato dilctteuole, che qual fi voglia tcpo,o 
fatica, onero fpela di non gli fi metter , non fi pofiono after.cre (oltrc 
ladolcezza che anco gli porge la /peranza di hauerla a pclfeder vndi, 
coi ricco finc> che tal arte tanto lafgamente promette) e certamete 
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t\i! coiavn- efiercitio bello : pche quefta partoriffe ogtri giorno nuouf» 
& bellis fimi effett!,oltre alleflcr molrd vtile alfufo & commod ira hu- 
mana, como fono 1’eftrattio ni di iofibiize medicinali, & dell i colori, & 
delli odori,& ddnlinite cOmpofitioiii di cofe:periJchen;oItc arti fi co- 
gnofirono efkr vieitc puram eu te di efla , anzi ienza cilj & il Aio naezzo 
Afe non perriuelation diuina^iinposfibil furia rtatauchalii huominifi 
fo flero imi fcopertiital che in Comma, per conchider,dir 0 puo,qncfta 
cflerarte origine, & couditriccdi molte altre arme perohauerudcb- 
be in riuerenza,& efcrcirarla: ma ben,chi la tTercita,non debbe cfiere 
ignorate dcllc caufe,rie delli naturali cffettime manco pouero,perpo 
ter rcfiiter alie ipefeme anco Ia debbe far pcrauaritiamu folo pergo- 
der li belli frutti delli effetti fLioi,& loro cognitione & qlla vaga nout- 
t.i , che operando dimoftrax A L T r a via,che e da quefta inolto Ion 
Mna, 'na par par die di elTa fia nata:ma,o che fia forella,o figlia adulte- 
rina, diiarmfi fophiftica,violence,e no naturale.Li vitiofi,e praticidel 
la fraude, che coitu mano d’ e fere i rari a (per cfler arte folo fondata in ap 
parenia ,& falficl , che con varii mefcolamenti venenofi corrompe Ic 
faltazede corpi di mctallbeli trafrntica tanto, che fadlmente a primo 
afpetto parer li fa quel.cbe non (onojhi forza dmganner affui volte il 
giudicio,6d'afpctco deli'occ.hio,& a chi cio iid hitro,pare belloimada 
poi tanto pin d esfi,& a ognakro d i fpiacc, quanto vedono chcgli ca- 
fcanojSi(fcoperta )iltro in Ici non fi .coni prende che vitio, fraude, d an 
nojtimore,& vergognofa infamiuiSc cofi(p cfler ii fno efferto mefehi- 
no>& pouero,non vien feguitodl non da genite della fu a nuturrje con 
tutto quefto,non e anco che non habbia vn non fo che procedet fpe- 
c Liltttiuo»Sc ingcniofo,rifpctto ai proporcionarli loro materiali cb pc 
fijS; mifurc,aUi effecti ebe voglion fare, che fano comfpondcnti:e co 
tutto ciofperche il fin fno vkimo e danofomon folo ad ultri, ma a clii 
l’opera:^& in fomma. tutto il fno nutrimento edi malinte»to,peroin 
iauie,8c biafmeuol arte vien d cflere-.e cofi,pei triffo fuo fine, che rende 
pia puzza, che nonfadalcutValtra vtilita laudabile, li buonijngegni 
in gran parte l'abborifcon,e difprezzano , perdie operar non vi fi pol- 
fono : ma deponendo tal rifpetto (o 1'unao laltra di quefte che fegui- 
tar vogliate)e di necesfitd (fe perder non volete totaimeme il tenipo 
& la fpefa )dic habbia te notitia della natura delli metalli, & delli mate 
riali,cofi (implici como compofiti,& anco delli effetti, quali conlepiu 
& manco qtialha operar, o produr poflonoibilbgna anco fapet mini* 
fixurli fuochi,far li forni,& adattare li vafi^ppor donari alii effetti, che 
far fi vogliono diquali (fecondo ilcredermio )fftro eftetto no penfo 
che faciano,che folo appare nze , fi como anco 1’otone all'oro :il vetro 
al criftullo:& li fmalti allegemme : il cercaradoque di cotalarte crede 
fi ;per moltisfime apparenti ragioni^ che non fia ftato ndli penfieri 
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di quelli ingenio fi Si Capiehtisfimi anfcichi>como e hoggi fra Ii moder- 
ni {'per non ricrouafffi plcmio Scrittore antico d'Hiflorie .negreco, 
nc latino >ne manco di aJrra lingua, che mai nomini queftatne anco al 
cimo di quelli approbati & gran famofi Philofophi ,fi corne Ariftoti- 
le,c> Platone>o altri d ftvftoro fimili:quali»comefivede,hanno cercato 
di fapere le cofe posfibili : & perdarne cognitione^ gionare alii huo- 
tniuijne hanuo larghisfimamente difcritto)di qucflaalcuna cofa non 
dicano : alehe rifpondendo li moderni akhimift'. dicono,non impor- 
tare, conciofia chel fia posfibile ,che quefta E fia ritronata dapoi quel- 
le cofe , che li predetti antichi non fappeno : 3 c poterfi anco ritroua- 
re alcune cofe ,ch’infino al giorno dT.oggi,ncn folo non fen ftate,ma 
ne anco non hanno ombra d’hauer pur d effere, 

DE LUAR TE D IS TILI, A TOR I A IN GENERA- 
LE, CON LI MODI 1 ) A CAVAR LE A C- 
QVE, ET OGL 1 , E FAR SVBL 1 
MAT 10 NI, GAP. II. 

Cosa neceffaria d tutti quelli huommi,chc vogtio- 
nocondurre le cofed vn cereo loro fine, che penfino 
alii mezzi , che per condurli fono dibiiogno .Horqual 
fi fia dclli fopradetti effetti , che operar vogliate »haue- 
te da confiderarla natura della fua materia, & vedet 
sella e difpoita a render qucllo dfeftraher volete: Hc 
dapoi fe hauere li altri mezzi potenti, & proportionati a far tal. 
effetto ( percio che le le cofe non fofiero concordi, 1 ’opcra voflra 
vi riufcirebbe vana, o molto faticofa ) epero,fc far volefli aeque 
o ogli per viadidiftillationc ,& adeperaftiliftromeridifpofti ad altri 
effetti che propriamente d quelli non fi conucniffcro»quddo crede 
fti di fare vnacofa, farefti 1 ’altra ( aneor che la materiafoflc dilpofta 
a quello che vorrefti ) 2 ecofianco fc vi attaccafti cento argani, non 
che hauerli ftromenti potenti, non hauendo la materia difpofta, nulla 
farefti: perche doue non c vna foftanza , canaria non lene p 110 :& pero 
e di necesfitdapplicarfi alie cofe posfibili , &bendifpofte;benche,pcr 
effer ogni cofa che fi troua creata fottoil cielo»niete altro ch’clcmcn-> 
tal foftanza, o copofta di qnelle:pcr cio penfar fipuo, chceauar fipef- 
fa d’una che tenga dacquco & aereo, aequa & aerc:& cofi delfignco, 
roglio,& certa poteria quafi ani mata, c hc.la diiamano (pirito:& quel 
la parte che refla di tal cofe nellifondi dclli vafi groffa,£c arrida,fi co- 
gnofec certo quella efier la terra nclqtial effetto deliuna cola tnciro,& 
co piu difticokd che de! 1 ’altra tal cofe li eftragono : ilche auenir puo 
o per diffetto della cofa,o per differto dell’arte>o delfiruprudenza dei. 
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1‘arteficef co tutto che a me pare,ch'alcune cofe fiano,di che chi ne vo 
lefle cauaracqua»ooglio,o lublimare,ficercafle cofa imposfibi!e»fi co 
me,la calcina,il vitro, l , oro,]'argento,& il rame:& dellepierredapomi 
ce;edellepiate,lafcorzadel fouero,&altre cofe fimilhalli effettimiri 
portoipchef per hauer viilo, quanto ailapotenzadelVhumaningegno 
e permefTo,penfo clVanco forfi queftogli e con cefTo :)ma difeorrendo 
( come fi vede X°n akune co(e,ch’anno facile l’acqnaj& difficil 1’oglio 
come fono le molco humide , & le moltoacquofe,& alcunealrre, co- 
me fonoli minerali, gomme, offa, (corze, pietre, & fimilipiu difpofle d 
certa aridczza, di qnefte c pin facil che di queftaltre cauarne og!io,e 
fard difficil a cauarne aequa : & cofi anco occorrc nelle fublimationi ♦ 
Q vesti effecti, per conci uder, fono tutti pratiche nate da alchimi- 
ci fundamenti, per liquali co mu nem en te l’uno & 1’altro operante ca- 
minat fi vede , & la loro arte fenza esfi fenz’alcuna iperanza faria : pe- 
ro, sal tro non fe nc caua,fe n’ha al manco que flo commune & vniuer- 
falgiouamento deU'acque,3f delli ogli medicinali, per confcruarlavi 
ta de gli huomini:& akune cofe per diletto, come fono,le cofe odori- 
fere.Le fublimationi fono proprie delli alchimifti, con lequal dicono 
che aflottigliano le materie, & amicano infieme ie foftanze,& co imi- 
tar 1’ordinedellc materie prime, le conducono aperfettavnionc,face 
do le permanenti, potentisfime,& pcnetrabiliifopra delche ( recitado 
li difeorfi di esfi alchimifti,& lcloro contrarietd, faria vn nauigar a! ca 
mino dei cielo per via deU’occeano,fenzapofa,ne mai giongcral por- 
tavero non voglio checrediatech'iofiaaIchimifta> ne anco in tutto 
.alloro proceder oppofito, & percio al prefentedi piu parlarne lafcia- 
ro,& masfime,per voler feguir di trattarddla pratica de gli efferti no 
ftri.Dicovidonque,che non baftala difpofition dellc cofe, clfanco li 
mezzi le fanno variare, pero che fpeflb cauano oglio,d’ondc per diflil 
latione confueto vfciriacquai&cTonde lacquadoglionlche fanno gli 
ftromcti > & gli ordini delli fuochiiper ilche s’adattano vafi di varie for 
me, odi vetro,o di terrai&cofi fanno forni per fcal dare, o perinfiam- 
rnarle cofe, pili e manco potenti, fecodo gli effetti,o le refifleze de ma 
teriarluli quali ancora(quando per loro natura non foffero difpoftijfi 
hannoa prima difporre con le calcinationi,o putrefacioni,& alie vol- 
te, ad alere cofe atcompagnarlutal chcpratico operante coi giudicio 
& certo ingegnoc potetea far forzadi feparar & cauardclle cofe cio 
che contengono de gli elementi, & quafi tutto cio che .s’imaginano di 
voler fareima di quelli fimplici,che fono difpofti a render aequa, comc 
•no radici d’herbe,foglie,frurti,&fiori»& altre cofe fimili,ch ano cer 
tahnmidita,plaqual fono tenere & molli, fe ne caua aequa fonza mol- 
radifficoltad’arte, pero che in loro fono certe foftanze fiemmatiche, 
fotrili,& euaporabili, che con ogni poco di calor difuoco seleuaoo* 
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& fanno nel vafo vtiaere nebulo ib & groffo , ilqual facilmentc, per la 
inoltiplicarione della cola,& p la frefchezza delfarte efteriore.cheri- 
fredda ilcapello.fi comicrtcin aequa, laquale ( vfcitadi cioch’elfer fi 
voglia^quel cherefta chiamano, feccia:dellequal fi netrahef volendo ) 
quel fecodo liquore, che fi chiama oglio,ch’altro non e, che quellapar 
te, che ha piu daere mifto coi fuocale e!emento:& dapoi , li fpiriti,che 
fono laeffenza fua propria:ma della prima parte terrea diquefti ( pcc 
reftar morta,& come cencre,& quafi fenza anima in tutto)no ne acca- 
de dir altro : ma a far quefto efferto bifogua vfar vn poco piu di arte, 
che Tordinariaiper laqual via diftillatoria, molridicono,che fi vatato 
di elemento in elemento afl'ottigIiando,& feperando , che finalmentc 
le materie fi riduco no d termine tale,che non hanno piu fimilitudinc 
con nefiuna di qnelle foftan ze dclli quattro elementi: & dicono atlho- 
ra,hauerle ridotte in vna,iaqtial chiamano poi, quinta cflenza: & dico- 
no,quefta hauer potenzadiuina, habile a vegetat, & mantenere lc co- 
fe:& quefta fola effer virtu permanente, 8: i ncorrottibile.Hor come in 
tali efferti particolarmcnre fi proceda , m’igegnaro , quanto piu fap- 
pro dimoftrarmlo,&masfimc,perb ch’ ‘e quella cofa,ne!Iaqual, li Philo 
fophi operantijper codur a perfettione it gloriofo loro lapis.fi fonda 
no , e durano ogni fatica : & quelli che di ta! arte feriuono, o parlano 
(aneor che per loro metaforc & coprimenti lo dicano ) intendono pe 
ro femprediquefta, pero che ilmczzo colqualdifpongono li metalli 
d effer vege tabili,co ner tendoli nella natura di quella : & l’oro rifoluto 
in quefta fofianza, dicono condurlo in foftan^a vitale , qual ipeffo e di 
tanto nutrimento, che quafi ritorna in vita li corpi humani, quando p 
le potenti & maligne egritudini,o per Ia molta vecchiezza fono tanto 
debilitati, chc per morti fi abbandonano.Hor,lalciando ii dir di que- 
fta quinta eiTenza,dicono anco.che tal oro,o argento, in tal diuino & 
celefte liquore condotto,e quella vera & naturale femente, laqual gli 
produce l’oro,& l’argeto,& ogn’a!tro metallo, che vogliono: &di que 
fti ne fono anco a!cuni,c’hanuo opinione, che tal feme fia originale in 
ciafcunacofa Topra alqualfondamentohd veduto molti alchimifti 
andarpigliando perprimi loro principii variecole: &cofianco,da 
poi le loro calciLiationijlolutionijputrefattionijfubiimationifiecon- 
do che lc coducono in certi termini effettiui della cofa)ie chiamano, il 
loro mercurio:& alie volte, il loro folfo:& cofi,co quefto vanno tanto 
in qua & in la , facendo coi penfiero di far quefto loro lapis, che fi gli 
rope la boccia oue e Ia materiada farlo,o che per troppo fuoco ogni 
loro foftanzafi eshalainfumojtalchein cambiodi moltiplicarforo* 
o 1’argento , perdono quelio che vi hanno di fatica & di fpela meflb 
dentro, altro non reftandogli.chela fperanaja delrifarfiima dapoi chc 
ho detto tanto di tal cole, che vi hb forfi iufaftidito» fe no vi diciili 
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come gli effetti di talcofe fi fanno,direfti>fe n6aItfo,chcl titolo delp 
fcntc capitolo fofie vano, E per o\ritornandoindrietOjvoglio che 
v'imaginatc deflere al primo grado, oue io vi dica ii modi communii 
conliquali di molte co(ediftillando,f<icilmente ftne caua acqua>per li 
quali ii fanno varii ftromenti: & fra gii altri,vno,qual fi chiama, campa 
na, dalla forma dellaquale, per certa fimilitudine, ne nafcie cotal nome. 




Fann os i quefte dipiombo,o di terra vitriata.o di rame fta gnate» 
cofi di fotto dalla conea , oue ponefi ia materia, como anco il coper- 
chtodi fopra,8i e ftrometo notisfimo:& di quefto,no folo gli aroma- 
tarii, per canar aeque falubri,p reftituir la (imita d gli huomini,le ado- 
prano , ina anco le donne , per far li loro bclletti& lilci &; anco colo- 
ro c’hanno cofe di inoita humidaqualita,& channo quamiradi ma- 
teria dadiftillare, fene feruono:&la formadel fuo copcrchio e larga 
dapiedi:&attorno,didetro via,ba la retinctiadi vno circolo vacuo,a 
modo d u canalctto attaccato,ilquai raccoglie tuttala fiumidita,chc 
il fumo, per il caldo dei fuoco,in altro,tieU'aria della capana cshala,8c 
cafeaiuidal eido dcl coperchio conuerdtai aequa >cla porta poi fuo 
ri perii labicco ,qi!fd e congionto co qnellamiafia tanto longo, e va- 
cuo, chc facilmente conduca Iacqua alia bocca dei recipicntc:& que- 
ito con ral cummisfioni, ordini, & affrcti ramento diorli,c6formialla 
bocca di detta conca,laqual hd da ritener la materia fia fi,ch'ella non 
rilpiri, e acocia piu a poto chc fi puo:e cofi, (e volelti adoperarne pur 
vna (olam eure , bifogna fargli vn fornellof per quclla almanco.fc non 
per piu)qualfia tondo,Q quadra, o bislongo,ronli(uot fpiracolrc cuo 
prefi poi fopra,& fasiegli vnpia.no di vnatcgola,© daitra co(a,laqual 
rtggaal fuoco,& facia fondo:ma bifogna cffancofia tanto forte che 
laposfilbfieijtaril pefcge ehella fia di forma tonda ,& anco alquanto 
pj grande cb e ia circou ferentia dei fondo della cci ca:& cofi fcpra 
-■ ■; io u met tono poi duagrollc dita di tenere fr.cciaia.j ttteto d‘jre 
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na di fiumedauata.laqiial mcflagli t ofi fopra.vi fi fpiana fui fondo dcl- 
la campana, facendo chklla pcnda pinprefto vcrfo h vfcita delfac- 
qua che akrimeti:& cofianco in torno a gli ori i, fra il fondo,& lacon 
ca> vi cmpicrcte di ceuere ,o darena, accio ch’clla fi tcnga falda ncllo 
maneggiar della campana ,& che per turto gii renda il caldo eguak:3c 
fatco in tal inodo,rrkflo poi qlla materia ,che diftillar voktc,in detta 
conea, & copertala dcl fuo qoperto , & anco acconcio il recipiente 
allambicco,fegli da il fuoco tetnperatojpero chcpiu (erue d far aequa 
il dargli il calore con fpatio di tempo,che C volendo far preftoj viaria 
quantita grande & violente:pero chel’uno bruftiale cofe,&l'akro le 
difpoue : pcrche , le pur per tal fuoco fauno aequa , fi fa fumofa , & di 
odor fpiaceuole:okreche ne fa poca, & amara, & fi metteanco a pe- 
ri colo di guaftar la capana:& cofipermezzo di tal firomento,di mol- 
rc qualitd di eofefi cauaacqua:fi come dimoftra la precedente figura. 




Gli altr imodi dadiftillarejper cauar aeque di cole piu arride 
& piu relidenti, fi fanno con bocciedi vetro,o di rameftagnatoffimili 
di forma dquelle,che per laprelente figura vi fidimodranojdelleqiia 
)i alcune vi fono, die hanuo le bocche larghe,& fono garbatea modo 
d i orinali.anzi a fimilitudine di quelli:e qlle talli, dali diftillatori,orina 
li, fono chiamate:8t fopra i ciafcuna metteuifi li labicchi di vetro:l'or 
diuc de quali (p hauerlo infegnato alliluochi delle aeque da partire J 
parmi fu perfluo quini hora replicatio il medefimo parmi,del lutar- 

lijpero che anco di queftolargamentevi parlai.Horadicoui,efierne- 
cellario pceder nell’operare,(fec6do li fuochi che dargli volete,oue 
ro che ricercanolc cofe , che nelti corpidelli labicchi mefio lnocte, o 
fecondo 1’ordine de vodri forni: )perd che alie cofe communi ii vfa di 
merter per fondi,c.ipelli di terra eo cenere:&a quclli che hanno bifo 
gno di maggior poteria di fuoco, mertiuifi le boccie lutate in mezzo» 
alfiuipcco delle fiammei a culo fcoperto (fi como lo chiatnanoloroi 
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quado no e interpofto fra’l foco e la boccia capel di terra , o cineri.) 
TVTTElediftillacioni delle cofe fifanno per duevie>& ogni viajfecon 
do 1’ingegno & gindicio de maeflri , fi coftuma in varii; modi : 1’una e 
coi caldo & fecco cofi commune(dellaqual gia affai n’ho detto ) 1’alrra 
e quelia dei caldo & humido:& in ciafcuna caminafi per tre gradi:del- 
liquali vno e,le forge de fuochi lenti: 1’altro edaugmento intempera- 
to:il tergo e,al turto vjolereda via dei caldo &humido e, quelia che fi 
fa per bagno maria, mcttendovnao piuboccie conii loro lambicchi 
dentro vna caldaia dacqua bollente,o akro vaio , a tal effetto artato. 




Sono alcimi che hanno bifogno di diftillar quantita di materie per 
tal modo:& volendo feguir quello d’una caldaia fola,g!i bifognaria ha 
uermolteca!daie,& moUiforni,&moItiplicaranco in fpefa:per ilthc 
hanno trouatodafarvntino grande di legname,fbprailpaleo d'ima 
Ranza,nelqnal vi fia poi dentro,col fondo in furo,verfo la bocca, vn va 
fo d modo d’una canna grande di rame, coi fuo fondo tutto bucara- 
to:&fotto il fondo di queflo tinofieguala mcdcfma canna, che mu- 
rata, faccia il corpo dei vacuo dei fornello.chc percuota nel fon- 
do dei va/o di rame , che e comeffo nel tino : ilqtial empiefi 
d’acqua , e dasfi fuoco al forno , & per tal via fcaldafi 
queftacqiia benisfimo:& poi attorno attorno fi 
accociano leboccie piene coti li loro lam- 
bicchi,& loro recipienti, & tanto fi fa 
bollir 1’acqua, che le materie vo- 
ftre fiano tutte 
ftillate. 




DELI/ARTE D I S T 1 LL ATORIA 117 



Ancora fanno g!i alchimifti vn’akro ftrumento da ftillare, qual di- 
cono diftillare per accidia , &r quefto non ebagno maria,neatuttopu- 
trcfattorio j&posfifarecon moke boccie, ilcalorc di quefto e fimo 
equino>augumentato per fumo di ebullitione dacqua, mandatoui per 
vna camia di rame bucarata,come intcnderete,ancorachediqueftiftru 
menti n’ho veduti indue modi,vnoquafi di forma fimile d quello che 
e di fopradifegnato , ma hi quefta differenza , che il vacuo dei rame e 
fenza rondo & fenza bufi , & fol da capo e alquanto riftretto,doue han 
no da vicire le fiamme > che per tale cannone di rame paflando Icalda- 
nol’acqua,di forte che la fabollire. laltro modo fifaconvna 
cafla di legname longa braccia fei in circa, & larga tanto che comtno- 
damentecontengali corpidelle boccie, &lo fpatio della canna, quefta 
fifapiena difimoafeiutto &paglia trita mefcolata,&fi mette lopra 
vno banco pofata,& dalle fponde di qua & di la s’acconcian le boccie, 
& fegli mette appreffo gli loro recipienti, & quanto fteftendc lalon- 
ghezzaper mcgzo,fi mette vna canna di rame , o di piombo , ouero di 
legname cou molti bucchi per tutto minutamentebncarata,quale efca 
d’uno vafodi rame, odi terra, fimi!itudined’un caldaio,concoperchio 
i modo d’un collo,nelqual vafo fia aequa , & adattato con fornello,oue 
ro lopra i vn trefpide dafarla bollire,& cofi per tale ebullitione laleno 
li fumi per la canna , & efeie per tutti li bufi vn calore humido, che con 
i! mczzo dei fimo- fcalda forte , & cofi fa ftillare ruttele boccie , che vi fi 
mettonodentro, con be!ordine,& gran temperamento, perii che e da 
notate 1 che e eju efta canna dital linimento edoppia, frafun pariete 




A i» c v N I vfano, perputrefare&diflillarelacofainvnotcmpo me- 
defimo, fare in terra vnabtica , ouero pigliano vnagran conea da bu- 
cato,o altro vafb , & in fando fanno vno lirato di niezzo palmo di cal- 
cina viua,& tutto il reflo dei vacuo empino di letame equino caldo, & 
jn mczzo al predetto letame v’acconciano la boccia con il fuo Iambico, 
& cofile materie da tal calore rifcaldatediftillano,& cafo ,che talleta- 
j e potente mente non rifcaldi, fi bagna con aequa bullente vna volta, 
odue,& cofiaiutato pigiia il vigore &fa lafua opera. Aneor per fi- 
milviainvn rinello , ofimil vafodilegno, odi terra, ficopre labuc- 
cia con pagiia trita minutamente & bagnata,& in torno alia boccia be- 
ne ftrctta& ferrata, come fi fala biacca, fi laflainfemedefimarifcalda- 
j . , & vifcaldata ogni cofa diflilla. ancora mettendo le boccie 
s i levinaccie calde ftillano,& per concludere in tuttelecofethe per 
loro mede fime rifcaldano, o per caufadatoli, che matenghino il calore, 
ii diftilla. Posfi alcune cofe flillare a gtorni caniculari , o al tempo 
caldo, mettendo le boccie alii raggi dei fole, ouero contra a vn grande 
Specchio concauo che riflecte la potenza de raggi , che pigiia da effio 
fole oella boccia delle voflre macerie , & per concludere al fine quefte 
viedirtilhrorie&modi di eflrattioni d acque fono varie , fiecondo le 
volunra che vengano d gli ingegni de gli operanti . Ma fecondo il pa- 
rere mio, la via vera c ladattare bene gli fuoghi , per liquali fienza tan- 
te necesfita diconcordanzc , ad ogni voflra pofla quello che vipiace 
farpotete, &per queiia farebbe fode di necesfita, che qui vi dicefle 
delleforme cc vanetadi forni . Maho peniato diruenenepiu adiecro,& 
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qui, per non rompere 1’ordiiKdiftillatorio, dirui parcicolarmente gli 
modi che fi tengono a fjrefacqua vite,qual molti perefaltarla lachia- 
mano aequa di vita. Ma anco dieono , chechinonlafii fare chiamar 
fi debba aequa di morte. Quefta e quella foftanza & qucl mezzo,the 
gli alchimiiticonducono in tanta fottilita,chela chiamano quinta el- 
fenza , & gli applicano tante uirtu &potenze che piu i pena operare 
non ne poflano li deli,&e vera co(a,che chi inefiabencconfidera, ue- 
dra effecti grandi & laudabi!i,& io gia mi ricordo hauere ueduto,oltre 
d qualche fperienza d’rifa , vu trattato in che vno fberimentatore pin 
di dugento effetti Iperimentati d’efia hau ea notato . Ma fe e vera fol 
quella potcnza,come dieono gli alchimici , di fare vegetabili gUme- 
talli,& di riui/icare glicorpi mezzi morti, s’hanno da credere tut te l’al- 
tre cofe,chedi Ici fi dicono,cheper certo fi vede effere delle cofe con- 
tro daila putrefactione molto preieruatiue.&giouared molte infirmi- 
ta frigide & humide . La qualica di quefta e fottile,ignea,& penetrabi- 
le^ vogliano quefti fottili inueftigatori , che dogni cofa , che fi mette 
j n efla,eftragga le fue virtu,& le conuerta nella fua natura lotcili & pene 
trabili, & per concludere, d’eftk tante cofe dieono che troppa longa 
materia mi farebbe ierecitarhorvele volcsfi . Quefta tal aequa fi fa 
de ottimi & pa fient i vini vermcgli.o bianchi,come,d chi vuole, bene gli 
viene,madi catti migliorifonoglibianchi,&perchcrale effetto difa* 
re aequa vite , hi certa porenza di eleuatione de molti fpiriti grosfi, 
e di necesfita moderati i per virtii delli ftrumenti, & aflo ttigliarli co far 
li paffareper camini ftretti, Ionghi , & tortuofi ,& non fol per varii re- 
freddatoi , ma in luogo ancora doue habbi propria poten^a 1’acqua 
fredda,accioche neffuna groffezza,o vifcofita,habbidacondurre con 
feco a luogo doue e il Iambico , & per quefto , aneor che ogni giorno 
varii ftrumenti fi trouino , il migliore di quanti n’h6veduti e quefto, 
che qui vi moftro diflegnato, quale e vnvafodirameftagniato > del qua- 
i le,doue fi mette il vino , efce vna canna longa con piu vacui , & in fine 
! allequattro, o leibraccia, e vnatinozza o di rame, o dilegno, doue 
quefta canna con piu rirorte ferpiculateftain mezzo,& dapoiefcieio- 
pra,&entrail fuofine in vno capello divetro ,dclqnale efce 1’acqua 
I vitc,& va nel recipiente . Hor quefto tal vafo fi colloca in vno forncllo» 
!&s’empic di vino per vna canna da vno de lati congiontaui di rimpet- 
; to a quella che efatta a guifa di canna fcicia & aprendofi dopo Ia diftil- 
latione efpurga il fondo dei vafo dalle iuperfiuita terrcftri , & fo* 
praal tinozzod’acqua,doue e la canna torta dettotii, che in- 
fra il vulgo fi thiama la ierpe, s’empie d 'aequa fredtla, 

& fi mette d Iambico il recipiente , & cofidapoi ai 
vafo doue e il vino.fi da fuoco 
icntamente. 
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A lcvni fonoche fannoracquapredertapiiilimplicemente^rinci 
pi an dola in vn vafo fimiledvna campana di rame lb gnata con il fondo 
alto piu che 1’ordinario deH’altre,& al roftro d’efla s’arracca la cana det 
tala ferpedaqualefannopaflarep vn refredatorio d’acqua ,& aTufcita 
dellacanamettono ilrccipiete.Ma quefta ral acqtta fatracofino cdel- 
la perfettione dell’akra,perche non c fottiIe,ik fe pm* adoperar la vole- 
te ad alcuna cofa,che penetti bifogna coi pelicane,o con aitt i paffamen 
ti di diftillatione,a(Tbttigliarla.Nequefl:ae neflunadeiraltre,cjuefti an- 
fiofi cercatori delle cofe fta contenti d'hauerla coii farta, ciic ancora la 
metteno inaltri vafi circulatoriiS: la riflillano > anzi tante volte laridi- 
ftillano,che fi riduce fottile quafi come fumo>tal che apredo il vafbj do 
ue e,fe ne va in aere,o gittandone alquanta in alto non arriua in terra» 
chedalaere e confnmataj&accioche vediatealcune fornie de vafi, che 
sadopcranojve ne da rd l'o mbra qui indifegno. 



P En c h E adoperare aneor voif occorrendoui gli potiatejlc formede 
qualifancor chefieno moltc)dirc non ve nc fd piu che quclle tbe com- 
mune me te 
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munemente hovedoto alii alchimifti adoperare , o per le pratichc de 
loro libri diflegnati. appresso al tauare dellacque fegue ileauare 
idellemateric prome H ogli,liquali Tono certi liquori oncuofiche fi eftra- 
gono dclle foftanze delle co(e naturali ontuofe , come fono gomme, le- 
gni, & frutti, St mezzi minerali ,8t forfi alcune piccrc , cofc turee che iti 
fcambio d’humiditd pare che lubbhio intrinfccainence in loro certa 
parte di fiecita. Hora per fare liogli defle, quali okrc al di Iporrele ma- 
terie con pntrefattioni, triturationi, o calci nationi, o con compagnedc 
altre cole , edibifognodi procedenti con li adattamenti di mezzi ftru- 
mentali & difuochiappropriati: & per concludere, fono moltclecofe 
che (e ne puo eftrahere oglio , & anco molri fono li modi da eftrahcrlo: 
! le vie communi fono per eshalatione, come anco (i fanno 1’acque, ma 
non (blo con la forza dei fuoco, ma con altri ftrumenti appropriati, fra 
liquali li piu communi fono boede, che hanno ! i loro colli torti, & trel re- 
fto forma di facco di cornamufa , St il collo piu prefto piegato alVingiu 
chepiano: queftefilutano perfinoal voltare chefa il toro collo.o piu, li 
loro corpi,Stal fiuc cofiaccoucia,con quelle materie dentro, dellequali 
trahere volete 1’oglio, fi mettonoa vn forno, fatto direuerbero, toudo, 
o quadro, come meglio vi viene: aiiertendo pero , chc quefto non fia ne 
troppo alto , ne croppo largo , St che fia fatto che 1’habbia cerca al mez- 
zodiic ferri , fopra de quali vi fi pofiil culo dcllaboccia voftra ftorta,& 
fuori dei forno efca il collo, ilquale fi muri attorno,& di fopra tutto il va 
no ficopra con vna rcgola, o con mattoni murati , lafciando dua (pira- 
coli.nclii cantoni,pcr eshalatori dei fumo, & delle fiamme,8t cofi in tale 
niodo acconcio il forno , per h buchettalafciatadi fotto , con fuoco di 
carboni lento pritnamente safeiuga detto fornello, 8t fi fanno euapo- 
rare cuttcle humidit t che fono in efio, St ne materiali » che fono deutro 
a!Iaboccia>& dapoiipoco apoco fi va crefcendo il fuoco ,mertendoui 
delle legna fecciie, ftcendo buttare lefiamrne nel mczzo dei corpodel- 
la boceia, vn orto o dieci hore continuarete , o quel tanto che vederete 
delle voftre materie vfeire vn fumo , per ladiaphanita delvctrodel collo 
della boccia, groffoe negro,opurd’akro color coloraro; perdie quefto 
c quello chepoi di jenta liquore ontuofo, che gli fpeculatori io chiama- 
n.o oglio, ilquale coi voftro recipiente benifsimo i! tutto ricorrete,& cofi 
al fine nel fondo di eflo il trouarete,& quefto tal liquore per quefta viadi 
molte cofe fi eftrahe , St fra le altre di mezzi minerali , & mafsimc 
dei vitri olo , quale dalli alchimifti , materia di quinta edentia 
minerale e chiamato : quefto per la iua natura piu chc 
tutri li altri e calidiftimo, St corrofiuo,& ha fama 
dhauere molte virtu per giouarea molte, & 
varie infirmita che nelli humani corpi 
alie volte accafcano., 
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F a s s i per tal via eia teri no, & qndlo chc fi cftrahe di tuttc le gonime & 
dei meile, e della termentina, della cera, dei butiro,c d’ogn’altra cofafimi 
le,accompagnate pero, per effere materie chc per il fuoco rigonfiano,co 
inatonipefti,o con calcinacci,o arena di fitime,o iarette minute.o cene- 
re,accioche per il caldo gofiando non fi e!euino,& efchino dei roftro ftto 
•ri,&al fine di eflecauatone al folito Thumidita,& angmetandogli il fuo- 
co, far fe ne puo oglio, sono alcune akrecofe, chcpervolerloeftrahc- 
re,e dibiTogno andar per alere vie,como c, per farequel deilantimonio, 
o dei ferro, qnal vfano gli alchimifti per tenture (ophifliche : quefti bifb- 
gna prima calcinarli,e dipoi calcinati, canarii la foftaza oleacca, p niezzo 
deilacqua dei Taceto llillato. q_v euo dei folfo,ancorchefia materia p 
natura piii adufta affai che l’antimonio,fi caua oglio di eflo piu facilmcte, 
c per qucllo ch’io so,per doi modi:Tuno,per ebullitione di capitelli,fatti 
di ccneri, & calci na:l’altro,per via della fua incefion mcdefima,mcflb fot- 
to vna campana aperta, St acconcia fi, che coglia ttitto il fumo, epcril 15- 
bichctto gocciando lo ftilli nel recipiente . l’ o c l i o dei tartaro ,del 
falnitro,del fbllitnato,edelTarfinico, fi fap calci natione, inefie in fblurio 
ne alThuinido. i^vello dei ginebro,deirarice,abeto, e dogni arbore 
chefogomma,fi fa pervia d’un vafbfimile a vnpignato bucarato in fon- 
dodi piu minuti buchetti , e fbtro vi fi mette vnaltro recipiente, & in 
qucllo di fbpra fi mette la quantiti che capiffe di legnetti tagliati minuti 
della cola di cui traher nevoleteoglio,efi copre,& luta fi, che non refpi- 
ri,efifa vna foila in terra,etntri doi infiemegionti li pignati,fifbtrerra- 
no,lafciandone fcoperto foii quattro ditain cerca dei piu alto, e fbpra 
accendeuifi il fnoco.e fi fcalda , e fa fcolarc per tal via in foudo il liquore 
gommofo cbeconrengono . q v e l l o ile fimi ,s’intenerifconocon 
fumi caldi & humidi,e fi rorcolano,e per tal modo fi cftrahe quellodelfe 
nape: falsi qucllo dei grano , incendendolo fbpra vn ferro rouente : cofi 
dtrahefi anco quelio de corhdell oua,dcllc mandole, noci, femc delino, 
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fifamo,&: de! (eme (!ci cmapc, & anco delle cofe aromatichc , delle noci 
mofcate,del macis, & de fimili, quali cofe , oltre a molta trituratione 8c 
certa calidi ta introductam ii poco d poco , maneggiandole & difponen- 
dole,& allui timo per forza torcolandolcdi tuttefi eftraheoglio .* e con 
qudVordine effiraher fi ptio daftai cofe, aneor piu ch’io non vi dico.Bifo- 
gna.d chi tal cole vuol efercitare,haucr giudicio di (aper conofcerealqua 
to delle nature delle cofe, per (aperfarelettione demezzi. 




Mi resta hora a dirui delle (ublimationi, quali in fenfo altro non 
voglion dire che, (alimento , &feparationc delle parti (ottilidallegrofie 
delle cofe minerali, & metalli, che, per farle dunpure pure , & anco far 
che le macerie terreftri mal congionte infiemefi referi n ghino , e cofi 
vnite c ben con catenate, (pintedal calor (aglitio,ele groffie reftino in baC- 
(o.Ondedicono gli alchimifti, cofi purificarle materie, & haucre le fo- 
feanze delle cofe piu perfette,e piu dilpofte, alie operationi loto, che pri- 
ma, Quelta fublimationc non e aequa , ne liquore ontuofo , ma vua par- 
te dcl tueto ridotta in piu virtu & potentia che non era quello chc met- 
tefec a fublimare : e qiiefto tal eifetto proprio de gli alchimifti, coi quale 
C come v’hd detto) afebttigliano & rinuigorifeono li loro materiali, e di- 
cono, cofidifporli a ben riceuer quello chcinefsi vogliono introdurre: 
e quefto tale effetto faiino per doi modi , cio<i, per afcenfb, e per defecn- 
fo,e perl’un modo e 1’alcro vfano bocciedi vetro,o di terra vitriate,ben 
garbate,e fatte fchiette,col collo longo, e vogliono effer ben lutate quel 
le di vetro per le (ublimationi delle boccie ritte, cioe,per afccnfo,fi fa vn 
fornello fimile i quello dadiftillare, quadro, o tondo , fecondo i! parere 
dcgli operanti, con ledue buchette,graticole,e sfiacatoi,e vi$'adatta vn 
capello di terra , da poter metterlecencri , &anco leuato, da poterd 
metter la boccia nuda:e per far quefto commodainentc, fi fa nel lutar la 
bocciavn poco piu almezzo d’c(fa vn orlodiluto ,che flatanto in lar* 
go che ferri il vacuo dei fornello, epoi fi mette nelia boccia tanto dcila 
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tofa che volete, & fi pofii ricta fopra Ii doi ferri tranerfi dei fornello, ehe 
vi foiio mefsi per cener il cape Ilo dei la terra, & difopra fi mura& con 
terras’affetta che le ftarnme,daqudleddli sfiaratoi infuorfidi fopra pafc 
far noti pofsino.e cofi facto vi fi met te il fuoco, ilqual fin che’I forno pi 
glia il caldo, c ehe le materie nella boccia fondmo fegli da lento, eda- 
pois’augmenta,e tanto fi continua per fin chevedeteche piunonesha- 
la fumo akuno per la boccadella boccia ,o chc dubitate ehe alrrimcn 
tipiu non nebifogni, e cofi non folo qudchelichiama follimato ,ma 
ogni cofa che gli alchimifti voglion fublimano, e per qilefta via fi fit 
1’arfenico artefici.de dorpimento , il cinabro di mercurio & (olfio, e 
iroite altrecofe. l’altk o modo e quefto , che v’ho detto, che fi fa 
per defcenfb, e che la boccia d contrario delf.mtcdetta fta volta alio in 
giu,fjcendopnma rillrignere e ben difieccare le materie, o per longa fu 
fione.o con chiara d’oua,e dapoi ferrandoattorno il corpo della boccia 
fc gli da fuoco di fopra con carboni , e a quefto ogni poco di fnoco e 
in luoco di gran fuoco, per effer il vigor fuo moko propinquo» c pero le 
gli comincia a dar lento, e fe gli va augmentando anche a poco a poco, 
e quefto tal modofichiarnafLiblimareperdefccnforio, elacompofitio- 
ne che nefeie cofi d vn modo come allaltro, fi troua attaccata al collo 
della boccia.Ma queftadicono effer tanto megltor quanto ndfufcirfuo 
ri ritorna nella cafa, & al fine fi come la fofTe fublimata non folo vna vol- 
ta, madue,o tre:e per tal via di defcenforio alie volte fi caua ddle cofc 
aneor 1’oglio, (errando 1’ufcita alie materie con vna laniinetta di banda» 
di ferro ftagnato , minutamente con inoki buchi bucarata : & accioche 
meglio difcerniatetali ordini di flromenti ve gli ho voluti (come vede- 
te) qui appreflo dilfegnare. 




hora hauendoni per auanti dimoftrato fi modi di far le aeque, &gfi 
ogli , & dapoi dd fublimare , & aneo dimoflratoui alcune forme di va- 
fi, & qutUe dialcuili torni communi, vi voglio dimoftrare diilegnati 
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i'n parti coi are quelle dhlcuoi, qiiali.oLrrea certa l<5f vaghezza, fon mol- 
to commodi , perchc (i fa , che vn folo fuoco ferue in Vn tempo a fjr ae- 
que, ogli) c fubiimare, & a piu luo ch i {Tecon do che fi fanno addartareje 
con gran maflaritia c rifparmio di carbone, c manco tutica ddl’operan- 
te: chiamanfi quefH, forni a torre, pero che hanno quafi fomigli:mza di 
torre, f ann osi nel mezzo cTufla ifonza , di matoni eradi , o cotti , o 
altra terra, a mano, eleuandoli a modo d’una torre tonda,o quadra,o cf- 
lagena, o in quella forma dva voi pare , alta vn braccio & mezzo , o duc, 
o tre,o quel che voi volete, e cofi tanto larga quanto volcte,a'.icr tendo 
di foria grande , accio che fia grande e potente il fuoco , & i quefta a vn 
palmo & mezzo, o duc, dabaifo lbpra’1 piano dei terreno vi fi rnette vna 
gratella, che habbi a rctcnerli carboni, & in vnafoccia fi fovn aperto 
da baffo delta gratella fin al piano della terra , accioche per tale entrata 
il forno pigli 1'aere St il vento.Sc acccnda,e mantenga viuo leinpre ii fuo- 
co nel carbone , e dapoi d torno atomo fi mura di fuori vn piano alto 
al paro della gratella , Urgo quanto- for volete che fiano larghi li fornel- 
li,&inognifaccia della torreaparo dellagratafifo alquauco daperto 
vn poco granderto per 1’entrata dei fuoco , da fronte con la torre l’at- 
taccano , e fi edifica piu fornelli , che habbino forma di torrazzetti & di 
riuel lini, con loro merli, con doni, e bombardicrc, e altri belli ornamen- 
ti, che dimoftrino con diilegno Ia formadi veri, e cofifattiquefti a ogni 
faccia, o aperto, chabbiate per il fuoco lafciato,primamcnte vi s’addat- 
, ra auanti un mato ne, o vna piaftra di ferro , con tre o quattro bufi l'uno 
fiuccedente dordiue e di grandezza allaltro , per poter tuor via al for- 
no, volendo, tutto il fuoco,opcrdarglinepervno,o perdoi diqueibu- 
chi qticl tanto che volete, e foprala cima della torre fi fo vn copcrto che 
commettad ponto, per tal modo che l’aere entrando di fottonon refpi- 
ri difopra, c fia addattato da leuar & porre , c cofi sempie il vano di tat 
torre co n li carbo m, c dall a b inda di fopra,meflo il coperto , e be n In ta ■ 
to, fi mettedifotto per vna dellc bachette il fuoco, ilqual, per non poter 
cshalar fompre, quanto feranno alte Ic buchette dcllentrata de forni vi- 
uacemente terra li carboni accefi ,e fecondo che s’andran confuman- 
do 1 i predetti carboni, di quelli che (ono nella torre difopra lpenti,g!i ia- 
r.t di man in manorenduto per fin die ttitti foranno logri, tal chcclndl- 
irilh per tal via, gli baffo vna fol volta ilgiorno, emanco, dipigliar cura 
delfuocorecertamentc tal edificio c ingeniofo,e bello, & afiai commo- 
do: io n’ho gia veduto alcuniche paiono proprio fortezze , & oltre d piu 
diftillatori di lambichi,& campane, v’bo veduto vn putrefactoio,&m 
difieccatoio , e vi era anco vn bagno tnarie,& anco vn forno di rcuerbe- 1 
roda fomentare, &vn forndloda fonderd vento , e tuttiquefti mem- 
bri erano in vn corno dun fornello folo , c veramcnreil primo cluo vi- 
di mi parfe vn ’opra molto ingeniola, vtile , e vaga i vedere, tal che afte- 

R iii 



LIBRO NONO 

ner non mi poti c?i non laudare 1’archiihia , fi corae caufa d’haucr tanto 
fuegliato a quel tale artefice lo acuto ingegno. 




H o anco ueduto un‘altro fornello con una torre in mezzo qua- 
dro , piu fimplice.fol con quattro uafi,e conii fiioi regiftri come l’ante- 
detto . n’h o anco ueduto uno ditierfo da tuttiquelli > con molti ua- 
fi , e quefto era mi forno alto ccrca dua braccia e mezzo , con vna volti- 
cola,largo di diametro ccrcatre quarti, 1’craquafi fimile a unaftufaftc- 
ca,& haueua dapiedi,oue comincvaa farlauolta,trelpiracoktci,e nel 
Ia groflezza ui cratio murati a ordine molti urinalem’ di terra uitriati 
per dentro, li fondi de quali paflauana dentro al fornello, e la bocca lar- 
ga ufciuafuori dei fornello, fopralaqual fi commettcua un capellodi 
uetro coi lambicco,e di fopra nella fommita tra una campanctta,alqua- 
le fornello fi gfidauafuoco di fiamme perfin chefiicaldaua, metteua- 
iegli poi carbo ne, per che lo mantene<T'e,i]quahiedcndo,!n primo aipet- 
to mi parue bello ,penfandopoi m egi io, non fiipeuo fel do ucuo lauda- 
re, o non, per parermi piu preflo cofa apparente che utile , pcrchetut- 
to quel chcfifaceua con tanti uafi, lambi chi, e recipienti, conobbi che 
far fipotcua con dueo tre campane in un ifteflo fornello , & oltrcper 
ueder c’baueuapiu fuoco il primo ordine thel fecondo, ii fe condo chel 
terzo , e cofi fuccesfiue , pero mi rifciolfi a dire chc non mi piacefle , e fe 
pur bauesfiii far una coia fimile, uorrei chel uacuo fofle una torre, per 
laqualfi fcaldafiero tutti li fondi delli urinali , e da capo /olo hauefleun 
puoco dt fito , per dar occafione a ialirne alto il calore . M a hora 
olrre a forni da diftillarc , ui vud mofirar in difiegno le forme di dua al- 
tri fonietti,acciochefentendoIinominare,fe non libauefti mai ueduti, 
fiippiate quel che fi nomina :c prima, queldiriuerbero, trouato daal- 
chimifiiper cimentare.qual damoltiedctto,A tanor, credo perfomi- 
glianza dcl luoco che fi dice effer nell’infcrno, perche contiene moltc 
fiamme, 1’altro e buon a diftillai, e fublimare, efbifognando fondeOat- 
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to,epiu,pcr non ui confondet in molto dire, misfor 2 erodi farueneca- 
paci(come ui hd de ttoj mediante I/diilegni,5cinfieme anco uidiflegna- 
ro il fopradetto modo da diitillarc. 




DISCORSQ ET AVERTENZE SOPRA IL LAVO- 
RAR GIVSTAMENTE, E CON VANTAG- 
G IO VNA ZECCA. CAP. III. 

O I C H E ui ho detto delle diftillationi dclfacque , & 
dei canar de gli ogli delle co (e, effecti turti ingenioli, & 
utili, per uoler feguitar in dire deH*arti,mi euenuto in 
penfiero di uolerui defcriuer primaniente il dilcorlo, 

| che ( puochi giorni fa) fopra il lauorar duna Zecca al- 
j treuolte uifeci.accioche ieufcitoui foflcdclla memo- 
ria ( che per non hauerne pratica non far ia grati cola) c lauorar ui oc- 
corrcffe,o parlarne, rihauer lo posfiate,c trouandouiinatto, nonui 
fiacofanuoua,e ( come credo, ui ricordiatequelche uidisfi,edinuo- 
uo uidico)grandisfima e continua diligenza bilbgna hauere chi uuol 
ben lauorar , o far lauorar una zecca , perche ha molte parti , quali e ne- 
ceffario che chi entrain tale cura, tuttebenisfimo leinrenda,anzi i uo- 
ler far bene tutteTopere deluoimtniftri, bifognaria far leda lui mcde- 
fimo ,e (feposfibilfoffe) hauere cento mani & cento occhi inficme , & 
in un temno effer in diuerfi luochi , perche Ipeffoper lanegligenzadc 
gli operarii, o per lapoea loro realfede neriforgein cioche maneg- 
giano qualche danno , attefo che a tal cofe gli fi ricercagran trauaglia- 
mento , c molte fpecie di magifterii : conciofia che quel che fi maneggia 
il piu delle uoltc glie oro ; o glic argento adattato da (pendere , chequal 
fi fiadi queffe cofe , i chi le maneggia , molto piaciono , oltre aH’efier 
fatei pezzetti per monete , difpofti a finarrire , e al perderli molto faci- 
li:le quali,per qualfiuogliamodo , che qualche parte nemanchiper 
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effer cofa di prezzo rende ai patrone detrimento & danno : perjlclie m 
fbmmachi tale arte vool far bene, fenza farni dentro fraude, debba at- 
tendere con ogni cura in fulpefo ,pcrchc la fbftanzs di tale arte non e 
altro che vnaquantitddi pefbfparriro in molti pczzi a ponto limitati, 
& vn carattere l’oro,& vno allegare dargento, fecondo cheilprencipe 
per rimedio vi concede , terminatisflmo : fra litjuali effctti.fe per negli- 
gentia fopfabbonda nella perfettione fai a te danno fenza giouamcn- 
to d alcuno , c fe tnanchi,manchi dei douere, e fci notato dal volgo per 
perfona infame, delche (pedo /c ne riceue, oltre alia vergogna, grauisfi- 
mo e vituperofo caftigo, c ( come vuol il douere) volendo andar in que- 
fta per la via retta,c il gnadagno di tal opra minutisfimo , pur, pero che 
glic in aflai parti di cofe,efi fa fpcffo,& fubito, finito ha il luo ricapito,e 
viena crefcerc : & in c3po deilanno , percheli molti pochi nioltiplica- 
no di (orte tale,che a te rende grande vtilitd, e pero e di necesfita,d vo- 
ler far meglio , operiatepiu che potete voimedefimi ,perche( oltre al 
guadagnar qtielle matiifatture , che guadagnano Ii miniftri ) fuggite la 
trurba, e la fctedenianeggisnti: e ( perconeludcrejdn qual fivogli ope- 
ratione che faciare, onero che facciate fare, vfate auertentia , e nelli pefi 
masfIme,ainiertendo ccfi in darii a lan orare, come nelriceiterlilauorati: 
c fimiltnente nel eomnrare ori & argenti basfi , o fini, aprite ben gb oc- 
ehif oltre alliinganni che effer fattt vi poflono nella cola) alii loro ca- 
ra fci, o leghe, con (aggi,proae,e tocchet e non v’incrc(cadi ehiarir bene 
la mente voiira , di fapere nella quantitd che vi fi porge , quanto dentro 
vi e di firco, e cofi nel cimcntar li ori , o in afHnar, c parrir argenti , fein- 
pre tenere perrifeontro levofirebilaneie , & penna in mano, non diffe- 
rendo d i ritrouar 1’errora ogni effetto, quando vi fofieril fimigliante ha- 
nete d fare conii voftri miniftri: e prima, conii fondit©ri:cdapoi, conii 
ftempaninire appreffo.con gliouerieri,cvederdirifcontrarfpeflb con 
Ii giuilatori de! pefo,perche quefto molto importa : & alfultimo, con li 
coniatori,ta!che(xome v’ho detto)in neffuna parte bifogna cflernegli- 
gente, ne fidarui(fe potete far di meno)dcl fapere , ne dellabontd,ne 
delle mani dalcnna perfona : ma(come v’ho detto)fie posfibil fofle , far 
tutto da voi medefimo,e pero e bifogno a quefto tak effer perfona d'in 
gegno edi natura fiiegliato, effer buono arithmetico, per non errar net 
fit delli conti, ne a fiio, ne ad altrui danno, bilognaii anco faper ben af- 
fjggiar argenti, & ori,ouero hauer vno che fidelmente, o con diligentia 
altro non facia : bifoghagli faper anco fonder , affinare , e ben intende- 
re 1 i modi, fe condo lc materie dei far li cineracei, perche vi fi puo faraf- 
fai fraude , oltre a non bcnafiinarlo : debbefi trouare alio fgranare delli 
argenti dorati ( quando fi vuol partire ) che non glifiano diminuite le 
acqne , e che foro partito fia rcndiito tutto , perche aneor chevifialo 
rifeorctro , pe: :1 faggio dd pefo de luno c ddlaltro, chc fe gli aiiicn che 
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ii voftto faggratore fia anco il voilro partitore ,puofare lecofca fiio- 
gran beneficio :s’hdfimilntentea guardarc chi fonde,perridur]’oroe 
]’ argento partito in corpo : & app reflo che , delle piaftre che fi tagliano 
per^ far nioncte,c cofi dimagifterioin magifterio, edibifbgno ftarfem- 
precongliocchi aperti, c coit Icbilaode, c coit Ia penna in mano, che 
( come v'ho dctto J e vi dico , che in tali cofe vfar fi debba ogni vigilan- 
za&diligenza(efe non per alcro ) per fiitisfar alfanimo voilro, dotic- 
te rifconnrare li vofiri pefi fpeflo,pcrchefivedecheinfino alli(brici& 
gli vccelli volone i eri portan via )’oro. hora per venir alfordinc del- 
la pratica , primamcnce dico , qnella delForo , hauendolo d ponto al ca- 
rat to pervia di cimento condocto, con quel manco di fino che di rime- 
dio.il principe puro beneficio vine fente,dapoi,fi piglia qiiclla qua»- 
titache n’hanetc,oche volctc lauorare,efi fbndee getta in vergite, 8f 
con vn martcllo (opra vnaancudine pianatal verghe, efidiftendono 
& aflottigliano tutte d vna certa cqnalitd , che taglute atrauerlo dalla 
longhezza in quadretti, amodo didadi, tal chetornino qualchecofadi 
piu pefo,che non e la moneta , chc volete fate , e cofi con vn paio di ta- 
naglie grandi da taglio fi tagliano in pezzetti» tutti a vna mifura : dapoi 
in vna padelletta, o altra cofii,mefsi con fuoco di carboni, roucndol i , fi 
riciiocionodiquali poi chc dati alio ftemparunofin vno, o dne coipi, tut- 
ti d vn a vno fopra d vn tafio fi fchiacciano, e dapoi, cofi fatti gli oucrie- 
ri li fpianano, e condii cono quafi per fino alia larghezza chc ha da eflc- 
re,e dapoi cofi fatti vanno alii giuftatoridd pefojiquali con diligenza 
Ii riducono ghifli a ponto d ponto, fenzaalcimomiboccatnento:dapoi 
cofi farti, fi ritornano alii ouericti, e li fini (cono di /pianare*& tone! are, 
rincalcandoli da tomo: e dapoi cofi fatti, s’infuocano,e figetranoin vn 
bianchimento co mmime, fatto con tartaro pefto,Cde, & aequa, oucr vri 
na , c cofi fi netta , e chiarifica 1’oro , e dapoi .fi lauano bene con 1’acqua 
chiara,& afciutn.fi mandano alia ftampa,e cofi coniatili, fbno finiti, che 
non fi hanno fenon a (pendere, ia moneta deU 'argento, condoc- 
ta qnella qaantitd che voi volete lauorare , alia lega, per fimi! termi- 
ni ficoniequelladell’oro,enel procederdel lauorare non vi c altra dif- 
fer en za , fenon che quella deH’argento in fcambio di vcrghefi btnrain 
piaftre,c con il tanaglione fi ricidono,e faflene vergelle , e ddlevcrgelle 
poi fe ne fa qnadrerci,e fi (pianan con una cofapiu dura , c uoglion piu 
coipi, & anco nel bianchimento, che, oltre al tartaro & iaie, pcrchc me 
glio bianchifchino,uifimette alquantodilumedi roeta. Aicuni fono, 
che per non far fchiacciare li quadrelfi , alii ftempauini fan tirar con un 
arganetto, le uerghe di tal argento, oucr oro, e paflark* fanno per trafi- 
la,e le conducono d una certa larghezza, che rit agliate , e poi fpianate, e 
fatte rotonde,uengono quafi a ponto alpefbiehd lolo fatiga loucricro 
arincalcarli,eda finire di fpianarli ,e tanto manco ancora lo oucric- 
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ro& il gniftatore hifatica quanto fi raglia la vergacon vna ftampa 
tonda,laquale li condit ce quafi ai giuftocol folo raglio. q_v e l l a 
dei rame non fi fa perii rame propriamente , ma per rifpetto delfar- 
gcnto , che perla lega ui fi inette dentro , attefo che fempre non fi hd 
da rpender monete gro(Te,la valuta duti quattrino o di diiad’argen- 
to , farebbe un pezzo tanto piccolo che rhuomo commodamente non 
fe nepotrebbe feruire , hauendone amaneggiar quantiti, e pero fi e 
mefio in vfo di dareli mefcolato quella quanritadi rame che ie gli da» 
perche faccia il pezzo maggioreie cofiancodi quefto prefonc quella 
auanrita che uolcte lauorar monete , fondefi a cazza , o in crogio gran- 
de, edaglifi lalcga , mettendoui per ogni libra di rame fino tanto finar- 
gento , che lia di tanto valore quanto valela moneta , che fi n’ha da ca- 
uare , detrahendo pero quel manco che v’hada (aluar la fpefo , o che dat 
principe v’ e permefTo,chc communemente fitol cficrvna oncia e tre 
danari per ogni libra : e quefto fulb , gettafi in piaftre di ferro , calde, 
onte di graflo,ouer dhinacompofitionc che fi fa perfarlo ben corre- 
re ( laqiial ancora vmfegneroje cofi dapoi fi pigliano dette piaftre fot- 
tiligettate, coi tanagliondi tagliofitagliano ,efanfi verghellelonghc, 
qnanto della pialira cauarpoflono , dapoi fi ritagliano a trauerfo e taP 
fenequadretti pkcoiia modo di dadi, tanto grandi, che ui fi trouiil 
pefo dei quattrino : hor quefti cofi fatti , con carboni fi ricuociono , e 
ricotti ,avno o piu ftempanini fifanno con duc o tre coipi ili tnartel- 
lo tutti fchiacciare, e poi di nuouo fi ricuociono, c con fimil modo pro- 
cedendo in quefte fi va comc nelfaltre ho detto,per fin che fi finifehi- 
no : ma quefto effetto fi varia, fecondo la varietadelle monete , perche 
fonoalcuni principi che voglionochele monete moftrino bianche,& 
alcuni ,negre : maquelle c’haonoa moftrarfibianchc, fanfimoftrarcot 
mezzodel bianchimentore quellc c’hanno a moftrar negro,fi fanno 
in vnpadellone bucarato come vn criuello , meflble infieme con carbo' 
ni accefi, gettandolepiuvoIte,cfpeiroinalto,accioche piglino 1'acre, e 
fifcaldino,cnolis’infuochino,&acc!Ocherargeiito getti fuori la fui 
negrezza, come fa (empre in tutti li argenti basii, lequal monete nette 
da carboni, e cofi fjtte,& fredde, fimandano allaftampa , e cofihanno 
luit imo loro fine. Hor perche delle auertentie che vi ho potuto aiitier- 
tire v’hb auertiti , non vuo anco mancare di queftapiu , qual e , chufia- 
te ogni diligentia d’hauerc buoni macftri,che vi facciano buoni & belli 
l>ozzi,perliquali ( quafi femprefono caufadi far laudare peri! volgo ) 
Ia moneta, e chifhifatta , & fatta fare : Sc c cofa che al principe , & alia 
vniuerfaiita molcopiace ,anzi pare che, quando la e bella, ogn’huomo 
laapprouiperbuona,&rhabbi altro tanto piu cara. Hor cerea alnugi- 
fterio cpradcache d tale efercitiobifcgna, vi replicaro in v ni uerial e, di- 
ceodouiprimamcnte bifognar fapereben laggiare , cimentare, far ce- 
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neracci, e per fonder tutte le fufioni , quando bifbgna: lequal cofe f fen- 
zachepiu vele replichi , ve le hd detteauanti nelliluochi delle mine- 
re, nelterzo libro^e l’ontione,che auanti vi ho dctto,volerui infegnar 
perongerleformc ddlepiaftre,pcrchc ii rame fufo , gettandotii den- 
trojcorrcndo per tutto ii cftenda,e facia fottile.Si fa in cotal modo,pi- 
gliafi dei fterco-bouino,c diftemprafi con lifciua forte, e fe potefti hauer 
capitello di fepone ferebbe meglio ,perche c morbido , & anco laran- 
nata della bugata e buona , e in quella quantitd d’una di quefte tal cofe 
metter tanta di bouiua che la faccia groiTa come vn fapore , e dapoi il 
tutto colare te,perftaccio,o vogliamo dire,fetaccio,due o tre volte, ac- 
cio che fia ben ibttile, e di piu.in ogni tre o quattro boccali di tal com- 
pofitionc metterete vnamczzalibra,opiu, di fapone da purgat pannis 
fe piu vi nc metterete feri tanto mig!iore,ouero vi metterete feno vec- 
chio , o altro grafliime, e con quefta compofitione incorporata ben in- 
ficmealfuoco ongerete benele uoftrc forme, quando che le faranno 
molto ben calde , gettandouilo dentro a voftro piacere : & ongendole 
anco con oglio di iblimato facorrcr,& venirbene ognigetto,ma e co- 
fe cerca laqual ua troppa fpefa & fatica per farla. 

DELUARTE DEL FABRO OREFICE. CA. IIII. 

ARTE dcl fabro orefice difeorrendo , laqual ( come fi 
uede Je arte d’ingegno,oue biiogna a voler effereap- 
prouato buon macftro ,eiferevniuerfele maeftrodipm 
arti, pero che infinite fono le diuerfita de lauori ,chegli 
vengono alie mani da fare, ancora chequellichc lauo- 
ranoToro e 1 ’argcnto quanto auanzanodi nobiltadima 
teria gli altri metalli , tanto nel fepere e nellopcre loro hanno da auan- 
zar e tutti gli altri ar refici, e pero e d i n ecesfi ca p ri m a efier b 11 o n i difle- 
gnatori ,perche il diflegno c la chiauc che apre le porte , non folo i lo- 
ro , tna a tutti gli dTercitii , & appreflo gli bifogna che fi intenda di fu- 
fioni.cche ben feppilauorardimartello ,& adoprarlo ,per intagliar 
ciappc, & burini , e cofi anco lime : e cifelli , & hauer anco certi fecreti 
che bifognano alfarte, quali inuero fono membri di akhimia, come 
indolcir foro , quando fofic frangibileSt trudo, e colorirlo quando 
hauefie poco colore, feldare finaltare, niellare,biancare , dorare , & vna 
infiniti di cofe, che tutte fono necefferie diparticolarnientefeperle: 
Mafopra tntto, chi quefta arte ben far vuole ,g!i bifogna effer patien- 
tisfimo nel lauorare , faper formare , e procedere con la fufione , con la 
lima, coi martello,con cifelli, o altri coipi per coiidurdfinel'opra d'ar- 
gento , o d’oro che diflegnano:bifognagli anco hauerbuon giudicio 
ingioie, efeper ben cognofeer ognilorqnalita,di bonca,o diffetti, 
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che rhaueJTero , e le falfe dalte vere , filegate comefciolte, iecondo che 
1’occorre, c faperlc voItare,fi per comprar come per vendere, ouer per 
fatisfar i altn,che li ricerchi di ftima:btfognarebbegli ancora non folo 
effer pratichi deile fufioni , made modi dd faggiar , partire , affinar, c i- 
mentare; e liniili cofe, e molre altre pin , delfequali fe in ogni parte la 
pratica loro vi volesfi dire , i me (eria cofa imposfibile, perche ('come 
vi Iro detto) quanto fonole cofe,chegH fono date a fare, di tante gli bi- 
fogna effere intelligenti ,e buoni mafeftri , e pero fono tari quelh che fi 
poffano perorefici buon tnietM appronare , pero che tale c , cbefa la 
fua profeSfione neH’intaglio,e tale,nel martello,taI,in legar & commct- 
ter gioic,& in far bene vn’anello, e ogn’unadi que de cofe c parte di tal 
arte,echipiu di effe si, pin merita per buon maeftro edet laudato. L a 
prati c a commune lorof comehauete ponito vedere)e di fonder 
a vna fucinettad mantici piccoli a vna mano ,in crogioletti di terra 
rozza,atta d refifter al fuoco; gettanof per breuitijogm metallo in osfi 
di feppie , hauendoui prima formato^ mezzo a mezzo la cofa channo 
dafare:quali dapoif fecondole cofe) con lime, o loro piccoli martelli 
alii termini Toro a ponto,con patientia, riducono : fon tre cofe in fom- 
ma chc in tale arte molto fi ftimano(oltrea!l uniuerfalita) l'intagliare,e 
far figure,o fogliaini di baflo rileuo, onero di tuttodaltra e, i! ben tirare 
di martello vn vafo d'argento,o d oro che fia d’un pezzo faldo e ben gar 
bato: laterza e ,il legar giuftamentc e con btiona gratia vna gioia in vn 
anello,o altro Iuoco, e faperlaben acconciarc fi, chc rnoftri la virtu dcl 
eflere fuo,c piu,{epitipuo:lequali cofe avolerle hauerbenacqniftateje 
bifogna acquiftarc o per grande ingegno , o per gran pratica ; ma con 
tutto quefto, nonvoglio mancardi non vi dircalcune cofe dclle loro 
operationi, leqnalifappreffo dcl volgo)tcngonoquafi comc fccreri,ac- 
ciochehabbiate quefto pio di(apere:e prima,il modo delfindolcirc lo- 
ro , quando per qua! che odore di piombo , o d’altro , che haueffe prefo, 
non reggeffe a coipi dei martcllo:queftofi fondein vn crogiolo, e fopra 
vi figli davetropefto , oucrvnptioco di falalcali con cera,oucro treo 
quartro pizicate di follimato pefto, e dapoi fi fli ben fcaldare ancora,fe 
illautjro chehanno fatto non hauefle ilfiio color giallo, quefto fi gli da 
vngendolo alquantodi verde rame con falearmoniaco diftemperato 
con vrina, o con aceto, c fi mette fopra alii carboni a fcaldare,c poi che 
glie ben caldo fi gerta neU'urina bruftandolodauafi ancora, facendo- 
lo bollire in aequa con folfo giallo pefto,e quefto fi fa alii argenti dota- 
ti piu che a lauori d’oro: fi fa anco venir giallo con vn bollimento di ra- 
fciature, o vogliam dir, limature di corna di buc,o di caftrato, o pagi ia 
trita, o confumodipenne, opiirdelle medefime corna: ma quefte fo- 
no cofe chepoco temporeggane durano 1'argcnto fimilmente quan- 
do e crudo & agro } s’indolcifce coi mercurio a! ceneraccio, onero con 

fonder] o 
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fonderlo con fal nicro, con tartaro , coli vetro pefto, o con folalchali. Se 
piu altre cole compofte8t trouate dallialchimifti. Purificafila pelle di 
fbpraSt falsi venirbianco con vn bollimento di tartaro, e fal conitme, 
& volendo con alquanto d*alume di rocca . il saldare ancora di 
quefta arte e vna parte moito ne cellaria , ptrche Ipeflo 1’ulano & vi fi 
hd d’!iauergran difcretione : e priiri3,anertir bene die lalcaldatnra non 
Ea piuduraalla fnfione che la cola chc fi vnol fal dare , perche metten- 
doil lauorodcntro arintenerirnel fuoeo non fondellc prima che la lal- 
datura , e pero bifogna far la faldacura dolce corrompendola, con l'ab- 
baflardelli carattio le leghecou argento ,otone, o con rame, ancora 
che l’oro StTargento fini accoftati infiemccon vn puoco di boraceo 
verde Ji ramefenzaltrafcaldatnra fifaldano . Falsi per faldarevn for- 
nelletto apofta,o che'l fiadattafu la fucina vn vacuo di carboni limile 
a vn fornelletto, e con le molli, oaltro ferro, fi piglia illatiorierolegato>e 
acconcio con la fal datura fattad'argento fino , & mezzo otone , il quar- 
to di rame arfo ( rotta St tagliatainpezzetti con pocodi borace,Stefi 
fendoli carboni benacce(i,li mette nelluoco acconcio a far cor re re. St 
con vn mancicetto, facendoui batter alquanto di vento, s’inuiail fuoco, 
per fin chefi vede chcla (aldaturafia pertutto benlcorfa,efubiro(i ca- 
ua & mettefi a freddare , & cofi ogni lauoro rotto, o fatto di pezzi fi fal- 
da St fafsi venir in vno. nibl lassi ancora, per ornamento de lauo- 
ri, certi intagli o profili , St quefto prima ficoinponc pigliando vna par- 
te dargento fino,due di rame, St cre di piombo fino,& in vnvalodi ter- 
ra, chc habbi il collo ftretto & longo, s’cmpiela meti di lolfo macinato, 
& fopra vi figettafufilidetti metalli, 8c con terra, fubito mefsi, fi chiu- 
de la bocca dei valo , & benilsitno fi rimena , Dapoi freddo rompendt» 
jl vafo fe ne cana & netta , & laiufi , St al fin fi niacina, 8t adoprafi , rienu 
piendo li vacui de lauori che fi vuole, 8t a vn fornelletto fatto di carbo- 
ni grolsi con alquanto di fiamma di legne. St con vn mancicetto, fof 
fiandoui dentro,s’auiua , Stfi fa fcorrere lopra il lauoriero , collocando 
lo alquanto con vn legnetto o ferro , quando e Icorfo , St fi cana e lalcia 
freddare , Dapoi , coli fatto, con vna li male nando il fupcrftuo fi Icopre, 
Stconvna poca di canna & pomice fottilefi polifce, c conia terra di 
tripoli fregandolo li fa lucido St bello, ancora in quefta arte fi /inal- 
ta, madi quefta tal praticapochi fbno da quette noftrc bande che far 
la pofsino bencjperoche fianno obligati alii fmalti , & alia cola chevo- 
gjion /inaltare, perche ogni forte d'oro,o dargento, o rame voleli fmul 
ti concordi alia fua natura,alrrimenti non rilponde : ma pero che in que- 
fte parti non cififanno fare,ma compranli fatti, fefi Icontrano in bito 
ni,hmno bctie,fenon , quefti noftri,per non combatter con le diffi- 
eulta, fanuo con quetli chanuo . Hor quefti per mcttcrli in opera fi ma- 
cinaiio fottilmente, e con piu aeque fi lauano ,.e ogni lorte di colore fi 
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mctte da per fe in vn fciulellino vetriato , necto , coii alqnanta d*acqua 
chiam : dapoi coti vn Jlilletto di rame , o ferro fchiacciato alquanto in 
ponra, fipigliadi quel colore che volete,& fi va mettendo fopra illauo- 
ro,coprendo li vacui , alqitanto grofletro ,& con vn poco di bamba- 
gio, o cirta morta, premendo, s’afcuigj dall' aequa, c cofi tal lanor com 
poilo,S£Copsrto ( tutto qaello, che volete (maltare, fimettein fuoco di 
carboni in vn fornello farto di terra apofta,con vno archetto,come 
qiello dafarlaggi»ouerm vno di carboni grofsi.comefi ftper (aldare, 
o niellare»e con ftamma di (embola 8 t venro d’un manticetto vi ten- 
gauo tanto che benifsimo fcorrino , e dapoi i vna ruota ruotundo fi 
leuaSt fipareggiail fiiperduo, incafo pero che’( lanoro fia piano.e di 
nuouofiritornaal fuoco, accio fi riuitrifichi& faciano lutlri, perche li 
belli &vaghi colori, cofi come glihanuo partiti & meffi , apparifeano. 
s i r i c f. r c a aucoi tal arte vno ordine dilauoro ,qualdicano ,di 
ftraforo, che in vero e vn lauoro di filo o d’oro, o d’argcnto,& vno attac- 
care (oprali pani, fogliami, frutti, o (emi , o (imili co(e,che primamen- 
te a trafilafi tirano Ii fili per farli gambi , dapoi fi ftampano fopra d’un 
piobo lefogliette,edelli medefimi fili facti li femi tagliati,& triti, c meli 
ii in vn crofoletto conflraci di cinige,& fufi, e dapoi freddi cauati ,& al 
line prefo di tali cofe & compofte nelfordine dei difiegno , & con colla 
di femi di cotogni , odigommaarabicaalli luoghi attaccatc,& al fine 
conborace & faldatura tenera doro ,od’argcnto a vno delli fbpradet- 
ti fornelettifi fala (aldaturafcorrer con fianunadi (embola >o felluchi 
fecchid'ancano,checercamente chi pervia diquefti r i porti latiora, fa- 
cilmcnte couduce.efiendo buon maellro.di belle opere, che da difficol- 
taal giudiciodi ch'ilvede, gran communicanza lia queffaarte,dairope- 
ra manuale in fuori, con gli aichimifti , perche quel che non e ben (pe fi- 
(b fa parere, come fi vede nelladattar delle gioie , neiraugmentar il co- 
lore alloro, c nel biancheggiar 1'argento , & anco nel dorar le coie che 
con efferto fono d'argento,d'otonc,o di rame, e paiano d'oro,e cofi an- 
cora quellc che non fonole fan parere di buono& fino argento, 8c m 
far tal efFetto tengono due vic: runa,con foglie d’oro battuto attaccate 
con argento viuo inuiuando lacofa: 1’altro, facctido d’oro fino malga- 
ma con mercurio, e con vn ftilodiramediftcndendolo fopra la cofa,& 
cofi 1’iina e l’altra via fopra a lauori vfata coi fuoco fi fa euaporar il mer- 
curioiC l’o ro refta:fit (e e oro, nellaorinafi fpegne:e fe c argento mello fo 
pra otone , o rame , fi gettain oglio , e fi fcalda con fiam me di fernboh. 
Ogni lauoro d’oro , e d'argento , e cofi anco di rame > (i latiora a caldo 

&a f reddo, pur che habbiaredifcretionearicuocerelacofiiognibattu- 

ta , o quando vi hidibifbgno: onde cerca quefta arte hauendoui det- 
tola generalitadel procedere dcll’oro & deUargento , penfo hauerue- 
ne detto a bafianza , il reito tueto quel clVoccorre, e tutto ingegnoc 
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pratica. Ma certo beu ingcniofa c bella cola, da non tafciar fenza diic,chi 
tu in tale arte i’; nuent ore di far le fogHc che (i rnetton fbttolc gioie,pel 
mezzo delle quali augmcncau la loro bellem, dimoftrando la virtu del- 
lalucidita & colori, laqual miftioneche lufutrattapcr il veder delle tem 
pere , vfando pero la virtu dei gran calore , e varii fumi, che vi sadoora- 
tio,oltre alia miftione& compofitionc della materia. 

DELL’ARTE DEL FABRO R A MARIO. CAP, V. 

Erto gran fatica c quella dcl fabro ramario , attefo 
chc ogni fiio lauoro per forza di martello dei maflo dcl 
rame Iri da cauaretutti Ii fuoi lauori,in principio, mez- 
zo, & fine, fo no pczzi incommodi & fpiaceuoliamaneg- 
giarc,& fefi lauoraalla fucina coi fuoco.fl fao peraf- 
finare , o per ricomporlo invn maflo di nuouo,perti- 
rarlo a caldo perii coipi di qnalche grauc mazza, o per ricocierlila- 
uori,per poterii tirara freddo , elauorarc: nelchemette ogni ilia fa- 
tica & indultria , & oprando in quefto, gli occorre fpeffo feruirli di inar- 
tclli grofsi , e quando piccoli , e quando conquelli longhi di gambo dt 
ferro, e corti di manico, con liquali femprea vndiqucfti effetti eco- 
firetto a caminare , o tirar il lauoro a longo, o aftregnere, &ad allar- 
gare , e quefto lo fa il modo & attitudinedel battere, eper quefto hor 
fibatte perdentro , hor per di fuori, e quando con la penna, & quando 
con la boccapiana .corne quando lovuol firignerclo colpifce di fuo- 
ri conia penna, e fc Io vuol allargare lo battedentro conia boccapia- 
na , opur con Ia penna , e con quefto ordine con vna certa fua patien- 
tia continuata va garbeggiando & dando gratia a tuttili vaft che lauo- 
ra: e quefto metallo (comeauantiv’ho detto) dolce,&flersibile>& al 
martello tenace , e fi arrende con certa neruofiti, pero quando e fino, e 
fenza mefcolamento di odore di ftagno, o d’altro metallo: Qucllo arte- 
fire e di qucftaarte buon macftro, chepiufadi eflbognilauoro>ch’eg!i 
vuole,d’un pezzo giufto,vgualc, per tutto fottile,e ben garbato fenza 
inolti coipi difordinati dei martello, pofti inqua&inla,o maggioripiu 
luno che 1’alrro . q^v esti quando faldargh occorre , faldano con ar- 
j gento baffo , o con rame arfo e borace,e ben fpeffo, anzipiu delle volte 
: con ftagno & pioinbo mefcolato.econ vna poca di pece greca,econ 
vn faldatoio di rame caldo , sfregandolo fopra alia cofa che vogliono 
faldare. v s a s i ancora tali vafi che fi fannodi rame, pero che non 
tendano alcuno fapore , oucr odore, o qualita di veneno , o alera mali- 
gna potentia alie viuande , fargliper tutto vna pelle di ftagno, anzi del- 
la inedefima faldatura, che a far quefto vi fanno bollire vn poco di fa- 
le & di aceto, e vi fi itriiiuu bene dcntro,c dapoi vi fi gU fonde alquanto 
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di ftagno conia quarta parte di piombo mc fodato, & con alquatttadi 
p oluere dipece greca , con vno sfregatoio di itoppa legata alia ponta 
d’im ferro, ouer prefolo con vn paro di tenxglie (i va per tutto fregmdo- 
Oi& fuori & dencro attaccando Io fligno,fe cofivolete,e quanto volete» 
che ccJrcamente li vafi cofi fatti fi fati di tal fi>rte,che non che di rame piu, 
ma paiono dargento bruniti:& chi di quello per tal inodo latiora il rico- 
cc fpeflo.e lo fpegne in aequa o m yritu falata,& anco fpefio c5 fcaglia di 
ferro lofrega.per ncttarlodalla nigredine dellarainina , e cofi lo purga. 
fondesi &gettafiin panetri,ogni volta che lauorarfi voleteper con 
cluder.non conofco iu quefta arte alcun fecreto notabile, fe non effer pu 
ra opera fabrile & manuale. 

DELL’ ARTE DEL FABRO FERRARIO. CAP. VI, 

Oito fadigofo &aflai piujche’1 predetto e quefto efer- 
citio dei fabro ferrario : perche ancora eflo concinua- 
mentemaneggia pefi graui,8cfta alia faccia dei fuoco 
della fucina,afeiduamenteritto,per non poter altrimen- 
ti mollificarela durezza dei ferro , (enoco! mezzodi ben 
fcaldar!o,& ben bollirlo, nelqual Uioco fetnpre cotila 
perfona fi agita hor con grandi e geofletanaglie, porgendo il ferro nel 
cuor dei fuoco, hor cauandolo, pcrvcderlo,& darui fopra fabbione, 
tuffo, oaltra terra, hor mettendo nuoui carboni, hor bagnando &re- 
ftrignendoil fuoco, & hora nertandolo,& alfine con pollenti inazze 
& graui martelli coi battcrctirano quel ferro chegiahan caldo, co. ne 
fi.vede nel termine dellopera che voglion fare, tal che gl’infelici ope- 
ranti mai ( come comprender potete ) guftar pofiono a! cuna quiete, 
laluo la fera chedalhtrauagliofit& longa giornata (chc per loro co- 
mincia al primo canto dei gallo ) al tutto ftracchi , e tal volta fenza cu- 
rarfi di cena s’adortnentano . Perilche volendo confiderar il procedere, 
& le parti di quefto efferatio , a me pare di vedcrlo dinifo in molte !pe- 
cie; chi e maelfro folo di ferramenti grofsi , come di ancore , ancudini , , 
catheti e damuryglie , oartigliaric ultri di vomeri, vanghe, fecure.zap- 
pe,Sc altri fimil ferri da latiorarla terra, o da taglio rufticali : & ultri, 
ferri piu gentili , come coi telli , pu gnyli ,fpade,&altre armi da offender 
c on le ponte e con tagli: altri , far falci , & feghe: altri fcobbie , fcarpelli, 
'Teie , triuelli , &fimfli : altri ferrature,& chiaui : altri baleltre,e fchiop- 
pi: & altri in fararmi dadtfendere, &da armare le parti dei cotpo delli 
IiuominiySi piu altrecofe,che,pcr concludere, ditant,. forti fonoh mae- 
liripropn quante fonole cole che fi fanno o polfono farfi di ferro. Ma 
tutre confit iono m ben bollire & ben fcaldare il ferro o acciaio chevO' 
gUamolauorare, 8cin certa patientia di ben garbeggiare la cola, & di , 
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condurla colmarte!Io,e conia lima, o ruota, alii termini fuohefopra 
. tutto, che non fialfogliolo:e fcTopcra hi da cflere ferro,& acciaio ific- 
me»debbeli far chc fianoben vnithe chiha bilbgno di edere tempera 
tOjdebbe efler teperato ragionenolmente:benchein cio molti s’inga 
nano.-coneiofia chc quefl:i,che hauo le fopradette parti, polfonfi chia- 
marbuoni maeftri,attefo che molti fono che credcndofi botlire il maf 
fo dei ferro, lo brufciano:e molti, che temeno di non poterio condur- 
re coi fculdarlo al vero fegno che dourebbonofperb chelauorandolo 
duro)fi fcaglia,e fchiantafi fenza faldarfi infieme. Alconi fono chelauo 
ratio benisfimo il ferro, e 1’acctaio malamente:alcuni, benisfimo lo ac- 
ciaio, & il ferro male : (il chc inuero a chi ode par cofa da non credcr) 
purecolhE finalmente, confiderando queffarce , parmi chc il tutto in 
vnabuona prati ca confifh,attefo che tali artefici ion gente fenza dide 
gno,c per il p in, gente rultica,e groili : e (e (anno fare d*una cola, non 
fanno far deiraltratnicntedimeno (anno far qucl tanto che imparano 
fino d vn certo termineie certamcnte cotal arteealli viucnti molto ne 
cellaria, no foloper il coltiuardella terra, ma per infiniti elcrcicihanzi 
non e nefitmo>chein qnalchc cola , di qncfta non fi lerua . Ha anco in 
le alcuni fecreti quelVarte , comc il faldare ( oltre a (e medefimo} coi 
bollirc qi che fi fa coi rame fino. Ma bifogna (aper dargli il fiibbione,o 
il tnfo,o altra terra che fonda, accio che nel farlo bollirdo difendadal 
fuoco,ma tanto che Ii riflringa dentro il vigor dei caldo, fi come gli fi 
dannoanco lc diuerfe reinpcred’acque,o fnghid’erbe,o ogli((icome 
anco ncllelimefi cofiuina,conracqua commune : ) pero bifogna ben 
-iotender Ii colori, che ( freddando Jjimoftra: epoi(fecondo lilauo 
ri,c lafinezza delfacciaio) bilbgna anco ben vederc, e faper pigliarlo, 
peraffreddare:pcro che il primo che ci fi dimoftra, quando lo Ipegni in 
fuocato,e biacodo chiaman d’argento.ll fecondo e giallo comc oro: 
e cofi lo chiamano.il terzo azurrigno,e pauonazzo:da loro detto,vio- 
la.il quarto e cinerignouiel termine delliqua!i( fecodo che li volete di 
tempera piu,o meno duri Jli fmorziate:e fe !o volete durisfimo,fcalda 
rete benisfimo ilferro»epoi nelle tempere,chchaurete prcparatc,o in 
aequa chiara,fredda,fubito ponendolo,l’amorzarcte. E bifogna anco 
laper toccare il luoco oue volete teperare,e difponerIo,cioe, toccarlo 
con fapone,o con la potita dei corno d’un caftrato,mentre che egli lia 
caldo, accioche meglio fi fcopra , quando e a ponto il terminedel fuo 
colore.Non meno e da faperelatcpera delle hmc,fattadi fuligine del- 
la pontadi corna, o donghia di bue,vetro pefto,cfal comunedtempc- 
rando tutto con aceto, imbrartando dapoi la lima di tale compofitio 
ne, e cofi imbra£tata,infuocado1a benisfimo, poi in vn tratto s’artufifa 
in aceto, o in vrina,o in aequa fredda . Bilogna anco laper faldare vna 
rortura d’una fega , duiia falce , d’una (pada, pigliando vnpoco d’ar- 
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gento baflb,borace,o vetro pelLo>il luoco della rottura abbracciando 
con vnpaioditanagliebollenti,tenendola rato ftretta,chela laldatu- 
rafcorra,e cofianco s’affredda. Bifogna anco laper lauoraril ferro 
quado ha prelo qualche odore di metallof che,ne a caldo,ne a freddo 
rcgge al martcllojcol farlo bollir,e dargli lopra cenere di fcorzi dona 
o di gnfei di lumache,o di poluere di calcina viua . N011 e men fecreto 
moliificarlo.e farlo doice c trattabde come picbo,ongcdol con oglio 
di mandolc amare,coprendolo apprefio co ccra mcfcolatadafia feti- 
da, e alquanto di lal alcali-e fopra inueliitolo con luto fatto di caualli- 
na,e vetro pefto,emelfopoiin fuocodi carboni beaccefi per vna nor 
te,o infino a tato chel fuoco fi Ipcnga-.c cauafi poi,e trouerasfi dolcc c 
trattabile.Non e ancomcnoril farlo ciuro,tcmpradol nel fugodiraf- 
fano,o nella rugiada,chefi troua fu le foglie di ccce. Bilogna anco fa- 
pcrlo fregar co la calcina, per dargli il lultro,e farlo bcllo,oltrc al leuar 
della ruota.Bifogna anco laperlo fublimar in rugine, cioe, con vn’ac- 
qua forte fatta con fal armoniaco,follimato,vcrde rame , & vno poco 
di galla con aceto, chc cio che haurete coi ftile fopra difi'cgnato(dado 
gli vna coptrta divernice,o ccra,chel diffcnda,oue non volete chefia 
vialcuatodall’acqua)reftara: dcllequal cofe imbrattato ,e cofi renuto 
per cinquc o feihore,gli refteranno tutti quelli difl'cgni,che fatti v’ha 
urete,incauati . Bifogna anco (aper vfargli la virtu dunaltra aequa, 
fatta di verde rame,tartaro,c fal commune, bagnandone tanto quato 
volete dorare,e rafciugadolo poi,e cofi caldctto ribagnarlo di nuouo» 
chel dilpona dpigliar il mercurio, fopra’lqual fregata la malgama dcl- 
l’oro,o melfouidipanclle,rcftadorato . Bilogna anco laper doraral- 
tramente co panella,togliendo prima il ferro che precifo dorar fi vuo 
lc,e con vn quadro dacciaio teniperaro,chc fia tagliente,repoliendo- 
lo,lo terrete fonipre co tanaglie c habbiano le ponte ( per non toccar- 
lo,rifpetto al non ongere la mano )c minutamentep tutro i guifad’u 
na lima intagliadolo,per traucrfo l’incrociarete,e lo fcaldarete poi in 
fino che fi veda che vogli farfi roflof che allhora cauaii,c nettafi dalle ce 
neri )t fopra vi fi mettepoi vna pancila d’argtnto grcfi'etta,laquale fi 
calca con vn brunitoiodi lapis cinatitisduro.o d’aciarro temperato,e 
daficgli poi fopra vn poco di mercut io,quai fi copre con vna pannella 
d’oro,o d’argento,f e dopo quefte,duc , o tre , o quante nc volete, per 
meglio dorare )c fopra quelforo battedo con vn cifclktto,gli fi potrd • 
calcar fufo fogliami arabefehi, o cio che vi piace : ma bifogna che coi 
ralch i at o i o, i 1 1 al cun i luochi,fotto li rouci fi,o jpfihM’oro,o 1 ’argento fi 
radano deftramete,pero che pare piu bcllo.e piuindnfiriofoipcht di- 
moliraoro & argento infiemcrprofiiafidepoi con vn pennello conia 
verniced’ambro,feccandola al calor d'un forno, e riardendola, perche 
fura ilprofilo ncro,eluftro:Sc c fecrcto gradisfimoitalche non mi e an 
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eo molto notojper be che gli habbia vfato diligeza per faperloie qfto 
e il modo eo che fi fanno qu Jli lauoretti fottili d’oro,oue fono ai bo 
ri,figure,amaletti minutisfimi fopra pngnali , e altre armi,chc fithia- 
tnaiio lauori di tacia e eoe fi fanno gli azimini in Dama fco,chei que! 
Ii lor vafi cometton pezzetti doro, che anco che fi vedano.non ini pa 
t repcro chc dimoflrino a quul modcnperchedimoftra bifognarlimol 
to tempo,e patientia.E in fomma,reftringendo la pratica deH’operar 
i de martelli in quefiadd ferro, mi par vedereche habbia ffcnza com- 
i paratione)piu fecrcti,e forfipiu ingeniofi, che altra arte di metallo; 
i tal che(fe non folte efercitio tanto faticofo e fenzalcima dvlicatezza,) 
i direi chel fode ertercitio da molto efaltare;perche,qnado colidero chc 
I li maeflridi tal arte fano li loro lauori se za forma, odiflegno.o foeda, 
i ma coi baftargli folo veder con l’occhio,e coi giudicio > echepoi coi 
i bacterii fanno gitifli,e garbeggiati,mi par gran cofa.Chcdiremo di ql 
Ii che fanno le baleftre.che hano da regger alia for za che fi gli fit, c ha- 
: noda piegar giuihmere Ii corni chefiao pan:perd»chen6folatalmac 
Ifrofi ricerca il fabricarlegiufte,maanco teperarle.E oltra cio, gnar 
difid qnati forti di lauori bifogna ch’un fabro ferrario mettano:fi chc 
per concluder,mi pare che in tal arte gli cofifta vn gran fapereiperche 
i fia qiial arte,o efercitio fi vogliaf dalle fciencie in fuori,e !a pitcura)n6 
fo ch’alcunane fia, che di questo, come fno principal roebro, no n*hab- 
bi bifognoie per queftoffe condo il parer mio.)(e no fofie per la nobil 
ta della materia, direi che q nefio (per il molto vtil che relide ) al fabro 
orefice giuftamente hauefle da precedere, 

DELUARTE DEL FABRO STAGNARIO. 
GAPITOLO VIJ. 

Avendovi dettole pratichedelfartidelli altri me 
calli, vi voglio anco dire lapraticadiquclladellofiagno 
che i nu ero ( per effer metallo molto facile allafufione, 
e ch’e afiai in vfo(per li vafi, challi humani (eruitii fi fan- 
no, e arte , non folo nota alii huomini capaci , tnaquafi 
anco alii fanciuili.Opcrilche potrei far fenzadirne.Ma 
perche ('olere al fare de piarti,e !cudelle,e cati altri vafida magiarden 
tro,e coferuar cofe^due altre arti li fono, che vna elaltra fpeflervtili* 
e bellet fono da vo'erle itedere:! ua dellequali e il far delle lettere co ch 
fi ftapa li hbridaltrjjil far dellepiaflre,c6 che fi fanno le cane de gli or 
gani.Li vafifeoe fo vedutohauere)gertafi I formedi tufo biacoa vnod 
vno,e faldafi poi ifieme covn ferro al biligo dhiaruotada giraramao, 
e covn ferro alqto torto,c’habbi i! taglio bordo,fi torneggiano, e ri- 
ducono fottili, & al garboidapoi co vn pezzo di pano lino, & vn poco 
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di tripali Ipoluerizato fi brumfcono, e cofi vunofi finiedo.LF. LETTg 
HE da ftaparli libri, fannofi d’una copofitfooe di tr^ parti di ffagno 
fino, & viia otraua .pte di piobo ncgro,8e vnaltra otraua parte di mar- 
gafita danti monio fufa:e di tal metalli, pia Id quarti tu che vofire,fi fbn 
de, c getrain verga adattata da porerki facilmcntc ir.gliarc: hasfi poi 
vna forma, fatca\i’ottone,o bronzo 3 giufia ai poifibile, pians, fi die fio 
tri conia fua compagnamellequal parti di forme vi e adateato da po- 
ter farlegroffezze &I6ghezze de ganibi delle terrere :e fimilmcnte fot 
to vi c adactato da poter merter la matre giufiamete,cioe ql cano chet 
ponzone dell'acciaio ha farto fopra il pezz.ctro dei rame,oue e pren- 
tara lalcttera che gettar volettie cofi mella al luo hioco , e fermate le 
larghezze con la forza di certe virarclle,che fanno tale efferto, e (erra- 
tio turri li pezzetti di tal formari Itiothi loro , fondefipoi delladetta 
cotnpofitionein certa cazza,d fimil ieruitio nttata.c pigliado deUmfu 
fa materia, lique farta dalla forza de! fuoco di carbon tbrte,con vna 
piccolacazzettadi ferro gettadola in dettaforma,faflene vna alia vol 
raiefatto quella qnantitddi lcttercche vogfiono,lieuano qila matre e 
vi ne pongon vn’altra,e cofi vano feguicando,fin che di tuete hano la 
quantitdchevogliotiortogliono poi le dettelcttere,e gli taglian il pie 
de, cioe,qlla parte che,ponendofi in opra,hada giacere fopra qnelpia 
no, oue pongonfi le compofitioni per ftamparlc: leuandogli pero pri- 
ma con vn coltello d vna a. vna quelle bauctte, chenclgettarlevi refla 
no attaccate,di manicra che reliino totalmente nerte e fenza difegua 
liti veruna:ilchcfatto,li compofitori poile compongono a vna ii vna 
in forme,c le riliringono in cerri tchri di ferro,o br6zo,ouei"di legno 
con vite,nclli orli adattatc,fi che le ferrano,che lenza aprir!e,non fe ne 
porrebbe cauar vna, e cofi fi ftampan li libri; vfandogli vn itichioflro di 
fumo doglio di lino,o di ragia, milio co vernice liquida, e infu me be 
incorporature con queflo Jinalmentc sfimbrattano certe ba!le,fattc di 
pelle, fimili a quelle con che fi fanno le ftringhedi cane, e co quelle bat 
tono fopra le compoflc forme,e fpmgonlepoi fottola foiza d’im arti 
ficiolo torcolctro,e cofi imprimono li libri.FANSi poi le piafire di get 
to con che ficucpronlechiefe,o alrri edifici,o fannofi li organi, o con 
dotti d’acqua,col ft 3 gno,ouer piobo, con vn fornello fatto di terra, o 
di ferro, fim ile quafiaqllo di riucrbcro , infond edoni quella quanta di 
ftag!io,o piobo che vi piacerquafipoi che fi conofcera fufofcol metrer 
ui dentrovn pocodi carta,o penna, che fiibito fi brufeiano Jfcpramet 
teuifivn quarto di lalarmoniaco perlibra, elo melchiarete con vn ba 
ftone,elo vedrete fiibito diuetar fotrilc,e thiaro coe aequa, pero hau - 
rete pparato la forni a fopra vnatauola, loga e larga quanto volete la 
pia(lra,c'habbi nelle fponde duaregoli inftfiche d’ogni bada facciano 
riparo,e ftia alquantopendeteie fopra detta tauola farete vn lirato di 
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arenn,o cenere (lacciaca^roffo mezzo dito, calcata i mano co vn re- 
golo fpianata Ii che la fia ginfla a ponto:dapoi habbiate vn alrro pez- 
zo di tauolaidie cotnetta fra ledue Iponde a ponto, che ferri beda ca 
to,e rarena,ele ceneri,chel metallo contra ilvoftro volere paflar non 
polia, & in ogni catone habbi vna tacca , chc cometta nelli rego!i:da 
poi conducerelo da capo,& di quel ftagno,o di quel piombo fulo ein- 
pite quato credeteche vencbifognidfarla piaftra,efubito piapiano 
cominciate a mouerla tauola traucrla chc fa laretentiua.e ven’andare 
te alTingin fin da piedi,e coli il flagno,o piombo che vi lia, verra fegui 
tado,c ialciando fopravn letco ferino, d’una groflezza, elarghezza e- 
guale,e coli fanno Ic piafire per 'i fopradetti lauori . Fasfi anco deflo 
alcnni vafi fu ori dei tondo,come fono fiafchi T vafll'lli da conferue,e la- 
liere,quali nelleforme fatte di taltufi biachi, a mezzi a mezzi figetta- 
no,e dapoi cotnmesfl , e Ialdi,c6 rafpe,c fcrofii*>o altri feni da taglia 
re fi giuilano,e fanfi poliri c bellitbartefi come roro,c faffenc anco fb- 
gli fottili fimili dquellidella catta, c con vna indoratura fi ongono,e 
contra fasfi il colore d’oro nelli legnami,o nelle cofe, chc moftrar do- 
rate fi vogliono,conpuocbisfima fpefa. 

DELLA PRATICA DI FAR DORO IN FILO, 
ET ANCO LARGENTO IL FERRO, IL 
RAME, E DOTONE. CAP. VIII. 

O me so che ve noto, che per far pani d’oro,o ricamar 
(i’oro,o far lauori d’oro riportatidiftraforo,enecefia- 
rio tirarforo in filo.qual per lafuadolcezza,cofi come 
fi batte,e fapanelle,per ornameti di pitture, coli fi puo 
ancofacilmente tirare,come niedcfinianientefi fa l'ar- 
gento e Io ftagnote credo anco che fi farcbbe il ferro, & 
il rame, e 1 ofo»c,ilqtial(ancor che non lia molle, comeli lopradctti jfi 
vede,che per bacterio tato,fi flende, e s’aflottiglia,& perhaucre vn'om 
bra di fimiglia^a nel color deH’oro,fi ne fan quellc bade fbttili.rifona- 
ti,dal volgo chiamatc,orpello:e in fomma,fi tira infito , perii bifogni 
delle legature c'hano,a en t rare legate in fuoco,dallo ilagno epiombo 
jii luori, ogni metallo, & in ogni fottigliczza, e longhezza che pa- 
re ali artefice,& in particolare,di quello che Ii fa dcll’oro,e dellargcn- 
to,quaI e di /orte longo, c fottiletato,clienon altrimenti chellino.o 
lana fi tefle in tcle,pcr veflircie anco in compagnia dellafeta,fenzaal- 
cu n ad i Og ua g H a za,fi ricama,e nc tirano gli ordici.per far facili , e piu 
vnghi gli ornamenti delPopere loro: e coii tali lauori riportati , e ben 
faldi , o d argento , o doro che liano, fono quelli che dal volgo fono 
chiam a ti,flrafori.L’oto ne, & Tacciaio , che fono cofe piu forti , fi tira 
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anco per far corde da ftrometi muficali,(bttiti,o groffedecondo die, 
d chi le adopra,piace.E per cotic!iider,in tutto qucfto efercitio no co 
nofco che contenga cofa notabile, fe non certa pratica,con gra patie 
tia:c induamodi in eflo fi procede : 1’uno e, ii tirarea torcolo groffo 
con 1’argento : elaltro , aruotella piccola d mano,hauendo prima 
co! marcello ridottala verga tonda,e longa, quato piu fi pno : e dapoi 
debbefiricuocerc,e ricotte,comtmincmente fi conduce a vnarganct- 
tOjfatto in piano , cominefib in vn telaro , o alia forza d’una vi te, o a 
vnargano groflo,biligato per ritdo:eaqualfifia di queftfo daltri ftro 
menti s’adattanoletrafile d’aeciaio,longhe mezzo palmo, con piu or- 
dini di bufi.fiiccedentidi grandezza 1’un aH’altro,in ceppidi legname, 
ben fernii, per poter tirare:& appreffo con vn paio di ranaglioni, con 
la bocca larga,c dentata , e con le gabe aperte, chefiano prefe da vna 
ftaffa bracata difern#c’habbia vno oncino da pie,alqua! fia atracca- 
to vna tefla di dngia,ola teftadun canapetro,&il refto,girado,s’auol 
ga fbpea larganetto, oner argano grofib: e con tal ordine fi ftringano 
le tanagIie,quado fi tirano,fi che effe in quello iftate habbino prefa Ia 
po nta delle teifce dcl filo dell’oro,o ddlargento, e che in vno di quelli 
bnfiddlatrafiladeirartefice,be ontodi cerranuoua, vifiaftatomefio, 
e cofi i forza d'hu oni in i,gira nd o con liene tali ftromenti, fi tira le ver- 
ghelle di detri metalli , e fi fan pafiar d vno a vno per tutti li bufi ddla 
trafi!a,E perche,quado quefto c ridotto d certo termine, li ffro menti 
gradi ferueno male,fannofi dueruotcllebiligatefopra vn baco in pia 
no, efra vna cfaltra fifermaletrafile con buchi piccoli,fuccedenti 
1’un allaltro, per poter fempre far il filo piu fottile,ecolgirar dhiua di 
quefiesauolge, paffando perla trafila,laquantitadel filo chevolete: 
attaccafi dapoi alfaltra ruotella.e togliefi la trafilaeniettcfia vnaltro 
b tifo,e cofi di bufo in bufo, girado lior vna & hor 1’alrra ruotella,tenen 
do ben tirato il filo, accio che non s’auiluppi , fi conduce fottilisfimo: 
ilqualcofi condotto,fi mette fopra gli altri rocchettitricordandoui 
fempre , che mentre lauorarete , teniace onto di cera nuoua,che oltre 
alfacilitaril farlo paflar perii bufi, glimanterrete il color giallo,e bel 
lo:e finalmente,al parer mio,queft’arte in duecofcconfifte,cioein ben 
adattar le trafile,che li bufi fi inanrengano condi, c che fiano di buon e 
finisfimoacciaio:l’altra,chel’oro e 1’argento che tira volete,fiafino,di 
natura dolce,ematenuto benricottoperfinaquelgrado che comin- 
ciar fi puo niceterio alia ruotclla a mano : e quelto medefimo modo fi 
tlcne anco a tirare ognaltro mettallo, cioe,acciaio,orone> fer- 
ro, e rame : ma dei ferro, procedendo, piu parti- 
colarmente vi pariaro , minutifi- 
fimamence tutto 
pertratado. 
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E Diqudto delibro, e delfargento vi vuo dire, come per rifparmio 
della quantitddeirorojche farebhe entrato nelle tde, che fi tdTo 110,0 
purper alrerario per vitio, come qtufi hoggii turri gli efercitiififuol 
fare,lauorarfi quefto filo (aneor che moftri efler tutto orofino,e qua- 
fi rutro argentOjp met terne fi in ogni libra fblo il pefo d’un ducar o di 
oro fino)maalcuno,defidefbrofb di maggior fraude, faTania, non fol 
diargetofino 4 madi rame e'l dora«E, per concludere, a far quefto, fi fa 
vna verga diram e, od 1 argento rmo*gettata,e poi battuta,e fatta, ton 
da coi martello,e benlimata>e netta, 16 ga tre quarti di braccio,o ma- 
core fopra&ldauafi vna copcrtad J oro finobattuto:ofe e rame,lo pote 
te anco far d’argento>di quella quatitd di pefo che metrer vi s olete, fa 
cendolo ferraria vnfornello,con carbonfiefiammed antano, condu- 
cctidolo in principio quafi difufione,nazi che Io sfreghi con vn legno 
feccojcome fi fa,o con calcedonio,o conpietraamatitis , acciochela 
copcrca mefla per tutto fi fpiani , e s accofti per tutto con la co fa con 
che s f hd da fa Idar e: rafff e dda fi pohe ricuocefhe battuta,afTottigliafij& 
adattafi,perpuoterlo metter alie trafile>e far quanto v’hd detto:etale 
eftettoffenonfi taperfraude)eco(abella,edi gran confiderarione:c 
tanto piibquanto forojche ui fi mette > s*aflottig!i fopra a quella eofa 
oue e faldojche mai 116 lo feuopre fuori,e tirifiil filo forti le quato che 
locchio a penalo fcorga,che per tutto c benisfimo dorato: eqfto e in 
quanto airordine dei filo oue interuiene oro,o argento , e de gli altti 
daquel moftratoidQuecomprefbne di vno, di tutti feJ capace (da quel 
lo dei ferro grofio in fnori)petilqua!e fi fa vno edifieio da aequa, cou 
vna ruotjjouein tcfta dei biligo e vno ferro torto,con vno anello, che 
hi vno oncino,alquaIe fiattacca vna cingi a con vn cappio,e poto lon 
tano fi mette in terra in vn ceppo affermato > conia trafila j & in qud 
imzzo fi fa vna fofla in terra^upa fino al ginocchio dhin hnoniOj nellsfi 
qua! entra Toperante^con vn paio di tanaglioui , con vna barchetta dr 
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ferro attaccata alia cingkthe pigliale gabeddletanag!ic,che tira do* 
lc ftringe:caI]entddo,raIiarga:dado racquaallaruuta, rhoomo che hi 
legata la cingiam me^o^per ilrtlo torto fi lafcia tirar mdietro,e coii 
fpegnerauari,e folo qttel rale ha cnra d'afFerrarcon Ia boeca dclle ta- 
naglit la terta dd filo,cheefcie della trafila in ogm rit ornare die fa qU 
lo die fta a feder nella detta folia fbpra vna ranola * attaccatu dalle bi- 
de ivn trauecondua ferri Ionghi,che fanno foiegno al bi!igo,the fe- 
condo chela ructa lo fpegue,o tira in qua,o in Ia, fi rnoue,& artacca il 
tanaglionc:econqudlo ordiiie,ritorcendo fpdfo ii ferro coji tai edin- 
cio>i orod argento,c ii rame fi va tirado in qudla longhezza,egro^ez- 
za che volctese olrrea qfto modo,a’h6 veduto tirar il ferro a vifakro, 
fcnz t edihciOii ructa d’aequa, con li rocchetti piani(coine vdio duto 
che fi faaiforoO na edibifiigno hauer il ferro molco digroflato» ebe 
n torto. Porrebbdl fani mede finio con vna mota grade, fatendo lagi- 
raref non hauendo acqua)con i! inoro d # un nafpo,o con vn cattallo,o 
con vn homo denrroithe con Tadare !a mouefle,o con cotrapefi,o lie- 
uejche gli diano forzare da qndta tal arre ve ne fia detrn a bafB 




DEL MODO CON CHE SI ADATTA LORO PER 
FILARE. CAR IX. 

Ltre al fopraderro modo, con che fiadatra il filare To- 
ro, e Targento, vi fine tira anco di certa forte >the fi 
chiama»filato:non chd fi fili^comeil vocabolo dice, tr a 
per che con qudlo fi cuopre vn filo di lino* che pare i o- 
fa filarajfi chtama,oro,o argento filaro: e a far qrelio,fi 
pigliaquella quanntad^rgento fino di copella, t he vo- 
Iere , che communemente/per farne vna battutk ,fi cortium ptgliar- 
nelibrc x v,e di quefto fine fa vna vcrga quadra > longa vn br accio 
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d piu,edapoi fi piglia quella qua ntiri d’oro chc vi volete met tere, che 
e>mducato per lihra,e di quefto fene favnaltra vergafoctile tatolar 
ga e rato longa i h i ponto da vna bada copra quella che haurete fatta 
d 'argento, e fi accoftano infiertu',& lfgafi-e merronfi poi ad vno fornel 
lo di carb mi, e fbffiandoli dentro fifanno Cculdar infieme,eben:sfimo 
fregadola p nitro con vn bailone a uughiaro d. auram, ben feccofanfi 
viurt:e dapoi che fora bt n faldo con 1’oro.o con 1’argeuco ,fbpra vna 
ancudine piana fib;trtc,&. ailunga,volrado h parte delloro contra al 
roro,r,uldoppiado!o d piudoppie : e dapoi con vnomarrello ilqnale 
habbt Ia bocca pianisfima , tato fi dibatre , cht fi condoce al termine 
della futtigiie^a che lo volete , tal ihigh fia qiufi propinquo alta fi- 
milirudinedi quello delle pannelle:e dapoi riquadratolo.&acconcio 
in ralmodo,ledonm (aflaipiu patienti che non fono ghhuoiTnm)h.t- 
uendolo condotto,vamio con vn paiodi furbici longhe,fie>fibih,& ra 
giientifdi longhe^aquato puoefier lalonghe^za della Itrdciadello 
argento dorato);agliando incerte ftrifeiete liret re, an^i talmentc lar 
ghe,chedouendole poi auolgere con vn fu fi) , oaruocella , o adaltro 
in tdofbpra il predetto filo de lino, qual fia lbctile,ogroflb,eghfiaba* 
flate da a ponto a ponto, fen^a fopmporghne piucopriredettofilo» 
congio rigendo infieme li taglidi quello:e coficenropritnanieted det 
to filo in colorgiallo,o di zaffarano,o fecondo il vario voleredemae 
ftriiouero fecondo ii fludiofo fapere delle patienti donne , con quella 
diligenza che ridotto fi puo vedere,fifi!a:iiuperbche alcune quato piu 
poilono atcendonoal coprirbeneil predetto cofi tento filo d’oro:al- 
cunealrre fi iludiano a fare cheflb filo fiaagualgliato,egiullo:vi e da- 
poi ii bactiloro che attende a fare, che uel batrere, tale oro uiatenga il 
colore, fi che 1’habbi vn bd giallo,e lucente: & quefto c Ibrdinetochc 
fi procede nel lare 1’oro filato.che cottidianamete vediamo con rato 
rua- '"sliofb ftuporede noftri intelletti. 
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COME SI SDORA TARGENTO, E OCNI ALTRO 
METALLO, CHE FVSSECON PANNELLA, 

O CON MALGAMA DORATO, 
CAPITOLO X. 

O sdorarESc ricuperare Loro con la confcraatio- 
ne d’argento,o d‘altro,rende gradisfima vtilita:fe que- 
fto modo non forte, in certe opere che fi mecre,Loro,in 
maggior parte fi perderebbe, aneor che coi rafchiato- 
io tagIientc,vfandodifigenza, pcnfaftidi rafchiarlo:ma 
fel forte fopra ftrafori di hio citato , o nel fondo.oue it 
rafchiatoio facilmente entrarnon po terte farebbe in 
vano:e pero,a far querto , trouo che bifogna vfar vno de tre modi . II 
primo e,fel h troua effer fopra cofa fottile, piglia vn crogiolo grande, 
& empiafi di mercurio,e fallo fcaldar a vn fornello,ilqual, come vede- 
te ehe comincia,bogliendo,dgriilare , gli metterece dentro il lauoro 
dorato,e diguazzando,c sfregandolo bene in erto,to rimenate , e al fi- 
ne,con vna gratugia lo fregate infino a tanto che vediate chel mercu- 
rio habbi beuuto,e prefo in fe, tutto Lorore fatto cio, pigliatc il detto 
mercurio,pafiando] per borfa di corame , che nel fondo di quella tro- 
uarete tutto Loro , come arena : ilqual con vno culetto di crogiolo, o 
altro,lo metterete fopra vn carbone, e lo farete euaporare.LAL tro 
modo anco con che fi fdorano i lauori , e che ( crtendo di forme piu 
grosfijli copriretc di folfo pcflo,efopragUattaccarete il fuoco,e qua 
do 3i vederete con tal fuoco intorno ben accefi, li buttarete in vn cati 
no di legno netto,o altracofa,e raccoglierete tutto qneilo che coi det 
to folfo infieme dal lauoro fi flacca , che fara Loro in forma d'una fo- 
glietta,per tutto,oue brugiando iltocca:e cofi poi di queflo folfo bru 
fciato fi caua l’oro,purgandolo a vn ceneraccio col piombo.iL ter- 
eo modo e,iltoccarLoro,che da lauori leuarvoletc, con aequa forte, 
fattadifalmtro,alumedirocca,vitriolo,e falarmoniaco,ealquantodi 
verderame: laqual acqua,per virtu della fua corrofiua poteza,difiolue, 
8tmangiaLoro:e cofi hauendoLoro con tal aequa tocco ,e in quatita 
hauendola carica d oro,la metterete in vna boccia,e fopra vn fornello 
Ia euapora rete, come fi fa alLargeto.raccogliedo Lacqua,e lifpiri 
ti(fe volete:)e queftifono li modi da fdorare : e chi d 
quefta arte attende, comprando gliargeti 
dorati, nctraaffai vtile ri- 
fpettoalla manco 
fati ca, che fi ha 
modo dei 
ptire. 
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DEL CAVAR OGNi SOSTANZ A DO R O D’A R- 
GENTO LOPPE MINERE SPAZZATVRE DI 
ZECCA, DI BATTELLORI, O OREFI- 
CI ET ANCO Q_V EL L A DI CERTE 
MINE R E. C A P. X I. 

Ngen i osa confideratione certamente fu dcirimiento 
re difconbriue via)cauar ogni fblianzadeiroro,o ar- 
gento, o delle fpazzaturc di ciafcuu’arte,o chc Ji fondi- 
tori de minere nclle loppe lafciato hauefl'ero,oqllodt 
qualche minera propria, fenzaltro trauagliodifufioni, 
folo con la virtu dei mercurio : togliendo vna pila di 
pictra,o di legname, grande, murata, e dentro adattandoui vna niacina 
di pietra,qua!giri comedun molino ,nel cui vacuo metteuifila mate- 
ria continenre l’oro,in vn mortaio benmaccinata,edapoilauata,Sea- 
iciutta,rimacinandola con dettamacina,humidandola conaccto,o 
aequa, oue fia ftato rifoluto follimato,verde ramc,e ial comune, met- 
tendoui fopra tanta quantird di mercurio che bafti a coprirle, c farle 
guazzar per dentro vn’hora o due, menando ateorno la niacina d ma- 
no, o con caualloCfccondo l’adattamento)per6 che quanto piu la ma 
teria fisfrega coi mercurio , per virtu della niacina, tanto piu quello 
piglia della foftanza chedette materie contcngono : e cofi dilpotto , e 
lauatolo,e co vnftacciodaUa terreftreitd feparatolo , ricupererasfi ii 
detto mercuriodlqual facedo falire co vna boccietta, o paflandolo p 
bor(a,lafciara nel fondo 1’orOjO argeto, o rame,o altro mettallo , chc 
coi detto sfregare nella macina hauerd pfo.Io, p Gipere cotal feereto, 
donai vnoanello con vndiamantedel valordiducati.xxv.conobligo* 
di dargli Tottaua parte d’ogni vtile:e cio v’ho detto, no pche me ii rea 
diate,Lna accioche 1’habbiate da eftimare,e tenerlo tanto piu caro. 
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PRATICA ET MODO DA FAR LI SPECCHI 
DI METALLO, CHE DALVOLGO SO- 
NO DETTI SPERE C A P. XIL 




AvENDOMivoi piu volte in particolar domandato, 

; comefifacciano quelli lpecchi»dal volgo chiamati, (pe 
[ re, io (an cora chealtre volte ve ne habbiadetto ) no,hd 
i voluto macardinuouo:horqui1arganienteparIarnein 
tendo, accio n’abbiate quclla piena notitia» che dar vi 
poflo,(i,per latisfarui, come anco, per effer nel numero 
dellecofe,ches’apparregono allagia propoftaui mate 
tia:della qual dicoui priinamente,che la fu antica imientione»& infino 
dquei tempi,ficomehoggi,fu molto da esfi c (aneritamente,) celebra 
ta:perche gli efFetti,che funno,paionmi miracolofi,& incomprenfibi- 
limelche quatopiu pen fo, piumabbaglio di merauigliamefd, per ra- 
gion di profpettiua,comprender le caute che mi inoftrano gli effecti: 
mirabil certo eia vaghezzadel (pledoreluciditaloroqna molto mag- 
giore,che reflettanoindierrorombradellacofaehe gli firapprefenta 
fecondo le formcchc 1’artefice dar gli hi voluto , proportionadoli in 
gradezza ,e colore, di (orte,cheIecofepaiano le proprie & medefime 
effer all'occhio:o mirabil artificio,che a ogni huomu (ia conceffo, po- 
ter con esfl a (iia pofta far vna,o piu pitture,grandi,o piccole,che a pd 
to fomiglino le medefime co(c che vogliono > & in vn ifteffo tempo far 
ne in vn (olo apparer mo!tej& anco (volendo )fi fa chel pare che la co- 
la habbia cambiato la fua natural forma, moftradofi maggiordi quel- 
la ft n^acom para tione:Fanfi parim ente li piam di quefti, accio che ren 
danole cofe a ponto come fe gli moftrano:eli colmi,accioche le ren- 
dano minorhli concaui,accioche le rendano maggiori : c quato piu fi 
riducono nellapfcttione dcllaloro forma.piu redono gli effetti a che 
fi famioffaffene anchc delli obbofi con varii interualli, accioche moftri 
no maggicr varicta:di rotondi:di colormari.-e di piramidali , coe feri- 
ue Vitellio, e Cc!io,pnr1ado delli fpecchi d’infino 3 tiempo d’Augufto: 
fra quali dice,che ne fu fatto vno,che moftraua gli huomini in forma 
di gigati,e chun folo dito pareua piu groffo , e piu longo che quello 
chel braccio prima vi fi moftraua. Diceaneo,chefenefanno diquel- 
li che morftan 1’imagine ddlecofelontane,edclle propinque :altri, 
che non le rendono in esfi iilesfi , ma diftanti , come fimulacri,le mo- 
ftrano nelfaere. Scriiieanco nioltevarietadi effetti di esfi, al cre- 
dere chi non Ii vedeffe,difficili;ma piu, a comprender !e caufe a chilc 
veggono,comefono quelli»che contro alfufanza delli fpecchi, moftra 
no la parte deflra all’in contro della finiftra f aneor che non la veg- 
ghino) o di quelli che, accoftadoli alia cofa per ii dritto ,la inoftrano 
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rii.erciata,rtraitiba,e tutto'fottofopra,che inuero cofideradolaforzsi 
delli adattamenti de Ile for;me,creder fi puo quel chedicono ,e vnpo- 
co p..ucperchc giarni ricordo hanernevedutodi qnelli chemoftraua 
nofombr ■ di diie cofe,vtia dricto alfaltradhina cofa folarnelche com 
fide rui, e vidi per c fperienza,feuza iutender la ragione , chc 1’ombra di 
vna cola percotteu x nell’altra:e di piu, che fenza proportione vna cofa 
piu gramie ch d Ipecchio vidi, che non 1’oecupauadi forte che dattor- 
nonon "Ii reltafle vn (patio di clariti, che alii fuo i termini finiti fa- 
ccua fep: ratio ne,e termine, Ma chi farebbe quello che, non vcdendolo 
('aneor che gli ii diceffc laragione>redcfle mai, chepigliarfi potefle- 
ro Ii razzi lii 1 fule,e reftringnerli con tato vigor che accedeflero nelle 
coii- combnfHbili il fooco, come fi fain vn di esfi,fatto concauo,chep 
virth dei! a forma fcemicfi vede)s’iinifcono lereflesfionidi tal raqzii 
vn !oro ccntro,e qnefi in virru fimile alfacuto d'una pirymide,tal che 
onc pcrcote lo itremo dei fuo potere,mokip!icadital forte il vigor, 
chc d’apprefib,o dalo.ntano chcl fia,viuaeemente v’introduce il fooco, 
efFetto certo mirabile, e di gran confidcrarione.Mi ri cordo, eflendo in 
Vinegiacou vn gentilhuomo tedeflo , molto amico mio,ehuomo di 
gradlsfimo mgeguo , e pariando infieme di piu altre cofe,entramo in 
qfto difeorfo delli effetti delli Ipecchi, de quali mi difle moltecofe,e 
i ra le altre, clfegli n’haueua fatto vno grande cerca mezzo braccio,che 
vn quarto di lega tede fca,o piu,ftendeua il chiaro de razzi dei fuo (ple 
dore(quando con e flo pigliaaa il fole)e che vn giornofperpiacerejftl 
dodentro a vna fineilraavedervnamofiradi gete d’arme nellacitta 
di Vhno,batte per (patio d’un qnarto d’hora,con la (pera dei fuo fpec- 
chiofiu vn fpallaccio dietro duno di quelli foldati,qual,non folamente 
lo rifcaldo tato che gli lo facefleincomportabilc, mal’infuocodifor 
te che gli accefe il giubbone di fotto e gli lo brufcio»cuocedogli le cac 
ni con fuo grandisfimo tormento:tal che,da chi non intefe la cauta, dt 
ceua(i,che lddio perii fuoi gran peccati gli haucua miracolofamenre 
roadato quel fooco adoflo . E di piu anco mi difle, che coi medefimo 
fpecchio,piu voIte,co li razzi dei fole haueuafufo vnducato d’oro,pre 
fo.con vn paro di mollette,in manco (patio dun quarto d’hora,come 
fe di pi6bo,o di cerafofle ihto.Diflemianco,hauer(entito,nella Ale- 
magna effer vn maeftro,ilquale ne faceua d’una (orte, che percotendo 
Ia loro fpera nelle cofe animate, non folamente, gli abbrulciaua la vita, 
ma gli era mortifero veneno. Dura anco la fama d’un fpecchio , ilqual 
dicefi che anticamente era nella citca di Tunifi, ilqual era tanto lucido, 
che dal piu alto della rocca volrandolo verfo il porto della Goletta,vi 
fidifeerneuano tuttele naui,che iui erano forte,etutte !e genti che e 
ranoc5 eflfe.e di che colori, e habiti eran i vefliti,onde credo che con 
ql fofle da piteori dtrouaca la jp(pettiua,e fnc ragioni.Parmi anco che 
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fopenionedel vedcrdArifiotile,e di Platone fi faccino piu coni 
foloere : perdie vediamo il Ipecchio efler effo qllo die gettali ra2*. • 
abbraccia le cofe:e dalPaltra parte vediamo le cole con li colori .eu 
le forme porrafi,come alTocchio alia lucidita dei Ipecchio fi dimoftra- 
no.MA lafciamo hora da parte il dir piu delli loro cffetti,o le principia 
te dilpute diprofpettiua , pche lariano cofe,anoi ridicolo(e,eloghe: 
pero chc 1 ’intetion mia altro no e che dirui il modo dcl farli. Et accio 
chcvifiamaniieflo quelf chel piu delli maeftri per gradisfimo lecreto 
tengono)ilqual molti ( per andarlo cercado d’elperie za in efperieza) 
variamente procedonoana al modo antico,alIa propria lor copofitio 
nejlbleuanvlar di far metallo fino da far campane , cioe , tre quarti di 
rame,& vna di ftagno:e peraugumentarli vn certo piu di chiaro,vi ag- 
giongeuan vn deciot tefimo d atimonio : alcuni , vn vintiquattrefimo 
d argento finor ma di quefto quato piu vi fi ne mettc,tanto piu miglio 
ri»epiudefi fi fanno.Oltrea queftoCper prouar di farli buotii ) hd vedu 
to far varie cotnpofitioni.MA il piu delli maeftri ( chc moderatamente 
Ii famio)pigliano tre parti di lhgno,& vna di rame, e li fondono infie 
me, e cofi fufi.vi gettano fopra per ogni libra di tal materia vn’ocia di 
tartaro,e me^za cFurfinico n>acinato,e vi lo lafciano be sfumare,e fon 
der,e concsfiben incorporare, edapoi logetta in verga,o in altro for 
moIo,ApprefTo,fanno le forme di tauole di tufo(gradi,o piccoli»(eco 
do che li vogliono fattef pianisfime,grolfc tre dita,c fra 1’una e 1’altra, 
(non volendo intaghar Ic groficzze ) fi inette vn ferro della gradez^a 
e groflezza chevoglion che vcngalo Ipecchio, oner ne hano vno fatto 
di piobo,o di legno,o d’altro,elo forman in ftaffe , o fra due cafiecte 
di legname,i» poluerc» o cetiere de viti , e le afeiugano benisfimo da 
ogni humiditd,e a(ciucte,le sfuniano co candele d i leuo,o co fumo di 
trementina: e piu che poflono le fcaldano da piedi : c calde che fono 
fulala materia in vn fornello a veto , fi gettano : auertendo di fare che 
non fentano vna minima humiditd , ne alcun freddo : pcrche nelfred* 
dare o esfi verrcbbonorotti,o tutti pieni di minute lpongiofitd:quali 
nello fpianare della ruota tutti fi fciioprirebbono,c no larebbono buo 
ni , Hor quefti cofi gertati,e temperatam en te raffreddati , fi cauano 
della forma, e s’mcolano lopraa vn pezzo di tauola piana.con vnpo- 
co di gefio frelco fatto liquido,o con pece,o coaltra colla facile da di 
flaccareic dapoi,lbpra i vna rnora che giri a aequa, o a mano , con vn 
rocchetto che fia pianisfimo , ouero fopra a vn pezzo d’uno macigno 
grande, o fopra a vna tauola di noce,con labbione & acqtia,fregando, 
fi ipianano,elieualeg!i la pellcsche fa il gcttoiauertendodi 116 maiicg- 
giarli (emprepervn vtrfo.ma dd’ndarli girando hor da vn lato , chor 
d:lf altro ,perftr cheper ogni vc rlo vengapiano,8£che (icorrelpon- 
dano tutti iniiane,ulcnmtti farebbe 1’efhgie della cofa o longa, o lar- 
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rctta , e non rcndenibbe il verorecofi a quelli * chelapietra gli 
«vili, uccafione d’cflcr coliru,renderebbono Ia cofa minore: e fe foflc- 
ro coticaui,maggi ore, onero lamoftrerebbono fottofopra>e di forma 
ftrana:che ai voler far bene,tal cofae molto d'auertire,che primameu- 
re !i fpeccbi fiano di buonacompofitione,e gettati pianisfimi,e c!ie in 
ogni parce fiano denfufimilmentela pietradelmacigno,fbpralaqnale 
fi fpianano,c lienafi via quella priina pelieCche v'ho detto.che fa il gec 
tojfia pianisfima:ralcra,di non continuar mai di fregarliffi come vi hd 
anco detto ) molto per vn verfo:pcro che al fine , queiti fpianati , e ben 
netti dalla ruora,fi gli tnogliono quelle fregaeurc.che ta il fabbione,o 
il macignojcol fmeriglio fottilisfimo,o conpomice macinata,emef 
fa fopra vn panno di lana non cimatOjO fopra vn corame: c freganfi fi- 
milmcntc per volerli far lucidi, e che apparifea 1’imaginc che fi gli rap- 
prefenta,col mctterli fopraavncainofcio» o fimil panno dilana mor- 
bido, ficomelabianchetta, confittaefte/afopraa vna tauola,ouefi 
fpoluerizi colftagno caldnatoe fottilmentepaflato, ouer con tripo- 
li,o con giallorino,che eiafcuna di tal cole (erue:ma meglio e il ftagno 
calcinato che alciina altra cofinfopra alquale benisfimo fregarete,che 
non paflaranno moltefregate ch*incominciarete a vederl’ombra dei 
le cofc chiarameuteiquali quanto piu continuarete di fregare , tanto 
piu li faretechiari,ebelli,epiudttrabili:dapoicofifatto,deftramente, 
( perche non fi (pe^zino)li ftaccate dalla tauola,c li componerete in vn 
telaro di Iegname,con quelli ornamenti che vi pareranno , e masfime 
con vn coperto fopra, che li diffenda dallaria caliginofa &humida:per 
che toccandoli,vi compone fopra vn velo che gli ofeura la fua lucidi- 
ta:di modo che piu render non puo 1'apparenza dclle cofe, fe di nouo 
non fcglilieuadadoflbiequefto e tuttolordine che fi dene d farcta 
li fpecchi.Hora haucndoui detto della regola dclli fpecchi piani, par- 
mi di douerui dire de concaui,come quelli chc fanno certi efferti nota 
bili e ftrafordinari,e primamete,come fidebbon proportionare lc Io 
ro formere proportio 11 at e,e fatte,comc formari iredapo i che fo n get- 
tati, pigliarli, e per luflrare. Vitellio matcmatico eccdletc» amplamete 
della loro proportione deferiuere de moderni, Albcrto Durer tedefeo 
nel libro della fua archiretttira:edi piu anco, mi ricordo di quella chc 
quel mio amico gentirhuomo tedefeo (delqual gia vi parlai ) mi di fi e 
d’hauerfatta al fuo.-de quali raccolto gli ordini, trouo chc fifa vna cir 
conferenza duno o dua braccia di diametro, e tirafi poi la corda alfar 
co d’eflo (fccodo Ia grandezza dei fpecthio che far volete,el’arco chc 
vi viene,e la concauitd c’haucr debbe quefto nella fua grandezza )pc- 
roche far fi debbe di legno, odi piombo,dc!lagroflezza chelovole- 
te (tondo,o quadro, dvofiropiacerc,) e formatio oin terra molle d 
tne^zo i me^zo,o in poluerejo in cenerc:& hauedole poi ben afeiutte 
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ebcn acconeie le forme dclla compofition fopradetta,o tTalrrijdc 1 /oe 
nofigettarc:debbefipoiincolare ai biligo dimaruota, fimiled quellji 
chc fi lauoranoli ftagni,ouepi vn torno figoli no, e co vna pictra di ma 
cigno,arena,& aequa, poliendoli coi girare,e con vn legno di lalcio,o 
pomice,lpianargli tutti li legni,che fi vedono apparer grosfi,e cofi an- 
co con vn bottone di pano di lana.o di corame, legato fopra vn legno, 
con ftagno calcinato , o con tripolfio giallorino , dargli la clarita dei 
fuoluftro,e cofifi gli dail loro fine.Nafciemi,confiderando, in quefto 
ponto viidubbiodelo efFetto chc fanno di acccnder il fuocoallc cofe 
viene dalla materia adattata alia forma nel moftrar 1’efperien za.-pcro 
chefe fe nefacefle vno di legno, di terra, di piobo,o di rame, co la prp 
portione atta a pigliarel i razzi dei fole,come queldi metallo, le belo 
tenefti vnmefeallafperadel fole noaccenderebbe ii fuoco : adonque 
tal virtuf per quel che fi vede ^confiite nella forma , e nel fplendore : ia- 
rebbe doqttc quefto vna gioia , vn acciaio , brunito,o farebbelo vn ve- 
tro:e(come gia dvn paio d'occhiali ho vedtito fare ) vn vafo di terra, 
che folfeben vitriato,eridotto in ta! forma come fono li fpecchi,que 
lloffecondo ilmio crederjifar dourcbbe , come anco farlio vedutoa 
glifpecchi di vetro»che vengono dclla Alemagna.Pero in qllodifcor- 
fo delli fpecchi haurei caro di efler aiutato da quakhe cccellente inge 
gno,cheffuoridellapratic3)conla lpecblationc,non folo d voi,maan 
co d me pienamente fatisfacefle, 

COME SI FANNO LICROGIOLI, E LE CON. 

CHETTE BVONISSIME, PER FONDER 
OGNI METALLO. CAP. XIJL 

E r hauerui promeflo di fopra ( quando delle ftifioni 
de metalli vi parlai ) dfinfegnaniia fare ii Crogioli,o- 
ucrConchetteper fotidere ,non vi ho voluto manear 
dellapronielfasperche inuero : per efler ftromenti che 
moltod tal efFetto fiadoprano,(e non fono buoni ,ag- 
giongono fatica,e ben fpeflo danno,oltreal rinouare» 
lira /ordinaria fpefare medefimamenre ,eflendo buoni, fal nano ogni co 
fieepero hanendoli d far fare, con tutto che Parte molto liainti , e di 
necesfita principalmente hauere la terra di buoiia natura, cioe, habile 
arefifterallaforzadelfuoco per fua propria vi rt fi : e quefto eftetro fa» 
quando ella e magra , e che la fua vifeofita e mefehiata in compagma 
di moko talco,o giallo,o bianco clVegli fia : cotale terra bifbgua eife^ 
rebennettada faifetti,e ben battuta con vn ferro.e poi benisfimoma 
neggiata con mano:e bifogna mefehiar con quella vu’ottaua parte di 
lcaglia di ferro fottilmentepefta>eftacciata, & alquanto di ccuere, 

di gemine 
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di jemme di corna di caftrato, quali, con il batter , & con la mano fiano 
beii incorporate infieme , & anco , quando tal terra per fe propria ga- 
gliarda a! tutto non foffe , fi mefcola con akra terra magra » co peperi 
gno macinato, onero felice , o altre pietre,che p voftro giudicio vj pa 
iat’liabbino dei 'arrido & refiftenre : quefti filauorano fopra vna ruo- 
ta figo! ina ba(Ta,laqual fi gira a mano , onero fopra vnalta , c’habbiali 
piedijcomefi fannoli piatci(pero che fene fannodi grandi & di pic- 
coli,ma per il piu , fc gli da nella bocca forma triangolarc:)& alie con 
chette,al quanto d'un bocchetto( rifpetto alia facilitadel mifchiare il 
mcrallo:& cofi facti, & dapoi ben fecchi, fi ciiociono nelle fornaci, co- 
me li pignati.o gli alcri vafi; Sc finalniete, quado fono fatti j cotal mo 
do.adopranfi nelle ftifioni, 

DISCORSO SOPRA LAUTE FIGVLINA, CON 
A LC.VNI S V O I SECRETI. C A P, X 1 1 II. 

Avendo v r , ne! lauorar dellc conchette & crogio- 
li , comindatoa dirdd lauorar la terra figula, mi e ve- 
uuto volunta di dirui anco tutra la pratica di tal arte 
(con tutto ch’in primo afpettopare chVlla fia fuori 
deU’ordine & intentione dei mio fcriuere:)ma chi ben 
confidera, vedrd, ch’io non tni difcofto,perdch’e!lae 
vna di e fle proprie : perche , volendola condurre alia 
fiia perfettione, eal tutto (btcopofia al mezzo,& potere delfuoco. 
Sonoui appreflo poi,vctri,& colori , che fono tutti foftuze di metalli,o 
di minere non purgatetdonque , eflcndo di fuoco,l’in tento mio etrac 
tar difuocOici; di metalli , &di minere, pero di ragionar di qftanieri- 
tamente ime conueniente: & taropiu,quantoch’ellaeartenecefla- 
ria.laqual r.ricchifce , & e molto laudata, fi per 1’artificio , quanto pla- 
belltzza: pero il luo principal fondameto. haduederiuationivna,che 
viendaH’artcdel diffegno: 1’altra, da varii fecreti&alchimichemiftio- 
ni:& finalmete, appreffo lcdetce(fecondo il parer mio)tutta queffar 
te ritrouo cofifter 1 quaetro cofc, cioe.in buono & vniuerfal giudicio: 
in diffegno , per poter far belli tk ben garbati vafi;& anco, per poterii 
ornardi pictura: raltra(oUrealbencocerlilaprimae feconda volta) 
faper dargh ben il vctro , & con appropriati & varii colori dipingerli: 
la quarta e, il veder d’hauer bona terra, fotri!e,fcnzaghiarrette,o noc 
clii ( ch'innei'o,qiieflo debbefi auertir , come cofa principale. Horqfta 
terra, di che v’ho detto moltiia chiamano cretataltri, arzilla riaqual 
trouat:i,fe li marilrifiiievogliono feniirf,cauafi,& ponfiinvn ricetta 
colo a bagnare:& bagnata, conci afi poi fopra vn banco, & batcefi con 
vna verga di f.rro,& inaneggiandola b enisfimo 8t diligente mente, E 
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nctta da fifletti,nicchi,o daaltra durezza c’hauefle : pigliafi poi v 
di ferro commeflo in biiigoin vna gran riiora,8f fopra airaltro eftre- 
mo dei biligo fi fa vnaruotetta piccola,& fi forma vnllromento da la- 
uorarc,chiamaro,iI torno:(bpra ilqual mefib della terra, & coi fpegner 
d'un dcpicdiil fannogirare,& girando, lauoranoli vafidogni lbrte& 
grandezzache gli piace dieuanfi poi , & mettonfi a feccare fopra le ra- 
uole:& cofi (ccchi,oucr p ro fc i utt i (lecodo li latiori che far volcrc,o roz 
zi,o bianchi,o giallfio di varii colori dipinti, cofi fi vanno adatrado:)e 
(1* li voleri rozzi,altro non accade, che feccarli, & cuocerlitma fedipin- 
ger li volefti,& far belli , e di necesfitadarglif poi che fono fccchijvna 
copertadi color di terra bianca:& fe li volece far bianchi,conuien che 
inanzi ch’in rtirto fecchino darglila : hor quefii cofi condocti, fasfi poi 
vna fornace quadra per cuocerli .larga bracc ia trc & mczzo,di vuoto: 
& alta cinque,& ferrafi d’una volta pianate (btto ii piano della terra ca- 
uafi vna foifi cupa tre braccia , in cerea : & larga vn terzo , o il mezzo 
di quato e il vuoto della fornace:& fopra il fundo & piano della forna 
cc,oue fi pofanoli latiori , fasfi d’archetti come in forma d’una volta 
dibotte:cdafianchi,&dalla tefta»fanfigli le laglitedelle fiamme»perle 
grolfezze delle mura di tre o qttattro quarte dt largheza per ogni cella, 
che riferifchino coi batter nelia volta di fopra,& facciano riuerbero fo 
prali infornati vafijthm eflaordinatamente feranno acconci ii,chun 
pezzo no intrighi 1’altro con certi iutcrualli, accio the’l fuoco accom 
modamente palfarposfi , ne infieme fi totchino , po tendo far di man- 
co:3c che nel fcorrer non $’attacthmo li colori nel vetro l’un delfaltro, 
o ch’eifendo inteneriti perii fuoco, grauando, non fi fpc^zino:& cofi fi 
nalmente acconci , & murata feturata dinan^i ton ttftc di matoni & 
t erra (lafciato gli folo dua (pira coli helfantenor faccia , p le fiam me, e 
per veder i lauori,& altri dua di fopra , p eshatar il fumo: )mettefi poi 
il fuoco nella bocca da baflb;& effendo latiori fottili , daflegli di fame 
chiare,di fcope,o altrefiipi dolci , & fecche,per.xii.hore:&(efledo grof 
filuiiorijqucl che vi pare couenirlcgli: dadoglilo prima pian piano, S£ 
crefcedolo poi a poco a pocof con modo pero, che non lia troppo.p- 
che torceria li vaii,o li macchierebbe:)& le prime quattro hore dafie- 
gli il fuoco rtlfcito,& ladrete fempre augumentado infino cheui paia 
dnauerlo codottoal fuo termenein color biaco,& chcli vetri,& colo 
ri fi ve dano fcorfirchc allhorlieuafi il fuoco,& raffreddati li lauori.fi ca 
uino.LA terra biaca pdetta,e cofu naturale, che macin3ta,fteprafi con 
aequa: 2c qila da fondameto al biaco,cioc,a quel,che fi da far li vafi 
biachirperb chep dipigerli,fi fa poi vna copofinonc chiamara ; marj;a- 
cotto,e qilo e, che fi piglia qlla renella biaca, co che fi ia il vetro, e fa- 
lli mc cati no,o fcccia di vino brugiata,o rartaro vna parte, & tre dire 
nella,mettedolai vn vafo bc coperto a cuocer fotto la fomacc^quado 
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fi cuoce Ii vafitpero che cotta, diuiene materia come pictra vetrificata, 
appresso quefto , pigliano libre cento di piombo , e vinti di fhgtio, 
ch'in vn forno di rinerbero performa di fiaminc calcinano,& di tal fla 
gno 8: piombo ca!cuiati,pigliafi vna quantitidvoftrobcncplacito:& 
poi pigliarcti dua rer^i dei fopradetto mar^acotto,& madnanfi fottil 
mente infieme alia pila dell'acqua:qua!i , bcnisfimo macinati, colgotifi 
in 1'acqua con vna fpogna , c mettonfiin vna gran concaa ripofare: 
&ripo(ati cauafine al quanto d’acqua:& rimenandolafqnandoado- 
prar Ia volete)con una femella 1’andreti poi daendo fopratutti li latio 
ri,che vitriar vorrere:& cofi fatti,puottretefvokndo)la(ciarli bianchi, 
& auche dipingerli daltri colorirricordandoui» chel bianco e taro piu 
bello quanto piu ftagno v'inreruiene:& fenonfragno,piombo calcina- 
to:St oltrecio(o per biachijO per dipinti chc li vogliate)fatcain cotal 
modo , non fi fapra con rocthio difeerner aponto la contrafaita dal- 
la vera:pero chcle terre hamio gran forica nelmeglio dimoflrar li colo 
ri vna piu che Talmunia molto difFereti le fa il lauorarle o troppo /oc- 
tili,o troppo grofleima molto maggior vi la fa il bc informat, & il ben 
proceder nel cuocerle : pchcf anco ch’etla fia arte che fottogiaccia al- 
ia prati calpar ch’anco la fortuna vi voglia hauer parte : dclche 1’artifi- 
ce ben Ipeflo fi marauiglia,fapendo d’hauerui integramente lelue dili- 
gende vfato,& vederui differenda: ilche, da altro proceder non fo , ehe 
daliecelefte inrluenze^lfoprano nelli vafiquellocheneili htiominuve 
dedojche fra vn gra numero duna cotta dua o tre pedpi tutti gli altri 
eccedono di belle2d. a ’ come anco quei che p magiar o beuertii den- 

tro.fbno fatti.che aromperfi,o a altri vili ieruitii fon dcftinati:ii fimi- 
le inrrauiene nelfarre delle figurc di terra, coloritein frefeo di finale» 
tal che,pertoncluder,laperfettiondi tal arte confiftc nella diligendi 
dei buon maeftro,nelIa bitona terra, ne buoni colori, & poi nel fuoco: 
& quefto e quanto in taleffetto cognofco poteruidire. 
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DELLA PRATICA DELEAR CALCINE, M A T 
NIj E P E R C H E, E COME O G N’ V N A DI 
QVESTE FV' RITROVATA, 
CAPITOLO XV. 

I ErhaverVi Nelpreccdcnte Capitolo difcoWoil mo- 
do eolqual nellarte figulinafiprocederhor , ft-guitando, 
voglioui dire,comefifaccianole calcine»&li matoni:5t 
come,&dche fili tal cofe forono riarouate,(ancor th’io 
fappia, che mi ri/ponderctc, laperlo, pero chc fom» 
I arci note, non fclo alii ingeniofi , ma anco alii rozzi,da 
quali Tono efercitate: &d chc fine furotio facte, cioc» 
per murarer ) ilche vi confefio : ma forfi ch'ogni hnomo nol fd , come 
voirne voi forfi Cipeteli loro principii (aneor chc io mi ricordi d’ha- 
liertiegli detri: JHora , volendouili meglio ridire, incominciaro vn 
pocolontano , accioche voi & io meglio ci latis facciamorper ilche vi 
dico c’h aucte da fapere,che turre le arti che gli lui omini almondoe- 
lercitanojoleh.tnno coprele da principii di ragioneuoli dimollratio 
ni naturali, o da efferti danimali, o a cafo, oucro coftretci daqtialchc 
necesfitd,o ptirda proprii precettori, tal chcpcrvnodi dcttimodi.& 
per concluder,nefTuna faper non ci 0ria coiiceflo , le da akri non ]’ha- 
ueflemo comprefa;& ndicoui(per crcdcrlo chc’l fia vero , che vi ricor- 
diate di cio , che gia pariando , vi disfi) che per vera coniettura fi tro 
uaua,che quelli noltri primi antichi padri,na^i che ftieglia flero li loro 
intellecti, & li vefiilfero di buo giudicio,fi che per guida hauefiero lar 
te,andauano vagado per le ielue nudi,come gli altri bruti unimalhc co 
fi le habitationi loro altro non erano chc fogliofi rami , o fcorze d'ar- 
borUpelonche (btterranee>o masfi di pietre.dalla natura catiare.o al- 
tri fimifi coprimcnci:liquali,per non effer baftenol diffenfioni alie mol 
te offefe che fopportauanoifi per 1’alpregza de tempbcomc dellefcro 
cita da mali, cominciorno a efTerdalla necesfita & dal timor inlcgna- 
ti d fabbricar capae di terra, & fcheggied’arbori,& fortificari e dfitor 
no di pietre,& ferrarii benc,& coli , con la ficurtd cominciorno a go- 
der anco infiememente la comoditadaqual non molto dapoi gli det- 
te oceafio di pefor di volemi apporre la fuperfluiti & la popa , ltimola 
ti (credo Jdal nartiral defiderio delfinfatiabilitd, chc lempre vuole piu 
di quello che fi ha,& non mai contcnrafi di quello che hd pero decer- 
m inorno di voler far le loro habitationi maggiori,& con akrc forni e, 
e(potendo dperpetue:& non piu capane, ma cale, palazzi , Caftelli»& 
grandisfime cictardalche furono collrctti apenfar ede , edi chc far le 
potefierore vifto chaltro no fi gli offeriua che terra,pietre,& legnami, 
cu clfe cominciornouna vilto che la terra non gli feruiua,p mollificar- 
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fi e farfi tenera nelle pioggie.airaria & a! fole poIuerizzarfi>& li Jegnami 
effer fottopofli alTincinerarfi per fuoco ,0 a corromperfi prcfto con il 
tempo , St non poteuano anco vfarle pietre per Ia diffi culta , non Co- 
lo di cauarle di duri ventri delle loro niadri , ma per la rozzc^za & ftra- 
na forma,con la qnal cauando tronanfi : o cauate > fi veggonorpero chc 
fcnza 'larte dei giuftar!e,& ridtirle piane , fcruirnonpoffono:pcrche, 
volendole comporre vna fopra 1'altra, fit fertmrle con ordine , flabile* 
era cofannposfibile : perilche fanco che tal arte infieme coi ferro ha- 
neflero hauuco )viddero non effergli ballante , anzi chc di neccsfita gli 
bifognaua vn glutino tenace, qual le parti delle cofe compofte vnitcin- 
fiem eri tenelle, fit cofl gli defle aditodi poter perueniralfaltezzadcl- 
1'edificio , e che anco (potendo )haueffe qneiia perpetuiti , che ccrcan- 
do andanano: perilche voltato il penliero a riguardar tra lccole natu 
rali , s 'ale una ne difeer ne flero , che gh deflfe luce, ch’imitandola , poref- 
fero peruenir alfintento loro:onde viflo le pietre.fit la loro durcgza,co- 
minciorno a penfargli (bpra,con qual modo mollificarfi potefleror 
8; effaminando larte della natura, per faper il modo ,fiperfuafcro,che 
pigliando aneor csfi dalcune cofe,ch’effa pigliatia.farcbbono (con 
il tempo & con l’arte)il n]cdefimo,e farebbon di forte, che non folo fa- 
rebbelegamento alii fragmenti delle cofe ,ma che diuerriavn corpo 
di pura pietra , e durisfimo a ogni loro flrutrura,e con tali modi efpri- 
mentando andanano , e ccrcanano s’hauer poteffero delle medefime 
elementali foftanze da comporre, fit generar le pietre , di che la natura 
ci ferue: de quali a gli huominiClecomioil parer mio^rhauerne c diffi- 
cile , & masfime quella quanrira, che(achi fabri ca^)b i fognaria:ma cre- 
do , che molto piu gli faria flato di fficiie (aneor cherhaueflcrohauu- 
te proportionatamente comporle infieme:& compofte, deonden- 
farlefit farle duretalche ,quelli ('forficognofcendoVimposfibilta)lidi- 
fperorno, fit cio forfi, perdie viddero.che far non fipuotcua, fcnzail 
(patio di longo tempo : perilche fmifurata la breuiti deirhtunana vi- 
ta ^s*abbandonorno , St in cambio di coral via ( non (enza apparentia 
diragione )entrorno in quella, c’hoggi ( per via di metalli)ca(ninano 
nellaproduttion delforo fit dell’ argento gli alchimifti:quali,perfonda- 
mento, fit loro prima materia ( per far quel fuo benedeteo lapis^dico- 
no , che pigliano le foflanze dhino & delfakro , e le preparano di ma- 
mera,eh’efle oprano poi la virtu fcminalein produrli : & anco la ve- 
getabilitd,in mokiplicarli: fit cofi coftoro, affati candofi perfarpietre* 
& anco per intenerirlc , onero per ritornarle in dietroalli loro primi 
principii ( fi come fanno li fopradetti )col fuoco le incinerorno : eri- 
trouandole arrida terra, le impaftorono con 1’acqua , per murarle: & 
prouando anco fimilmente di fare alia pura terra , ritrouorno che 
( non fcnza gran loro tnarauiglia ) infeambio de incinerarfi,fiindn- 

T iii 



IJB RO NONO 

riua,efaccuaeffetto contrario alte pietre, ediueniuacofachehaiieua 
gran fomiglianza con lc pietredequal cole 1’unae 1’altrain tal clfertro- 
nandolijpreieno prima Iacalcina,e con le pietre (chaueuano )muran- 
doh , videro chel fole , o l’aere(quandogli haueano fatto eshalare l’hu 
iniditadeiracqiia,ch’era mella, in p oluere, e nel primo effere la ritorna 
na, fi che erano fofzate ro in are: per chc per loro fole flare non poteua 
no) (i penforono prouedergli d’una humidira vifeofa, e frigida, che 
per natura! proprietdfi diffendefledalluficcita, e la natura trouandola 
frefcaintritifecamente,e dilpoftaapctrificargii efferti fuoi, con li ipa- 
tii conuenienti dei tempo operar potefle,eco!i vi accompaguorono 
co n e!Tt,coii certa proportione, alcune fpecie d’arene,o fluuiali, o di ca- 
uasquali ( come fi vede ) hanno propriera, per 1’efperienzaloro daftri- 
gner,eno»difcccare,ecofifanno renacicaalle cofe murate: di modo, 
che, continuando l’indurire,fpsrar fi puo ,che la $’habbia ( in durezza 
eoi tempo^alfomigliarealle pietre-.e cofi vfornotal compofidone pec 
glutino, che teneiTe vniri infiemeli fragmenti ,c parte delle cofc necef- 
lirie alfedificiof e vfafianco il medelimoil di d’oggi , murando ) 1’aU 
tro effetro chegli ditiaoftrae,la terra f olere alfacilitar 1'opereperlc 
for me, che fe gli damio.) clo videro effer vtilisfimo,per fouenir ;i quel- 
li luochif oue commoditadi pietre haucre non fi potdfero )t coli fece 
ro li matoni (cofa veramente cddfunac dellakra alfai piu diuina, die 
humana, confiderando glicffetti)e chcaneffiufaltra fi poreuano volta- 
re,che commodamente n’hauefiero copia, e che fi conuer affero in co- 
fa chc fimiglialfe a quellc che defideruuan dliauere, masfiine , la durez- 
za, per la pcrpctmtdfperthe certo nepigliano molta , edendo li mato- 
ni ben cotti, e farti di Lmona terra:e le calcinefimilmente fatte dalbnza 
110,0 dalrra pietra difpofti.e at fine ben incorporata con pozzolana,o 
altre arene.e murata in luochi frefehi)laqual pietra e di forte, che ( an- 
co chc la s’itlcinerifca)nonperde vna certa humi dita fottile , reliden- 
te per natura al fuoco eaccompagnata con lafiia compaguia,e bene 
ipenta e otturata ndl’acqua,firingagliardifce. hora, per conclude- 
re, qual di quefte cofo far volcte,vi bifogna fare li lor aducramenti ,per 
ciatcuna,faccndo prima far vna fornace ralmentedifpofta, chequaldi 
quefte cole habbia il corpu pieno,il fuoco tanto le ftringa , che vigoro- 
famente vdnrrod uca il fuopo:ere,e vinea la lor natura, tacendole cal- 
de, e feeche,di frigide & humidc: e primam eute, per far quelia deila cal- 
cina,fi fa vna foda con da in vna grotta,cauandrj aU*ingiu,di forma qua- 
fi ouale,qunl fiadi tama capacita,ch’el vacuo conceiigala uuantita cbe 
ne voleteifllche ini forando, fi troua conia regola, pero che fi mitura- 
no le borrne 1’altre cofe ouate,facendone braccia quadrc^perche geo- 
met ricam eu te e vediico,cheogn’unode lopradetti braccia ne contie- 
aeftaia * t conmiuncmente la loto grandezza coftumafi di fit, 
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le alte braecia feiie nel corpo , larghe braccia tre, o in cerca. hor que- 
ftafi empiecolma di quclle pietre, che hauete,ochehauer volete:ma 
inanzi che Ia fi empia , fi adatta fotto di dette pietre , o d’altre, che per 
groflezza,o per natura fiano piu refiftenti al fuoco : e adattafi vna vol- 
ta commefla,e fi fa foree>non iolo,perche la refifta al pelo , che 1’hi. da 
i rcgger perallhora, maanco,perch’el!a non calcini troppo prefto, 
oueramente. Ia non fia di forte , che per le eshalatione deirhumidita e 
frigidita,che ha n no, effendo ftretta dal caldo, fi conuerta in vento, e cec 
cando vfcir fnori,la fcoppia,e faeci creppar lapietra.nellaqtial fi troua, 
e cofi(sfondando) ctiopra con laroina dclrutto quello che vic den- 
tro:e per non poter continuar il fuoco.fia di neccsfiw alii irtaeftri ab- 
bandonarlopera, eperder ogni loro fatica efpe(a:pero che, fe tal cola 
non c benisfimo inci nc rara, e cotta ( ilche far non fi puo , fenza dare a 
tal pietre longo e potente fuoco) non e buonase perd,prefuppofto che 
tal volta fatta regga alia violenta, bifbgna continuar il fuoco perii ab- 
boccatoi,con buone legna,e fecchef fel fi puo,fette,o otto giorni,feco 
doJa quantita delle pietre, cfecondo leftagioni , & anco fecondo Ia 
quantitaequalitd dellelegnajpero ehe talpietra necefiariamente vuol 
effer benisfimo infuocata: e cofiandar continuando per infino chele 
pietre /ono alfaere fopra benisfimo d’un chiaro roffo infuocate, e che 
talluoco non habbiaalcuna fumo fita, ne manco nigredine: pero che 
quadola dimoftrard tali eu i det i legn i , allhora Iafarabuonisfima cal- 
cina.Per ilche haucte da fiipere , che di tutte le pietre (aneor chcqual- 
che vna per fua natura prima fonda)fene fa volendo, calcina : ma lc 
migliori fbno quelle,che facilmentefi cuociono:ecotte,conracqua 
nute fi disfatmo.*perche piu prefto quefte fi ferrano,& fanno prefa. Ma 
in quefte noftre parti, di tre forti di pietre fi ftimano,per far taleffetto, 
effer habilida prima di tutte, ralbazanodaltrafil teuertino: la terza e,la 
pietra colombina bianca comemarmo : Scantoil marino, & ogrfal- 
tra pietra feruesma e migliore quanto e piu di natura viua, e ben petri- 
ficata,e che non fonda,ma habbi dei terreftremortigno.Ecertamente 
non hebbero manco confiderationequclli chefnrono inuentori di far 
li mato m,che faceffero quelli che fecero la prima calcina: attelo che,fel 
fi con fidera bene il grande efferto, e masfime , vedendo indurire la ter- 
ra per il fuoco, per la tniftionc dellacqua fatta tenera,e far il contrario 
di quello che l’ha farto nella pietra,laqtial ( effendo dura, fi e fatta minu 
ta e pol nero (a cenerete la terra , qua! prima fenzacqua era poluerofh, 
meffa ne! fuoco, ilqual fuoleogni cofa dura far poluere, o mollificarc, 
diuentadura,efasficofa,quafialla pietra fimile:)per ilche dicoui,que- 
fto daaltro non deriuareffe non dalla perfettaniiftione.clicartiliciola- 
mente fi fadaequa edi terra ( effendo pero tal terra di natura fotti- 
le,e vifeofa,) come e quella,che fi chiama arziI!a,ouero creta, che(co- 
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me Ii vede(meffa al fuoco, e le parti acquce euaporate,e le humide fotti- 
li, &qnafiaeree,con quelle dei la terra in miftione fifia concathenate: 
tal che,fe 1’ordine della potenza dei fuoco non trapafia,che rilblna li lo 
ro legami,e li i n cineri fca come la pietra , faranno li voftri matoni fem- 
pre p:u duri (anchor chele hnmidita (ivniflero inferne »dimodo die 
diuentaflero fufibili:) E pero queilo die gioua la calcma (finquaiiro al- 
1’arte edificatoria^iu querto nuoce:fiche bifogna c’liabb iate auer teuza 
in tal operare, die voi non trapasfiateli termini dei fiioco. 




La praticadi farqucQi , e tanto nota , die mi pare vergogna d eften- 
dermichche ve Jendoli folo cfFettiialmente fatti,fi comprehende ii nio 
do:e foti certo , che fapete.chcdi ral terra fi fa vna maifa ( auertendo 
pero cli’ella non habbia (affecti, o nichietti , o alme manco che fi puo ) 
e fempre calcando le forme dd matone , facte d modo d’nna tafletta di 
legname, onero quelle de doeci delle pianellemezzane , o quadrucci,o 
di die altra forte far vi occore,e premendo, fi formatio ( mettendo fo- 
pra al banco,oue fi (pia nano , arena afeiutta , perche la terra ch’e mol- 
lc,nonfiattacchi,_)ecofifatd,poftipoi nellearceal (ble,fi feccano: e da 
poi che fono ben fecchi, fi inettono in vna fornace fimile d quella , che 
facefti per lacalcinaipnr e differente in quefto, che oue quella e tonda, 
(fi come vederfipuo nella figura ) quefta fi fa di forma quadra , rifpet- 
to airinfornare» ma piu alta che larga ( ben che la potete far grande 
d voftro modo Jndlaquale fe gli fanno due boche,per il fuoco, & d cia- 
fenna di loro (c gli fa anco il fiio archetto : madentro poi fe gli fabrica 
la fua volra di matoni crudi , accio ch’ella regga al pefo delli loprapofti 
matoni, e fia habile ad afpettar il fuoco: e acconci per ordine in cotale 
modo , daffegli il fuoco continuatamente per fette ouero octo giorni, 
(fecondo la quantitd delli lauoriche haurete infornato , onero infino d 
tanto che fara per tutto ben infuocato,e fatto di colore chiaro,e bian- 
cojperche allhora ceffarete dal fuoco (non toccandoli,per piurifpetti* 
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per infino che 11011 fon rafreddati prima, perche 11011 Ii potriano altra- 
mente maneggiare , pero che fi Ipezzarebbono > mentreche cofi non fi 
lafciasfino raffreddare a poco d poco lentatnente da (e medefimi, 
KELL 1 ordine delle calcine,edelgeflb,i!qual medefimametefi 
fadi pietre,tna non fono della natura di quelle, conche fi fannole cal- 
cine. II geflo ad unque fi fa d’mia pietra bianca,mortigna:& alcuna 
volta, alquanto bigiuccia: allaqu ale b alta chelfuoco ( fenzalcramente 
infuocarla nella fornace jfcahii, acciocheeuaporino certe folforeita, 
che contengono, & alqtianta di humiditd , per dargli occafione di po- 
terle impaftareiperb chefenzatalficcitd, il geflo poi non fi ftringereb- 
be.ne potrebbe farfi duro , fi come fi faiquefte cuocionofi in vn forna- 
ciotto,con poco fuoco , e peftanfi in poluere > c dapoi fi ftacciano : ma 
non piu pero, che quella fola quantitd , che adoperar volete, o per for* 
mare,o per murare, ouero per incroftar qualche coia, che allhoras’im- 
paftaiperche indurato che egli fia,dnefliina delle fopradette cofe e buo 
noine anco manco d nefiiina altra , che io fappia, faluoalli dipintori, 
quali lo abbrufciano» macinandolo iottilmente,eraccompagnano da 
poi con laloro colla, e di quefto ingefiano Iilauori,fopra delliquali vo- 
gliono poidipingere: e cofi hora per quefto capitolo comprehender 
potete li modi dei far le calcine,li matoni,& anco il geflo: dellequal co- 
fe,fancor che fi ricercafle ii doueruene dire piu, che no vi ho det- 
to,per auertirui di molte cofe, che, operando, in pratica da 
voi medefimi le comprenderete ) come il far e- 
leccione di terre, o di pietre , o diforine, 
o di fornaci, ouero di ftagioni ,0 
di tempi , & di fimili cofe, 
che voledoueledir 
tutte,faria cola 
molto lon- 
ga. 
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PROEMIO, OVE SI TRATTA DELUOR DINI DA 
FAR FVOCHI ARTEFICIATI. 



Er haucrui dimoftrato lapratica di far 1’artfgliarie , e 
fuoi carrbefuoi fornimenti,emodidi condurle,eftato 
come accennarui l’ombra d’una cola inutile, non dimo- 
ftrandouili modi, ordim,c nutrimenti, e 1'ufo Ioro:periI 
chef oltre a quel che vfio detto ) dir vi voglio dei far dei 
falmtro,edel)'affinarlo:checofafia:ecome fenzalui l’ar- 
tigliarie,e inolti artificiati e violenti fuochi in vano ritrouati /areb- 
bono.E pero voglioui dire il modo di comporre lapoluerepcr leard- 
gliarie grofle,e minute:e comc fi cargano.e tirano . Oltra cio , come fi 
facciano le mine,tro mbe, p ignati,foffio ni, pal Ic,razzi,co no cchi e,pafla- 
toi,c fimi! artificii da tirarlirper brufciar naui, munitioni, ponti, ripari:e 
per tirar alie battarie.E voglioui inlegnar a fabricare certe palle di bro 
zo datirar,cheportano fuocorquali arriuate,fpezzanofiin moltc parti: 
che( oltre alfeflcr Ipauetofe alia viftajlbno molto tioceuoli alii eferciti» 
qdo s^azzuffano.Voglioui anco moftrardi fare li fochi a termmc,dura- 
hili.e a Ipignerli difficili : ilche ogni capitano e loldato ( per efiet cofe 
belle,& v«U)defiderar dourebbe laperle.per fcruirfcne a bifogni : e voi 
(Ce non per altro , alni eno per infegnarlid quelli cbefi diletran feileg- 
giar con esfi jd’hauerne notitia vi dcbbe effer caro. 

DELLA NATVRA DEL SALNlTRO, E DEL MODO CON 
CHE A FARLO SI PROCEDE, CAP. I. 

L S alnitro ( come alii luochi delli lali vi disfij e vna mi 
ftione di piu foftanze,eftratto con fuoco e aequa di ter 
re arride e Ietaminofe,o di quel fiore,che (putan lc mu- 
raglie nuoue , in luochi opachio di quella terra che fi 
ritrona Imofla dentro alie tombc ,o dishabitate Ipelon 
che,ouc Ia pioggia entrar non pofla:nel!equal terre ( fe- 
condo’l parer mio ) vi fi genera d’humidita aerea bcuuta e prefa 
dallaterreflre ficcita: lacui natura (per Ii fiioi effetti ) confiderando, 
non mi fo rifolueradire,che cola propriamente fia. Lidotti e fapien- 
tisfimi Phifici (oltre alie medicinali Ipericnze ) per il gufto ( trouato 
lofaIfo,e comolta iottile acuitd,e cofideraro il molto luo mordicare) 
fi riloluon adire, chclfia di caldae lecca na tura :d a 11’altra parte veden- 
dolo efier cofa generata daere , e tocco dal fuoco farli ir.fiammabilc,& 
vaporofb,& deuarfi con Ipauenrola impetuofira (cotne compollo fi ve- 
de n ella p olu ere dei le m i 1 i tar ar t igl ia ri e ni ani fefta m ete d i m o firar impa- 
re che fia di natura daere caldo e humidoj&appreflbjvedendoJ con lu- 
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eida e trafparente bianchezza,e chca ogni fnoco e fenfibile,come cofa 
all’acquea natura conforme 1 par chedir fiposfi, chel fia di acquea 
nicura>trouadolo graue:al cha s’aggtonge lafperienzadel tatto,e della 
niolca .infrigidagione che mette nellatqua a tepi eftiui , drinfrefeare il 
viir>,e che con piccol pereo da li tritura e rorape , potrebbefi dubbirar 
ch ai fode di natura terreftre: e tato piu, che brufciandol conaltretan 
to folio coucrceli in pietradura,e biatica:talehe,per concluder,d’ogni 
qualita d’clemento pare che tenga predominio .Hor quello daantichi 
Scrittori fu chiamato nitrore Plinio nclle naturali hiftorie nel. ? i.libro 
di ce, quello effer non molto differente dal lale: la cui natura par anco 
che a Vledtci non fia (tata nalcollaie troualene in molti luochi.ma il mi 
gliorc trouafiin Macedoni a; Pur li moderni > masfime quclli delle par- 
ti noftre,dicono che Plinio, egli altri Scittoriiocredono minera.-eforfi 
fallanoiperchc veiVe d'artificiule»c’hala medefima virru.e forfiaffai piu 
potente di natura :& alLiflesfi medicinali effetti,meglior chel naturale 

10 rrouano.Hor quello ('come v’hb detcojfidlrahe delle dette terre le- 
taminolc , pur che la terreUe ficcita dalle pioggic non fia ftata eftintat 
ma il piu oteimo di cutti fi fa diletaini d’animali,e6ueribin -terra, nclle 
ftalle,o nelle latrine, longo ternpo 116 vfate:e lopra tutto , di quello che 
depede da porci , lene caua piu, e migliore : Qual effer fi voglia di tali 
1 e tami, bifogna che ben dal ternpo fia in terra nfciolto»e rifeccato dalla 
humidira : anzi bifogna cheffa terra fia quati poluerola.A' volerne ha- 
uere il faggio.fe e buono,li puo coi gulto della lingua aflliggiar s’e mor 
dace,e qnantoie trouandola potente fi, che ui difponiate di volerla la- 
uorare fhauendone quantiti)e di necesfitafar apparecchio di calda- 
ie, forni, tinelli , o caffeie cofidi legne,ca!ciua,cenere di foda,o cerro, 0 
quercia : ma pritna mente d’una capanna grande > o altra ftanza mura- 
ta, vicina airacqua(percheglene bifogna aflai, fi come anco di terra: 
e commoda al hioco , e cofi ogn’ altra cofa neceflaria .)Ma prima fanfi 

11 fornelti per le caldaie,e vi s’adattano fopra,fi come vfano di far ii ten 
toriiordinafi dapoi vn’armatura , o due longhe quanto tutta la ftuntia, 
e larga fi, che commodamence fopra acaualloftar vipoffan bottesfon 
date, caffe quadra te,ti ni, o tinelli itifino alia fomnudioo.odo.o.ioo, 
( fecondole catdaic , eia capacitidel luoco^efraogni duadiesfi vafi 
fi mette vn tinozzo per recipiente delfacqua» che (a ra da (colare, o vi 
fiadatta vn canale di legno , che pasfi i canto a canto i gli orlijfottoli 
fondi de tina^zi , quali hauete mesfi i cauallo,fi che riferilcacon la te- 
fta,che fcoli tutto quel che riceue in vn tino grande, o in duc ,capaci d 
contener tutte le aeque pregne di foilanze di falnitro » che da tinazzi 
vfciranno:& alie botte sfondate, tino zzi,o caffe che fiano.nelfondo de 
quali fia facto vnbuco da vna banda, con vn trinello, che fia grande, 
di larghe^za quanto vn groffo, o poco piu , ouer tre<j 0 quattropieolii 
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efopradicfrofimettevn poco di tela rada, ouer ponte di fcope,o pa- 
glia,acio chc tenga Ia terra in quel Inoco fofpefa,e faccia colatoio all’ac 
qua , che s’ha da metter appreflo di tal terra , che lanorar vo5ete,aflag- 
giata coi gufto,o in altro modo, tal che fiate certi, che co n tenga falni- 
tro :hauete poi a far in mezzo la ftanza, oue s’hi a lauorar vn gran mo 
teipreflb alqual n’hauete poi a far vn’altro , perla meta menore, che fia 
due parti di calcina viua, e tredi cenere di cerro, o di quercia,o d’altre 
ceneri , che rendano al gufto /apor acuto e fortete mefcolarete poi !un 
mo nte co 1’altro benisfimo,& impicretc le tine,c’hauete mefle a caual- 
lo, di tal conipofitione, fin appreflo labocca vn palmo, ouero(non vo- 
lendo mefcolar infieme le ceneri conia calcina )metterete prima vn 
palmo di terra nel fondo delle tine, e dapoi vn fuolo d’tin o dua dita di 
ceneri fopraie fopra quel poi , v’»altro palmo di rerra, & vnaltro fuolo 
di ceneri e calcina rtmile: e cofi mettendo vn fuolo d’una cofa e vn del- 
1’altra empieretetuttele botti,c tine,& altri vafi c’haueteadattari, per 
fin (come di foprav’h6detto javnpalmo,o mezzo braccio, allaboc- 
ca:equel reflo poidivacuo,c’hauetelafciato,con vn doccio 1’empiere- 
tedacqua: laqual , per turre le terre penetrando , a poco a poco la la- 
fciarete fcolar nelli recipienti,odocci,odoue volete,fi che la conduchi 
no in vno o piu tinazzi, o doue vi pare:e cofi gnardarcte di ricorre ben 
tuttaracqua,chemetefti fopra le terre, paflandola per libuchi de fon 
di, pero che foco portardruttala foftanza e virtii dei falnitro, cherain 
dicta terra:dellaqual,ponendouene alquanto fulalinguada guftarete:e 
trouandola mordace e falfisfima, allhora fora buona,& harrete ben fat- 
to:fe non, di nuouo Ia riporrete fopra alie inedefime terre, o fopra d al- 
tre nuoue: & ritrouando la prima terra carica di Tortantia tanto che ba- 
rti, gli riporrete di nuouo fopra dell’acqua , per m egi io lauar le rimafte 
terre ( ma pero che in vn’altro vafo qucfta foconda fi raccoglia )e dopo 
querta.fipno anco far laterza (accio che perfettamentes’habbia l’ul- 
timo d’ogni loro fuftanza: ) ma quefta feconda , ne manco la terza deb- 
bonfi mefcolar con la prima (fegiaper forte lanon venifle dei medefi- 
mo fapore : ilche non credo : ma ponganfi da per fe , in altri vafi , pero 
che fon buone da porre fopra la muta delle fuccedenti terre)e cofi fe- 
guirete , raccogliendo vna buona quantita di taliacque(auertendo pe- 
ro che fianoben cariche di nitrofa foftanza : Jlaqualfe non vipareflc 
di quella perfettion,che vorrefti,di nuouo la riporrete fopra 1’iftefle ter 
re,o fopra altre nuoue,per fino chela vi fotisfaccia,e che Ia cognofoiate 
pregna di gran foftaza di falnitro .Oltre a cio , fi fa vn forncllo, 
con vna o due caldaie di rame murateui fopra , qual fiano grandi, fi co- 
mo quelle ch’ufonolitentori ,equefle tali fi empiono poidellafopra- 
dettaacqua nitrofa: laqual (fi come gia vi ho detto)fia piu caricadi 
foftanza che puo (talche n‘habbi cerca li dua terzi ) c facdart cofi pia 
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piatio bcfllir tanto, chelaritorni vn terzo , o incerca:& dapoificaua, 
& metteli i ripofare ia vn cinozzo grade,coperto » ilqnai fia ben fer- 
rato co cerchi di ferto, & faldo & ftretto uclle comiflure, accio che no 
verfite colhquado tal aequa e pofara , & ben chiara , c dalJa tcrreftre & 
grofla maceria,c!iin fe c6teniua,diligentemente purgata , fi caua , i di 
11110 uo fopra ia i defla caldaia»o altra,a far bollir /i ritorna:& perche,o 
gni volra che boilc(fe no Ii anertiflejfi mette in fpiuma>& alie voltc,ta 
to (i g6fia,chc fpefle volte trabbocado verfa,& portalene afiai dd buo 
noialche volendo remediare,!! fa vn capitello fortedi tre quarti di fo- 
da, o dicenere di cerro,o di quercia, onero di cenere di lanfe d’oliue, 
che fono co&perfetta,& coi quarto di calcina,& dipiu,perognilibre 
cento di aequa, vi fla difciolto quattro libre di alume di rocca : & bol- 
lendo la cddaia/i piglia dd dicto capitello co vn boccale ,& vaflene- 
g!i daedo vtio,o due,pcr volta,& masflme.quado vedereteche 1’acqua 
dal falnitro fi eleuain fpiuma,laqnal,fra pocodi tempo calar vedrere, 
& fil ii chiara, Si bella, & di arjztirrigno colore:& la farcte tanto bollire 
che le parti acquee fottili esbalino, & qucllc dd falnitro smgrosfino: 
tal checauata,& mella in cafle o tinelli,rifreddata,fi congelmlchefifa 
meglio, quando 1’acqua c codotta minor quantira,cauando!j, & met- 
tendola in vna caldaia menore,ch’in clfa e difpofta alia congelatione: 
laqual aequa aflaggiata,8t vedutala ridotta fi,chcla congeli, lacauare 
te, Si porrete in validi lcgno,ouero di rerra , cheliano rozzi perden- 
trojcon alami legnetti,a cogelare,& cofi lalafciarcteraffreddar,& ri- 
pofdt benctre o quattro giorni, per decatatione,cioe, per declinatio 
dei vafo, onero per cannella mella in fondo:e tutta Facqua,che non la 
rd cogeIata>cauata,’a faluarete,pcr ricuocerlaftfc il falnitro , che coge- 
latoinquantiti trouarete,fara (ecodo la virtuch’era neU'acqna,o nel 
la terraimala clarita Si bellezza verri dalla virtu della maeftra dd capi 
tellojchefl gli va daedo nel bollire,ilqualhi forza di purgarlo,&farlo 
venir comeraffinato nella prima cotta diorleuato quefto con vn lcar- 
pello dalle Ipode dd vafo,oue e cogeIato,& nelic fue medefime aeque 
lauato,lo porrete d fcolar fopra !e tauole,& ad alciugarbenisfimo dal 
l’acqna:&paredoui clfegli habbia dibifogno,o pur voledolohauer ol- 
tre al commune vfofper qualche voftro eftetto)piupurificato, & lenza 
rerreftrcird grofla, & lenza graflczzaal rutro, & lenza falc ( che per fdc 
poluer finisfima,Si aequa forte da paitire cofi eflerc vuole, in fonnna, 
per qual fi voglia caufa, che cofi venga vi eshorto for vogliate,pur faC- 
fi in vn delli dua modi , che qui fuflequent emente v’in/egnaro : )il pri- 
mo de quali, che piii mi piace,e,con acqua:& il fecodo e,che co fuoco, 
& co aequa s’afiina in cotal modo, pigliado della lopradctta maeftra, 
fatta di caldna, cenere, & alume diflblutosedapoi p ogni barile di ae- 
qua c'hauece mdfo licIU caldaia, per disfar il falnitro, vi mettrete den- 
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tro quattro o Ici boccali di ral capitellojoucr aequa fbrfe:& in tal qti 
tad aequa tofi pre parata mettreti taro lalnitro quanto vi parra balla- 
te d ben liquefarlo : & fatrolo cdl bollirben ri foln ere , & villo tlic coi 
boglio hauri' albate le fpiumc,allhpra lu canarete dclla calda i a, & por- 
retclo in vntino, nelqual habbiate prima polio in fondo quattro dita 
di fabbiondi fitinic ben lauarc,elo cuoprirete con vn pannaccioieper 
vn buthecto > i'haurcte fatro tiel fondo, d poco a poco in v naltfo ct- 
nellofpoltogli forto per recipiente,) colar lolafc i aret e;& cofi qucftac 
qua che ne vfcira,mcttrete poi nella mcd.fimu.o altra calda.it a ribol- 
lirdi miouo,& d fur maggior parte di qntil'acqiia,che vi metrefbbcua- 
porarce finalmente lo fare te bollir ramo.infin che vtdiute chcl fia da 
riftringere,dandogli qualchc volta/' neiPopcrure ) vn poco dclla fopra 
detta aequa forte, Se masfime,quado gofiaffe&leoasfi le fpiuiue: &tal 
materia cofidilpofta,cauarete della calda iu,& la pon ere in caffe, o al- 
tri vafidi legname.d congelarcdaqualfcflendo grati quantitd) i ntreo 
quattro giorni trouarete congelato qmdlo rhe lara da congelare ;del 
qual furet e f cauandojcome di fopra ddlbiltro tacelli : & qu dia equa, 
chfiuifi cogela,di nuouo li mettedriboilire:& coli andrete facendo di 
volta in volta per fin che fi riftringa & cogeli rutro:&in tal modo hau 
rete il lalnitro bianchisfimo & bello, & allui miglior chedella prima 
cotta. RAKFiNAStauco il lalnitro in vnaltro modo,cioe,col fuoco(ma 
poca quantitd,volcndolofarbene:)& per ben che lia modo pre).io,po 
co fi coftuma pero ana ferue d cauare il g rufio dei lalnitro, perdie man- 
da in fondo allai terreftreitd fpur d me piu piate la predetta via ,dd 
purgarlo con l’acqna,che qu cita, che coi fuoco : Jper furdunque qne- 
fto,p i gliali vn a celata 6 akro vafo,di ferro 6 di rame, & cmpielt dl lal- 
nitro,& fasliui fopra vn coperto di ferro 6 di rame,o almen come vno 
di quelti da pignati , fatto a polta,di terra , groflb d baftanza , atrato 
da poter leuar& porre d volita poila:&: tal valbfia ben coperto, & ac- 
eo nc io :& mettefi poi in me^od vn buo fuoco di carboni & coli fon 
derasli il lalnitronlche fi fcuoprepoidal pratico ar tilia, quando cgli fi 
crede chel fia fu fb,giiardan dolo;& le non e ben fulo,lo ricuopre &la- 
fcialo ben fondereielfendo poi ben fufo,pigliarete pohicrcdi folio fot 
tilmente macinata,&andretela ponendo di fopra:e fe da fe no vi fiap- 
piccalfe il fuoco, ve 1’appiccate voi : & appicato , lo hlciarete brufeiar 
in lino atantochel folfo totalmentc fi con fumi ; pero chealtro non fi 
brufciachcle (ole fiiperficie,& certe grofie^e ontuole dei falnitro :le 
qualif quando fiuno brufciatejlo lafciarano c hiaro St netto : Stallhora 
loleuatetcdal fuoco, lalciandolo freddarc , clu ndvalolo trouarete 
tuttoin vnpe^qo bianco dapoiche fata raffreddato, allafimilitudine 
d un mannoie tutte leterreftreitdrimaftc nel fondoie lara falnitro per 
farpoluere, manon adaltro, allai laudabile:c fopra tal opera delfalni- 
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tro tanto aflottigliato 1‘ingtgno delli hnomini,chefi rroua mododi 
farne prodar alie terre, thalli luocbi,che no n’haueuano prima, diflol 
uendo il falnitro con acqna>& con quelVacqua bagnandone leterre,& 
lafciatole cofi ftar certo (patio di tcpovvi ii genera il falnitro, cioe che 
qael che vi fu mdfo di gran longa moltiplica anco:3r e cofa certa, che 
alfar falnitro, le terre gia oprate,mefle amontinatc inluococoperto, 
fi, che 1 e pioggie non lelauioo,frail fpatio di cin que olei anni fipof- 
fbndi nuouo rilauorare,& fi ritrouardhauer rigcnerato (alnirro, & re 
dcrncaifai piu,che non fecero la prima volta:& ructo quefto che v’ho 
detto in quelto cupitolo,e quato dir vi fb dei falnitro. 

DELLA POLVERE CHE SI ADOPRA ALLE AR- 
TIGLIARIE, E L1 MODI DA COMPORLA, 

E FARE. C AP1TOLO II. 

Randissima & incomparabil confideratione e,fe 
dalli D em on ii,o pur a cafo , fu 1’inuetio n d i colui, ilqual 
troub di comporre la poluere, chefiadopraallearti- 
gliaric:perche a tal i nuet io ne tutti glihuomini di ogni 
eta, dalla creation dei mondo infino a quelgiorno,che 
dal proprio inuentor fu mefla in luce, di gran longa ha 
coi fuo intelletto gli altri nociui ftromenri foprauanza 
to:!a oue tanti dotrisfinfi ,ansy diurni intellecti, d’ogni faper& po- 
tere.habilt fonfiricrouati,chefperben chabbinocon lorvigilie, non 
folo rifafcitato.St trouato nuoue fcienge,&:arti,hanno ancora hauu- 
to notitia di tutte le cofc naturali, chc fon ftate,&lonoal mondo 
coinpreheiifibili,de{cendendo al centro della terra, & (agliendo infino 
alia forma delciclo,a gli Angeli;& infino d Dio con loro ingegni fono 
trapafiati:8t 11 ’hano hauuto quclla vera 8: certa cognitione, come fe p 
tutto corporalmete fiari follero: fra qudi,cerchili pur, no fi troua che 
tanta gradegga deffe: to como qnefta dimoftrime anco pur di gran lo 
ga clfa qnefta cercamente fian accoftati: attelo che co 1’operatione di 
eifi fi rapprefcntanoli piu formidabili effetti dcl cielotcon liquali,ben 
fpeflbCcon eccesfiuo danno & offefade gli huomini)fiprouano,coime 
fe in quelli follero repentini folgori , ofpauentofi terremoti : perche 
( come fi vedejeo le loro for^e percuotenfi li edificii,che d’artificiofe 
ftrutture farti fono, per refifter a ogni violenta.* & cou quefto me^go 
finalmente fen^a repugnata fottopongono: & anco li monti al volere 
de gli huominijContal meggo non folo $’approno, mavoltano le lor 
radici fortofopraital che neiluna cofa terrena e,che dal potente vigo- 
re di qfta vmta.d gradetnete offefia non fia:per ilchef come ogni gior- 
fio fi vede^per que ita hor fi pigliacaufa di far varie machine di metalli, 
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& altre cole d’adoperar la ripchiula , & hor caue lotterr;mee(non per 
aItro,che.p' poter megloli fuoi nochii efFctti d dcftruttion degli huo- 
mim,& delle loro cole adoprarejjtal che,chj ben confidera,vedrd efler 
piu nociuaalla viradeghhiiominiqfta fattadaH’arte, che li mortiferi 
veneni in tanti animali , & herbe,& in tjnt’altre cofe dalla natura pro- 
dotte:delli folgori proprii dei cielo e anco aflai piu nociua quefta:piu 
chel ferro ftelb,& fatto Iongo,acuto,& tagliente,in tanti tempi,p tut 
re le militie fempre vlato,d oftela della v ita:attefo che le cole d’eflo no 
ibnorutte lenzalperanzadi (campo: madi queftadirfipuo.nelfuna* 
("anco che lia minima: Jc dim et tendo in tal tftetto dirue, diro dellam- 
miration grande >ch'in molti nalcie , che tal compolitione in fipoca 
quatirddi materia vn tal fubiro & repetitio effetto faCcia,come fa:ma- 
chi con la tramontana della philofophia naturale d camino la fua bar- 
ca mettera,trouardquelIo,ch’;inco molti fpecolatori hanno trouato, 
qual e,ch*in qoefti /impIici,co che fi compongono le polucri,fono,co 
me in tutte 1’ultrc cole generali, in poteria gli elementi : ma(pcr ql che 
fi vcde)(bno tutti proporcionati d vna certa lottil ficci*d,atra d intro 
durui facilmere il fnoco:3c introdotto,molripli taruelo co certa r.igio 
ne, che li Philolophi hanno, con Ipenentia, ritrouata:& fcriuendo,han 
nola dimoftra,coldirei ,ch’esfi lanno chuna parte di fuoco occupa il 
luoco per dieci duria : & vna d’aria , per dieci dacquarSt una dacqua, 
perdieci di terraiperilche.elfendo la poluer cofa corporea cterrdlre» 
copoftudi quattro elemental potentie , & effendo ltrodotto j) fuoco 
per mezzo dei (blfo nella maggtor parte della fua arridezza,fa vna ta 
ta & tal moltiplication daria & di fuoco, facendo co rhumiditd& tec 
reftreitd fotcile vn vapor groflb accefo:ilqual,oue’l fi rroua, mille volte 
tanto,e piu.non gli fariano capaci li termini d contenirIa,& ciafcun di 
loro(in fua natura)combattendo,per vincerl’un Valrjro, firintiigori- 
lcot),e conuerto in furore>& ingran ventofitd,rifpetto al caldo & hu 
mido:8ccofi, non potendofper la loro grati controuerfia)llar infie- 
mc,e di necefitd che fi sforzino di venir fuori,cioe,l’aria all aria, e chel 
fuoco cerchi d’andar in alto , tirato dalla fua nat «ruf anco che come 
agente fuperiorc,& piu degli aScripotentisfimo,prirnach’efchino dei 
fuo dominio , in fe tutti li conuerte: e di qui nafcieil grand’impeto,p 
ilqual bi(ogna,o che la cofa ncllaqual fi troua,fi fpezzi, o chel rdiftcte 
piu debil gli ceda:& qfto, effendo la palla chefimctte nelfartigliarie, 
fa gli effetri che noi ve diam o: qual, chi per rugio no li intende,gli paio 
no iniracoli.Ai.CVNl alrri fono che fe marauigliano,& non intendono 
da che caufa nafca quelfhoribil & gran ftrepiro che la 1'ufcir della pal- 
la dalla bocca deirartigliaria: ilche, s’anco in quefto confidcrasfino 
naturalmente lo effetto dei fo Igor celejtc & naturale , non pigliart b- 
bono marauiglia alcuna di quello terreno, fatto dallarte, c1k< ftcodo 

ilmio 
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.ii mio iudicio,rni pare che tale effetto prQceda dalle caufe cire io vi diro 
1’una dclle qqalfe l’aere che e fuorialla bocca deirartigliariajCual hi 
ii Tuo corpo per natura vnito,&refiftshte' & nella (na pavte bafla,rifpet- 
to alia vicini ra defacqua & della tcrralia in fe qualche frigidez za acci- 
dentale & denfita.Da fronte a quefta e il fuoco , che fi genera della pol- 
uere nelfartigliaria.calHisfimo & contrario alaltre qualitaelementali, 
& disfimigliamc corpo perla fortilita fuaa quel dell’acre,pcr iiclic vfce 
do impetuoramente il fuoco moltiplicato nello ftretto delfartigliaria 
infieme conia palla lolida , ponderola,& dcnfa come efcc ,& fcontran- 
dofi nelaere, rcfiftente , conmasfima violcnzala frange,& nel fare tal 
frattura nafce lo llrepito,come,qii3fi per la medefiina cati fit , neila regio 
media ddEaere fi generano li tuoni & li fulgori di vapori grosfi accefi, 
& come ancora alche fi congionga la lubbita alterari one facta dei frigi- 
do aere fuori cid’artigliaria nel fuoco, che di qudla efccjcaufa di (crepi- 
to manifefla.i chi c6fideraralteratione,chefail caldo coi freddo,met- 
tendo vn ferro,o altra cofa rouente , con fubbira preflezza nelfacqua 
fredda, Alche agiognere fi puo Ia percofla che fa l’acre che nella canna 
ddlaarrigliaria quando vfcendocacciatadallaforza dclfuoco& dalla 
palla fi fcontra nelaere efteriore,qnalc,per entrare nel vacuo^e faccia 
per fiia natura il fuoco , repugnatio l’un contafaltro & fanno flrepiro, 
&cofi per tali ragioni, per non ve ne fitpere comprehendere alcuiValtra» 
credo chelo flrepiro & fuo no grande,che nel tirare dei farti gliri e fi ferj 
te,deriuinonda altro.Hor quefleialmie ragioni appreflo di voi,od’ai 
tri edendo potenti, perchehabbiate tal notitia, mi piacerd hauerledet 
te.Ilchc non face ndo,fcu (aret eia miapoca philofbphia ,che piu la non 
fi flende , & accettarete il defideriomio, che dare ve tfhabbi voluto 
quel che poffo . Hor tal cofe lallando daparte, fenza difpute verro al 
camino della pratica dei coniporre& fare talpolueri , come v’hopro- 
mefib fare , dellequali trouo che fe ne fa , & anco effere neccfiario di far- 
nedimolte forti. Madi tuttelebafe loro fontlotre fimplici foIi,cioe 
falnitro , folfo , & carbone, & con quel li clii la va proportionando a vn 
modo & chi a vnalrro . Et anco fccondo li efletti dellc maebine & flru- 
menti ,nelliquali adoperare la uolete, c neceflario farla,pcrche non 
della medefima forte lavuolerartigliariagrofTa chela minuta , come 
fa ogni Bombardiere, o chi Iddopera. Alii archibufi da braccia& alii 
fchoppi non fi ricerca p oluere comu ne , allelingne , pignati, & palle di 
fuoco non vuol effer fina ,mapropriamenteaogrij effetto vna delle 
fbpradetce fpecie, fccodo gli flrumenti,che adoperar fe hanno, Attefo, 
che fe quel la de fartigliaria grofla la ad opera fle alii archibufi & fchion- 
pi appena difcoflarebbono la palla dieci braccia fuori della canna, 
& s'adoperafle quclla delli archibufi a farrigtiaria grofla fen^a gran 
diferecione, facilmente rompere o guaftare le potrefte , a gli altri 

V 
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efifetd, come v’ho detto , non v’c dubio che le non fono buone . Et per 
concludere ogni poI'uere,a volerc che la lia buona,vuol funere rrc par- 
ti.La prima che la fia copoftada luoi materiali che non habbino rerre- 
ftreita groifa.La feconda che la fla foctilmeute pelb»& li materiali infie 
me bene incorporati . Laterza che Ia fla d’ogni humidita benislimodi- 
fecca,che cofl haucdola,fiadt che (orte /I voglia.hauerete fempre !i flioi 
effetci gagliardisfiitii & potent i. E’l maeftro vero delledifferentiein tal 
cola c’l falnitro, perche da lui, per quel che fi vede , di pende ogni forsja, 
peroprimamente vedretehaiieredi quGUoitiqtuntita,& che fiu puro 
& necto & di natura potente,ilchefi cognolce bmfeiando fica ogni fpe 
cie d. pohiere firicerca che’lfiadi buonalorte . Hor per fare lapolucre 
commune per artigliaria grofla, fi pigli parte tredi falnitro raffinato, 
dnedi carbone di falci o,& vna di lblfo,& ogni cola macinando siucor 
pora bene infieme,St da ogni humiditi,come v’ho detto, s’afeiuga. A 
volerc fare di quel! a delle arcigliaric tnezzane , fipiglia parti cinque di 
falnitro raffinato, St vna& mezzadi carbone, & vnadi folto,& macioa- 
dola (bc;i!mentes’incorpora, dipoi smgrana Stafciuga . A farcquella 
delli archibnfi & fchioppi,fi piglia parti diect di {alnitroSc# vnadi carbo 
ne di vcrgelle di nocciolo monde,& parti vna di folfo,&peftado o ma- 
cinando benisfimo le affotttgJia&mcorpora»dipoi fi grana & afeiuga. 
Alcuni fono che , per farlamigliore , metteno tredect parti & mezzo 
di falnitro , duc di carbone , & vna Si mezzadi folfo , & tutto bentsfi- 
mopeftando come Taltrc 1 “incorporatio . Ma per che in fare talpolue 
ri,per efler cofe che facilmentc s’incendono,non fatebbono fenza peri 
colo, di chi le fa,(e non vi reinediaflero coi bagnare,& perdaduercice di 
non lc pefiare afeiutte li per euitare tali pericoii , come perche anco fi 
peftanp meglio,bagnareteIa con, aequa comune fino a vn certo grado 
di humidita, che prela in mano fi contenga. Alcuni fono che labagnano 
con aceto, & alcuni altri per pitt forti ficaria con aequa vite canforata, 
Io ho femp viato, quiido Iho fatta fare, aequa comune, ne vi fd dire qual 
di tali cole meglio operi, che mi riportoalle fperienze di quel tal. Ma, 
per dirui il parere mio, dubito che Taceto, oTacqua vite pocoo nulla 
piu che Ta equa commune in tal cofa operi . Perche cuaporando, co- 
me fanno, e di nccesfita bifogna che faccmo,credochedellefoftanzelo 
ro poco vi refti . al furb dd carbone fono alcuni , che oltre al faU 
cio.il fanno di nocciolo,& chi di fermenti di viti, & chi di lauro ,& chi 
delli fcorzi de frutti dd pino chi di que vimmi chefi fanno letefte, 
& chi di fam buchi giouani , & chi di canite. Er in fomma turti li carbo 
ni che fono fatri di legname dolce con midollo aflai,&che fiafotti- 
Ie& giouane, & fenza durezza di nodi, fono btioniatale efercitio, & 
fasfiin diue rfi in odi, alia quantiti grande fi vienealmodo che fi fa il car 
bousordin ario,quellochcn’hadafate poco, via di metterle vergelle 
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fpez 2 ate in vno pignato grande, o nitro va/odi terra, odi ferro , odi 
rame, &li ferranoSt coprano & i torno lilutanobene che in nefluna 
parte refpirino, & da torno &di fopragli fanno fuoco ,& cofi ii con- 
cinuano per fin checredeno chc il caldo fia per tueto dentro bene entra 
to,&chc iilegname,chev’hano me(To,fia benisfimo infocato&fenza 
fiam me, o bragie,{o! per tal rifcakl amento brueiato , & dipoi il laflano 
cofi fredare,trouano diqucllegno il carbae fatto.Alcnne volte mi fon 
trouato , per fare piu prefto, hauendo bifognodita! carbone, p i gliare 
quella quanti td di vergeile fecchc & mqnde , che ho voluto, & rotte in 
pegzi & mefle in vn monte ftrette & Ihb dato fuotb, & fattole tutte bc 
nc brufeiare , Dipoi con vna fcopa vi fon ito a (pargeudo fopra aequa, 
& con )a medefima fcopa molle ho fparto il fuoco , & tanto fon anda- 
to in qua & in la ri monendo H carboni acccfi & afpertoli dacqua , chc 
gli ho fj>enti,& cofi ienga tante difficulta alii mici bifogni me ne (on (er 
uito.Molto vril cofa,angi forfe e r.ecefiaria,cheio vi ragioni delli modi 
& facilira dei peftarla, per poter ne fare quatitdeon ficurezza. Antica- 
mentefi foleuacon cerri mulinetti & tnacine,come le farinc, a braccia 
macinare,ma era via molro pericolola,o!rre la fadiga . Perche ta! cora' 
pofitidne con le pietre infieme fregandofi di tal (orte r i (calda ua, che vi 
produceuano facilmcnteil fuoco , &masfime per effere materie tutte 
difpofte a furio , come anco aduiene fregando infieme due vergeile di 
lauro fecche con vna poca di violenza fubbito vaparifee. Et perquefto 
alctuii fono che tal poluere ledigrofiano St fchiacciano con maci ne fi- 
ni ili a qucl dd vlitiicra , & alcuni la peftano con il medefimo cdificio a 
acqua,che detutti 1 i modi quefto e il migliore&piuficuro,& chc mc 
glio & con manco faltidio & fpefa fi pefti. Aleum che no hannocomo- 
dita delfacque, fanno co vnaruotagrade adattata,checolfuoftile!eua 
piupiitoni dileccio fecco grani {kfortfichecafcandobatteno indiuer 
fimortaridi Ugnocauatiin unatraue di quercia, aquali alcuni hanno 
fiat ci li fondi di brongo Aleum fono che la fanno a braccia con vno pi 
flouedi leccioa vnaponta di pertica co vna fune attaccatopcrdritto 
fopra vn mortarodi bvongo,o di legno, facilmente fi pefla. Alcuni al- 
tri fono che la pe fla no in \n merraro di pietra con la bocca alqnanto 
larga con vno piftone di Iegno co vno manico fimile a vn martello,oue 
ro maglioj&quefti Si de gli altrijthc fi potrebbeno fare, fono circa alii 
adattameti per peftarla farla fottile Scincorporarla infieme, et per 
compohla gia,s’i](aua pefareli materiali ogifiun di per fc & cofi in 
fieme andarli peftyndo, Dipoi parite a alcuni aitri di peftarc ogn i co- 
la d; per (e & ftacciarle,& dipoi infieme comporle. AI fine per il 
modo migliore & piu prefto fi pigiia la quantita dcl fal nitro, che 
voi volete metterc in opera , 8 : fi inette in vno caldaro con tanto 
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d aequa quato penfate die me flo al ftioco a fcaldar bafri d rifbIuer!o,S£ 
dipoi rifoluto il leuatc Sc poflatc in terra in lnoco ferino ,& vi mettete 
la quantitd dei carbone, che comporta, cofi in pezzi , per mancofafti- 
dio/oe fhauete,5c rimenado 1'incorporace codetto falnitro rifoluto. 
Dipoi habbiate ii voftro folfo fottilrncte pefto & ben flacciato,& rime 
nando con vn bailone il carbone & falnitro ve 1’andate fopra gitran- 
do,come fi fa dei cafeo fopra alii rnacharoni, & con il continuo rime- 
nare, meglio che pote te, fa udate incorporando ,& dipoi qucftaconi- 
pofitionc colifattala inecteretc alquanto a pro fici ugare,dellaquale per 
farla fottile & incorporarla non nliauete dpeflare fe non il carbone , & 
al fine fatra fottile & impalpabile, fe potete, la fciugarcre con diligen- 
^a,d’ogni humidita,che la tenefie , & dipoi con flaccio ficto benisfimo 
Ia flacciarere , & dipoi reinhumidendola con aequa commime, o con 
aceto alquanto con vncriiieletto, onero flaccio menandola infiemc 
la grana rete St di rmoiio benisfimo, per poteria alii bifogni voflri ado- 
perare, la fe i ligare te, & afeiura la mettete in vafidi legno (ccchi per con 
fe maria. Er cofi inluochi alti dc gl i edi fici i , douc poco fi prati chi , per 
molti ri fpctti,la locarete,& fe non per altro,perche la flia al afeiutrofia 
buona polnere fi cognofcc dalli pratichi con queito faggio, prima al co 
lore fe le molto nera,e fegno che l’hd carbone affai,ouero che lc h umi- 
da, & quando la flrtttulace fopra dvn foglio il tegne piu che non douc 
rebbe,&tirandola coi dito vedere feiae fottile, & fele ponrarclline dei 
folfo in alcuno modo v ifi difccrneno, che ragioneno! mente vedere no 
vili dene. Ancora fe nepiglia con treditavna pizzicata,& fi mette fopra 
a vn foglio bianco,& fi mette dpoflarelle difcollo vndito,o duefuna 
da 1’altra & fegli da fuoco,che fe c buonada vedere ce tutta cognogiarfi, 
& con vn vigore p refla mente accenderfi, & non bruciare pur fotro i! 
folio, & che dVffa refli refiduo ne groffezza alcua ne di folfo, ne di /alni 
tro.Ilche eflendo, vi denota effere mal incorporatojo efieretriflo &co 
tcrreflreiti el lalnitro,ouero edere humida , Uche al tirare de 1’artiglia- 
rie noti opera bene,olcre dmetterle in pericolo . Et fapiate che !a pol- 
uerc trifla e vna fpefa mezza gittara,5c e vno errore grande di chi Ia fa, 
o la fa fare,percheal bifogno maca de gli effecti fuoi,Sc fa molte vergo 
gne alii Bombnrdieri che fiadoperano,& pero ci fi deuc vfare dilige^a 
Scanemredi farlacome d ponto v’ho infegnato. Molti fono ehemet- 
teno in campo vna bugi a dicendo, che fanno fare polnere che con cila 
tirandoartigliarie non fa ilrepiro, ikhee imposfibile interuenendoni 
il fuoco St 1’acreperle ragione Ibpradette, cheoltrc d non potere fare 
quel che dicatio in vn’artigliaria , noil faranno in vno di quelli fchiop- 
pi che viano li putri tirando, quando fbno maturi i fruttide lauri, & ol 
tre d que flo vi fi potrebbe dite de falere cofe plequuli percottendo fi co 
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gnofce che tueto procede dei frangere deflere. Ancora fono molci 
che dic;mo,per no fr tegnere di negro le mani .iaperla f-;re bianca co il 
midolSodn lnoco di carbone, di gionchi,onerodi iambuco. Altri rofla, 
metcemloui !i ruofoli di campi fecchi,8c altri azzurr a conii fiori capefi. 
Alcuni ait ri d icano. per farela poluere pi u gagl i arda & potite eflere vti 
le a metrere in ogni libra di folfo vifonciadi mercurio , fendo prima il 
folfo Sciti effo apocodpoco tnectendolo, Alcuni altri fono che di- 
catio per fire il tnedefimodicano per ogni libra di falnitro mettere vn 
quarto dYtnciadi fale armoniaco. Alcuni altri fono che d icano il car- 
bone fjttodi giochi bruciati,odi tela di lino brticiataefleribpra a rut- 
ri gl i altri carboni che adoperare a tale effecto fi pofl'ano,&qfto c qua- 
to delfal nitro & ddla poluere io vi fd dire» 

D ELLl MODI CHE SI VS A NO A' C ARI- 
CARE LAR TIG LIARI E, ET A' FARE 
CHE GIVSTAMENTE TIRINO. 

CAPITOLO TER20. 




A V E T h da Tapete mefer Bernardino mio clie tutte- le 
cole che iono fattedalarte o produtte dalla naturaiti 
l! quefto mondo,per akro non eflere fatte,che per il fin lo 
ro . Et s’alcuna ne fofle che per forte i! mancafle , inuti- 
li le& imperfetta forebbe , & quelleche Vhanno d“haucre» 
Si ancora non vi fono peruennte feno infrali termi- 
ni defla imperfettione . Tai che, per concludere, hatiendo voicott 
tanta fadiga cuuate le miniere Si eilratti li metalli, & dei rame, ol- 
tre d altri lauorbhauendone facto delle artigliaiieatteal feruitio mili- 
tare, Stdipoi incarrareSi anco pereflefattop:tlle&polueri,(enon per 
ueniflero al vfo dei fine,per i 1 quale fiiron defignate, le fadighe voftre & 
le fpeie come per fe Cirebbono,& fanen proprie di quellc cole che chia 
mare fi potrebbono inutili & iinperfcttc »& pero edibifogno di veni- 
re alatto operat iuo dei tirar!e,a1qualenon fiptio perfettamentevnire 
/eogiutna diqflc prrriche il' li ricercamon e proporcionata prima I’u- 
na a 1’altra.con pighare tanta di quella poluere, che auanti liauete fatta, 
che faci I mente leni con la violenza dei fuo fuoco ilpeibdtllavoftrapal 
Ia, A la condnca done diffegnate, & anco che 1'artigliaria che l’ha a rice- 
nerefia ralechefopportare lapofla fenzapericolodi kfiotic, & anco- 
ra cdibilbgno che unco lo Ur umento conilpefo& con la grandezza 
di qtierto materini, fuoco , thegli hauete nel corpo collo cato, habbi tno 
do& ordene,che perilioro piccolo forointrodur vifiposfi il fuoco 
apparente Sc viuo , accio che con la fua forza cacci la palla fopra al fuo- 
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CO materiale intromefla, & che coi hio coipo impetiiofetnente al liioco 
a ponto fenzadi vario percuota,per iiche,o!tre aTordinario adattame 
to,edi necesfita che 1'atEigliarie iieno dritte di fuori & denfpo,& bene 
triuellate & nette,& dipoi al luocOjdone !e v'o!ete metreredu acconcio 
IbpraamodelIi,ehcfi posfino carrere,3c che fiieno Ipianate, di modo 
chenon piu in vna parte che ne faltrapendino , & anco ci bifogna duc 
alrre confideratione con ingegno & pratica dhtrte , pero che l una c in 
caricarIe,cioe dario il vigor Gila potenzaefFettiuadaltra e il dirizzarle 
doue per correrc,chefidice metterle a niira.Percaricarle fi fu vna ilru 
mento come vn doccio,cheli bobardieriet chiami cazza,di lamine di 
ferro,odi rame, logo tre volte qtoc’l diametro della palla, £< U tua pie- t 
gatura facci i ponto Ia meta della circunferentiadd diametro dei va- 
cuo della bocca de l’artigliaria,& quetto fi coiiccada vna delk rdtc fo- 
prai vtio modcllo tondo fatto cbmc vn manfuno dabotte, & che hab- 
bi vn vacuo dietro d’un btiio, doue h mette per manico vna ponta d’u 
haftc,& da pici a queito,neH’altra- ponta della medefiinahiftj.vi II met- 
te vnaltro modelletto fimile, cola cazzadellelamicdetta,pieua di pol 
nere /i mette ne l’artigliaria,& fi porra conefla fin’alfondo,& dipor,voI 
tando la mano fotto iopra,vi fi voeadenrro, ! & coi da piei dei halte fi but 
te la poluerci& fi riftregne & manda al fuo !uoco,& coli co quefto mez 
zo & modo fi caricano fartigliaric ficcando tal cazza nel cara te lio del- 
la poluerc & dYfia empiendola molto bene,& fi mette & fi calca, come 
v’ho di fopradetto ,ne)’)artig!iaria, mala prima calcatura fi battclcg- 
giermence,& di nuouo conia mtdcflma cazza fi ripiglia airre*tanta 
poluere,& cofi come hauete fatto la prima volta vi rifutte,& in lomnu , 
indueo tre volte, lecondo la finezz.i& bonta della p oluere, o fecondo 
la tenuta della cazza ve 11 'andarete denrro mettendo tanta, quanta ve- 
dete per fperin^a fia altretanta,o al meno li doe terzi dei peib della pal 
Ia, onero quel manco che volelte per piii ficurtd de 1'arrighan a , & mau 
co logro di polucre,che coii ancorali viene a tudebilire lVHetto. Ma fe 
1’artigliaria vofira e fufficientc,fatra di buona lega di metallo, di buono 
gicto,& di coniienientegroiTezza,& di canna longa , tanto che k pol- 
uere chc vi fi mette, auanti che la palla vfeita ne fia fuori,fia di fiioco be 
nisfimo incela, & quefta quanto piu longa la facefte & piu poluerc vi 
mettelte, tanto piu maggior farebbe rimpeto&piu potente il fiiovi- 
gorc,perche la forzadd tirare de 1’artigliaria procede da Ia polncre & 
noda l'artigliaria,comemolti maeftri dicano permillantarfi certe loto 
oppinioni di camerc, & loro milii re di canne,& dicano bugie piu gran- 
di chc montagnc.Ma lallateli pur dire,che inquello fcabioavoiricor- 
do a vedere che la p oluere, lecodo Ia forte pqual artigliari 1 lavolcte, 
fiafatta con gagliardo St b uono lulnitro,&. chcla fia ben pefta & benifi- 
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fimo afciutta da ogni humiditd , & cofi mefia Ia poluerc nelLartigliaria» 
comc v’ho in fc gnato , fopra le metteretcv.no ftroppaglio fatto con at- 
qnauto di deno , & con il calzatoro,che c a piei Phafte dei carichatoro, 
i! ealzarete forte , Sc dipoi metterete la palla fenza forza, Ma aduerti- 
te che Ia (ia di tal ibrtc che giuftamente a ponto riempi il vacuo , & fa- 
cilrnente pettnttala canna camini. Maquefta,perche la/liaaccoftata al 
fieno,3i prema la poluerc , con ogni voftra forza & vigore coi calzato- 
ro la battcretc,& cofi hauerete carica la voftraartigIiari3,pereflempio 
dcilequali detto de vna , detto di tutte,& mas fime di qnclle che fi cari- 
cano per la bocca . Carichafeue ancorain vn altro modo , quale li 
pratia il cniamano ifcartoccio , faccndo di cartaavofca idue otrc 
doppi vn cantione , auoltandola fopra a vn legno tondo longo & grof- 
fo , quanto vi pare che fi ricerchi i 1’artigliaria voflra , o quanto volete, 
6: chiufi da piei glicmpieno di quctla poluerc che poflano contcnc-, 
re,S:dipoi fimetteno con la cazza detta nerartigliaria, & con il cal- 
zatoro ii preme tanto che fi fan crepare, & per 1'artigliaria fpandere la 
poluere, & di poi fi mettc fopra lo flropaglio delfieno,&apprefib!a 
palla , comefuccfie a 1’aItre.Et cofi fono carit-he, che imiero tal modo 
vl' nuo c modo aflai prefto,&pcr qudfofitien fattididetti cartdcci 
qnantitii , & cofi ancora fi cetigono pieni , hor qua! di queiH(accadcn- 
dout)piu vi piacc , qucllo vfatc.Io ve n'ho voluto dire tritam en te, pciv 
chemi fon penfato che prima di taleola nonhauefte alcuna notitia. 
Hora haucndole cofi carichc & difpofreda poterle tirare perdirizarle 
& metterle in mira, accioche la palla habbidapercotered ponto nel 
luoco difegnato.Haueteda fapere che ogni artigliaria,lcl’e giufbune- 
te fatta,dal mortato in foori,cofi 1‘antiche noftre, comele moderne ti- 
ranoallacofii. che volete retra linea .Hora per volerc venire al effotto 
di tal cola saccofta 1’artigliaria alia cannomera,profuppofto chefiate 
dentro ali i muraglia,o riparo,fe non al aperto di gabbioni, o pnre feti- 
za,mettere li deuein piano.Etaducrtite che 1’artigliaria dentro ai fuo 
letto (ha iufta & con corde el dapiei coi da capo.Dipoi coi vofiro bu5 
indicio liauete daconfiderare la portata dcllavolhraartigliaria, & la di 
ft antia dclla cola che volete pcrcnotere,.p fecurarui d amuarla , fempre 
ve 1’haue ‘e d’accoftare per piu che potete.Dipoi coi traguardo de l’oc- 
ch!o»mccteiidoui dapiei fopra al piauodella culata, & concordando la 
bocca dc 1’artigliaria con la cofaa ponto che volete pcrcuotere retra 
linea, che (e vi farcte mefib in diftancia conueniente, cioe che la for- 
za della poluerc fia tal che incefii arriuare non potete , fe la palla none 
nelvfeireda qnalchecofa impedita, che aponto non barta douedefi- 
gnato hauete,akhe far,okre al buon giudiciq naturale. &fperientia dr. 
fonga pratica, fi coitmna vatii ftruinenti datraguardarc , & difeernere. 
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1e linee rette,& prima per vederede 1’artigliarie lonoin pfano, d ponto 
s'adopera o grande, o pitcolo,Varchipendolo convnne, incttcndolo da 
pici fopraal me^od ponto de Tarrigiiariadi tragnardi fi fanno varii, & 
fono pareri. Perche ancora che tutti tendinod vit fine , fi fanno in varie 
fonne,li modi che s’ufono fi e di metrerhda pici fopra al me^o apon 
to de rartigliariav& per vn piccolo foro,che ie lo fa dentro a vn cannal 
letto,fi traguardi con vn’occhio , & saduerte che Ia linea pasfi fopra ii 
me^’o dclla cornice della bocca , & ferifcha a ponto nd me^o ddla 
cofii doue voletechela pallaperciiota.il primo coipo fi fa per prona, fi 
per cognofcere Ia giufte^za de l’arngliaria,tome per fperiinentarla bo 
ra della poluere. Er anco per certificarui ladilfantia perpoterfi dognu 
na valere & moderare, occorrendo,& certi ficato che il variare veni ile 
da non effere dritta lartlgliaria , onon effere dentro ben triuellata& 
ne tra, onero da effere male inearrata , per non vi potcre per allhora ri- 
mediarc»vfarete la difcrettionc,& fel differto viene defla poluere la (ca 
biate,o v’agg»ognete perfertione,oucro glie ne date tata di pio che fer 
ua,ancora che non la Iodo, per il pericolochc fimette Tartigliariaper 
il pin logro , & per Ia diminutione & impedimento che fi da a! vacuo 
della canna.Ets’aduknchc bfiaperladifianm troppa,pernon vi po- 
terc comodaniente accoilare,qiii bifogna feruirfi delli ftriunenti & dei 
iuditio,& prima mettendofiaHegnodmrniinato,& altando coniliu 
dicio labocca ddlartigliaria d vna mifurachevi fiateeletta fitira,& 
guarda,fe la palla arriuao non,o doue Ia percorre,& eafo che la piegaP 
fe la linea, & che in tutto perdeffe il vigor Icn^aarritiare, Hanete allbo- 
ra a piu aleare labocca, accio facci la linea Ia forma d areo niaggiore,S; 
ferucndoui,per potereli medefim i termini reitcrare,notarete per mi Iit 
ra li gradi dei voftro traguardo,qnale li bombardieri vfao di dire darii 
di franco, & cofi con queftaregola & inifura fi deueandarc altando, o 
abaffandofartigliaria al drino fcmpredella tofa,chevolete percuote- 
re & non per fianco,perchcfa gran variatione nellarte dei bobatdieri. 
Qnello e piu laudato che tira dritto,i!che viene da pfetro indicio, o da 
perfetto occhio,o d’hauereil pe^zo delfartigliaria dal maefiro giufta- 
mente fatto & nelfuo letto bene locaro & acconcio. Et ancora gh bi- 
fogna hauere la poluere buona & Ia palla giulfa,& Io flromento ben fit- 
to dei fuotraguardo, ancora per manco faftidio li piu coftmnano di 
mettere fopra al me^go dei orlo della bocca vna poca di cera , & con 
!e ponte delledue ditagrofle dellemaniaccoftarefimetteno da pie, tc 
vi fanno vn bufetto piccolo,come vna inira,& per eflo paflando con Ia 
vifta arriuano alta cera, &dalla cera alia co fa ,& cofi altando & abbaf- 
fando accordano laculata con la bocca per retta linea alia cofadacjiiale, 
fcorgcndola, immediate cofi lafermano con due zeppe di legno mefle 
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(btto dipoi empino ilforoda introdureil fuoco di poluere fina 
fotnie*& con vna hatle,qual habbi inpontavn pczzodi funeaccefaje 
d arete fuoco»& cofi rartigliarie formo lViFerto>che vordle , fe Ihauete 
fitputo difporrc ch*el facciuo , perche il loro e ma&iima forza.Non vo- 
glio mancare ancora , per aduertirui , di non dire che fe rartigliariai 
dritta ogni errore, che la fari nclla fi ? a operatione, e vortro,& non fno. 
K ben vero che temprefarcigliarie non fi pofluno piantare donevor- 
re fte, ne accoli rui fenza gr and arte, tanto aHacofa,che la fi pofiaalla fi- 
cu r a barrercjoucro fareandarela palla ranco lontano quanto focchio, 
o }\ defiderio vorrebbe* Pero, come di fopra vlio de tto, foiio alcuni che 
da prima camina io A dare di fraco a Fartigliaria vo ditto,& poi due»& 
poi tre,& poi quattro* & quale he volta piu,& per mantenere vntirare 
fermo (i fa di legname, onero d f una lamina di ferro > dbttone , o di ra- 
me,* he fia longa vn palmo , per inezzo ddlaquate fia piu bufetei picco- 
licondiihinticequali,&3fico perilmezzo a ponto fia vna linea fotti- 
le,tid!aquale cafca volendo, per da capo vn filo con vn piombo in for- 
ma darchipendoIo>& a quefia s‘adatta vn potamento da poterio met- 
tere che itia fermo fopra ul mezzo dd piano della culata de lartigliaria 
per ilqtial rraguardo cofi fermo figuardaal primo al tecondo al terzo» 
vn quarto, vn quinro n dccimo,& duodecimo bufo>& qto per darie fraco 
v’occorreradibifognr> + Ancora fifa vn fimil traguardo bucaratOima co 
manco buchhchc camini fra due fponde in vno orlaretto fimile al curfb 
re, che fi faal impannate,& nclle fponde fi tegnano li gradi,& coticomc 
con il dctto,con quefto rartigliarie per tirarle s aggiuftano,akri fbna 
che mefible in piano & trouato i! rnezzo ndfommo della culata , & ql 
dei lorlo fopraallabocca co vna pocadi cera vi metteno fopra vnacec 
bottanadatirarealli vcdlt,& perquella traguardano!acota.Ma quefta 
fol pno tl ru ire a quelli che hanno dtbilogno di dare franco*Et per con- 
cludere chi quefta arte vuole bene eterckare,vuoI efler giouane& 
gagli ar d o , haue r e buono mdicio,buona vitia & patietia,& an- 
cora che lidetti llr umenti affui aiunno,perchenonfono ne- 
ceflarihlaflard di dirui B pernonpiu tediarui in quefto, co- 
me per alcun i fegni pfiel gi orno fi potfano adattarlar- 
tigliarie,che giuftamente tirano,bifbgnandQ 5 nel- 
la ofeurita della notte* Ancora vi lailaro el dir- 
ui que modi che vfauao qlli noflri antichi 
i tirare qUe loro grofie 5: fcocie bobar- 
de,per non piu v furti» & di qlli die 
vfano li moderni & le mo- 
derne mi pare hauer- 
liene ditto 
aflui. 
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DELLE MINE ET ADATTAMENTI SOTTERRA- 
N E E CHE CON IL EVOCO RV1NARE PAN- 
NO LE FORT EZZE IN ES PV G N ABILI, PER 
NON ALTRIMENTI POTERE VISI 
CONDVRRE ART1GL1ARIA. 
CAPITOLO Q^VARTO. 

P p K E s s o alii mirabili effecti de l’artig!iarie,n6 ci fi mo 
flrano minori, ne manco neifa ccnfiderationc horribili ql- 
li,chefa la poluere coi fuoco nellcminc fotterranee, quali 
veramence non fido fono fimili alii Ipauentofi tcrr emoti 
naruralfimaforfefipuodirc che queili de larte con mag- 
'gior ctfetto 1’ira della terra trapasfino . Pcrchc fe quei- 
li, firotendo alcuna volra, aduicne chc ruinar faccir.o lc cole che 
Hanno di fopra, Que fi i fempre non fol fcuoteno , ma opcrano & 
rui nano, effecto certo mirabilisfimo , atto quali da non il compre- 
hendere , &. ie la fperienza non il moftraffe , da non il potcre d pena cre- 
dere, chi direbbe oaai,che li monti, cola di tanta durezza , apprendo fa- 
cilmente li ventri loro, a gli huomini cedeffero, co m e anco , fe comch’il 
vedefie , non direbbe che gli huomini haueflero modo a pcfta loro di 
miniftrare gli Ipauentofi &; noccuoli ftilgurhquali fono di forte che an- 
cora che fieno fatti da loro remediare contra queili, ancora fanno , co- 
me ancora nelli moti , di dnrisfimi fas/i con pofti nelle artificio (e flrnt- 
ture,ficure dalla malignita di qucfta poluere chiamar fi posfino,pc rche 
come fi vede,nefiima iortezza e che alia confidcra :ionc lnefpngnabil pa 
ia,che accoftatoui Farti gliaria , nonlo ceda, !Sc/cpure dqualcheluoco 
aduiene chc per 1’afperita dei fito ccndurrc non vi fiposfir,o,riugenio- 
fu oftinationchd infegnato a gli huomini a trouare lc caue,& doue 
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primaftare vi fi foleua terra ponendo artificial poluerc conpocofuo- 
co,che vi fi meeta , hi quella forza non fol di battere a poco a pocole 
pareti,come fa rartigliana,ma in vn momento mandare nel’aere]e ra- 
dici de fondameti delli edificii al luoco donc erano prima le fne cime. 
Et di queftein Italia certo ne fu i! primo inuentore Fraccfcho di Gior 
gio,Giorgi ingegnere & arcliitetto eccellentisfimo Senefe, aneor che 
ral gloria fi defle & dia da chi non lo fa,come io.al Capitano Pietro na- 
uarra» come efeciu ore eii quel tale efferto, aucnendoin quello, come 
ftm.pre aiik-ne , Ia famaddlc cofe grandi e data alii piudegni, mal’in- 
tientor vero, come v'ho detto,ne lu il fopradetto Fraiicefco, ilqualcco 
grande ftipendio»perle fue virtu,ftaua in Napoli in quelli tempi , cheil 
Re di Spagna lo toHc delite mani dei Redi Francia, horaeflendo coftui 
riehiefiodal predetto Capitano della fua induftria mia imprefa chefi 
fenei pigliareil eaftddcIOuo, propinquo a Napoli» fece tredique- 
fte mine & conpoluere a vn tratto , quando tempo Ii par u e, offefe fot- 
to la capella della chiefa dei caftello > ik con tanto effecto (eguito il di- 
fegno , che fe giu ruinare in mare vna parte di qnel fcoglio , & con ef- 
fbla capella , & gran parte di quelli Francefi» cheperdiffenderlo ,den- 
tro vi ftauano. Tai elie con poca repugna li Spagnoli falici fbpra 
alie (cale,ehe lo fe la ruina , ventrorno dentro.Ec dipoj anco quefto ta 
le effetto s’e vfato in piu luochi,ma in nefluno, che io fjppi , con tanta 
ruina, forle rifpetto alia qualitidel (afTo,o forfeal miglioradattametv 
to che vi fi fe,che ne gli altri luochi forfe non e liato ancora fatto, Ho- 
ra per dire 1’ordine & modo con che far fi deueno quelle tal cofe comti 
ne , ben cheogni htiomo vi procede (econdo ilfuo parere » o volere,o 
potere»hauete prima da intendere che tanto e maggiore quefto effec- 
to, quanto e Ia noluere c!u: vi fi mette di maggiore quantita» che la ca- 
ua fiadeutro forte nei duro,accioche laelalatione dei fuoco fatilme- 
te vfeire non pofla, hauendolo chiufo, di ibrte che la ehitiia che hauete 
fatto, non le apra alie flie forze. Onde il fuoco & l’aere che in quet va- 
cuo fi generatio 11011 habin modo di potere efflare, Dipoi douete ad- 
uer tire,ie vigorofamente peraltra via non lelacquiftanojHoraper fa- 
re le mine fi dene quefto modo pigliare , & prima lar che il loro prin- 
cipio fiadifeofto dal luoco che volete offendere, accio che dii il de- 
fende non vi pofla vfeire fuori ad impedire, ouero per fare che man- 
coche fi puo fenta,o vedail cauarc, accio non posfi comprehende- 
re il luoco de 1'offefa certa , & 1 i parare vi pofla con farui- qualche ta- 
gliata, o coi ftreguerft in piu ilretto rip:tro,o contra mina, accio- 
chele efflatione dd voftro fuoco habbida pafljre fenza effecto» 8c 
che ogni voftra fadigu diuenta vana, 6 c d quefte mine fi fan piu 
che li puo lieuellrecte &tortuofe» & masfime preflb al luoco pro- 
prio , do ue volete fare la ruina » & foeto il predetto luoco proprio ca- 
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uarete vn vacuo al manco che fia alto braccia quattro , o plu d’a1tczza, 
& di larghezza due»& il piano fuo dclfondo vcnga tutro fopra alfentra 
tadclla mina.Et in qnefto metterete caratclli sfondati di fopra picni 
di buona & gagliarda poluere , & infra csfl in mezzo fopra a vnarauola 
mctterctc ancora pin poluere, & da piei di cara teli i accoftarere vn buo 
no & grofTb ftuppino di bombagia (torta fatto boli ire in aceto folfo & 
ialnitro , & dipoi trauoko &: veftito bene di buona poluere d’artiglia- 
ria,& dipoi al fblebenisfimo afeiurto,& anco fopra a quelto,meffo al- 
luoco chel’hauarete,vi farete vnafetncntelladi poluere, &con efla an- 
cora verrete fuori al v(cita,8t cofi co prendo tal ftuppino & polueri con 
doccidi terra, onero di. legno,in luocodital entrata,ben is (imo murare 
te,atrrauerrandoui grosfi pezzi di pedali di quercia,o altn Icgiii cht fra 
il muro groffo & queili (leno poteoti,piu ehe (ia poifibi!e,al relidere al 
cacciare che fa il fuoco,& dipoi hau endo cofi acconcio & tale entrata 
fatta forte, & per tuttala caua fopra alio i (opino hauendo fatrala ferr.e 
Cella di poluere per finodouevolete, o (econdo il voleredi chiglihad 
dare fuoco per fua ficurta.Horu quando vorrete,o pur quando vi parra 
tempo di feguire qualehcftratagemina con codurre li diffenfori vofiri 
aduerfari (opra al luoco,in che far volete la ruina , farete dare il fuoco 
alia fementella,& qtielio che ne feguira (econdo il (iio operare il vedre- 
tc,ne in queflo efferto m’accade dirui altro fe non, che (e vi accadefle di 
far mina,& infeabio cii fasfldurj trouafte aflai teneri & mal congionti 
infieme,airhoragli douete appontellarecolegnami forati perlongo & 
pieni di buona poluere. Sono alcuni,chep voler inoflrare d’eflere niae- 
nri,quado di tali cofeparlanodornano.p meglio colorire le loi bugie, 
di mille fabullete,ma laflategli dire che laptrfettio di quefta cofi e the 
vi fia poluere detroaffai & buona, & facci il fuoco grade & gagliardo,& 
chcl vacuo fia non troppo grade, & 1’entrata be chiu(a>& tutto ilrefto 
fonparole veto le& inutili. 
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DEL F ARE LE TROMBE DI FVOC O t?? 
IL MODO CHE FAR SI DEVENO LE TROMBE 
DI F VOCO DA DIFFENDERE O OFFENDE 
REBATTARIE, O PORTI, BRVCIAR MO 

NITI O NI, O FAR FESTE 
CAPITOLO V. 

E te o M e Ei!i fuoco fi cofhiman di far per Ipauenro de 
caualli,& per n nocere alii foldati nimici . Aneor che mol- 
ra offefa non faccino , perche benche fia quel , che n’efcc, 
fuoco , non fi dilcofta tanto , che fe le volete adopera- 
re non vi bifogni con efleappteflare a nimici, delliquali.fe 
alcuno e che ne tema, non vi filafiaaccoftare,nes’accofta 
a voi fin che non vede chc la fia finita di brneiare . Tai che per conclude 
reTofteladi qneftae offdachefi vedeauanti , allaqual lempre n*e tem- 
podi poter pigliar qualche partito per remedio. E'ben vero chc fo- 
lio cofebellea vedere,e quel nome, che fi fentenel diretrobedi fuoco, 
fa horrore a chi non ha !e diffefe in pronto , fono buone certo meffone 
quattro,o leLanjy dieci , o dodici in mano d tanti huomini animofi 8c 
infieme vniti a forzare di pallare vn ponte,che folle guardato.ouer a en 
trare,o tenere vna porta, o vnaltrada, o alcroluoco ftretto . Anco a- 
datear fuoco alUallogiamentijd monition de nimici, d carri, a ponti, & 
a cuttc quelle cole che fono a fieruitio di nimici atte a poter pigliar il 
fuoco, e anco d dare vn guafto d vna terra leruirebbeno aflai , & lopra d 
tutto fon buone neile battaglie natiali>fannofene ancora di quel che 
non fiil vomican fuoco,mafifanno aneor tirar certe palle che nelfulcic 
s’accendano & in aere fchiopp3no,&io n’ho gia fattcafimilitudine 
d’una artigliaria,che l’ho fatte tirare palle di pietra atte drompere con 
efia ogni grofia & buona porta di kgnamej&per 1’effetto che io le fe- 
ci mi leruirno mirabilmente,& perche fappiate cometali cole fi fanno 
Tuna&lakravi voglio infegnare ,tutte e duc Ii corpi fi fan di legna- 
me.Ancorcheletrombefar fi potrebbeno,&fifanno ancordibanda 
di ferro lombardo,o di lamine di rame,fateladi qual fi vogli delle lopra 
dette cofe, che volete, che ciafcunavi feruird. eta k a r queft a fi fa 
vna canna di legno d’un braccio emezzo longa in due in circa, & 
quefh fi fega per mez zo & s’incaua vn cannale in ciafcuna parte, chc 
fia d ponto il me^zo diametro & la mezza circunferetia duna palla, che 
vi fiate eletto,grade,coe qllachefigiuoca,chefi chiama fioretina,& da 
pieifetifavn conio di legno che la ferri, ma che habbi vn cauo lmezzo 
a modo d’ua gobbia,p poteria inhaftare i vna pota d’uupicca, & lopra 
tal cana, edendo di legno , fi lega tutta di buo fil di ferro riccotto,acco- 
ftato lu fila I’altro,ouero co vna cordetta rmforzata fottiIe>& fe e fatta 
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di tamine fi fortifica con cinque o fci cerchiettf di ferro, fabricati & /al- 
di,& io hauendola a fare p manco (pcfi),& per farte piu leggteri, te farei 
di cartaamoltidoppi a volta, &le vltime incolarci, o con prfla, o con 
colla di carnicci,&perpiu forrezza ancora Iidarei per tntro vn fildi fer 
ro.Horadi chc cofa voi habbiate fatta tal canna, o Ia vogliate fare no 
importa,&dcmpirlaqftoeilmodo,(e gianolavolcte empire d’una fo 
la compofitione,primainentefimettein fondo quattro dita di bnona 
poluere dartigliaria , & fopra vi fi mctte vna pallet ta fatta di fioppa,o 
di ltraccetti di tela,in mezzo pjenade alqnanra di bnona poluere fina» 
con vnoo duebucbertij& fi copre di ragia di pino& Ibi fo,& con alqua 
tadi poluere>& dipoi fopra dquefta vi fi metre quattro dita di poluere 
grofla compofta con pece grcca,vetro pello, fid comune groflo, lalnitro 
mal pefto, & fegaturadolmo fecco, onero fcaglia di ferro alquanro tri- 
ta^ fibatte con vn C3lgatoro alquanto.Dipor fopra d qfb fi mette due 
dita di poluere fina ,& fibatte, & fopra vifimettevn’alira paffotta nel 
medefimo modo fatta,&cofi di quattro dita in quattro dita fi va cm- 
piendo tutta la canna delta tromba voflra fir/alla bocca,laquale cofi pie 
na, fi copre con vno poco di folio, oticro con vn zaffetto d i fuuero,o pu- 
re di carta,pcrche nel maneggiarlala poluere non batiefie da vfcircfuo 
ri .Hor,qudlc cofi fatte,fi metteno in vna ponta di picca, o altra ;■ fle 16- 
ga confitta con due chiodi da picdi,& dipoi, quando le vclete ac’ opera 
re,p la bocca coe vno fiuppino,oucr co vna poca di poluere, vi s’sppic- 
ca i! fuoco.Qulle,chc io vi disfi, che gia fecip tirate palle di pictra, era- 
no di legnamedi noce bianco & fecco, & le hei Icnghe tre braccia,& il 
loro vano era quanto ventrauadentro vn pugro chiufo,& priman ete 
feci conciare per di groflo il legno per di fuori t ot do in forma darti- 
gliaria groflo da piei,& forrilda capo, & dipoi ilfccifcgare per mezzo, 
in ogni parte cauarevn me^zotondo faluoa quattro dita da pici. Di- 
poi prefi bandadi ferro brefciana,& ne fcci in ogni parte vn mt^2o ca- 
nale, & con bollctte di cento con il capo piano benisfimo le feci confl- 
ear, &il luoco della poluere il fcci fare di quefte bande doppio,& 
nel eftremodapiei le fcci acute a modo d 'una pirramide vacua, & ncl- 
Ia ponta vi fecci vn cannello che vfoiua fuori, Ibttile, della medtfima 
banda,rrbiaditodi dcnrro & di fuori, & faccua iibuco perfingreflo dei 
fuoco,dipoj feci cognogiare le due parti infitme benisfimo, St con 
buona colla di formaggio & conficcature nclle gt t.fle^ze dei legna- 
me leftrenfi , dipci le fortificai con cinque buon ccrchi iarghi&grofi 
fi di ferro faldi, mertendone tre dal mc^zo ingiu T & due da capo, 
& con vna mazza grofla di fabro & vna cazziaoia lefei rai & flrenfi 
bene piu che io potei. Dipoi feci lare le palle di pictra, che erano vn 
buon fildi fpago iatinette,& cofiquefre ccfi fatteadoptrai in vnfer- 
uitio duno amico mio , & cal vene fu chela tirai noue \ olte che fem- 
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pre refiiie , & faceuano effetto itiuero di mezze arrigi iat i e.Ma alio ftre- 
pito pareuano come fc le fudero proprio date di ferro, odi bronzo. 
Hora per qucfto tale ftrumento leggiero & portabile atto a fare vn fuc 
to d’ ima terra in vno effetto inafpetrato,come agiogncre & accoftarlc 
a vna porta, & quattro o ici inferne drizzadole alia ferratura, o Iportel- 
Ietti,cberiuuelfe,& d curte dare fnoco a vn tratto, che di neces (ita la- 
rcbbe che pertal forza le fe appriffe>& tal niezzo e molto ineglio chej> 
volere entrare bruciare le porti,percbe e piu prefto , & piu c6modo,8c 
manco impedilfe :i dii hi a entrare, come fan«olebragie,olefiamme 
delleporti che bruciano,& fia che porta di legnamefi voglia grolfad 
luo modojiqueile non regge» aneor che la folle di bandedi ferro ban- 
dara. 




MODO DI PARE PALLE DI METALLO DA TI- 
RARE A' ESEKClTI ORDINATI IN BATTA- 
GL1A, CHE SI SPEZZINO IN MOLTE 
PARTI. CAPITOLO SESTO. 

Em p r Elibtnni &eleuati ingegni per loro gentilezza» 
o dall.t neceslita incitati > fono inuentori di niolte cole 
belle,ouero vedutele prima abbreuiano il modo di farle» 
o peni ano angumetarle in potentia, ouero di leruirfene 
in varii effetti , olere aquello che fu primo intento di 
chi ne fu inuentore > certamentc tutti gli effetti det- 
totii in quedo libro decimo deriuano dalla poluere de 1’artiglia— 
rie, dellaquale» vedendo tanti effetti & tanta gagliardezza , fu pen- 
fatro che r i ferra n i »la in quilche cofa gagliarda potente i farle re- 
lidentia facelfe effetto mirabile, & coli fecero di bronzo, ouero di ferro 
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vna canna,Iaquale furata con vn conio di legno ii dcn fuoco , & veden- 
do come empctuofamentetal conio vfciua.penforo di farne vna che 
vfciiTe & pcrcotefle,per oifefa delle cofc,& fecero vno ftrometo di bro 
gpjouero di ferro, & dentro vi miflero della poluere & vna pietra ton- 
daj& lachiamaro fpingarda,dellaqualepoi continuado fono nati varii 
figii,& de piccoli & de gradi, & di varie forme, fecodo ii pareri, o ia vo- 
lonta de maeftri,o de principi che lhan forti fare,ancora no cotenti dei 
nocumento grande che operauano.del tirarc pietre.hano trouato mo 
do,come v'ho moftrato.di fare palle di ferro.Ne anco di quefte ii buo- 
ni ingegni cotenti per nuocere piu alii huomini.che no fanno le fopra- 
dette.hano penfato di fare di quelle di metallo vacue dentro, & datolo 
occafione di Ipczzarfi i molti pe^zi,accioche ogni pe^zo facci vn coi- 
po^ doue per il tiro de 1’artigliaria con la palla ordinaria ne veniua fra 
le genti a fare vn fblo,quefta ropendofi ne ven'a far molti , 8c,eofi fono 
andati facendo di quefte di metallo vacue dentro, & per vn piftol bufo 
ripieni di gagliarda po!uere,& per il medefimo , quando fono tirate da 
rartigliarie.o in altro modo da gli huomini vi fintroduca con vno,ftop 
pino il fuoco,accioche ne 1’arriuar s’accendi la poluere, che ve dentro, 
pernonhauereefalatione,& inmolte parti infra li nimicift fpczzino, 
& di quefte ho vedute di due forti,vna fatta fol vacua di gitto per m o- 
do ordinario, facendo vna anima di terra da forme convncentinetto, 
per farla giuftamente tonda,& fopra quefta hauere fatta vna couerta di 
feuo, ouero di cera , ouero fatta tato groffadi terra & con vn ferro di- 
poi torneggiandola leuandone quanto di groffe^za volete che venga 
di metallo,hauendola pero prima formata a mezzo a mezzo in terra da 
forme, o in calfette con rena di fiuine ricotta per gittarle in poluere, co 
me ft fanno gli fonagli.Per ilche facendo cofi , fi potrebbe fare vna for- 
ma dilegname,ouero di piobo & formarla,& cofi anco fi potrebbe for 
mare, per fare piu prcfto,ranima della medefima poluere, & in el forma 
refarui venire li fuoi ferrettipercofolarlain mezzo , ancora fipotrcb- 
bono formare in geffo,& gittare di cera , di quella groftczza che vole- 
fte che venifler di bronzo,& empirle dentro, per farlo 1’anima di geflo, 
cennere,& terra liquida, onero di gemme di caftrato bruciate, hora per 
quale via piu di quefte dettoui vi piacera, hauendo fatto li fuoi gitti & 
sfiatatoi 8cli fuoi fuftegniafanima, legittarete di materia frangibiie, 
cioe di rame con ftagno corrotto forte, ouero di ferro colato , & al fin 
co quel bufetto,che vi volete Iaflarc,o vi farete cauatonela terra de l’a- 
nima & fatte vacue, quado le volete adoperare, 1‘empirete di poluere fi- 
na.Etpcrtirarle piu fecuramente chilhadatirare,&piuforte,fi tirano 
co 1’artigliaria, ouero co trabocchi,& nel bufetto che hauere laflato, vi fi 
riiette vno ftoppino di bambagia concio con falnitro & folfo , & con 

poluere 
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poluere,conne v’ho in altro loco infegnato,& fia tato longo, che acce- 
fo a quel tempo,che vi par vi pofTa iutrodutre il fuoco alia po!uere,la- 
quale ac.cefa,pernon efiere materia potente a refiftcre,come compre 
henderepotetefin moke parti fi frange ,&ogn'una cacciata con vio- 
lentia grandisfima in qua & in la fi fpande.L’altra forte , che hd vedu- 
ta fare,er3 in quefto modo,primamente,chi lafece,pre(e terra, & ne 
fecc a poco i poco con vn cintino fopra a vn fufb vna palla giufta,ma 
pin piccola che no crala groffezza,che voleua,la lefta parte, & appref- 
fo i po!uere,o inalrro modo,hebbc prima gittato rati quadretti, cot- 
mi i mezzo & acuti, & fatti a cati viui coe pote di diamari, ouero tefte 
dichiodidi ruote di carri d’artigliarie, fotto nelpianoalquatoicaua 
ti,& di quefti acco flati lun preffo a l‘alcro,& cdinesfi , tutta la palla & 
la terra coperfe,& cofi fopra a tal palla di terra vi venne ferrando.Di- 
poi hebbfc (euo, ouero cera,& tutti li anguli dellepote ricoperfe,& re- 
gualid^^on vnaltro cintino maggiore,arriud quel flfto.che li man- 
ca ua alia grandezza,& la fece giufta & tonda,& ritrouate tutte le pon- 
te, pche fofiero foftegno i ranima,fopra dipoi vi fe la forma , & al fili» 
come fi fa,che non accade che io vel' repi i chi. Quefto tale.per piu bel- 
Iezza.Sa gitto di materia ottonina& frangibilc,& perche fu de necesft 
tache mvnaparre,perpoterne cauarela terra de ranima,& anco ca* 
ricarla che vi lafTasfi vn bucho,& cofi vel lafio,chera grande quanto vn 
giulio,nellagroflezza delquale vi fe venire intagliato da metteruivn 
taflelletto con vna vitea vna lumaca,& cofi chiuletal buco grande,& 
fol reflo vnbuco piccolopiccolo,perpoterledar fuoco, che cra nel 
mezzo dei taflello,& cofiquefte,d quellealtredi minor fadiga a farlc 
nette della terra , & di dentro & di Aiori sadoperano alio effetto det- 
toui&moftratoui i!modo,comefenefavna moftraroui di mille ,8c 
de quante volete.Ma adiruela,come la intendo, Ion cole belle a con- 
fiderare,& difficili a fare,& glieffetti loro, quando fegoiffero come fi 
penfano,farien grandi, quali (peflo,per li varii impedimenti che nalca 
no, & perche non fi poflano cofile cofe fecondo levolunti apponto 
addattare,vcngano fpefib a mancare delie loro operationi . Per il- 
che, fecbdo il mio parere, rifpetto a qitefte fonpiu ficure d’effctto Se 
di manco fpefa, & for/e di pio horrore a chi voleffe offendere 1’arci- 
gliarie con le loro confuete palle, tirandole fpeflb per ritto , e per fian 
cho , c per tutti i verfi che non fbn quefle , che con vn coipo vogliano 
che facci molti coipi ,& certamente qucfta fleondo la imaginatione 
dcpezziche (bno inefla,dapoterfitutti facilmenre fepararel’imda 
1 'altro, che A leparafl*eno,(bn ranti chefarieno vna ftrage grandisfima» 
attefo che quante fon le pomc,chc vi mettefte fopra a 1’anima di ter- 
ra fciolte,altretantfc (bn quellc che infra! 'lina & 1’altra aggiote fopra ’ 
vi vengano . Faflene anchora di vifakra forte pur da trarccon Farti- 

X 



LIBRO DECIMO 

g' aria di ferro fli fo.gittart in dMe meta, in mczzo alquanto canate,co 
vn poco di ram p i o n e, ali eq u ali s ’a tt a c ca vn p ezzc di catena, che le de 
ne infieme legate curte due,& congio n re, ha mio forma di palla, & ri- 
randole i alargano,& coli fa vno operto doue Tarnna piu clie non fa 
tiail doppiofe foflevns palla integra. Ancora fene fad'imalrra for- 
te pnr di ferro chc dal mezzo dei Ia circii n ferent ia fino appreflo al pon 
to di fopra s’adatta , die vi vengh no quattro tagli Urgjjida poterui 
collocare quattro trauerlc, chegiuochino con vn biligo da piei attra 
nerfo indTo,& a! mezzo tale trauerfo habbi vna molle, & come elee Ia 
palla dei arrigi iaria a Tuere Ihabbi da aprire, quale, perche meglio iti- 
tendiate vel’ho difegnatain vltimo con miglioci dimoftrationi chc 
ho fap iito. An cora ho vednto nella Allemagna al tempo di Masfimi- 
liano pur partire vna palUdi ferro gitrata fopra vngrolfo paldi ferro, 
quale entraua per vnoftrumeto d’artigliariadiforme fimiledKijmor- 
taro sfelfo da duc bande,l’mia contro a laltra per in fin quaf^^ra al- 
!a polueredi che,vedendola,molto mimaramgliai,& che mi fudecto 
davn geunlhuoino che !a munitione di molte artigliarie mimftraua, 
che quella Ihauia latta lare Masfiroiliano Imperatore perrompere co 
cfl3,rirando,porte di caftella>& ancora mi moftrddiquelle cofe chc 
eran fatte per tirare conefle,dellequaliin principio me ne feci burla. 
Dipoi , hauendol vedtito viare fin nelle palle dei archibufi , con attra* 
uerfale d’un dito da ogni banda di fil di ferro grolfo, & hauendone vc- 
dutola fperientia,non biafimarei,quado tirare fi poteffero alii eferci- 
ti,non che alleporte.Et perconcludere,queftefonotuttele forti del- 
le palle de 1'artigliarie grofle ftrafordinarie,cheho vedute . Ma per ti- 
rare con intentione di nuocere a moltiho vednto chi fopra allapol- 
uercmctteiarettedifiumcjouerodadetti di ferro di vergelle fottili 
& grofic tagliato , oucro di bronzopezzetti a modo di pallette fatti 
nelle fufioni nella cinige>& quefte no lolo lerueno alie artigliarie grof 
fe,ma ancora alii archibufi, & fono cofe molto al propofito da Iperare 
per offefa de nimici. Ancora, per nuocere conlpauento difordinare 
vna banda di fantaria,ouero vna battaglia di caualli , credo che (areb* 
bc buono hauere piu artigliarie cariche &acconcie in quefto modo, 
che in ogn’unafofielei,ootro cannedicartone,comcfi fanno appoti 
toirazzi, & checonpolueregrolfa&bcnpieni&ben (errari e alii lor 
birchi da pie fofie meffo buoni e ben fatti ftuppi ni. Dipoi fopra a esfi 
folle mella vna palla de pietra,& ben battuta & acconcia,& por aneor 
fopra il fieno,&al fine fe lo defle fuoco& fivedefle di farla dare \ vna 
banda difanrarie in ordinanza,o incauaglipcr eflere vnfiioco cami- 
nate per rerra,non potrebbe eflere che nonlodefle grati faftidio al- 
ie gtmbe , alie fiafche dellc polucri,o barili da monitioni doue nc 
folle. 
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ER DIFFENDERE batterie, o per fare vna ftra- 
tagemmadinotte.in aflaltare vnabatraglia, evtilco- 
fa,al!e ponte delle lancie di q uelli, che fono a cauallo, & 
cofi alie ponte delle picche di quelli,che fono a pici, le- 
ganti certe canne di carta,fopr»vnaformadilcgno,fat 
te i modo di razzi,ouero loffioni, longhe mezzo brac* 
cio o pin,pienidi poluere groflLt,& fra eflii mefcobta pezzerti di pece 
grcca,di folfo,grane di fal comune, limatura di ferro, fc vctro pdto.ar 
fcnico criUalIino,&fimi)i»&con la forma loro medefima»oIrreaI fer- 
rarii da piei,fieno bene calcati & pieni,& dipoi mefioui vn buono ftttj* 
pino,& volta 1'efcita dei fnoco verfo nimici,& allalacia & picca bcn le 
gara a voftra pofto, quando tempo vi parra , It darete da per voi, 
o li farete dare fnoco » che di tal cofa cofi fatta ne vedrete 
vfcire vna Imguadi fuoco pia di due braccia longa, 
fpauento(a,& cocentc, & plena di fchioppj,& 
d’orrore, & tanto o perara nicglio , quanto 
6’adopcra in tempo fia placito, o 
che fiate alia lecoda dei vento, & 
qucfta tale cofa, okra alii 
efRtti di terra , aile 
battagliedi ma 
rc molto 
feni e, 



MODI DI FARE LINGVEDI FVOCO DA 
LEGARE SOPRA ALLE PONTE DI 
LANCE A' MODO DI SOFFIONI. 
CAPITOLO SETT1MO. 
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MODO CHE SI FORMINO LI PIGNATELLI, 
ET CHE SI FANNO LE PALLE DI COMPO 
SITIO NI DI FVOCHI, DA TIRARLE 
A' MANO. CAPITOLO OTTAvO. 

ANNO Viato alcune volte certi Capitani artuti & in 
gcniofi Fare portare alie loro faneane certi pignati,o 
palle di terra Fattea pofta,pienedi copofitioni dipol- 
uere,oaltri licori ontuofi,difpofti apigliare facilmerc 
il Fuoco, con lequali,Fcontrati conii nimicit bartaglia» 
& appreflati , vigorofamente ccrcano con esfi nel 
primo aflalto percuoterli,per vederc di difordinarli,& Farfi dar luoco 
iromperIi,& cauarli d’ordenanza,nuoceli artai il Fumo,nia molto tnag 
giormctite il Fuoco.Fannofi quefli in qtiefto modo, fi piglia la quanti- 
td delli vafi.che a porta hauete fatto Fare, o crudi , o cotti non fa caib» 
pur che fieno della humidita della terra Fecchi,& quefti s'cmpieno po- 
co piu che mezzi di poluere grofla,che ifra eifa fia meFcolatapecegrc 
ca pcfta & lolFo pefio,al manco il terzo,& dipoi Fe lo da lopra vna co- 
perta di graflo porcino Fcohto,groflb vn dito,incorporatouidentro 
poluere,accio la tenga,che gittadola non fi fpanda , & perche habbi a 
fare il fuoco piu lcnro,per fin che arriua alii nimici , & cofi querto fat- 
to, aprendo, quando ilvoletegirtare,vnpoco da vna banda i 1 graflo» 
&vi mettere vn poco diftoppino ,oucro vna poca di poluere buo- 
na , & ratraccate Fuoco , tenendolo tanto in mano , che vediate che 
il Fuoco fia bene appreflo>&cofi dipoi, pigliando il tempo,il tira- 
rete . Anchora fi Fa vna compofitione liquida in vno caldaro , nella- 
quale fi mette graflo porcino, olio petriolo,olio di folfojFolfo viuo,lal 
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nitro due volte raffinato,acqua vite,pece greca,tormcntina,& alqua- 
tadi poluere gro fla, & liquefatta prima la pece greca,il fb1fo,c’! falni- 
tro, & dipoi aggionroui il grafibla tormentum, & Folio, Sc al fin la prl 
uere,Sc lopraal fuoco ogni cofii ben liquefacta co vn baftonc benisfi- 
tno la rimenarete, accio bcnisfimo s’incorporino ( & in ogni pignaca* 
o vafo,che haueretedi quefti ta! counpoficionedand arete etnpicndo 
di cjllaquatita che vi parra, &dipoi fopra vi mettcrete vn fuolo di buo 
na poluere, accio facilmeteapofta voftra piglino il fuoco,&li!a(Tare- 
te fermare,& dipoi a volunti voftra gli adoperarete, gittandoli con 
fionde,oco corde legati, ofil di ferro agni ia di mazzafrufti,o altri mo 
di da gittare a mano. Anchora di quefta medefima compofitione le- 
nepuo empire certe borfette di panno di Hno, & fi circodano di funi, 
Ic fi fortnano come palle, & dipoi in cerbottane di ferro fi tirano , co- 
mequelledelletrombe,&di quefta tal compofitione fene potrebbe 
anchorJ imbrattarc ogni cola che volefte che facilmente bruciaftc,co 
mc fono portede terre,ponti dilegname.carrr, monitioni , ripari,di- 
fenderebattarie,& fimili cofe,perche e matteria da incendcrfi,& incef 
& p enetrare,& gagliarda a' mantenerc il fuoco. Et di quefta ancora (e 
nepuo legar a piei il ferro ai hafte depaflatori & empirne vn botrone 
a modo d'una bor/etta,fatto per far che porti il fuoco adoffo de nimi 
d,o daltro luoco,doue,tirando,volete che s’atcacchi & bruci. 




MODI DI COMPORRE VARIE COMPOSITIO* 
NI DI FVOCHJ, Q^V ALI IL VVLGO CHIA MA 
FVOCH I LA VORATI. CAPI. NONO. 



G N I COSA arida, che facilmente brncia,& chc n qnal- 
che propria & intrinfcca natura moltiplicail fuoco, u chel 
matiene, fi pno metterein compofitione di fuochi, & cofi 
con effufto con efle cole fi fatino . Sono alcuue dtfie cofe 
compofid imncraU come d folfo, o fuo olio , & alcunaltre fuftanze 
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calde & fecclie Si fortile» come e il fakiitro,o alcimeontuofe cole, co- 
me fono li grasfi.ogli di qual forte ehe freno , aleone perficcita pure, 
comefono midolli,olegoami,&di quefti antora, quali lono natura- 
li,?»: quali artificiali . Madipommdo hora d’andarc cercando tali dif- 
ferende delle compofitioni d’cfic, infra quante cole antichc o moder- 
ne, quanto ho potuto cercarc , ho trouate quefte , prima final ternpo 
d’Aleflaudro magno, di Marco gracco forfe imienrorc, ouer grande 
fperniientatorc & operatore di tali cole , dc quali ferine molti , infra 
quali hofatto ellettionc de alcuni,St vno e quefto,ilqua!eper farlo ni- 
giiauapece greca, alchitrcan, folfo viuo,tartaro,fercocol!a,nitro,Sc 
olio pe.triolo, & d’ogn’uno qualtbc parte, &piu calcinaviuail d6’p~' 
pio,& tutto componam con olio di tuorlrd’bifa , & in vn vafo di ve-' 
tro.ouero di terra variato, coperto,& ben tutato, mello fotto il leta- 
me caldo , & per vn mefe , dipoi fopra a lento fuoco fatto t^tto li- 
qucEirc.tcnendofemprcbenttiratoii vafo . Tai licorc alfin mette— 
iu in baftoni bucarati.o in pjgflatini,o alrri vali, farti apofta,& a tijtti 
a Jattatta vno ftoppiueto in me: io . Io, fe Iiaucsfi a fare , dirci chc vi 
fi ponefte vn poco di poluerc , che defle principio a! fuoco, chc piufa- 
cilmcntc s’accend.;Tc. Ancora ho trouato di fare vifaltro fuoco, per 
ilquale fi piglia folfo, o per fax meglio ,poflendo hanerc olio ai lolfo> 
olio petriolo,o di quel petrofo , olio di gineparo , (alnitro benisfitno 
raffinato,& per ogni parte di tali cofe cinqued’afpalto,&piu graffo 
d’oca,o d anatra,pece negra puri>,vernice , ftercccli colombi Ipolue- 
r izato, aequa vite tanta, che tuete le fopradette tofe copra, & dipoi in 
vn vafo di vetro con alqnanta di cera , ferrata ia bocca f: mette lotco il 
Ictanic caldo per vintici lique o trenta giorni,& dipoi , perche tutto 
meglio sin corpori, fi mette a vn fuoco lento . Dipoi di tal coinpo- 
fitione fe n’empie baftoni vacui dentro,o pignati,& linuli vafi da tira 
rc a mano, & di piu anco fi piglia vna palla di pictracon vn anello in 
mc 2 zo> douefia adattata vna fime d’un braccio , o vn braccio & mez- 
zo , & fbpradtal palla fi mette ftoppe bene iufuppate di tal compofi- 
tionCjOiiero pezzedi lino imbrattadole bene, dipoi lelappiccai! fuo 
co , & con la mano girando , tal chc come fi fente che per jl moto fia 
entrata nella fuga con ogni forza,che dar feli puo, fi lafla . Ancora fi 
pofiano gittare per via di trabocchi,come vfanoli antichho come,vo 
Sendo ,poffanoli moderni tirare con ]’artigliarie,nellaqualenon fola- 
mentelipuo tirare Sa palla fatta di compofitione , maanchoravnadi 
pietra , nell aquale fia vno audio diferro comeflo& ben fermo,& a 
tale anello fia attaccatovn pezzo,o piu di fune,lauata &ricotta,&di 
ral compofitione benisfimo imbeuerata,ouero non volendo mertere 
funijfarerenn facchetto di tela grofUi fi fla, & di tal compofitione 1 cm 
piercte & lattaccarete alia piecra dei anello detcoui,& co quello ftru- 
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mento, che piu vi piacera,1atitarete, ancora fe ie puo dare, tuet tendo 
la in vna tc)a,coine dt fopra , forma di palla, laquale con fionda , oue 
ro con vna hafta, doue inciiria fiaadartato ut cano di legro, ourro 
di cerclii di ferro , cJic di tal forte la contenga , che rricnas'd.o k 11 e- 
fca & vadi al camino , che la dide gnate mandare . Ancora E fa vn d- 
tra compolitione di fuoco , pigliando vernice liquida, oliodi foilt» 
vino , & olio di rosfi d'oua,& olio di tormenti na. St olio di'gme- 
paro , & olio di fcme di lino , & olio petriolo , onero, petrofo ,& piu 
lameta di dctta compo duo ne doli d’acqua trite, & ancora tanto 
dipoluere fottilmente di lauorofecco, quanto ingrosis il tutto con 
ait re tanto di ial nitro, & tutte qudlecofe infiemc fi metteno m vn 
vafo di vctro , ouero di terra vetriata, chehabbi labocca ftretta , £c 
da benisfimo tutata con cera , & non refpiri,& dipoi d tenga tre 
ineJfi in letame caldo, in putrefattione, ritnenandolo ogai mcTe 
qmttfo , o ftf volte . Et dipoi eodcondotta tai compofitione, quan- 
do la volcte adoperare , fi dcbba ongere quella cofa , ouero merter- 
ne in quel vafo , doue volete che il fuoco operi , ilqual fuoco e tale, 
che accoilatoui il fuoco con po!uere,o ftuppino, fubbito s’accen- 
de ,& e ineftinguibile fin chc dei tutto, olacofa, o lui non e con fu- 
mato., & felagitti acccfa fopra allarmide faronenti,di tal forte , chc 
chi Ipa fodolfo di ncccsfita bifogna , che fele cani , fe con efle brufcia- 
Ve nod vole . 'Ancora fi fa.dunaltra forte di fuoco, ilquale c vn li co- 
ra fotrilisfimo Sc iticenfmo , con ilquale onto nelli giorni canicula- 
ri vn legno 5 o altra cola , atra a bmfciare , ha potentia il calore dei 
Iole , fenza altro fuoco introdurui il fuoco S: bruciare, con ilquale d 
dicc che Marco gracco il feper abbruc i are Parmata nauale de Roma 
ni , & piu dice che applcciandolo con fuoco materiale, doue tocca, 
fubbito sacccnde, & che glie inedinguibile,faluo fo non d cuopre 
con rena, obagnaodolo convrina antica, con aceto fortisfimo, 8: 
che brucia etiam ncldcqiia. Etahtre quefto dice ildetto Marco 
gracco, chefipiglia canfora, olio di [olfio viuo,olio di tormenti- 
na, olio lateritio, oliodi gineparo , olio di fafio , olio di lino ,alchs- 
trean , colofonia fottilmente pefta,olio di tuorla d’oua ,pece tia- 
uale , cera zagora, grado d’anatra foolato, (al nitro , iidoppio di tut- 
tala compofitione , aequa vite ,& 1’ottaua partedi tutta la dodtdar 
fenico & tartaro ,& alquanto difale artnoniaco , & tutte Ie fopra- 
derte eofe fi metteno in vnabocciaben tm*ata,& fi metteno al cal- 
do , & in putrefattione fotto il letame caldo ,pcr duo nidi, dipoi 
tutte le predecte cofe fi metteno in vna ftorta,& fi diit.i.liuno con 
fuoco lento. Ddlequali cqfe infra fette,o otto here di fuoco 
nefoe vn licor fotrilisfimo, ndquale fimette dentro tanttf di bo- 
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urna (ecca i forno,pefta,& ftacciata,& fatra fotriliifima, che le dia coc 
po fimileiun fapore,o piu liquido. Dipoi, quando fi uuole adoperare» 
fi agne !a cofa che fi uuole bruciare . Laquale qucfta ancora dice che 
con ti razzidel (bleui fi genera dentro il fuoco,& non fi bruciala mj. 
r-ri ■ & la cofa onuaiu ognal: ra cofa braciabile,cheaccoftataui tro 
t;a.Ahcora dice che fi fa unaltra compoficione di fiioco.quul mirabil 
cente brucialacofa thefiogne.bagnata dalla pioggia , onero per u!- 
tro modo , & a fare quefto dice che fi piglia calci na dipietra felice re- 
centemenrefaita, cala inita per fuoco calcmata , uetriqlo rubificato 
u n tretadLiefimOjfalnitro piu uolte raffinato otto parti, di quato i! rue 
ro cafora,olio de folfo uinc fifibjolio di tormcntina,/alnitro,/ai armo 
ni aco a pefb quanto e il uetriolo,tartaro,(al pietra alfretatodi! d’ou- 
rina, aequa uitc, tatradi poflentepino,tantaquanrita copiofamente 
balla :i ibeucrare tutrala conipofitionejequali cofe infieine compo- 
ite,come u’ho detro che fi fanno,Valtre,fi metteno in una boccia gri 
dedi netro ben ferrata, che non re(piri,dipoi fimette /orto illetame 
caldo per due o tre njefi,ri me nando la boccia , & /cambiando il lera- 
me (pello > almeno ogni dieci giorni, accio che bene infieme tal mate 
ria fi fermenti & incorpori& pigli forma d’un licor di natura unita» 
ilqual dipoi a vn fuoco lento fi dene fare tanto bollir,che tutra i'humi 
diti oligenea,o altra che ui fi troua,uapori, & fi fecchi , & le feci fi pe- 
trifichino,& cofi petrificate &fatte aride, fi rompe la boccia , &fi ca- 
uano,& dipoi fi macinano & fanno poluere , & quando le volete ado- 
perare fi /pande per illuoco che volete , che piouendo , o bagnandol 
voi,o altri per tutto il fuoco vi sacccnda.Hor que/Urat compo/itio- 
ne mi fu data da vn grande alchimifta,& /pcrimenrarore di molte co 
ie i & d’oro & d’argetito in fuori , molte belle cofefaceua, & per con 
eludere me 1’infegno per vn bello & gran fecreto , & mi di/Te hauerlo 
fperimenrato lui , & che io il tenefie per verisfimo , ilqtiale fe e bugia 
liti e quel che ve la dice.Degli altri la noritia che n’ho hauta e flata p 
mczzodiina opcretta,che molto tempofa ,miperuenne alie inani an 
tichiafima,/critta i carta pecora, dellaquale le lettere erano rato cadu 
che, che con difficulta fi lcgeuano,allaqualc per lamaefh della ferittu- 
ra antica (on flato forzato hauerla in reuerentia, & a darii fede, tanto 
piu quanto /on andaro confiderando la natura delli fimplici che nel 
comporli fi ferue, quali fecondo il parer mio, tutte fono cofe appro- 
pnate ik difpofte d mcenfione,& pero di feruirmene non mi fonafle- 
nnroiche innero , heuendouidetto della poluere, poteuo fenzarepre 
hefione parladc de fuochi fare fine in quella, perdie quanti nevforo- 
no gli antkhi,o li mcderni,neffuno pari a quel della poluere n’hebbe 
no gia mai, & leggaufi pure li ferittori delle hiiione loro,quanto vo- 
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gliano,aliphilofophiinuetori & ici utra tori delle cofe, chefimili ef- 
fete» dei potere di quefta, ancora che piu facilmente adoperare fi con- 
duca,rrouatanon hanno, fopra allu quale vi conforto a fareognivo- 
ii.ro fbndamento,haueiidoiii a feruiredi fuoco. 

modo D‘AD attare i fvocchi lavorati, 

Q^V ALI GIA S i SOLEVANO VSARE IN AL- 
CVNE CITTA DI TOSCANAPER MA- 
GNI FI C E N T1 A N EL FA R ALLEGREZ- 
ZE PVBL1C HE, NELLE FESTE SO- 
LENNI, QVALI CHIAMAVA- 
NO G1RANDOLE. 

CAPIIOLO DECIMO. 

ER NON volere chealcuna coia , doue interuenga 
fuoco, o fue operarioni,refti indietro,che iapcdo,oucr 
potendo,non vela dica, hauendoui derto tanti altri ef- 
fecti, vtili, potenti, & ingeniofi , & in vltimo della polue- 
re & altri fuochi mortiferi & nociui molto a tutce le co 
fe viue,anzi compofti per diftruttione diquelie chelhan 
no, come di quelle,che non Ihanno.Mi e pario di non volere che ilfin 
di tal mia fcrittura fia in tragedia,& per qfto v’ho voluto dire comean 
cora di quefti fuochi compofti di materie impetuoie& horribili, che 
rendono & gli huomini danno & fpauento,fe ne fa ancora effetto lie- 
ro & piaceuole,& in fcambio di fuggirlo vanno per fefta li populi vo- 
lentieridvederIo,&di quefti , infra 1’altre, miricordo che gia viare fi 
foleuano inFiorenze &in Sienapiucheinaitroluocoche ipiiappi,ra 
na delle dettecitta p Ia fefta loro principale,qual sanno il di che nae» 
quefan Giouanebattifta,& 1’altraper laaflutitione di noftra Dona, alii 
quindeci dei meied\Agofto.Dipoi nel vifitarelamafficinadellitienipii 
con gran diuotione & folennita fi eftendeua il loropbtere pompa, & 
fattodipoi caccie di Leoni,diTori ialuatichi,di caualli bradi ,& dal- 
tri molti animati, v’era ancora nelle mede fime piazze publiche adatta 
toperornameto,in mezaodi tal piazza,piatato in terra,oucro attac 
cato a vno canape groiTo artrauerfato alii ftremi piu alti di tal luo co 
chepiufitrouano in altezza effere concordi, & quefto adatrauano 
qualche volta, adattano & forie coi rempo adattaranno quando Poc*- 
correra . Quefto editicio fi coftumaua di legname,anzi e di necesfitd 
dinond'altro fare ,1’intesfimento det fiio compofito &ficuopre»& 
fingroiTa,8tfiriducequafi alii termini con legarui & ftreguerui ibpra 
fieno,8c dipoi carta impaftata , Sc al ptopofito dipinte erano prima- 
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mente, fatte queftcdunacompofitionedivafi.run.fopraraltro , coti 
varii nafcimcnti di tofe , ornati di figurc di rilfepo , perche reprefcn- 
taffero qualchcfenfo fabulo fo, ocfifloria , perche npnparefle cola i 
ca(o,o fatta fenza intenderle. Hor cjueflc tal figure & componimen- 
ro il maeftro , fecondo cl fao ingegno , & fua arte di difegno j 1’anda- 
mi difpen{ando,&cofiIe operation defuochi thevoleua cheditno- 
firallero,o chegli parcuaal propofito . Metteuafidi piu (orte, do - 
ue foffioni , douc trombe coii palle, girandoli, luminiere, fiamme, 
fchioppi & altri fimili effecti , &alftn acconcio tutto con ftuppini di 
bambagiabolliti,& poluereper dar fuoco , dipoi lafera,corfo che 
era il palio,doppo cena,vcrfo la uotte a vna o due hore.vi s’appiccia il 
fuoco per via dunoftuppi no principale che toccatutte quelle cole, 
che iui fon,da facilmente incendere tutto, conte vi diro. Accio che no 
ne hauendo mai vedute come forfc mai non ne hauete. Sentendo di- 
fc girandola potiate com prendere che cofagliera ,the initero aneor 
che la foffc cofa bella & coftafie denari aflai a fari a ,cra fenza vtile. An- 
eor che per efier quei tempi veri aurei , cioc per chehaueuan delVoro 
allai da (pendere, in quel che gli fpendefle non guardauano , & anchor 
che altro effetto non faccflero,ne in queiio piu dura Hero chc ii vifaina 
te vn b2cio clella fua dama,o forfe manco. Hor fu, perche voi fappiate 
che coftapponto le fono,ve diro comc le fi fanno , egli tffetti che gji 
operatio ■ Primamppte faceuano elatione diquella fabula o hi/Jtoria 
che ci volcuano,& dipoi,per'dimoilrarl3,faccucno quattro.o fei,o ot- 
to figufe che con 1’attitudine & con 1’apparepzadcmoftralTcro quclla 
fabula, ohiftoria, chc voleuano, & per farlo , componexiano di ieguo 
vn fufluco con braccia & gambe,& fopra conii e no bene legati 1’anda- 
uan tutti li fttoi Itiochi ingroflando , in forma che meffolo la teflapiei 
& mani fattc,o fatte far,o di geflo formate, 8c dipoi le veftiuano di pan 
nigrosfi lini,& coi colore incarnato, cofiogn altro luoco,dipegendo 
lo,fi coloriuano.Dipoi, quefie accommodauano doucpiti Io parata 
accommodando le compofitioni de vafi fopra a vafi, o altri attaccha- 
mentidi cofe, de quali faceuano vna alrezza di xxx.o.xl.braccia s fecqn 
do il faperc,o volerc dei maeflro,o di chi faceua la fpeia. Dipoi, dipin 
ta& fatta vaga,haueua fatti duc o tre mila razzi di varie forti 6: gran- 
dezzc,qual perche facefle fchioppo,& qual metteuano adattatiche 
andafieroa 1’alto verfo el cieIo,altri perpiano,& altri ferifien Ia terra. 
Infra qucfli sandaua difponendo in quelle bocche d’animali.o figurc, 
o cofe done li pareua addattar di quei foffioni che buttano quelle lin- 
guelonghedi due& tre braccia di fuoco ,&in vn aUro metteuano 
trombe che gittaffero di quelle palle fatte con Ii ordini, chc auanti v - 
h6)deicriue 3 & in vn'alrro girando!ini,quali fono per qgnuno duc fof- 
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fionett i legati vn per vno aogmtcftacTun leguo &gro(lb vn ditobu-* 
carato i n m e'2^0 , & convn chiodo confitto Icnremente fopra alia 
ponta dWhalle' di forte che giri & Ii buchi fieno farti fopra & pre E 
ib al tondo, come ftauo quelli de 1 ’artigliarie ,& quelli non folo fono 
belli in vna girandoL),ma anco farebbono vtili :i diffendcre affii nel fa 
liro dell: fcale dvria mnraglia , onero contra 1 ’impetto chc fa vna bat- 
taglia a vna battaria.okre alie pfotiifiom potenti che vi II fanno,per- 
chc a quelli appiccato i! fuoco per ia forza loro , fanno quel baltc ac 
mobile , giraro . Tai che per bellczza , gnardandoli quando bruciu- 
no.pare vna ruota di hioco, da quali credo che detiuato lia i! nome di 
chia mare tutta quefta machina girandola . Hor di quelle cole vi ie 
ne va mettendo , fecondo il pat ere dei maeftroj ddlequali quante p?u 
ni fe ne metteuano & piu uarie, era renuta lacofa piu bella quelto 
faceuanodi queirazztche nefaere, dipoi che erano finiti papeua che 
rc parturirteno quattro 0 fei, fimilmente faceuan varie polneri che 
v’accedeuan,& a vn tratto dieci o quindeci luminiere, .futte di compo 
fitionedi tormentina,ragia dipino,pece nauale, & poluere d’artiglia 
rkiCon legatura di lauro lecco,& per concludere a que (Ia tal machi- 
na dauano fuoco con fluppino fatto di bombagia bollita in aceto 
con fol fo,p oluere, & fal nitro , con vno ftuppino maellro che andaua 
acongiognerfl con tuttili ftuppini che hauetiano dfare effettod’m- 
cendere ,& qucftatal cofa,come giav’ho detto, vlarfilolcua in mol- 
tiluocht. Sedi quelli che ho piu notitia e Firenze &Siena,chevera- 
inente era ingeniola St bella cola a vederla fare tanti effetti di fuoco, 
comccoleviue fare da per loro. Hor di tuttelefefte dette quefta e 
rellata in-Roma in C^u^fandlo Agnolo,ne]le creationi , o corona- 
tioni de Papi , o altre all^frezze grandi , rna in fcambio della ccra- 
pontione della machina fanno leruire tuttoilcaftello . Ilquale in- 
ueroediforma molro vaga, & Padornano con mettere inognia- 
perto di merlo,£c coli lopra per ogiiuno dite lanternini fatti dhin fo 
glio di carta burica fopra a vn todo di terra, & a ognuno mello vn 
candelo dileuo,cheaceefiper Ia notte,& perquella dillantia della 
villa vedere quella bianche2za lucida & trafparente con quantitd 
ordinata, moftra vna cofa molto bella da vedere. Apprelfo co- 
me quelli lono accefi fanno fcaricare un numero grande di code 
d’artigliarie in due riprele , che tutte gittano in alto palle di fuo<* 
co fatte: , comc quelle che v’ho gia deteo , che fi metteno nelle trom- 
be,quali in aere fanno vn fuo conciliaro che pare vna ftella , & nel vlti- 
mo fi Ipezzano, Al terzo giro tirano molti razzi,iquali fono longhi vn 
palmo, Sc d i poluere tengano dalle tre alie quattro oncie l’uno , queftt 
Lotio per tal modo ordinati ehedipoi che fonoandati inalto con vna 
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longha coda,& che par che gli habbino finito, fchioppano, & mandan 
fuori (ei o otto razzetti pervno. Ancora vi fanno trombe & girando» 
lini , fiamme & luminicrc, & fin 1’armi dei Papa di compofitio di fuo- 
chi,& fu nellamaggiore fommitadel caftello,douc e 1’Angelo attacca 
toilarborodel rtendardo , adattato vna forma d'una grande ftella, 
checontiene molti razzi.Tal che concludendo il fuoco tutto Vincen- 
de, che quando 1’artigliarie tirano,&dipoi e razzi,!e trombe, li loffio- 
ni.le palle , Standare quefta in qua , & quella in la , altro non fi vede fc 
no fumo & fuoco, pare proprio allhora quel fuoco che fi figura 1’infer- 
no.Et io, per quanto mi pare, dico di non hauer mai veduto in atto di 
fefta cola tale ,& perche piu ne comprehendiatc funacola&laltra» 
vandaro qui apprelfo difcgnando. 
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NERE ET E' POTENTE PIV CHE ALTRO 
FVOCO DELQ^VALE NE E' FABRO IL 
GRAN FILGLIVOL DI VENERE. 
CAPITOLO VLTIMO. 



AVENDO VI io per tuttili liti dellaprofonda & 
fpatiola marina de gli elercitii de fuochi materiali con 
la mia piccola & debil barca Icriuendo trafcorfo.tirato 
daldefiderio che hd,oltrechel (atisfare alie vofire do- 
mande, di arrichirui di piu (aperi frdcllepratichedefi- 
fi.Et hora effendo per Dio gratia al difie gnato termine 
delmio viaggio arriuato, & non piu iapet do, ne anco 
vededo il modo di poter arriuarc piu la.M’cro jppoflo da tnainarele 
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vele,& nel 1’acqua butare le ponderofe an chore, per poter con quiere 
podere Ia rraquiiliti dellamia nauigstione.Quadodalmionochiero 
fui auertito,che auanti chio furgeffe,col fguardo voltarmi doueflein 
dr.ero,8i rriramente rifguardare s’alcun luoco nella ofcuritadelfilen- 
tio,che per auertenria ch’io moftrato non n’haue(re,reftato fofle,ilche 
farto fubito alia villa della memoria mi fi moftrolemolre follimate 
8 i fuliginofe tenture, chel cocere & potentisfimo fuoco d’amor fatto 
haueua,nun dico in lontano paefc,o per cognition d’altri , ma dentro 
al petro mio,per lamia propria il cognobbi.perilche certamente fti 
mare ilpoifo,cocenrefopra a quanti altri die con tal nome il mondo 
chiamar fene pofla.Delquale aneor che hoggi vi fien fpente le fcintil- 
lanti & viue fiammeper la canuta& frcddamiaftagione,n6e chedel- 
le coiture antiche non vi fia ancora le imagini conqualche fumofita& 
caldezza reflate, per iaqual cola, volendo in quefta mia fadiga deferi- 
uerui gli efferti & poteri de fuochi,Doueuo ragioneuolmente di que 
flo prima che d’alcun de gli altri pariare , attefo 1’effetual propinquica 
& gra notitia che n haueuo.Ma per hauere io Ia mira d’ogni mio inten 
to pofta alie cofe l6tane,ho fatto come qucllo che per fguardare il cie 
lonon vede come appo far li piedihabbi,o come chipefaalle coiedal 
trui & fi fcordale fiteproprie.Ilche hora per non voler tal cofaprete- 
rire,& tanto mio error corregcre,& masfime perdare alia mia frritta 
opera piulieto fine,che reflando fra 1'horribili flrepiti delle artiglia- 
rie polueri & falnitri,il facieno a (pro piu chelparlar di quefto . Aneor 
eh’a molti,chi per proua il fente , per cofa molto graue & fpiateuole 
fhabbia il die hauere, Attefo lo incoprehenftbilfiio vigore, alqualeco 
gran foprauazo a nefliaiacpfa altra li puo,fecodo il parer mio,aflomi- 
gliare che a quel fuoco safferma trouarfinel centro dei inferno, 
pofto per viti mo fupplicio de 1’animed’annate.Et quefta tal lorcofor 
mitafacilmente fi dimoftra,per effer 1’tmo & l’altro fpiriruale,& fenei 
1’uno Ion difpcrati perii peccato dhaucreperdutala gratia ficrucia- 
no puramente l'anime,ne 1'altra perii defiderio & fperanzadacquiftar 
la fi flntggano,non fol ranima,ma fe pura comc ncTaltro fenfatamen- 
te il corpoanehora.Adonquefopraauanzandoquelde gli inferi qua 
to inaggiormcnteauanzara IoelementaIe& li materiali conarteco- 
pofli.Ne mi uegara aleuno che qiiato Ia cofa vien da caula piu nobile 
maggiore& piu degnoeffettoanchor no operi, chidubbita cheqfto 
no fia, corne v’ho detto,(pirituale & viega dal cielo?& che non fia pro- 
pria operatione de l’aniina,& cheattualmete fia indicato cola (uftatia 
dei cuore nel lago de l’itelletto?niflimo certo,fe gli cognofce,fard che 
n61’affermi } & tome cofa diuina no lhabbi ipregio, Attelb che alcuna 
cofa opera fe non coi fin dei bene,& per quefto gli huomini Ihanchia 
matoldioj&lingeniofiPoetipet dimoftrar lifuoi mirabili effetti in 
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vna vifta fotto velame Poetico l'han figurato vn dio gfouincttO , alla- 
to,& mido.trionfante (bpra vn carro di fuoco ineftinguibile,con ar- 
eo in man & vari ftrali i fianchi , & per proprio fuo nome 1’han chia- 
imtoCupido,chealtrodir non vuoleche Cupido e defiderofo. * 
per efpofitionedi quel che vogli dire amore ,& ben che tal nome 
habbi infe vari fign i ficati fecondo icaminidi chi intendere il vuole, 
io per quanto credere tal cofa pofTo . Altro non intendo fe non quan- 
to quefto fol fia vn penfiero i m magi nato, fiiTo nella cognition della co 
fadefiderata,perilquale fpeffo il fein pii cisfimo intellecto noftro acce 
cato dal (enfb fe medefimo inuifehia, & prende rirato dalia vaghezza, 
o dalia immoderata fperanza di po(Tedere,& quado cafcain Ia volon- 
ti lafciua elenfaale &reprenfibile nutrita dal dedito Stdaglifimili 
delli molti giouenili & vari penfieri , & aneor che quefti perefaltarlo 
dichino effere in cielo & li di Venere & Vulcano e f ere nato,& no (olo 
in cielo aneor effere in terra accompagnato mfiemeconlagentilezza 
de l’aninjo it nobilita naturale & da particulare cletion di molca clari 
td di bellezza. Aneor che in quefto molto poffii la indination delli a- 
(petti de le caule fuperiori conformi, & le carene & lacci fon le gratie 
naturali humane & blandeuoli carezze.virtu, modeftia, honefta, & o- 
gni altra opera non poIIicica,deilequal cofr non fol debilmente fi nu- 
tri(ce,ma fa viua & fa maggiot la fpcrienza,8t al fin fi cotuierte in fuo- 
co.ilqual tanto piu deuora & bruccia , quanto di tal cofe piu legna & 
carboni ifieme fbpra a efTo s’accoglie, A nzi alcune ne lono piu che fol- 
fo inftinguibile,qtial hanno non fol potentia di fare lo ireparabii fuo- 
co potentisfimo & grade,ma di moltiplicarlo^mile a vna contagion 
j>cftifera,& non (blo ne gli huomeni mortak ieWza rifpettar lapientia, 
fortitudine, o ricchezza,non gli Regi non gWmperatori , non,fccon- 
do che fi legge, aneor glidei,non ancora giianiimli inrationali»non 
gli acquatici & frigidi pefci,non gli infetti.ancor che piccoli & vili fic 
tio,per ilchc fi cognofce manifefto tal coO effere vna caufaderiuantc 
dal cielo, che influifee fbpra a ognicola naturale viuente,8t aneor for- 
fe eftendere.come fi crede dei dattaro,fin nelle p iaiite ,& al fin per no 
fipotcrc terminacamente comprendere laforza quanto fia delappe- 
tire,&comefi conuertc in focolu pasfion di core, qual fuoco amoro- 
fo da ogni lingua chiamato.Noi anchora fimilmente il chiamaremo, 
Bt cofi come longartlente infienie con me tempre e ftato. Cofi anco p 
fin chcdurerala prefente mia opera coneflanel numero de gli alcri 
noncheftmpreftia,& femiglior cogiiitione della fua natura nov’hd 
faputo ne potnto notare, furetecotento accettarc ii buon voler mia, 
& cofi anco dello auertirui della pratica,o fuoi ftrumeti>come ho fat 
todegli altri,non per chio cou efemp ; o di me non vene notellcdarc 
qualciie lucc.Mapcrchc e mare troppo largo, & e pieno de innumera- 
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bili vir da per.icniix al por/o della quiete,chcdefidera, &dciafctinae 
dibiigno l.t fiia barca propria, con gfi Ilrtimenti ancora appropriati» 
Ia doue per forte,o per ingegno arriiiando,lifitrouale ardenti forna 
cidelle fufioni.iui Ii mant ici.iui Ii martdli,iui lancudini >1 equa! ico fe 
altro non tono che alterationhgelofie, timori, &moltialtri immenfi 
faftidiofi efferti . Qnal i concordememe han potentia di accendere le 
tormetatrici & continue fiamme , lequali chi lha prouate,o proua,c£ 
fer nepuo que! che le fieno buon teftimonio.Etqui,{enzapiudiften* 
dermi in altro dire, voglio che poniam fine,pcrqueftavolta,alnoItro 
longo pariare. 

IN V I N E G I A 

Per Comin da Trino di Monferrato, 

M D LIX. 









